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saggio!/ 

PER.  formare  ON  sistema 

Z>  / 

MINERALOGIA 

Dettato  in  Lingua  Svezzess  dal  Celebri 
* t o tl  0 M 

AX£L  FEDERICO  CRONSTEDT  K.**SVEZZESE 

£ tradotto  àalt  Originai»  Svtxrjtf»  in  Ingìef»  . ti 
^tccbito  dt  Tiote  dal  Sic.  Gustato  Von- 
tNoESTROM  , aggiuntovi  un  trattato  Cult  Elabo. 
rtuorto  da  Tafca  inventato  dal  Sic.  CRONmnr. 

SCRITTO  DAI. 

S / a tf  0 ji 

VON-ENGESTROM, 

Tutto  poi  revifto , e corretto  , con  alcune  Note 
a^unt^i  dal  Sic.  Emmanuele  Mendes  d 
Costa  Inglefe  , cd  ora  recato  in  Italiano . 

IN  VENEZIA,  MDCCLXXV. 

P'gflo  Antonio  de  Castro 
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ALV  ECCELLENZA  DEL  SIG. 


GIROLAMO 

GIUSTINIANI  KAV. 
RIFORMATORE  DELLO 

STUDIO  DI  PADOVA  tc.  ec.  ec. 

IN  ATTESTATO  DI  PROFONDA  VENERA- 
ZIONE E SOMMO  OSSEQUIO 

D.  D.  D. 

QUESTA  SUA  TRADUZIONE. 

VUmHilTmo  fuo  Serv. 
Angelo  Talkr. 
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PREFAZIONE 

DEL  SIG.  DA  COSTA. 


Avrei  ai  Lettore  rìfpar- 
miato  la  moleftia  di 
‘ una  prefazione»  fe  nel 
tìtolo  del  libro  non  fi  mani- 
feftalTc  la  traduzione  del  Sig. 
Engeftrom  come  riveduta  , e 
da  me  corretta,  la  qual  cofa 
richiede  qualche  giuftificazio- 
ne  e per  parte  mia  , e per 
parte  ancora  del  Sig.  Enge- 
firom.  Fatto  fi  è,  che  il  pre- 
fato Signore  Uomo  di  gran  me- 
rito , e di  gran  fa  pere  parti- 
colarmente nella  Mineralogia , 
fi  divertiva  a tradurre  in  In- 

glefe  il  rinomato  Sifiema  di 
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Mi rieralogia  d.^1  Sig.  Cronftcdt , 
EfTendofi  il  Sig.  Hngeftron  ri- 
patriatò  , colera  traduzione 
pafsò  nelle  mani  de’ Sigg.  Dil- 
ly,  dai  quali  fui  incaricato  di 
rivederla  , e corregprla  , noq 
cffendo  polfibile , che  un  fora- 
' fticre  folTe  capace  di  dare  una 
traduzione  corretta , $ì  rifpetT 
to  alla  Lingua,  come  rifpetto 
al  .vero  ufo  de*  nomi  fcicntifi^ 
ci  . L*  ho  dunque  corretta  jn 
quefte  due  cofe  , e l’ho  con*? 
frontata  con  l’edizione  Tedc- 
fca  di  Copenaghen  del  1760., 
€ le  note  mie  fono  contralfc- 
gnate  colle  iniziali  D.  C.  per 
diftinguerle  da  quelle  del  Sig, 
Engeftron  fegnate  coll*  inizia»^ 
le  ìi» 

PRE- 
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p R E F A ZI  O N B 

DEL  TR A DaXTORE.  \ 

{ 

Questo,  Saggio  fu  pubblicato 
in  lingua  Svezzefe  nell’  anno 
1758.  dall’  Autore  , il  quale 
fui  principio  giudicò  bene  di 
rimanerli  anonimo  per  le  ragioni  ad. 
dotte  nella  fua  prefazione  , e ciò  non 
oflante  non  tardò  molto  a faperfi  , 
ch’era  opera  del  dotto  Cavaliere  Axel 
Federico  Cronftedt . Ora  mi  fono  po* 
fio  a tralportarlo  in  Inglefe  per  com. 
piacere  ad  alcuni  miei  amici  d^InghiU 
terra  , e non  dirò  nulla  in  lode  del 
libro  , perchè  fi  raccomanda  da  sè  , 
e fu  generalmente  adottato  il  fuo,  Si- 
ilema , dovunque  fi  è fatto  conofeere. 

L’  univerfale  approvazione  , ed  il 
favorevole  accoglimento  eh’  elio  incon- 
trò in  Isvezia  , lo  refe  noto  in  Nor- 
vegia , e in  Danimarca  . Nell’  anno 
I 7<5o.  fu  recato,  in  Tedefeo  , ed  ebbe 
egual  approvazione  in  Germania  , nè 
a ' 4 cer- 
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certaihènft  reftò  incognito  ai  Lettera* 
ti  d*  Inghilterra,  poiché  T ingegnoio, 
c celebre  Hottor  Levvis  ne  fece  ono- 
rata menzione  nella  feconda  parte  del 
fuo  Filofofico  Commercio  delle  Arti 
novellamente  dato  in  luce. 

EfTendo  io  forefliere  debbo  diman* 
dar  feufa  ai  Lettori  Inglefì  , (e  la 
Traduzione  non  farà  cos)  elegante  co- 
me dovrebbe  edere  , nulladimeno  cre- 
do che  non  mi  fi  farà  una  cenfura 
troppo  fevera  , per  efTcre  già  noto  , 
che  gli  originali  fogliono  perdere  del- 
la loro  bellezza  nell'  effere  tradotti  ; 
oltrecchè  ho  creduto  meglio  anteporre 
il  vero  fenfo  dell’  Autóre  all’  elegan- 
za dello  flilc  , particolarmente  irat- 
tandofi  di  materie  feientifiebe  , ed  in 
ciò  mi  Infingo  d'  effer  meglio  riufeì- 
to  , per  aver  io  avuto  la  buona  forte 
di  effere  flato  difcepolo  dello  fleffo 
Autore. 

Affinché  i termini  di  Mineralogia 
fieno  più  generalmente  * iotefi  , hovvi 
aggiunto  la  nomenclatura  Svezzefe  , 
e Tedefca  all’  Ingiefe , e Latina  , fai- 

vo 
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vo  in  alcuni  cafi  dove  il  Tedesco  non 
differifce  punto  d<.l  nome  Svezzefò  . 
Di  piii  facendofi  ogni  giorno  nuove 
/coperte  in  quella  feienza  , ho  ag- 
giunto qualche  mia  nota  sii  quelle 
materie , delle  quali  ne  ho  ficura  con- 
tezza ) ialciando  alcune  altre  intatte  , 
che  richieggon  maggiori  efami  j e re* 
plicati  e/primenti  . Mi  lufingava  di 
vedere- una  feconda  Edizione  di  queft* 
Opera  molto  migliorata,  ed  accrefeiu- 
ta  dall’  Autore  Hello  , per  cflerfi  egli 
Tempre  applicato  a far  nuovi  efami  , 
e feopCrte  in  cotelle  materie  , e già 
ne  aveva  fatto  una  buona  raccolta  , 
le  non  che  i Letterati  infelicemente 
avranno  perduto  tale  vantaggio  , per 
clTere  egli  morto  di  quarant’  anni  , 
prima  che  abbia  avuto  tempo,  e com- 
modo di  rivedere  , e porre  in  «ordine 
le  lue  nuove  olfervazioni . 


PRE- 


PREFAZIONE 

PELL*  AUTORE. 


SICCOME  ne*  paffati  tempi  fi 
penlava  a promovcrc  gli  ftudj 
Filologici  , e delle  antichità  , 
ora  ( almeno  qui  in  Svezia  ) fi  favo- 
vorifee,  e fi  promuove  lo  ftudio  della 
Storia  naturale  . Un  tal  cambiamento 
attribuir  deefi  a que’  grand'  Uomini , 
che  feppcro  rendere  aggradevoli  al 
Pùbblico  quelle  Scienze  che  fi  fono 
propofii  di  principalmente  ftudiare  , 
le  quali  efiendo  in  generale  giovevoli 
a tutto  un  Pubblico  , ogni  individuo 
che  vi  fi  applica  può  trarne  qualche 
profitto,  e quindi  lufingare  queiramor 
proprio  , che  è ad  ogni  Uomo  inge- 
nito . Air  ora  quando  la  boria  di^  una 
Nazione  viene  folleticata  dal  frivolo 
pregio  di  una  grande  antichità,  1 au- 
tore di  tal  opinione  è fempre  favo- 
xeggiato , ed  ogni  piccola  circoftanza 
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capace  di  vieppiù  confermarla , dilt^ 
gentemence  fi  nota  , e conferva  : nell; 
i/leda  maniera  fe  gli  lleflì  elferi  crea- 
ti vengano  rapprefentaci  in  modo  » 
che  la  noHra  memoria  li  polla  più 
facilmente  ritenere  e farne  di  eflì  ua 
idea  migliore  , cerchiamo  di  adottare 
il  nuovo  fidema,  e per  accrelcere  (li- 
ma a noi  medelimi  , lodiamo  (empre 
l'Autore. 

Fino  a tanto  che  eflfo  fi  attiene  al 
fuo  Siflema  e non  lo  altera  punto  ^ 
ma  folamence  lo  và  rifehiarando  con 
nuove  aggiunte  , non  folo  fiamo  con- 
tenti di  ini  , ma  cerchiamo  eziandio 
di  alfifierlo:  ma  fe  convinto  dalli  fuoi 
flefll  principi  ne  riconofee  T improprie, 
tà,  e quindi  lo  rigetta,  c ce  nelommì- 
nìfira  un  altro  affatto  nuovo,  e diffe- 
rente dal  primo,  cofamai  ne  avverrà? 
O cofa  fi  dee  afpettare  , fe  ciò  venga 
tentato  da  perfona  feonofeiuta  e poco 
capace  di  profittare  del  vantaggio  del- 
le nofire  paflioni?  Dal  canto  mio,  cre- 
derei, che  nel  primo  cafo  il  guflouni- 
vcrfale  d oggidì  fi  potrebbe  un  pòfeema* 

re 
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re  (enza  danno  veruno  della  fetenza  } 
jinperciocchè  tra  il  gran  numero  di 
quelli  , che  amano  la  Storia  Naturale 
ve  ne  fono  alcuni  , che  vi  fi  danno 
a fludiarla  fenza  pregiudicj  , ed  altri 
per  fola  vaghezza  di  nuovi  ragiona* 
nienti,  e conci ufioni . 

Anche  quelli  ultimi  poffono  cflcrc 
di  qualche  giovamento  , e coll’  andar 
del  tempo  certamente  fi  aumenterà 
il  loro  partito  . Da  quella  perfuafione 
mi  fono  io  mofib  a pubblicare  il  pre* 
fente  Saggio,  indirizzato  a trattare  la 
Mineralogia  in  modo  Sillematico,  fin* 
dio  in  cui  mi  fono  applicato  con 
grandillìmo  piacere  . Non  fu  fatto  al 
certo  per  defiderio  di  novità  , e mol- 
to meno  per  difillima  di  que'Sillemi« 
che  particolarmente  da’  miei  compa- 
trioti con  molta  laude  , e fulli  fielfì 
fondamenti  fino  ad  ora  fono  fiati  fab- 
bricati , e generalmente  feguiti  * Ho 
creduto  opportuno  di  nalcondere  il 
nome  mio  per  togliere  qualunque  ri* 
guardo  , rifpctto  a me  , come  ri* 
fpecco  agl’  altri  , e coll’  intenzione  di 

ave- 
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avere  ufla  maggior  libertà  di  emen^' 
dare  il  Siftema,  quando  iolTi  convinto 
della  neceflìtà  di  farlo  • o per  ì miei 
propri  efperimenti  , o per  le  altrui 
olTervazioni . 

In  fatti  mi  lufingo  , che  quell;’  opoii 
ra  fi  farà  nota  agli  Uomini  di  Iette-> 
re  , ed  efiendo  un  (emplice  Saggio  , 
farà  fecondo  le  leggi  fiabilite  dai  Lec« 
terati  , efente  da  troppo  Tevere  Cca- 
fure  . Defidero  che  1 Mineralifii  fiefit 
confrontino,  e pongano  in  efame  tue* 
to  quello  , che  fi  è fiuto  fino  ad  ora 
in  cotefta  Scienza  , e vedranno  le  ra- 
gioni , che  mi  hanno  indotto  a de« 
viare  dai  Sifiemì  già  ricevuti  , ed  a 
proporne  un  altro  fondato  Tulle  mìa 
feoperte  , come  anche  fu  quelle  deglV 
altri  . Ma  fifiatto  confronto  non  po- 
tendo farfi  da  ogni  uno,  credo  necefi 
fario  di  brievemente  ripetere  i can- 
giamenti occorfi  in  quella  Scienza./ 

1 primi  Scrittori  di  Storia  Natura- 
le trovarono  un  sì  gran  numero  di 
corpi  a loro  incogniti  , che  la  loro 
curiofità  ed  il  tempo  non  permile  ìoj 

to 
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TO  ^ far  altro , che  deferì verli  fecon- 
do la  loro  pura  e mera  efterna  appa» 
fanza  e di  raccogliere  i nomi  dati  ad 
adì  corpi  da*  nativi  del  Paefe , in  cui 
fi  trovavano  . Ora  come  ogni  Paefe 
ha  un  nome  differente  per  tal  fotta 
di  corpi  , e(fi  il  pìh  delle  volte  ave-^ 
vano  piuttoflo  nomi  varj  , che  diffe- 
renti , e reali  fpezie  « ed  alcune  vol- 
te tutto  al  rovefeio  , quindi  nafeeva 
una  confufione  ^ che  al  princìpio  era 
Icufabile  , ma  in  progreffo  di  tempo 
potea  divenire  un  vero  inciampo  al 
progreffo  della  feienza  , ed  alla  fua 
applicazione  agli  ufi  della  vita» 

Per  togliere  codefii  incohvenienti , 
efli  hanno  procurato  in  quelli  ultimi , 
e pih  illuminati  tempi  di  fiffare  nomi 
proprj  ai  Foffili  fcccwìdo  la  loro  efler- 
na  apparenza , cioè  rifpetto  alla  figui 
ra, 'Colore,  c durezza,  ma  quefti  ca- 
ratteri non  trovandofi  poi  fufftcienti  , 
fìl  d’  uopo  feoprirne  dei  piii  ’ perma- 
nenti col  mezzo  di  chimiche  prove  j 
i quali  aggiunti*  ai  primi  far  poteffero 
un  compiuto  fifiema  . Per  quanto  fo 

Hier» 
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Hierne,  e Bromell  furono  i primi  ehil 
ioodarono  qualche  Sifiema' de' Minera- 
li lulli  Chimici  Ef^rimenci  ^ nondÌ-i 
meno  non  fecero  che  proggetcare  tal 
modo  di  procedere  ed  a loro  dobbia^ 
mo  le  tre  note  divilìoni  de*  Minerali 
più  feroplici,  vale  a dire  de*  Calcarei 
Vicreloenci , ed  Apiri.  Fu  poi  cotedo 
Sidema  abbracciato  dal  Dottor  Lin- 
n^us,  il  quale  elTendo  molto  informa^ 
to  degli  altri  due  Regni  della  Natu- 
ra , non  poteva  omettere  il  terzo  , 
quando  pubblicò  il  fuo  Syflemé  Ìi4tn» 
rd  . Brovval  Vefeovo  di  Abo  V 
mo  di  gran  faperé  ebbe  occafione  di 
mutare  , e migliorare  il  metodo  di 
Lineo  in  un  Manoferitto  , che  il 
Dottor  VVallerius  pubblicò  poi  nella 
fua  Mineralogia  con  alcune  altre  fue 
particolari  alterazioni,  ciò  non  odante 
il  principale  fondamento  rimafe  fempre 
Io  dedo  in  tutti,  o fecondo  il  metodo 
di  Bromell  da  lui  pubblicato  in  un 
Libricciuolo  intitolato  Segni  per  rinvi* 
nire  i Minerali  . Finalmente  il  Signor 
Foce  Chimico  di  profedìone  c quindi 

più 
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pih  difpofto  ad  attenerfi  agli  efTetjtì 
delle  Tue  prove  , che  alle  loie  ellerne 
ap^renze  , fi  avanzò  piU  degl’  altri 
Bel  far  faggio  delle  Pietre  col  mezzo 
del  fuoco  , e pubblicò  in  feguito  le 
fue  novelle  cognizioni  col  titolo  di 
Lithogcognefia  . Un  tal  libro  fece 
molto  onore  al  Pott  , perchè  s’  inco> 
minciò  a vedere  il  vero  vantaggio 
delle  fue  Icoperte,  quelli  delle  Minie* 
re  e gli  altri  Artigiani  vedendoli  con 
ciò  capaci  ad  alTegnare  la  ragione  di 
certi  efiètti  , che  o non  ofiervavano 
per  r addietro  , o elprelTamente  oc- 
cultavano per  isfuggire  la  taccia  di 
ignoranti  , dicendo  cofe  come  vere  , 
che  pure  erano  contradditorie  , ed  af- 
furde  fecondo  i moderni  Sifiemi. 

Il  Signor  VVoltersdorir  difcepolo  di 
Potè  cominciò  fubito  a formare  un 
intiero  Sifiema  di  Mineralogia  fonda- 
to fulli  filtri  chimici , ma  il  Maefiro 
Bon  r approvò  punto  , fempre  incul- 
cando che  mancavan  i materiali  per 
innalzare  una  tal  fabbrica  , e preten- 
dendo > che  prima  fi  dovea  efamina- 

re. 
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re  , e qectere  al  cimento  ogni  Cor- 
po Mineràle  , eoa  la  ftclfa  diligenza, 
con  cui  egli  aveva  rkonofeiuti  i piìi 
feoiplici  , cioè  le  terre  c le  pietre  . 
Tale  era  lo  flato  della  Mineralogia 
fecondo  il  mio  modo  d’  intendere  , 
allora  quando  moflb  dalle  difficoltà  , 
che  incontrano  i principianti  in  co- 
tefto  Audio  , 'mi  poli  a raccogliere  i 
miei  fparfl  peofleri  fecondo  quell’  or- 
dine. I Naturalifli  fi  accordavano  con 
Die  nel  credere  che  la  trincierà  difefa 
con  tanto  ardore  era  già  atterata  , e 
era  meflieri  fabbricarne  un  altra  da 
' porli  in  luogo  dì  quella  , la  miglior 
che  fi  potcllc  avere  , fino  a che  Ico- 
prirc  fi  potelTe  un’  altra  veramente 
pcrktta  . Fh  creduto  , che  quella 
mia  Opera  avrebbe  potuto  promuove- 
re ua  così  defiderabilc  oggetto  , ma 
dair  un  canto  riflettendo  io  alla  paf- 
fione  dei  Letterati  per  le  difpute  , e 
dall’  altra  penlando  il-  modo  gentile  , 
con  cui  in  quelli  tempi  fi  accolgono 
le  Arti  , c le  Scienze  , da  coloro  , 
che  hanno  il  gran  pefo  di  governare 

b le 
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le  Società,  degli  Uomini  > credo  , ctie^ 
d^Ila  loro  diligenza  fi  debba  actendco 
re  un  competente  tribunale  , in  cui 
fi  abbiano  a decidere  tutte  le  difputc 
concernenti  tale  materia  , e rendere 
ogni  cofà  fcoperca  veramente  utile  » 
voglio  dire  T infiituzione  di  un . eU- 
boratojo  , dove  la  villa  , il  polveriz* 
zare  » C polire  » dove  1’  aria  > i me-; 
llrui  liquidi  , e fecebi  » come  anco 
il  luoco  in  qualunque  grado  » dall* 
elettrico  fino  a quello  dello  Speci 
chio  Uxorio  adoprar  fi  polla  come 
mezzo  vero  di  ottener  le  bramate 
cognizioni  in  corpi  cosi  dificili  , e 
(conofeiutt.  . Da  una  fomigliante  cir<* 
collanza  per  avventura  noi  rìconolcer 
dobbiamo  que’  chimici  elperimenti 
fulli  vegetabili  , fatti  alcuni  anni 
no  in  un  certo  (legno,  e (ebbene  non 
CQrriipofero  allora  al  fine  propello  , 
nulladìmeno  potranno  efiere  ripetuti 
con  vantaggio  ^ quando  fi  avrà . acr 
quiilato  maggior  numero  di  cognuiitJ^ 
ni  (n  tal  propofico  * 

Cerca  cola  è da  tutte  .le  Iperienze 

fat- 
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laVte  finora  , che.il  Regnò  tnincrajò- 
& può  molto  opportunamente  efami-, 
harc  cogl’ indicati  ineizi  .‘Gli  érpert<^ 
menti  fatti  dall*  ìngegnofó  Hombcrg; 
ì^IU'  lente  di  l'fchtrubiaureiì  potreb« 
bero  andar  piti  là  ^ d con  ciò  fi.  to*, 
glierebbero  alcuni  dubbj..  cbe  àncora, 
rimangono  ftiir  eiTetto  di  tali  fperien>r 
ae  . Voglia  Diò  ^ che  s’ impieghiamo^' 
nell*  òflervaire  j e he!  trovare  fetiomià^ 
ni  ^ e nel  trarre  induzioni  déiCdij 
luogo  di  correr  dietro  ai  foli  principi 
di  (Jùefli  efi'etti  j come  gli  aotiebi 
turalifii  fi  credevano  ih  obbligo  4i  fà|4 
re  ; Quanto  mai  ogni' amatore  de'  & 
flemi  dovrebbe  efiere  piu  ^ contento  ^ 
(e  Colli  própofli  mezzi  potefle  àicquU 
flar  materiali  più  a pròpofito  per  far* 
ne  un  migliore  » in  cui  introdur  pò* 
tefTe  le  fole  pòche  cofe  pregevoli^  che 
fi  trovano  tea  le  più  antiche  rovine  j 
e sbandire  tutte  le  ePprcnioni  vaghe 
ed  infieme  le  difìin^ioni,  che  non  v% 
gliono  gran  cofa  i Quando  io  raccpb 
fi  pel  mentovato  oggetto  le  mie  prò* 
prie  oflerlrazloni  ) e ijùèlle  degli  altri) 

b ì in- 
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ìAtè0  à parlare  di  due  nuevi.  Libri. 
quefta  materia  cioè  deirOrittologla  di. 
Mofisii  de  Argenville,  e della  Minerà.- 
Io0ia  del  Signor  Jufti  ; kande  lafciaL 
da  parte  il  iiuo  manofciitto  per  vede.*, 
re  le  con  la  lettura  delle  due  opere, 
mi  poneva  convincere  di.  eflere  0ata 
prevenuto  nel-  feguire  il  mia  diflcgna-. 
tt>  ardine,  ma-  il  primo  per.quanto  mi, 
pare  , ci  ha  voluto  ricondurre  al  ga- 
llo. degli  antichi , che  fe  da  noi  non  li 
dilprezza  » pure  c già  tcalandaco  , ed 
il  fecondo  pare  « che  li  fia  adVectato> 
molto  a niercbiare  inlìeme  manifefte. 
verità  con  gran  numero  di  opinioni 
non  per  anca  dimoftrate,  o con  mere, 
conghietture , il  che  è.  lo  ftelTo  quan«t 
to  volere  » che  una  teoria  vada  piìi 
oHre  di  quella»  che  gli  efperimenti  Io. 
comportano  , c con  ciò  fi  viene  a per.» 
dere  di  vifta  lo  fcopo  principale*  che  & 
la  legge  dalla  Natura  propollali  . Quin^t 
di  perchè  la  vaghezza  di  cofe  nuo* 
ve  provegnenti  dai  mento.vati  libri  , 
o da  altri  di  fimil  latta  , che  li  po- 
ceflero  apprelfo  Aampaic  , non  difira- 
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'it^e  ji  -nuovo'  la  mia>  à^eeìizibne  dal 
folo  tnetodo  di  avere  q-ualche  fondata 
cognizione  del- Regno  Minerale  , cl:w 
/don  tanca  'fatica  fi  è aHa  fhie  fcoper» 
ta  e già  da  qualche  tempo  fi  è in- 
•xromi notato  n feguire  ^ io  mi  fono 
mofTo  , o -per  amor  proprio  ^ o per 
xjuakhè  più  nobile 'motivo  a pubÙi- 
vare  quefio  Saggio  v anche  prima  . d' 
aver  avuto  tempo  ^ e dottibdo  dt>  rj« 
ti  urlo  in 'un  perfetto  fiftcma  , -noìi 
prérendcndo  io  , che>  fia  talmente 
Completo  »,  ;onde  fi  pofia  con  certezza 

• partire  futt’  i còrpi  minerali  e poi 
ridùrìi  in  ordine  . Mia  princìpal  in- 
tenzione fu  di  mettere  come  un  ofia- 
colo , a quelli  che  fi  credono  facil  co* 
fa  l’  involtare  un  metodo  in  cotefta 
fetenza  V e dbe  - Intieramente  intenti 
alia  fnperficie  delle  Cofe  credonfi,  che 

• il  Regno  minerale  colla  fteffa  facilità' 
ridur  fi  polla  a clafil  , generi  , c fpe- 
cie  , come  fi  è facto  dell'  animale', 
e del  vegetabile  noti  rifletcéndo  iche 
nei  due  piefati  Regni  della  natura 
molto  di  rado  o quali,  mai  , fi  tro- 

I b j va- 
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•'vftfifli  mofirolatii  infìeQier'in  an  cor|iQ, 
idaè-'  generi  differenti  'laddove  nel 
«hinerale  ciò  • avviene  con  inplta  fre- 
quenza, il  che  non  (i  fcoprirà  mai  da 
qualunque  periona  anche  la;  più  (aga- 
pe la  quale  non  fi  abbia  efercicacQ, 
nel  comporre  , Q decompone  tali  cor- 
pi fecondo»  che  lo  permette  io  flato, 
prelente  delle  noÀre  cognizioni  au*  tale 
proi(k>fito  . i^ueflo  è quanto  mi  qcco- 
reva  ^\rc  in  genere  rifpetto  al  mio. 
‘Saggio  ma  ora  palferò  a ragguaglia- 
■tc  parctcolarmente  i miei  Lettori  de’ 
tfnotivi  per  cui  ho  lafciató  . di  quando 
in  quando  di  valermi  degli  ordini  , e 
delle  diflinzioni  fino  ad  ora  dagli  al- 
tri Autori  «fate  . . ' ' < . i 

Le  terre  , e le  pietre  iono  com.» 
iprcfe  in  una  claffe  i-  perchè  fonp 
-ibrmate  dagli  Aedi  principi  a*:  per- 
<chè  a vicenda  fogliono  pa(£are  da  uno. 
flato  air  altro  , di  modo  che  qna 
.•  terra  col  decoi^u  del  tempo  può  ìn- 

■ durare  oome  una  pietra  , e vice'  ver- 
»>fa  { nè  fl  può  ' affegnare  uua  dif- 

■ Gerenza  tracima  pi^ra  c una  terra 

j per 
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^er  i gradi  della  Tua  durezza  , ó tt* 
nerezza  ; innolcre  còtne  mai  fi  pòtrà 
determinare  dove  fì^ifca  negli  ftràti 
de’  colli  Inglefi  , U ereta  comune  ^ è 
dove  cominci'  la  pietra  calcaria  ^ è 
come  un  argilla  , o umida  , 0 nò  ^ 
potrà  diftinguerfi  dalla  tenera  ed  ón- 
tuofa.  Smettite? 

La  divifione  delle  terre  in  vitrea 
fecnti  , ed  apire  1’  ho  tralafeiata  , 
poiché  tutte  in  proporzionato  gradò 
di  calore  fono  capaci  o per  fe  $ o col 
mezzo  di  gualche  naturale  , o artifi- 
Eiale  mifiura  di  vetrifìcarfi  egualmen- 
te che  quelle  fin  ad  óra  dette  Vitre. 
kcnti  , le  quali  fono  quali  le  pih  ref- 
irattarie  al  cimento  del  fuoco  j e do- 
vrebbero efier  nominate  Vittefemi  tà/i' 
ak»H  , fé  il  nome  aver  doVélle  qual- 
che conneflìone  colli  loro  effetti  . A- 
vendo  già  (operato  1’  antica  ignoran- 
za , che  lerviva  di  fondattientó  al 
modo  di  difiinguere  i foffili  per  mez- 
so  della  trafparcnia  ^ od  opacità  , 
delia  durezza , e della  tenerezza , 
tepongo  ad  ogni  altra  cola  ^ la  decifio* 
- b 4 ne 
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ne  del  fuoco  , qbantunquò  fi  abbia 
tutt'  ora  la  difavvencura  di  non  faper 
mifurarc  con  efattezza  i gradi  di  eflbj 
e perciò  Tempre  fuppongbiamo  che  vi 
pofla  cflere  un  grado  maggiore  negli 
efperimenci  , che  far  fi  pofTono  coll’ 
ajuto  del  fuoco  i 

L*  arena  a dire  il  véro  altro  non  è 
che  picciole  peiruzze,  e quindi  fe  far 
lì  voIefTe  una  dalle  feparata  di  arene  j 
bifognerebbe  farne  un  altra  per  le 
Ghiaie  , una  terza  per  ì ciottoli  , ed 
una  quarta  per  le  Montagne  . Cote- 
llo  farebbe  moltiplicar  le  cole  lenza 
necelTità  ; errore  che  facilmente  li  po^ 
trebbe  comettere  in  tali  cafi  , e non 
cosi  preflo  fcoprirlo  ( vedi  la  defini- 
zione nell’  appendice  Sezione  260.  ) 
Per  la  flefia  ragione  li  l'alfi  debbono 
effere  efclufi  da  qualunque  fillema  ^ 
altrimenti  farebbe  lo  Hello  come  Te  un 
Botanico  volelTe  far  unq  differenza  tra 
) vifchj  , od  altri  Vegetabili  di  fimil 
latta  lecondo  ) varj  generi  , o fpccie 
di  alberi,  piante,  muri,  o flepi  in.cui 
fogliono  nafeere  . Le  pctrificazioni  , 

o Mi- 
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tì  V^tnèrali  mafcberati  .fooó  .formati 
ai  tali  pfiucipj  , che  fi.acfofiycranno 
opportunamente  nc\iot9  propri -lupghl 
fcnta»avcr  rifguardo  aila  loro  figura, 
per  la  qual  ragione  non  fij  pofloaa 
annoverare  Una  feconda  volta  . La 
Principal  ragione  per  cui  fi  debbono 
raccogliere  fi  è per  aequiftarc!  una. co- 
gnizione di.que’  corpi  , si  del - Regno 
animale  ^ come  del  vegetabile  L che 
non  fi  trovano  nel  . loro  fiato  natura-; 
te,  c per  quefto  rifguardo  appartengo- 
no più  particolarmente  ai  iRotanici  , 

cd  ai  Zoblogifti  . In  fatti  un  Miner»- 
iifta  fi  dee  contentar  di  un  '.fcjnplice 
faggio  di  ogni  dificrcnte  (ofianza  ,■  che 
ha  prefo  la  forma. dì  corpo  animale i, 
c vegetabile  ^ e cibJolamcnte.iperziU 
luftrarc  la' fiorii  della , loro  ^geocrazio- 
ne  , c però  lafcia  agli,  altri  la; deciAor 
ne  fe  li. coralli  fono  vegetabili,  .cj  ;abi- 
razioni  d’  infetti  ,.c  p^. gl’  jm.pprta 
fc  fi  fono  trasformati. on  creta  jr:9  in 
fpato  ,-o,  in  qualunque  altra  pietrofa 
materia  Ciò'.ngn  ©fiante  ip.hQ  pro- 

pofto  nell’ . appendice  iuu:,  mctP4o  .P«* 

or- 


«ifdillfefb  i fafli  petrifìcazioni' ri- 
fletto agli  ecoOoftiioi  , ufi  chf  da  efii 
fe  tre' pbfioQd  trarre.  ■•.(-.h.-,  > 

SfogKe  ^ o firati  dinotano 'la  fola 
e non  il  luo' genere  , o qua- 
lità i e'' ciò  rifpettq  alla  fitnazione- 
nella  ^ lÀontagna  , e non  alla  tefii- 
nti*a  ' delle  loro  ; par  ciccllè  , della  qual 
tel&fùta  poi  mi  Cono  Tempre > ingegna- 
to d*  inrormarml  perchè  da  ella  il 
pih  delle  volte 'dipèndono  alcuni  par- 
ticolari efiètti  . £ ficcome  niente  è 
grande  o piccolo  le  non  che  ’ relativa- 
Utènte  , egli  è alTai  difitcUeV  deter* 
nainare  con  efatcezza  a qual  grado  di 
grofieZZa , o di  Totcigliezza  uaa  pietra 
fnericafi  il  nome  di^piecra  a Arati  , 
a' sfòglie  . Niente  di  meno,  avrei  ab- 
braciaco  quello  nonne  generale  , fe  il 
romperli  in  rottili  lamine- Tofic’  fiato 
n foto  carattere  di  qualche  Tpezic  di 
pietra  ^ ma  la  non.è‘cos)  ^ poiché  ho 
trovato'  nella  provincia  di  Jemtland 
$n  Svezia  un  puro  Quarzo  ,'>'una  pie** 
trà'  calcaria  ( una  e T altra  fèlida  e 
la&iitlàta  ^ de'  boli  indurati  > minie- 
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VP  e graq  nuaiero 

tutti  di  drùttura  lamiiqica  , che 
devanfi  in  .sfoglie  tanto  iottili-^  come 
una  tuvolectn  , perciò  non  4>hito 
che  non  h abbiano:  a trovare  |i}e^re 
d’.  ogni  genere  , di  tale  ilruttura:  Ja 
certe  parti  del  Mondo  . Qual  confu. 
itone  noq  nafcerebbe  , - re  (utte  qiiUfle 
differenti  4>^cie  inehiuder  h yolefferO 
lotto  «n  snedefimo  ^ncreà^  , x 
- £ non  vi  fono  pietre  ^fofide  forma* 
,te  dalle  medesime  parti  coifkutlye  a 
lamine , o sfoglie.  ,-.ohc  pure  vengono 
ifeparatamante  confìderate  mi  pomuid 
•lìftcmi^  i l - j b 

Io  pon  pof®to ^ 
niere  fecondo  le  .varie:  iorti  di  pittre 
in  cui  fi  trovano  ex.  g^da  mitiiera  d* 
argento  ìspiJ*»  fitPtgrif  j-  d:'!* 

-altra  rubr^  fu[f»  di  i-WallcrUis  luC 
, molte  altre  fimili  poiché . le  oflerva> 

zioni  fulle  matrici  delle  miniere. rap- 
partengno  ad  una  alerà  parte  della 
.feienza  minerale  detta  Geografia.  foc> 
(teranea  i,  ;P  ^osit^épH*  specitilU  ‘ia 
'(uL  parimenti  ' fi  . deferì vono  le<  &n* 
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vene  V o 'filoni  che  <ì  jprèi 
ientano  in  ogni  fòrte  hnohcagnl 
per  promuover  la  circolazióne  , e 
fifTaetone  ide’  vapori  minerali  In 
quella  fcienza  ancora  Ci  tratta  delle 
pietre'  Park fiticà  ; il  cui  numero  non 
è per  anche  . noto  ; cohie  eziandio 
(d^ile  fenditure ( luccicanti'  i da  cui 
hanno  prefo  honrie  le  miniere  Specu-^ 
Ures  • QUeda  : pure  è una  parte  di 
fcienza  che  trattata  da  un  dotto  mi> 
neralida  potrebbe  verifimilmente  font, 
minidrarci  una  perfetta  idea  dell’  età 
di  ogni  forte  di' flietra  , corbe  altresì 
delle  loro  varie  gradazioni  tra  i dèe 
accidenti  i i "cui  vanno  fbggetti  tutti 
gl»  :edcH  creati  , cioè  la  corhpofiziont 
t il  disfacimento-  ’.-  Pofeiacchè  non  d 
ebbe  il  codume>  di  Confìderare  comé 
una  cofa  deda  le  terre  e le  pietrd 
rifpebco  ai  lór<j  -principi  corrijjonentl  , 
e folamente  divèrfe  le  uno  dalle  altre 
per  la  maggior>o  minore  durezza  , e 
coerenza  dcllei  loro  particelle  , fpero 
che  mi  fi  perdonerà  , fc  . non  fono 
dato>  capace  'in  uquedo’ Saggio  , di 
• tro- 
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^roivar  fuori  uua  terra  particolare  pev 
ogni  Tpezie  4i  pietre  . Forfè  aucora 
alcuni  corpi  minerali  fono  già  tantm 
indurati  , che  non  fi  pofigno  alfegiia-. 
re  le  terre  , da  cu]  fono  compofU  , 

Q forfè  la  poca  cognizione  , che  ab- 
biamo di  c^i> , attribuir  deefi  alla-po.’ 
ca  cura  , che  fi  ha  di  raccogliere  le^ 
terre  ip  confronto  della  diligenza  , 
con  cui  fi  . raccolgono  le  pietre  , e le> 
sniniere  . Se  dunque  tutte  le  ceree  ,' 
che  in  certi  moderni  fifiemi  fono  or> 
dinate  , e diflinte  le  une  dalle  altre 
riguardo  ai  colori  , ed  > ai  luoghi  iq 
cui  fi  trovano  , fqflerq  cadute  nelle 
mani  del  Signor  Pott  , c fodero  fiate 
mefie  al  cimento  del  fuoco  in  quella 
guifa  , che  egli  ha  fatto  delle  pietre., 
e perb  fofièro  fiate  deferitte  nella  fua 
Lithogeognefia  , è molto  verifimile  , 
che  poi  conofcerefiìmo  molto  meglio 
quefii  corpi  ed  il  Iprp  numero  fareb- 
be certamente  di  minore  impaccio  • 

I cenni  che  qui  ho  dato  ferviranno 
a promuovere  per  l’avvenire  il  propo- 
fip  oggetto,  e pirpra  forfè .vcdralT)  che 

le 
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ìe>^erre  ' non  ' fono  di  ' tante  ‘digerenti; 
fpecie  come  fono  flato  obbligato  a' 
Àvaderlé  per  difTetto  di  vera  cogni» 
zione  delle  lóro  affinità  ^ e delle  loro 
pavtioòiari  origini  ) imperciocché  io  ho 
delie  buone  ragioni  per  credere  ^ che 
le'  ;terre  calcarie  ed  argillofe  » fono' 
le.  due  principali  ^ da  cui  .tutto  il 
xefto  viene  compodo  -,  avvegnacchè.' 
ciò  non  Ha  per  anco  dimoflracivameii» 
te  provato.  • 

■i  Luftés  Néturéi  noh  fono-  trattati 
^paratamente  » ma  fi  poflbno  rinve^> 
«ire  fparfi  nel  mio  Saggio  ^ poiché  ì 
criftalli  di  monte  non  mi  pajònò 
niente  pib  curioiìi  che  le  marne  indù** 
rate  , e fpefTe  volte  la  pietra  emati' 
te  trovali  di  una  piii  vaga  e fimectri* 
ca  figura  che  la  pietra  a(]uilina  . Non 
pofib' dunque  trovar  ima  ragione  per 
formare  di  effe  una  clafTe.'apparte  $ 
nè  poflb  capire  'ciò  * che  ‘ gl*  altri  s’ 
intendano  per  imo  fcherzo  ^ maggior 
0'  minore  delia’  Natura  nel  regno 
minerale . ' , ■ ‘ 

Le  pietre  figurate  » e quelle  che 

han- 
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kannó  iatmiagini'  4»  .vegct«lyjt aai-tj 
mali  , cc,  prodolfe  <4a  4>%r«W»  TC?» 
nc  , o colori  fparfi  ftellf  pietra fw, 
anche  a mio  crederi  di  tni»oj5.;cfiRfa* 
gueoza  e più  .dìilicili  da  ri4w>u  pfo- 
prìametvte  in  cUlft.  » P9i'<:hèi,4i 
quaù  non  mai.  fi. accorda  la  geari  J^li’ 
imagi nare  » ma  quello  j-cb|  par.  rap*^ 
prelentatc  un’  ogget;tp.  all.’,^,  4 puà 
far  uoa- difFerenm  JtnpreffiojRe 
lantafia  dell*  altro  » c. quindi  cpnfu^- 
ne  e difpùte  nafcer  .poCTor^,;  fopra,  ^ 
corpi  mefiì  in  clafiìe  ;»  $foaa 
piccolo  Vantaggio  può.,  ^4^ 

una  tal  claire»  ppicbù  tutto  aq  9>>g  .1. 
Oonipoteìita  ha  creato  egualu^te 
be  bifogno  del  di.  lui  poteri  ed  Ò 
conlcguente  degno  cUlla  nol|lra 
razione  ..Per  lo  contrario  fi^ppò  dùq 
una  pedanteria  . il.  deviar  ila 
attenzione  dalle  .vere  ;CO^Àzio,nl  pei; 
tener, djetro  a cdfe  frivole,  j dj  OW  ^ 
gli  antichi  che  .i  oxulern,v  ìibrà  ci 
porgono  catttivi  efetnpj  » anai. 
du  Fay.  non  aieflc;  lennato)  il  mali 
col  dUcoprire  il  modo  di  accmlirei^.  $ 
. ' e mi- 
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e fUigliòtare’  le  fìgore  Tulle  'felci  m 
lulle  ‘àgate  , noi  -avreilìmo  veduto 
tùct*'i' Mufei  pieni  di  pietre  con  tali 
inmiaginarie  figure  . • -j 

Le  pietre  trovate  negli  Animali  , 
e rie’  Pefei  in  parte  fono  formate  dai 
Flogifliico  , dai  Tali , e da  una  piccola 
porzione:  di  terra  , ed  in  parte  ven» 
gono  forniate  dalla  materia  ftefia  deU 
le  offa  degli  animali  , e quindi  con 
tanta-  ragione  collocar  li  pofiono  in 
un-  ‘fiftiema  minerale  , con  quanta  li 
poflono  ridurre  i noccivoli  delle  f^ut-. 
ta  , la  fuligìne  , il  tartaro  , k po* 
fatura  delia  cervogia  , ^ e fimili  ^ cole 
fon  troppo  congiunte  col  Regno-  ve- 
getabile, nè  Riai  fi  troveranno  fetter* 
ra  , e non  fi  debbono  trovar  Hifieme 
coi  Foffili , .però  fi  poflono  con  fiderare , 
da'  Botanici  , come  vengono  oonfide- 
rati  i regoli  i vetri  , e le  Teorie  dai 
Minera|ogifl;i  . 1 grumi’ , o • pillotto* 
le  di  ’ capelli  trovate  negli  animali  , 
ed  il  feltro  differìTcono  , in  ciò  , che 
i grumi  fi  unifeono  infieroe  pel  moto 
perifialtico  negl’  interini  degli  ani' 

ma- 
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mali  ed  il  feltro  coll'  arte  del  cap-^ 
pellaio  • Si  riporranno  dunqoe  tutte^ 
cocefte  pietre  degli  Animali  tra  re/iéìa 
' xAmmali»  . Da  quanto  ho  fin  qui  ef> 
pollo  ognuno  può  vedere  , che  mia 
Principal  cura  tu  di  trattare  del  Re- 
gno Minerale  in  tal  maniera  , che 
quelli  i quali  ne  vogliono  fare  uno 
iludio  rx  profeffo  , sfuggir  pofiano  ogni 
coCa  fuperfiua  , e da  una  perfetta  co< 
gnizione  delle  materie  fieno  in  iliaco 
di  adoperarle  col  maggior  vantaggio , e 
con  ciò  crederei  che  il  piacere  di  rac« 
cogliere  i FolTili  piuttollo  abbia  ad 
aumentarli  , di  quello  che  a fcemare. 
Se  certe  cofe  verranno  levate  via  dai 
Mufei  de’  Minerali  come  non  appar- 
tenenti al  Regno  Follile  fi  accrefceran* 
no  le  altre  raccolte  , e così  ogni  cola 
verrà  ri  polla  nei  fno  vero  rango  . Se 
alcuni  dilettanti  di  Mufei  non  capiran- 
no a primo  tratto  quello  fillema  , o 
modo  di  ridurre  in  dalli  non  farà 
un  gran  danno  per  la  Scienza  , anzi 
farà  piccolo,  rifpetto  al  vantaggio  rif- 
lulcante-  a quella:  forte  di  lludj  per 

c un 
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im  tal  metodo  , poiché  faranno  plh 
coltivati  , e promoflì  . Non  fi  può^ 
credere  , che  Tolomeo  abbia  conofciu* 
to  il  pregio  di  ogni  libro,  che  man- 
dava nella  fua  gran  Biblioteca  di  A- 
lelTandria  , e certamente  ^ noti  avrà 
avuto  tempo  di  mettere  ogni  ^ libro 
nella  propria  dalle  fecondo  le  diffe- 
renti materie  in  ogn'.uno  di  eflì  con- 
tenute; ciò  non  ollante  il  fuo  affetto 
per  raccogliere  libri  avrebbe  durato 
per  tutta  la  fua  vita  ; inoltre  i van- 
taggi , che  trar  fi  potevano  da  una 
sì  immenfa  . raccolta  fi  farebbero  dop- 
po  potuti  fcoprirc  ^ fc  la  non  fi  fof- 
fe  incendiata,  o le  come  alcune  vol- 
te avviene,  non  fi  avelTe  creduto  di 
accrefcere  merito  alia  raccolta  col 
rendere  diffìcile  1’  acceflo  agli  Uomini 
dotti . 

Tolto  che  noi  arriveremo  a tal  le-' 
gno  , che  coir  efamioar  un  Foffìle 
faprerao  Icoprire  , o diltinguere  tutte 
le  lue  parti  componenti  , e che  po- 
tremo con.  certezza  affermare  , non 
poter  effb  decomporli  di  vantaggio  fe- 

con. 
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tfÒndo  i ^metodi  à noi  noti  , all*  ora  , 
c'tón'' pii  irta  un 'tal  corpo,  fcgucndo 
Ic^ft'rrè  di  quéflò  Saggio,  riceverà  il 
fuò^'  fpecifico  nome  altriménti  ver- 
rebbe' ad  Viterc  vago  , c triviale  . 
NlcÀtédiirteno"  iò  non  ho  avuto  1*  ar- 
dire di  farlo,  nè  pure  con  que’Foflìli, 
che^  in,,  qualche  modo  poflbno  afficu- 
rarmi  'dì  ben  conofccre,  c che  fino  ad 
ora  non  hanno  avuto  Un  nome  fiflb  , 
perchè  /limo  opportuno  di  afpettare  1 
efito',  che  farà  per  incontrare  quello 
Sàggio  ì paflando  per  quelle  prove  , 
che  fono  pa/Tati  gli  altri  Siftemi  , e 
veramente ‘ defidcro  eh’  effo  le  pofla 
mctitatc  ‘ All’  ora  folamente  farà^ 
tempo  'dì  fiffare  i generi  e le  Specie 
fecondo  i ’ caratteri  , che  parranno  i 
pib  naturali  . Frattanto  io  mi  lufin» 
go,,  che  gli  fludiofi  i quali  vorranno 
feguire  tjuefto  metodo  da  me  propo- 
flo  , non'  prenderanno  così  facilmente 
abbagli  nelle  materie  Follili  , come 
a me  è fucceduto  feguendo  i Siftemi 
degli  altri  , e fpero-  anche  procacciar, 
mi  qualche  protettor  contro  coloro  , 

c a ch^ 
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che  fono  tanto  invaiati  della  figuroma- 
ni»  , che  fi  fdegnano  di  fentir  a chia. 
mare  Pietra  calcaria  il.  marmo  , e di 
veder  collocato  il  Porfido  traili  Salii 
compofii . 
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SAGGIO 

PER.  FORMARE  U.V 

SISTEMA 

DEL 

REGNO  MINERALE. 


SEZIONE  PRIMA. 

IL  Regno  minerale  contiene  tutti 
que’  Corpi  che  fono  flati  forma- 
ci fotto  la  fuperiìcie  della  nofira 
’lerra,  o nel  tempo  della  Creazione, 
o in  qualunque  altro  dopo  una  tal 
Epoca;  come  altresì  quelli,  che  gior- 
nalmenfe  vengono  prodotti  da  loro 
originali  , e primitivi  principi,  eflen- 
do  privi  di  ogni  fcmente  , vita  , e 
qualunque  circolazione  di  fluidi  (a..). 

A Co- 

ca)! limiti  dei  tr5  mentov'fiti  Regni  del- 
la Natura  è quali  imponibile  di  ben  iftabilirli  , e 
■quindi  viene  la  difficoltà  di  dare  una  vera  defini- 

ZÌQ' 
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Cctcfte  parole  drcoìaziont  di  Jìuidi 
debbono  e(ier  confidcrate  come  una 
confeguenza  di  ciò  , che  fi  è per  1' 
innanzi  luppoilo  , vale  a dire  , che  i 
Foflìli  fono  ibrmati  jotto  la  juperfìàe 
della  'Terra  , e per  tal  modo  e(fi  ven- 
gono diflinti  da’ Corpi  del  Regno  ve- 
getabile , ai  quali  però  radomigliano 
un  poco  per  elfere  alcuni  de’  Foflili 
prodotti  nell’  iftelTa  maniera  almeno 
fecondo  il  noftro  modo  d’iniaginare  . 

Le 

7Ìone  di  effi  : e per  vero  dire  fi  può  mettere  in 
difputa  , fe  qualunque  definizione  da  noi  propo- 
fta  può  aver  luogo  , allora  quando  fiaino  arriva- 
ti a tale  fiato  di  cognizioni  , che  poffiamo  chia- 
ramente vedere  la  dipendenza  , e la  connefiione 
di  tutti  i Corpi  naturali  in  una  regolar  catena  , 
o fiftema . 

Ciò  non  ofiante-  al  giorno  d’  oggi  è necefiario 
che  alcune  parti  della  Storia  naturale  fieno  trattate 
feparatamente  , e ficcome  il  complefTo  di  quefie 
cognizioni  difficilmente  afpettar  fi  può  da  un  fo- 
lo  Uomo  , farà  forfè  ciò  efegnito  più  vantaggio, 
famente  da  varie  perfone  . frattanto  fi  contente- 
remo di  tali  definizioni  , fe  ci  daranno  pafTabili 
notizie  delle  fofianze  deferitte  , quantunque  non 
combacino  perfettamente  colle  rigorofe  Leggi  del- 
la Logica  . Ciò  avendo  premeflo  , procurerò  nel 
Tefio  di  dare  alcune  dichiarazioni  del  mio  pro- 
prio Saggio. 
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Le  fenditure  , le  divifioni  fra  il  mi- 
nerale, e le  Pietre,  e le  Vene,  o Fi- 
loni nelle  Montagne  , e negli  firati 
della  Terra  poffono  ravvifarfi  come  i 
tubi  ne'  vegetabili  , e T Acqua  come 
il  mezzo  conduttore  delle  parti  pe- 
rennemente introdotte  ne’  Corpi  d’ 
ambidue  li  Regni  . Il  Fuoco  , della 
cui  Natura  ne  lappiamo  tanto  poco  , 
ed  c difficile  a flabilire  fe  apparten- 
ga alla  Terra  in  quanto  è , o deve 
clfere  parte  di  un  Siflema  Solare  , 
può  edere  forfè  un  foccorfo  egual- 
mente neceffiario  a tutti  e tre  li  Re- 
gni della  Natura. 

Dall’  altro  canto  Tappiamo  con  cer- 
tezza, che  fe  fi  accorda  edere  flato  il 
Regno  minerale  prima  degli  altri  due 
e le  abbia  fomminiflrato  materiali 
per  la  loro  efiflenza  , edo  è privo  di 
quelle  due  maravigliofe  ed  incom- 
prenfibili  qualità  di  vita,  e di  vege- 
tazione , che  appartengono  all’  Ani- 
male, ed  al  Vegetabile. 

La  defcrizione  de’  Fodili  in  un  Trat- 
tato di  Mineralogia  non  fi  può  flende- 

A 2 re 
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re  al  di  Ih  dello  flato  in  cui  attual- 
mente li  ritrovano  ; imperciocché  ri- 
guardo a que’ Corpi  , che  non  fi  pof- 
iono  analizzare,  o totalmente  decom- 
porre , ncn  giova  annoverare  i prin- 
cipi degli  atomi  primitivi  che  con- 
corltio  a toimarli  , giacche  fi  può 
con  franchezza  aflcrire  che  il  Crea- 
tore abbia  fatto  un  folo  genere  di 
materia,  da  cui  ogni  cofa  in  qucflo 
Mondo  abbia  la  fua  origine. 

I Minerali  fono  fìati  definiti  come 
Corpi  che  fi  formano  per  eflerno  ag- 
gregato di  particelle  , ma  coteda  de- 
finizione riiHcttcndovi  fopra  , come 
conviene  , diriìcilmente  fi  troverà  fuf. 
fidente  , e adeguata  ; mercecchè  gli 
anelli  prodotti  annualmente  dal  rifta- 
gno  del  fucdiio  nel  tronco  dell’  Albe- 
ro , e gl’  incrofiamenti  delle  flalactiti 
fono  cfletti  che  fi  raflomigliano  aflai 
uno  all’altro.  Se  fi  dirà,  che  le  parti- 
celle  , da  cui  dipende  l’annuo  accrc- 
feimento  di  un  albero,  non  fono  traf- 
portate  dall’acqua  , e folamente  de- 
pofitatc  tra  la  corteceia , e le  parti 

dcir 
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dell’  anno  antecedente  già  divenute 
lolidc  , ma  che  fono  fuglii  filtrati 
dall'  interne  parti  per  i pori  deli’  Al- 
bero , io  additar  porrei  clenipj  fimili 
nel  Regno  Fofillc  , che  pajono  indi* 
care  qualche  modo  di  procedere  fo- 
migliante  alla  formazione  di  un  Cal- 
lo nella  frattura  di  un  olfo  , febbene 
ciò  fucceda  folamente  in  una  certa 
età  della  montagna  , e chi  potrà  dire 
le  quella  olfervazionc  , o modo  di 
procedere  non  fi  verifichi  anco  nc’ 
Regni  animale  e vegetabile?  Ma  que- 
llo farà  fempre  problematico  rilpetto  ai 
Folfili,  e perciò  non  polfiamo  abbrac- 
ciare il  vero  fenlo  della  circolazione  di 
qualche  fugo , perchè  ci  rella  un  altro  mo- 
do di  fpiegare,  cioè  colla  contrazione, 
e colla  {premitura , delle  quali  cole  fe 
ne  farà  parola  in  apprelTo.  Noi  forfè  c’ 
informiamo  con  più  diligenza  di  ciò 
che  accade  negli  animali  , e ne’  ve- 
getabili , perchè  noi  fteifi  andiamo 
foggetti  alle  medefime  alterazioni  , e 
fopravviviamo  alla  maggior  parte  di 
loro  , onde  poliamo  trattarli  più  fa- 
h 3 ciK 
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cilmente  , e con  maggior  comodo  , 
laddove  i cambiamenti , a cui  va  (og- 
getto il  Regno  minerale  ci  (bno  oc- 
culti , c richieggono  de’  fecoli  intieri 
per  maturarfi. 

Non  podb  fupporre  che  i minerali 
vengano  da  fementc,  per  difetto  di 
prove  , nè  fo  vedere  perchè  i Metalli 
debbano  avere  qualche  preferenza  in 
tale  propofito  . 11  rame  , e 1’  argento 
nativi  Ibno  formati  nel  modo  medefi- 
mo  che  fi  forma  una  ftalattitc  ; in- 
tatti l’acqua  trafeina  fcco  le  minutif- 
lime,  ed  invifibili  particelle  della  'Pie- 
tra calcaria  del  rame  , dell’  argento  ^ 
e le  depone  fopra  qualche  altro  Cor- 
po , o pel  mezzo  di  un’  attrazione 
nel  Corpo  , o per  qualche  alterazio- 
ne nell’  i.cqua  cagionata  dal  (uo  mo- 
vimento . Al  principio  le  particelle 
precipitate  fi  pollone  facilmente  (epa- 
rare,  ma  in  progreffo  di  tempo  fi  at- 
taccano fortemente  , come  con  evi- 
denza veddì  nel  rame  di  Cimento  (■/*), 

il 

( a ) Cliiamafi  Rame  diClqiciuo  dall’ averli 

per 
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il  quale  dopo  efferfi  per  qualche  tem- 
po levato  dair  acqua  è in  parte  mal- 
leabile . 

La  figura  che  1’  oro  , e T argento 
nativo  hanno  nelle  loro  Pietre  , o 
Matrici,  non  prova  niente  più  di  quel- 
lo , che  li  metalli  di  ferro  , e di  ra- 
me raccolti  in  fili  a guifa  di  Mufeo 
nelle  fondite  de’  Minerali  non  arrofti- 
ti , e nelle  Matte,  anzi  ci  porge  pia- 
tolo una  idea  del  modo  , con  cui 
quelli  accidenti  fuccedono  col  con- 
trarli , e coir  improvvilo  raflreddarli 
delle  loro  fuperficie,  ed  all’ora  pollia- 
mo anche  incominciare  a capire  qual- 
che cola  della  ragione,  per  cui  i Cri- 
lialli  fi  ritrovano  in  forma  di  Ciotto- 
li , o in  gruppi  fciolti  come  accade 
ne  Poponi  petriheati  del  Monte  Car- 
melo, e nelle  miniere  di  ferro  d’Ita- 
lia in  forma  di  Palle  ec.  fenza  ricor- 
rere alla  luppofizione  di  un  calore  li- 
A 4 que- 

per  la  prima  volta  ritrovato  in  un’  Acqua  vitrio- 
iica  detta  Zimeiu  in  Herrengrund  nell'  Unghe- 
ria . D.  C. 
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quefncente  , fe  fi  vorrà  con  diligenza 
badare  a que’  fegni  , che  ci  dinioflra- 
no  chiaramente  eflerc  flati  una  volta 
tenevi,  e difciolci. 

Che  i metalli  fi  vadino  tuttavia 
formando  nell’  immenfo  claboratojo 
della  Natura  cioè  nella  Terra  , nel 
modo  Hello  con  cui  fi  fono  formati 
quelli  , che  già  fi  veggono  belli  , e 
fatti  , difficilmente  fi  può  afferire  , 
perchè  non  abbiamo  l'opra  di  ciò  nè 
ofTcrvazioni  , nè  fulficiente  numero  di 
cfperimenti  , Piacemì  far  metto  dell' 
intiera  Clalfc  delle  Selci  , della  quale 
non  abbiamo  neppure  una  oll'ervazit)- 
ne  intorno  al  loio  modo  di  formarli  , 
poiché  le  qualcheduno  prctendelfe  di 
averne  qualche  barlume  dai  Criftalli 
di  Qiiarzo  nell’  atto  del  loro  formar- 
li,  io  gli  domanderò,  le  egli  fi  attie- 
ne folamente  alla  figura  , o fe  ha  fat- 
to tali  efperimenti  da  convincerci  , 
che  niente  di  terra  Calcaria  o pura  , 
o mafeherata  vi  polla  a un  tratto  el- 
fere  entrata  5 L’  annoverar  le  varie 
maniere  delle  generazioni , fulle  quali 
-■  pol- 
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po'flìamo  aver  ragione  di  formar  quaU 
che  conghiettura , non  appartiene  pro- 
priamente a quefl’  Opera  ; fenza  di 
che  ciò  mi  dilungherebbe  di  molto 
da!  mio  argomento  , e farebbe  anche 
oltre  le  mie  forze.  Bramerei  però  ri- 
ferendo le  feguenti  opinioni  , di  ani- 
mare qualche  perfora  di  maggior  ef- 
pcrìenza  , e più  difoccupata  a profc* 
guire  fiffatte  ricerche. 

La  precijtitazione  fatta  o dall’  ac- 
qua o per  mezzo  dell’  acqua  lì  è già 
riconofciuta  come  un  mezzo  di  fpie- 
gare  la  formazione  delle  Selci  , e ciò 
non  fuppone  una  tenerezza  fomiglìan- 
tc  a quella  dell’  Argilla  ammollita 
dall’  acqua , ma  una  materia  vifcofa  , 
gclatinofa,  o mucilaginofa,  e per  con- 
fcguenza  una  foiuzione  più  radicale 
f le  così  mi  pofTo  efprimere);  e que- 
llo pure  fi  dee  confidcrare  come  un 
altro  modo  differente  di  formarle  . 
Avvi  pure  un’  altra  maniera  (e  que- 
lla nei  noftri  tempi  affai  fcguita  ) , 
cioè  quella  del  disfacimento  , parte 
con  mezzi  violenti,  come  farebbero  i 

fuo- 
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fuochi  fotterranei  , e parte  con  mezzi 
piu  rimefli,  come  (arebbe  1’ abrafione 
prodotta  da  lunghezza  di  tempo  , il 
confumarfi  o decomporfi  , ed  anche 
per  quefta  via  abbiamo  innumerevoli 
varietà  , e nuove  compofizioni  . Gli 
acidi  del  vitriolo , o del  fai  marino 
non  poftono  ftarlene  fenza  qualche  a- 
zione,  ed  eflèndofi  fviluppaci  una  vol- 
ta col  mezzo  dell’  abrafione  , e del 
disfacimento  , non  poflono  fermarfi  fe 
non  fi  fono  pienamente  faturati  . Do- 
vunque  cotefii  acidi  non  pofibno  pene- 
trare da  fe,  fono  trafportati  dall’acqua, 
la  quale  fecondo  le  leggi  naturali  è 
quafi  in  un  continuo  movimento  , 
ma  gli  effetti  provegnenti  dai  men- 
tovati fali  fi  vogliono  diligentemen- 
te dirtinguere  da  quelli  della  (ola 

acqua  , mcrcecchc  queffa  opera  co- 

me mcftruo  ex.  gr.  (ulle  terre  calca- 
rie  ed  a un  tratto  colia  fua  for- 
za d’  inerzia  , pelo  , c moto  abra- 
de alcune  particelle  dai  Corpi  fo- 
lidi  , le  trafeina  e le  dcponc  in  altri 

luoghi  5 dove  effe  il  più  delle  volte 

ac- 
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acquiftano  una  giacitura  differente  da, 
quella,  che  prima  avevano.  Non- fono 
le  miniere  di  ferro  paludofe  formate 
da  mundics  (a)  disfatti,  febbene  non 
fi  trovi  materia  vitriolica  nelf  acque  , 
o ne’  luoghi  vicini  ? ovvero  fi  hanno 
da  confiderare  come  un  fedimento  di 
Ocra  marziale  difciolto  nella  fola  ac- 
qua $ Sarebbe  egli  affurdo  fupporre  , 
che  una  terra  vegetabile  potefìe  da  fe 
cd'erfi  cambiata  in  ferro,  poiché  fi  tro- 
va ch’efla  terra  ne  può  fomminiftrare 
da  un  grano  fino  alla  metà  del  pro- 
prio pefo  del  prefato  metallo  , come 
lo  fanno  vedere  gli  efperimenti  fatti 
tulle  torbe  delle  Paludi  , fituate  al 
piede  de  Colli , e delle  alte  monta- 
gne della  Provincia  di  Dalarne  , di 
Jemtland,  e di  Herjcadalen  nella  Sve- 
zia ? O che  per  avventura  certi  Va- 
pori 

( a ) PreiTo  gl’  Inglefi  fi  prende  al  prefente 
per  una  materia  dura  e pietrofa_ , che  trovali 
nelle  Min.  di  Stagno  . Erta  rinchiude  ranae  , ed 
.altri  metalli  , ma  tempre  mineralizzati  con  lo 
zollo. 
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pori  abbondano  , e tuttavia  danno  a 
vedere  la  loro  forza  dentro  certi  di- 
ftretti  in  cui  riattaccano,  e s’impoiTef- 
fano  dì  certe  materie  che  piu  lor  con- 
vengono, onde  gl’  alberi  lepolti  nella 
terra  per  rivoluzioni  , e rovine  in  ti- 
fa accadute  in  certe  contrade  della 
Boemia  abbattuti  di  fono  in  Vapori 
ferrigni  ^ e marziali  , a Loughncagh 
in  Irlanda,  ed  in  Andrianopoli  in  quel 
tal  principio  producente  la  felce  , ed 
in  una  foftanza  tlogilHca  negli  Arati 
di  Carbon  lodile  in  Inghilterra!,  e di 
Boferup  nella  Provincia  di  Scania^  O 
che  le  conchiglie  fenza  diftruggere  i 
loro  principi  calcarei  mutar  li  polfa- 
no  in  uno  Spato  Calcareo  , come  a 
Balsberg  in  Scania  , o riempierli  di 
felce  come  a Vernon  in  Francia  , ed 
in  Siberia  , o lafcìarfi  penetrare  da 
marchefetta  come  aAndrarurn  inSca- 
nia  , o da  Min.  verde  di  Rame  co- 
me in  Sarisberg  di  Norvegia  c L’ 
argento  pare,  che  predomini  a Konf- 
berg  di  Novergia  , come  nelle  parti 
fèttejitrionali  dell’  ifteAò  Regno  par 

che 
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che  prevalga  il  Rame  ; inoltre  quel- 
la fleda  Pietra  , in  cui  abbonda  1’ 
Oro  in  una  parte  del  Mondo,  non  ne 
contiene  punto  in  altre  parti  , e co- 
s\  molti  altri  particolari  efempj  fi  po- 
trebbero riferire. 

Tralafcio  era  cotefio  importante  ar- 
gomento , per  non  dimofirar  vieppiù 
quanta  fia  la  noffra  ignoranza  , ma 
mi  prendo  a un  tratto  la  libertà  di 
dar  quefti  avvifi  a’  principianti  , cioè 
di  non  conchiudere,  che  un  minerale 
venga  prodotto  dall’  altro  , folamente 
perchè  fi  trovano  vicini  , fe  nel  tem- 
po fteflb  non  fi  pofia  dimoftrarlo  per 
r analifi  , o artificiale  mutazione,  nè 
.di  contentarfi  di  far  oflèrvazioni  nelli 
Mufei  di  Fofiili , nè  filili  pezzi  di  Mi- 
nerali colà  conlervati  , ma  di  andarli 
a vedere  nella  vera  Officina  di  natu- 
ra , dove  le  fi  pofiono  fare  con  più 
certezza,  ancorché  più  limitate;  in- 
tendo già  parlar  nelle  Miniere  , Pe- 
tra je  e negli  efeavamenti , che  fi  fan- 
no negli  firati  della  terra..  In  fatti  io 
rimafi  ftordito  nel  fcnti.r  dire,  che  la 

Sei. 


Selce  veniva  prodotta  da  materia  cal- 
caria , folo  perchè  trovafi  negli  Arati 
di  Creta  in  Inghilterra,  e tra  la  Pie- 
tra Calcaria  nella  Provincia  di  VVc- 
Aergottland  in  vSvezia  , e di  più  cre- 
do, che  una  Pietra  leparata  dalla  fua 
matrice  , e ridotta  a parte  fulla  fu- 
perficie  della  terra  , dar  non  pofla 
maggiori  fegni  di  aumento  , di  quel- 
lo che  le  oda  difperfe  in  un  Cimi- 
tero. 


SEZIONE  IL 

I Corpi  appartenenti  al  Regno  Mi- 
nerale fono  diviU  in  quattro  differen- 
ti Claffì,  cioè 

1.  Jn  terre  , o in  quelle  foftanze 
che  non  fono  duttili,  cquafi  tut- 
te indiffblubili  nell’acqua,  e nell’ 
olio  , e confervano  la  loro  natu- 
ra nel  più  forte  calore  (a)  . 

2.  In 

( a ) L'  Autore  fotto  il  nome  di  Terre  non 
comprende  foltanto  le  Terre  propriamente  dette  , 
ma  ogni  genere  di  Pietre  , ,o  FoflTili  non  ìnSam- 
mabili  , non  falini  , e non  metallici.  D.  C. 
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2.  In  corpi  infiammabili  , ì quali 
poffono  efier  difciolti  nell’  olio  , 
ma  non  nell’ acqua. 

3.  In  fali,  ì quali  difciolgonfi  nell’ 
acqua  e le  danno  un  lapore  , c 
all’  ora  quando  la  quantità  dell’ 
acqua  necefiaria  per  la  foluzionc 
è (vaporata,  fi  rappigliano  in  Cor» 
pi  folidi,  ed  angolari. 

4.  In  metalli  che  fono  i Corpi  più 
pelanti  fino  ad  ora  conolciuti,  al- 
cuni de’  quali  fono  malleabili  , c 
alcuni  altri  pofiono  eflerc  decom- 
pofli  : ciò  non  oftante  in  un  ca- 
lore liquefacente  fi  pofiono  di  nuo- 
vo ridurre  al  primiero  fiato  col- 
la giunta  del  flogifio  , che  ave- 
vano perduto  nel  tempo  della  lo- 
ro decompofizione  (a). 

SE- 


( a ) Qui  nafce  qualche  difficoltà  rifpetto  al- 
le definizioni  come  già  fi  è oifervato  nella  I.  Se- 
zione , poiché  le  claflì  annoverate  fi  mefchia- 
no  una  con  1’  altra  , e però  alcune  eccezio- 
ni fi  debbono  ammettere  in  ogn’  una  di  elle,  ex. 
g.  nella  I.  ClafTe  la  Terra  calcaria  è in  qualche 
modo  diflblubile  nell’  acqua  , e la  Terra  da  pip- 

pe 
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SEZIONE  III. 

Prima  Classe. 

L«  terre  fono  que’  Corpi  minerali 
non  ducttli,  per  la  maggior  parte  non 
diflolubili  nell’  acqua  , o ncH’  olio  , c 

che 


pe  infieme  con  alcune  altre  Arg;ille  feemano  il 
loro  volume  , all’  ora  che  fi  tendono  p;r  lun- 
go tempo  a calcinarli  al  1 uoco  . Nella  Claf- 
le  la  Calce  d’  Arfenico  iia  quali  le  (lefle  pro- 
prietà de’  Sali  , e quindi  non  fi  può  dar  una  de- 
finizione del  Sale  , che  efcluda  1’  Arfenico  , feb- 
bene  a un  tempo  ftelfo  egli  è imponibile  di  col- 
locarlo altrove  , che  nella  Cat^oria  de'  femi- 
metalli.  Nella  Clafie  fi  dee  ofifervare  , che  ì 
inetalli  , ed  i femimetalli  perfetti  , ed  imperfet- 
ti non  hanno  qualità  comuni  a tutti,  niercecchè 
alcuni  di  elfi  polTono  efiere  calcinati  , o fpo- 
gliati  del  loro  Flogifto  allo  fiefib  grado  di  Fuo- 
co, in  cui  altii  non  fofiiono  il  minimo  cambia- 
mento , quando  non  fi  mettano  in  ufo  artifici,  o 
procedi  particolari  : alcuni  ancora  pod'ono  edere 
ridotti  malleabili  , mentre  altri  non  podbno  ede- 
re ridotti  tali  per  nedun  mezzo  . La  fuperficie 
convelfa  che  fogliono  prendere  i metalli  , dopo 
la  loro  fufione,  è una  qualità  cJie  non  è propria 
folamente  dì  edi  , impercìocciiè  ogni  cofa  che  è 
perfettamente  fluida  nel  Fuoco  , e.  che  non  ha 

{•>ar- 
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die  confervano  la  loro  natura  nel  fuo- 
co pili  intento. 

SEZIONE  IV. 

Ouefle  terre  fono  qm  ordinate  fe- 
condo le  loro  coditutive  parti  , per 
quanto  fino  ad  ora  fi  è potuto  feo- 
prirle  , e fono  divife  in  nove  or- 
dini . 


ORDINE  I. 

Terre  Calcaric.  Quede  adendo  pu- 
re, e fcevre  daCorpi  eterogenei  , han- 

B no 

particolar  attrazione  col  vafo  in  cui  è contenu- 
ta , o con  qualch<?  materia  agsiiunta  prende  la 
della  figura,  come  fuccede  col  Borrace  e col  Sa- 
le lufibi.'e  Microcofmico  , e con  altre  materie 
quando  fi  fondono  in  un  pezzo  di  Carbone,  laon- 
de rifletto  a quanto  s’  è detto  non  giova  a per- 
dere il  tempo  a rintracciar  definizioni  che  inchin-  • 

der  pollano  a un  tratto  le  dilTerenti  fpecie  , ma 
piutioflo  dobbiamo  contentarci  di  perfettamente 
conofcerle  divife;  nientedimeno  come  quedo  è un 
Saggio  per  formare  un  fitlema , ho  procurato  di 
feguire  le  regole  ordinarie  nella  maggior  parte- 
delie  materie. 
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ro  le  Tcguenti  proprietà  comuni  a 
tutte . 

1.  Diventano  friabili  bruciate  che 
fieno  nel  fuoco,  e pofeia  fi  ridii- 
cono  in  una  bianca  polvere. 

2.  Si  promuove  la  loro  converfione 
in  bianca  polvere,  fc  dopo  T ab- 
bruciamento  fi  pungono  nell’  ac> 
qua  , in  cui  nafee  un  gran  ca- 
lore , ed  una  particolar  folu- 
zione. 

3.  Non  pofTono  fquagliarfi  , fole  , o 

ridurfi  in  vetro  anche  nel  fuoco 
il  più  gagliardo. 

4.  Eflendo  abbruciate  accrefeono  il 
Cauftico  della  lifeiva  della  Potajfe, 

5.  Si  difciolgono  negli  acidi  con  ef-  ^ 
fervefeenza  nel  modo  , die  fc- 
gue. 

a L’  acido  vìtriolico  in  parte  fi  uni- 
icc  con  effe  , e forma  un  preci- 
pitato, che  diventa  una  terra  Gef- 
fofa  , e in  parte  nafeono  Criftal- 
li  Selenitici  da  quella  porzione  , 
che  è fiata  difciolta  dopo  una  de. 
bìta  evaporazione. 

b Coir 
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h Coll’  acido  del  Sai  comune  for- 
mano un  (ale  ammoniaco  fido  , 
che  in  parte  fi  precipita  da  fe  . 
e L’  acido  nitrofo  le  difcioglie  per- 
fettamente , e non  fi  può  (lacca- 
re da  elle  fe  non  vi  (ì  aggiunga 
qualche  (ale  alcalico. 

6.  Si  fondono  facilmente  col  Bora- 
ce in  un  vetro,  che  fclfre  le  im- 
prelfioni  del  calore^  fino  che  non 
giunga  aU’infocamcnto. 

7.  Si  fondono  parimenti  in  vetro 
col  Sale  fufjbile  microcofmico  con 
effcrvefcenza  {a). 

8.  Si  fondono  piu  facilmente  d’ogni 

altra  forte  di  Pietra  colle  calci 
metalliche  in  un  vetro  Corrofi- 
vo,  o in  ifeorie. 

9.  Hanno  qualche  forza  di  ridurre 
certeterre  metalliche,  ocalci,  ex. 

B 1 g.  quel- 

( a ) Vuolfi  intendere  che  Teflervefeenza  av- 
viene anco  col  Borace,  come  col  Sale  fufibile  tl’ 
Urina  , e fi  deve  ofTervare , che  i vetri  fatti  con 
cotefti  Sali  fono  affatto  fenza  colore  , -e  trafpa- 
renti . 


20 

g.  quelle  del  Piombo,  o del  Bif* 
muto  e parimenti  , (ebbene  in 
minor  grado,  quelle  del  Rame  , 
e del  Ferro  . 

10.  Quindi  per  1’  articolo  9.  come 
anche  in  altri  cafi  raffomigliano 
a un  falc  filTo  alcalico  , donde 
quefta  ipecie  di  terra  ha  tratto 
il  nome  di  terra  alcalina . 

11.  Tutto  quello  ordino  di  terre 
trovafi  fparfoin  tutti  e tre  i Re- 
gni della  natura  , poiché  le  ne 
incontrano  nelle  ofla  e nelle  Con- 
chiglie degli  animali  , come  al- 
tresì nelle  ceneri  de'  vegetabili 
bruciati  , e quindi  devono  edere 
ftate  prima  di  qualunque  Corpo 
vivente,  o vegetabile  , ed  efifto- 
no  in  quantità  proporzionale  all’ 
ufo  grandidimo  che  hanno,  c di- 
dribuitc  per  tutto  il  noftro  Glo- 
bo. 


se;- 
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SEZIONE  V. 

La  terra  Calcaria  trovafi . 

1.  Pura 

« Jn  forma  di  Polvere  <^^^ricus  Mi- 
neraiis  f ovvero  Lac  Lume  {a).  Dlaii' 
ca  , trovafi  ne  Pantani  c al  fon^ 
do  de’ Laghi  di  Reden  nella  Pro- 
vincia di  Jemtland  a Timmerda- 
la  nella  VVeftrogozia  , cd  anco 
nelle  Provincie  di  Smoìand  , O- 
llergotland  , c nell’  lidia  di  Got- 
land  nella  Svezia  {b) . 

B 3 iRof. 

( a ) Il  b’anro  Agarico  Minerale  dalla  fiia 
finezza  , e leggerezza  fomigliante  all’  Aga- 
rico vegetabile  , trovafi  ex.  g.  nelle  Paludi  in 
Inghilterra  , in  Ifvezia  , come  anco  nelle  fendi- 
ture de  macigni  di  Oxfordshire,  Northamptochire 
ec.  ma  del  Koffo  , e giallo  n<^i  ho  mai  lentito 
parlarne  in  Inghilterra  . Vcd.  la  mia  Storia  deTof- 
fili  p.  Si.  n.  7.  D. C. 

( b ) Cotefta  forte  di  Terra  pare  che  fia  una 
polvere  impalbabile  di  Pietra  Calcaria  abiafa  , e 
raccolta  dall’  acque  , e perciò  è cotti  ime  nelle  vi- 
cinanze de’  fili  , dove  vi  ha  della  Pietra  da  Cal- 
ce, e fe  la  Pietra  è a qualche  diftaiiza  , il  che 
alcune  volte  addiviene  , ciò  non  citante  non  vi 

ha 


Digitizad  by  Google 


33 

b Roda,  ritrovafi  in  Gotland. 
c Gialla  da  Timmerdala  nella  VVe» 
flrogozia. 

SEZIONE  VI. 

II.  Friabile,  e compatta  Solida  [ria^ 
bilis  Creta  (a). 

a Bian- 

ha  niente  di  contraddittorio  all*  opinione  dell’  ori- 
^fre  di  cotefla  fpecic  , poiché  in  tal  cafo  è fola- 
mente  Irata  irafcinata  più  da  lungi  dalla  mag- 
gior rapidità  di  qualche  acqua  corrente  . Allora 
quando  fi  ritrova  nelle  fenditure  di  qualchcMon- 
taena  , riceve  nomi  pià  enfatici  cioè  di  Gur  , 
Lac  Lurt<g  Ì3^c,  Convertefi  tolto  in  Calcina  , fe 
prima  fia  ben  calcata  , affinchè  divenga  coeren- 
te, e poi  , o bruciata  , o nativa  fi  ufa  per  im- 
biancare le  Pareti , ma  ad  ogni  minimo  tocco  fe 
ne  va  via  In  certi  luoghi  nella  Provincia  diSmo- 
land  in  lfvea%i  , trovafi  nelle  Paludi  una  Terra 
bianca  , che  all’  efterna  apparenza  ranfomiglia  al- 
la fpetie  qui  deferitta  , ma  non  dà  fogno  alcuno 
di  effervefceiiza  cogli  acidi  , nè  fi  riduce  in  Cal- 
cina . Sarebbe  da  defiderarfi  , che  quelli  i quali 
hanno  l’opportunità  di  procarciarfene  qualche  buo- 
na porzione,  voldVero  efaminarla  con  maggior  di- 
ligenza . 

( a ) Solid^t  Frìabilis  pare  una  contraddizio- 
ne , nientedimeno  non  voglio  dipartirmi  pun- 
to dalle  definizioni  dell’  Autore,  perchè  mi  fo- 
no 
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a Bianca alba  d’Inghilterra  , 
e di  Francia, 'c  della  Provincia  di 
Scania  in  livezia.  Ne’due  primi 
Regni  vi  lono  gracidi  drati  di 
quella  fodanza  , in  cui  trovand 
giacenti  le  Focaje . Ciò  pare  clic 
dimodri  edere  date  tralportate 
per  alcune  caule  le  fciolte  Selci, 
o quelle  difperfe  lulla  fopcrlìeie 
della  terra  dalle  loro  native  ma- 
trici : ma  fino  ad  ora  neduno 
può  provare  5 che  la  Creta,  e la 
Selce  abbiamo  le  medefime  parti 
coditutive. 

La  Creta  però  è un  nome  indeter- 
minato , che  fi  appropria  anco  ad  al- 
tre terre  , e quindi  parlali  di  Creta 
a varj  colori  , ma  per  quanto  io  pof- 
lò  fapcre  non  ve  ne  ha  che  una  d’ 

B 4 in- 


no propollo  di  tradurre  1’  Opera  tal  quale  fi 
è.  D.C 

Ogni  contraddizione  fi  può  levar  ziìa  alt  ora 
/^'lancio  per  folida  s'  intenda  una  materia  , che  ab- 
bia qualche  coefione  , mafia  anche  friabile  , come  per 
ejempio  le  offa  calcinate  . ,A-  T. 
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indole  Calc.-ivia  , e di  cui  non  vi  fo- 
lio alcre  varietà  , fuorché  TÌ(petto 
alla  gro(Tc?.za  della  (ua  tcfritura  , 
o alla  foccigliezza  delie  fuc  particel- 
le. 

SEZIONE  VII: 

111.  Indurata  , o dura , l'ara  Calcai 
rta  indurata , Lapis  calcarcus  . 

A.  Solida,  di  Particelle  non  vifibi- 
li  , e non  fatta  a grani  panUuiis 
impaìpabililus  . (^uefia  fpecie  va- 
ria nfpetto  alla  durezza  , e al 
colore  ex.  g. 

a Bianca  da  Hull  in  Inghilterra. 
h Bianchiccia  , e gialla  ; fcavafi  in 
Baisberg  nella  vSennia  in  Ifvezia, 
e ne  territori  di  Venezia. 
c Color  di  Carne . Trovali  in  ifeioU 
te  malie  ne’  campi  della  Provin» 
eia  di  Upland  iu  Ifvezia. 
à RolTiccia-bruna  . Scavali  nell’Ifo- 
la  di  Oeland  nella  Provincia  di 
lemtland  , in  Rettwich  nella  Pro- 
vincia di  Dalarne  , c in  Kimne- 

kul- 
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kullc  nella  Provincia  di  VVeftro- 
gozia  in  Ifvezia. 
e Grigia,  ne’medefiini  fiti. 
y Variegata  con  molti  colori  ; in  I- 
talia  , in  Blankenburgo  e njolci 
altri  luoghi  , c chiamali  partico- 
larmente Manno  (a), 

j Ne- 


( a ) Sebbene  difplaoerà  a molti  , dò  non 
oflante  io  debbo  confefTare  che  non  fo  trovar 
caratteriftiche  con  cui  diftinguere  un  marmo  da 
una  Pietra  Calcarea  . Ma  Hccomc  Natura  non 
('illingue  alcun  rango  fecondo  i colori  , cd  ha 
tatto  ogni  folida  Pietra  Calcarla  egualmente  ca- 
pace di  politura  , quando  non  (la  guafla  per  de- 
compofizione  , o corrolìone  , quindi  è avvenuto  , 
che  fi  è fottratto  da  quella  fpecie  di  folida  Pietra 
Calcaria  , quella  che  più  ferifce  la  Fantafia  , e 
che  può  fervire  d’  ornamento  col  non>e  di  Mar- 
mo . 

Tocca  ai  Geografi  fotterranei  P efaminare  , 
fe  quella  folida  Pietra  Calcarea  trovali  in  altro 
modo  che  a Urati,  e fenza  effer  inilla  con  altri 
Corpi  eterogenei,  i quali  fi  fieno  cangiati  in  una 
follajtza  calcar  ta. 

Qui  in  quelle  parti  fcttentrionali  , non  tro- 
vafi  che  a filati  , il  che  dò  a divedere  efiere  Ha- 
te le  fue  particelle  levate  via  dall’  Acqua,  e poi 
dcpcfitate  a giilfa  di  un  fedimento  o di  una  bel- 
letta ( vaie  a dire  le  più  minute  parti  di  una 
Pietra,  o Maflo  lliitolato,  appunto  come  fi  racol- 

gono 
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£ Nera,  nella  Provincia  di  |err.c- 
land  in  Ifvezia,  e nelle  Fiandre, 
Vedi  Sezione  25. 

SEZIONE  Vili. 

B P ictra  Calcaria  a grani  Lapis  Ca^- 
cartus  patticutis  pjanulatis . 

1.  Di  grodi  grani  , e di  tclfitura 
piuttofto  fciolta . Cotefta  dicefi  in 
Ifvezia  Sa]t  slag  dalla  fomiglianza 
ai  pezzi  di  fale  , e ricrovafi  nel- 
le miniere  d’  argento  di  Salberg  > 
nella  Provincia  di  VVeftmanland 
in  Ifvezia. 
a Roflìccia  gialla. 
h Bianca,  si  l'una,  che  l’altra  tro- 
vanfi  nelle  miniere  di  Salberg  . 

An» 


gono  nelle  Macine  da  Mulino)  e ficcome  poi  li 
Itrati  vengono  tonnati  dall’Acqua,  vi  fi  trovano 
niilti  vari  corpi  eterogenei  . Ciò  non  oliarne  li 
Corpi  eterogenei  fono  in  troppo  picciola  quan- 
tità da  potercambiare  tutta  la  mafia  in  una  ma- 
teria calcaria  ( come  alcuni  pretendono  ) fenza 
har  a dire  le  altre  circoflanze  , che  per  altri  ri- 
guardi rendono  inverifimile  una  tal  opinione. 
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Anche  il  Flufs  spat  granitQ  dicefi. 
alcune  volte  Salt-slag. 
a.  A grani  lottili. 

a Bianca  a SaJberg. 

b Semitrafparente  dalla  folfatara  in 
Italia  , dove  trovai  lo  Zolfo  na 
tivo . 

3.  A grani  molto  fini.  Quella  è la 
Pietra  comune  da  calce  a Sal- 
berg. 

a Bianca  , e verde  dalla  gran  mi- 
niera di  Salberg^ 

b Bianca  , e nera  dalla  miniera  di 
Salberg  nominata  il  pavimenta 
pietrofo  de' Signori  (a). 


SE- 


( a ) Qjiefta  fpecie  ha  fpeffe  volte  colori 
così  belli  , come  quei  del  Marmo  , ma  la  teflr- 
tiira  5 e la  coerenza  delle  particelle  non  permet- 
te una  buona  politura. 


S R Z 1 O E IX. 

C Pietra  Calcarea  a sfoglie  . Lapit 
^ ' C.iicarcus  parliculis  Jqnamo/ìs  , /ive 

C,  a gtofle,  o grandi  sfoglie. 

£ ; da  Garpenberg  miniera 

et  ’Cmie  ncìia  Provincia  di  Da- 
!:'i  Ih-ezia . Trovali  pari* 
menu  in  Tuiiabcrg  miniera  di 
Pame  nella  Provincia  di  Suder- 
inanland  , ina  con  quelle  difìe- 
4 remi  qualità  , che  ella  perde  in 
l'i'i  Uioco  capace  di  calcinarla  qua* 
r.'iUa  per  ico.  del  fuo  pcTo  , ed 
crpjf.a  air  aria  forma  un’  efflore- 
fccfiZa  un  poco  bruna  , il  che 
indica  contener  cflà  un  pò  di  fer- 
ro 5 cd  edere  qualche  cofa  di 
mezzo  ria  la  Pietra  Calcaria  e 
la  nrin.  di  ferro  bianca  Stahìfìcin^ 
i;è  muove  alcuna  cflervelccnza 
ccvpi  acidi  effendo  cruda. 
h Roifa  gialla  di  Finlandia. 

1.  Co.n  picciole  sfòglie. 

a Bian- 
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a Bianca  dal  Villaggio  di  Tona  in 
Dalarne  nelle  Petraje  di  Marmo 
in  Kalmorden  nella  Provincia  di 
Oftergotland  dal  Villaggio  Lill- 
kyrke  nella  Provincia  di  Ncrike  , 
ed  in  Rimiro,  c Pargas  ìn  Fin- 
landia . 

5.  Bella  lucente,  o fcintillante . 
a Bianca  da  Carrara  in  Italia  , e 
da  Pargas  in  Finlandia . 
h Di  molti  colori.  Cotefta  varietà 
viene  a formare  un  gran  nume- 
ro di  marmi  foraftieri  (a), 

SEZIONE  X. 

D.  Spato  Calcario  Spatum  caicartum, 

I.  Di  una  romboidale  figura. 
a Trafparenre,  o diafano. 

I . Spa- 

( a ) Quella  fpecie  di  Pietra  Calcai  ia  pren- 
de buon  poli  mento  , e fi  adopera  come  un  Mar- 
mo dovunque  trovafi  di  bel  colore  . Vuoili  inol- 
tre olTervare  , che  la  granita,  e fquammofa  Pie- 
tra calcarea  delle  Sezioni  8.  e 9.  fi  ritrova  o ia 
Vene  , 0 formante  1’  intiera  Montagna  fenza  al- 
cuno llrato  , nc  fegni  di  petrificazione . 
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i.  Spato  rifrangente j fpatum  Jf 
Undkum  : quefto  rapprefenta 
gl*  oggetti  doppi.  Trovafi  in 
Brattfòrs  nriìn.  di  ferro  nella 
Provincia  di  VVermeland  , 
come  altresì  tra  gli  Svizzc* 
ri , ed  in  Islanda  (a), 

2.  Spato  Comune  che  rapprc* 
fcnta  gli  oggetti  femplici . 

1.  Bianco j o fenza  colore. 

2.  Gialliccio  , e fosforico  , 
che  fcavafi  in  Jonufvvando 
di  Torneo  nella  Lapponia 
Svezzcle . 

i Opaco,  Spaium  rombjtdale  opacuni. 

1.  Bianco  trovafi  in  molti  luo. 
ghi , particolarmente  fra  le  fen- 
diture , e tra  le  crilfallizza- 
zioni . 

2.  Nero  da  VVinorn  in  Kongs- 
berg  di  Norvegia. 

3.  Bru- 

( a ) Havvi  quantità  di  Spato  rinfrangente  ' 
(una  varietà  dell’ Islandico)  nelle  Min.  di  Piom- 
bo di  Derbishire  , ijel  Paefe  di  Galles  , e in 
moitè  Contrade  d’  Inghilterra - 
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3.  Bruoitcio  Giallo  in  Salberg. 
2.  Follato,  o laminato  , Lam'eìlofum  • 
Quefto  non  ha  'figura  romboi- 
dale , ma  ronfi pefi  in  fottili  la- 
mine talmente  pofte  , che  raf- 
fomigliano  a fogli  di  carta  fo- 
vrapoHi  gli  uni  agii  altri. 
a Opaco  bianco  , Spatum  hmellofum 
opacum  da  VVinorn,  ed  in  Scara- 
grafran  d’Egeren  in  Norvegia. 

SEZIONE  XI. 

£ Spato  Calcarlo  criflallizzato  , 
Lapis  try/ìalìifatus  Spar  Drufen  («)• 

Vic- 


C a ) Nelle  mie  Lezioni  fopra  i foflili  ho 
adattato  que/lo  vocabolo  tedefco  per  dinotare  un 
gruppo  di  Corpi  regolari , come  Groupe  dinota  un 
mucchio  di  figure  , o regolari  j o indetermina- 
te. D.  C. 

Il  Vocabolo  Spdr  , o Spato  non  vuol  ligni- 
ficar altro  che  una  certa  figura  , cioè  quando 
una  Pietra  fi  fpezza  in  sfoglie  Romboidali  , o 
Cubiche  con  fupcrficie  lifcia  , e piana  ; ficcome 
ciò  applicar  fi  può  a pietre  di  varj  generi  fenza 
aver  rifguardo  ai  loro  principi  , così  uno  vi  dee 
aggiungere  il  nome  delle  parti  coflitutive  per  to- 


Viene  compoflo  dallo  Spato  della 
Sezione  io.  il  quale  ha  moke  faccie, 

da 

gliere  1*  equivoco  , per  efem.  Spato  Calcarto  , 
GefTofo,  Vhix  - Spai , S'rMrZ-Spat  cc.  Qiiefta  vo- 
ce non  fi  ufa  folamente  per  le  Terre , ma  anche 
per  le  Min.  della  figura  già  deferitta  ex.  g.  Spato 
di  Piombo  cc.  Tutti  gli  Sp.iti  cri.Qallizzati  quan- 
do fi  rompono  danno  a divedere  la  loro  fpatofa 
figura  nelle  loro  particelle,  e il  criftallizzainento 
attribuir  deefi  ni  vani  lafciati  dalla  contrazione 
de’ principi  fpatofi:  tali  vani  riempiuti  colle  Dru- 
fe  fpatofe  fi  chiamano  in  lingua  Svezzefe  Draks 
o Drufe  <■  ho/ . ^ . - . . . 

La  figura  de’  crifialli  varia  più  in  quello  ge- 
nere che  in  qualunque  altro,  della  qual  cofa  nef- 
funa  ragione  addur  potrebbcli  fc  non  fe  volendo 
ricorrere  ai  Sali  , il  che  però  non  fi  può  dimc- 
ftrare  ; ciò  non,  ofiante  vi  fono  degl’  indizj  ben 
forti  onde  fofpcttare  , che  altre  materie  pof- 
fano  avere  la  proprietà  lleflà  di  prendere  in 
certe  occafioni  una  angolar  figura . Veggafi  fu  tal 
propofito  il  Difeorfo  dd  Cronftedt  nel  fuo  ricevi- 
mento a!!'  Accademia  di  Stockholm  . Inoltre  il 
fermarli  a conliderare  le  figure  è più  tolto  cofit 
di  cuiiofità  che  di  reai  vantaggio  ; conriolfiachè 
nefiim  Operajo  di  Miniere  fino  aJ  ora  è frato  ca- 
pace di  trar  qualche  induzione  rifpetto  alla  quan- 
tità , o qualità  della  miniera  dalle  varie  figure 
degli  Spati  in  effa  Miniera  rinvenuti  ; e quelli 
che  attendono  a Lare  delle  grotte  ne’  Giardini  , 
o ne’  Viali,  non  fi  curano  punto  degli  angoli  , o 
de’  lati  , ma  fi  contentano  che  abbiano  a fare 
una  bell’  apparenza  veduti  che  fieno  nelle  loro 
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da  cui  nafcono  varie  figure  , le  cui 
varietà  non  fono  per  anco  cfattamente 
oflcrvate,  nè  polìono  effe<«  dclcricte. 

Le  fegucnti  qui  fi  rifèrifcono , come 
cfempj  delle  più  regolari  , e comuni 
Specie. 

I.  Tralparente  , spatum  Druficum  dia- 
pbanum . 

a Efagono  troncato  , QryftalH  fpato/ì 
bexagoni  truncatt , Si  ritrovano  nell’ 
JHartz  in  Germania  , e in  Jonuf- 
vvando  in  Lapponia. 

b Piramidale  , Tyramtdales , 
i.  Denti  di  Cane,  Pyramidaks  difìin* 
SU  a Salberg,  e nelle  miniere  dì 
Ferro  in  Dannemera  nella  Provin-  • 
eia  di  Upland. 

C Pai- 

nicchie  in  qualche  diiUnza  ; con  tutto  ciò  non  fa- 
rebbe ertale  che  qualcheduno  (i  delfe  il  peiifiero 
di  olTcrvare  fe  ogni  Ipecie  di  Spato  avelFe  un  de- 
terminato numero  di  figure  o di  lati  nelle  fue 
accrezioni  ; ma  cotefto  non  fi  c potuto  fare  fino 
al  prefente  per  averli  confufo  infieme  tutte  le 
fpecie  di  Spati  fenza  badare  ai  loro  varj  princi- 
pi, ancorché  io  non  credo  chexiò  pofia  importar 
gran  cofa. 
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2.  Palle  di  Spato  criftallizzato  , T/- 
ramidalcs  concreti . Cotefle  fono  Pal- 
le, le  quali  hanno  Drufe  pirami- 
dali ottaedre  riunite  nel  centro  , 
trovanfi  in  Retvvin  nella  Provin- 
cia di  Dalarne,  ed  in  altri  luoghi. 

SEZIONE  XII. 

F.  Stalatite  StalUEìites  caìcareus  Drop- 
Siene.  Quello  viene  formato  dall’Acqua 
faturata  di  polvere  Calcaria,  la  quale 
feorrendo , o igocciolando  depone  a 
poco  a poco  la  Terra  calcarla  portata 
feco  dalle  fenditure  delle  Montagne  , 
o dalla  Terra  . Elio  è dunque  il  piìx 
delle  volte  a laminette,  ancorché  alcu- 
ne volte  fìa  di  una  (elida  , e fpatofa 
telfitura.  L’ edema  figura  dipende  dal 
luogo  in  cui  viene  formato  , o dalla 
quantità  della  materia  contenuta  nelT 
Acqua  e da  altre  circoftanze. 

I.  Stalattite  (quammofa  di  particelle 
molto  fine.  Sta/afiites  tej?aceuspar- 
ticulis  impaìpahilihus . 

• Di  forma  Globofa  tt/lactusgìobuhjus. 

1.  Bian- 
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^ 1.  Bianco  Tifolithus  da  Carlsbad  in 
Boemia . , 

• 2.  Grigio  Pifoìithus , polithus  da  Goc- 
land  in  livezia  (a) 
b Bucato,  in  forma  di  Cono  Conifor- 
mis  perforatus . 

I.  Bianco  , trovai!  dovunque  nelle 
Arcate  formate  con  Smalto  , e per 
le  quali  l’Acqua  ha  occdilone  di 
trapelare,  come  anco  nelle  Grot- 
te (cavate  nelle  Montagne  di  Pie- 
tra Calcaria . 

c D’  indeterminata  figura  , Figura 
incerta  ; dalla  Caverna  detta  Bau- 
mansbole  nell’  Hartr.^  dall’  Acque- 
dotto d’  Andrinopoli  , dall’  Italia 
c d*  altrove . 

d;Di  Coni  bucati  ^coerenti  Conis 
concretis  excavatis.  Di  quella  fpe- 
cie  è la  eroda  di  ftalattite  , che 
' ha  formato  uno  flrato,  o più  to- 
flo  riempi  una  fenditura  tra  gli 
C 2 flra- 

( a ) Anche  1’  Ammite  dalla  fomlglianza 
colle  ova  di  Pefee  fu  fparcìato  da  alcuni  Au- 
tori come  ova  petrilìcate.  D.C. 


Ì6  ?i#> 

Arati  della  Terra  in  Helfinborg 
nella  Provincia  di  Scania  . Efla 
è di  una  figura  afTatco  ringoiare 
raflbmigliante  a Coniche  berrette 
di  Carta  porte  , c firtate  le  une 
dentro  dcH’altre , Icemando  grada- 
tamente tanto  in  altezza,  quanto 
nell’  altre  dimenrtoni. 
t.  Stalattite  folida  di  tertìtura  fpato- 
la  e laminata  (ialaSiites  Jolidus 
pMTticulis  fpatofts. 

m Incavata  e in  torma  di  Cono  Co- 
niformis . 

1.  Bianca  e fcmitrafparente  da  Cba- 
celinc  vicino  a Roven  in  Fran- 
cia (a), 

S fi- 


ca ) Nel  fare  1’  acqua  di  Calce  ( /tqua 
Ca/ch  viv.t  ) ognuno  può  ofTervare  come  la  Cal- 
ce forma  primieramente  una  pellicola  fulla  fu- 
perficie  dell’  acqua  , e dopo  rompendofi  cade  al 
fondo  in  forma  di  fedimento  fquammofo  detto 
Cremar  C^'cis  ; dopo  di  ciò  Ibrmalì  un'  altra  pel- 
licola , che  parimente  va  giù  , e in  quella  ma- 
niera continua  per  buona  parte  di  tempo  , feb- 
bene  lì  palfi  1’  a»qua  di  Calce  per  un  Filtro  . Da 
ciò  polliamo  imaginare  il  modo  con  cui  fi  fanno 
le  opere  della  Natura  e capire  , perchè  le  ftalat- 

liti 


/ 
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SEZIONE  XIII. 

i 

B.  Saturata,  o unita  coll’ acido  vitrio- 
lico  Terra  calcarea  acido  "vitrioli "fa- 
turata . Gypfum.  GeHò  ed  è. 

C 3 I.  Più 


t’tì  fono  ordinariann'nte  di  una  teflitura  fquam- 
dnofa  j 0 almeno  hanno  una  difpofizione  ad  elìer 
tali  . Ma  una  ftainttite  di  teflitura  fpatofa  come, 
quella  di  Roano  fi  può  fupporre  , che  provenga 
da  uh  principio  più  abbondante  concorrente  a un 
tratto  j e nello  ftefTo  modo  la  Pietra  da  Calce 
fpatofa  , e le  fue  Cri  fiali  izzazioni  pace  che  ven- 
gono generate  dallo  fteflb  principio  affai  abbon- 
dante , poiché  per  quanto  fo  fi  trovano  foltanto 
nelle  fenditure  , le  quali  riempiute  che  fieno  di 
materia  pietrofa , quelli  dalie  Miniere  in  Ifvezia 
le  chiamano  Gangar  o Vene.  Rifpetto  a quefto 
le  Stalattiti  , la  Pietra  da  Calce  fpatofa  , come 
anco  le  fue  Criftalhzzazioni  poffono  effere  collo- 
cate  fotto  Io  fteffo  titolo  in  una  fiftematica  de- 
fcrizione  come  poco  differenti  le  une  dalle  altre  , 
le  non  foffe  neceffario  deferivendo  le  Miniere  , 
ed  altre  operazioni  dar  ad  effe  nomi  feparati  , 
poiché  egli  è certo  , che  un  pezzo  tratto  da  una 
gran  mafia  di  Crifiallo  Spatofo  , o da  una  fialat- 
tite  può  in  un  Gabinetto  palfar  per  una  ordina- 
ria Pietra  da  Calce  Spatola  fenza  dar  il  menomo 
fofpetto  della  fua  primiera  figura  innanzi  , che 
fofle  ftaccato  e rotto. 
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I.  Pili  fcioko,  e più  friabile  di  una 
pura  terra  calcaria. 

i.  O crudo  o bruciato  non  muove 
alcuna  effcrvefcenza  cogli  acidi, 
o almeno  fa  una  cffervefccnza 
aliai  picciola,  ed  in  proporzione 
della  mancanza  ddl'acido  vitrioli- 
co  a compire  la  Tua  totale  fatura- 
zione. 

3.  Facilmente  fi  polverizza  meffo  al 
Fuoco . 

4.  Se  è arfo  , ma  non  a fegno  di 
cfierc  rolTo  infocato  , la  lua  pol- 
vere li  rappiglia  nell’acqua  in  una 
malia  , che  tofio  s’  indura  ed  all’ 
ora 

5,  Non  fi  fentc  alcun  calore  neH’ira- 
mergerlo  nell’  acqua  . 

6,  Dura  fatica  a fonderli  da  fe , qua- 
fi  quanto  la  Pietra  Calcaria,  (a) 
c fa  per  la  maggior  parte  gli 
flellì  effetti  cogl’ altri  corpi  come 

la 

( a ) Ho  veduto  la  map,RÌor  parte  delle  fpe- 
cie  de’  Celli  , e particolarments  i fibrofì  a fon- 
derfi  alTai  bene  da  fe  nel  Fuoco. 
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la  Pietra  Calcaria , ma  pare  che 
r acido  vitriolico  faciliti  un  po- 
co la  fua  vetrificazione. 

7.  Quando  il  Gefio  è fulo  al  fuoco 
coir  ajuto  del  Borace  fi  gonfia  , 
e bolle  aliai  per  molto  tempo  fi- 
no che  fiegue  la  fufione  , che  fi 
vuol  attribuire  si  all'. uno  , che 
all’  altro  Sale  («)• 

8,  Bruciato  coiFlogifto  odoradi  Zol- 
fo, e puofiì  in  quello  modo,  co- 
me altresì  coi  fiali  alcalici  decom» 
porre  , ma  per  ciò  ottenere  vi 
deve  efiere  cinque  , o fei  volte 

. più  once  di  Sale  che  di  Gello . 

C 4 9.  £fi- 

( a ) All*  ora  che  una  picciola  porzione  di 
GefTo  , fonde  col  Borace,  il  Vetro  diventa  lenza 
colore  , e trafparente,  ma  fonvi  alcune  forti  d’ 
Alabaflro  , e di  Gcfii  fpatofi  , che  in  qualche 
quantità  col  Borace  danno  un  bel  colore  giallo 
trafparente  fimile  a quello  del  Topazio  . Cocefto 
fenomeno  probabilmente rìufcir  dovrebbe  con  ogni 
fpecie  di  Gdlo  , ma  è da  odcrvarfi  , che  fe  fi 
adopera  molta  quantità  di  un  tal  GeflTo  in  rag- 
guaglio del  Borace  , il  vetro  diveirn  opaco  , ap- 
punto come  addiviene  colla  fcmplice  Pietra  Cal- 
caria . Vedi  il  Trattato  full’  daboratoxio  da  Ta- 
fea  Sezione  28.  V.  E. 
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9.  Emendo  così  decompofto  , la  cal- 
ce, ola  terra  che  rimane,  dà  qual- 
che indizio  di  contener  Ferro. 


SEZIONE  XIV. 


La  Terra  GelTofa  trovafi 
1.  Sciolta,  e friabile  Terra  Gypfea  fui- 
neruUnta  Terra  Gedbfa  propria- 
mentcnte  detta,  Gubr» 
a Bianca,  di  Saflonia. 

SEZIONE  XV. 


1,  Indurata,  Terra  Gypfea  indurata, 

A.  Solida  con  particelle  non  vifi- 
bili  Joiida  particulis  impalpabilibus  ^ 
Alabaftro.  Cotefta  Pietra  è facile 
a (egnarfi,  cd  a tagliarli,  c pren- 
de una  politirra  non  bella  ; non 
lì  trova  Tempre  faturata  di  acido 
Vitriolico. 
a Bianco. 

I.  Chiaro,  e trafparente  dalla Pcrfia. 
a Opaco  dall’  Italia  , c da  Trapani 
in  Sicilia. 

b Gial- 
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h Giallo.' 

».  Trafparente,  da  Pacfi  Orientali r 
2.  Opaco. 

SEZIONE  XVI. 

B.  Geflb  di  Tcagliofa  , o granulata 
flruttura,  Gypjum particulis  micaceis  4 Que- 
lla è la  Pietra  comune  da  flucco. 

1.  Con  fcaglie  grofle. 

a Bianco  nelle  Min.  di  Rame  di  Ar- 
dal  in  Norvegia,  dove  quefta  Pie- 
tra è matrice  delia  miniera. 

2.  Con  picciole  fcaglie. 

a Giallallro  da  Montmartre  vicino 
a Parigi. 

b Grigio  da  Speremberg  nella  Mark 
di  Germania. 

SEZIONE  XVII. 

C.  GefTo  fìbrofo  impropriamente 
detto  dai  Droguieri  d’Inghilterra  Tal- 
co Inglefe  , Gypfum  Jibrofum  aìahaflru 

US  . 

1.  Con  libbre  grolle. 


a Bi9n> 
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a Bianco  dalla  Livonia. 

z.  Con  fibre  fottili. 

a Bianco  , trovaù  in  fottili  ftrati 
tra  lo  Scilfile  alluminolo  di  An- 
drarum  nella  Provincia  di  Sca- 
nia . 

SEZIONE  XVIII. 

D.  Geffo  fimile  allo  Spato , Gypfum 
fpatofum  , J'elenites  . (Quello  da  alcuni 
viene  chiamato  GUcies  Maria  , e con- 
fondefi  con  la  mica  chiara  , e trafpa- 
rente,  mica  ^Iba  pellucida  della  Sezio- 
ne 94* 

1.  Selenite  Pura. 

A Trafparcntc,  Spatum  Gypfeum  dia- 
pbanum . 

a Senza  colore,  dagli  Svizzeri. 

b Gialliccia  da  Montmartre  vicino  a 
Parigi . 

2.  Cedo  fimile  allo  Spato  , Marmar 
metaììicum  . Quella  pietra  a ca- 
gione del  fuo  pefo  , che  fi  avvi- 
cina a quello  dello  ftagno , e del 
ferro,  fi  conghiectura,  che  conten- 
ga 
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ga  qualche  cofa  metallica  , ma 
per  quanto  fino  ad  ora  fi  fa , nef- 
iuno  non  è fiato  capace  di  efirar- 
ne,  falvo  qualche  traccia  di  Fer- 
ro , che  fi  contiene  in  ogni  forte 
di  GelTo. 

A Semitralparente,  Spatum  Bononien~ 
Je  y il  Fosforo  di  Bologna.  La  fua 
gravità  fpecifica  è4,  500:  1000. 

B Opaco. 

a Bianco.  ' 

B Rofiiccio,  trovafi  a Wildeman 
. nell'Hartz,  e in  altre  miniere  di 
Germania . « 

3,  Liver-fione  cosi  chiamato  dalli  Svez- 
zcfi,  e da  Tedefchi . Vedi  Sezio- 
ne 24.  (a). 

SE- 


( a ) Il  Sig.  Margraff  ha  pubblicato  alcuni 
curiofi  efperimenti  nelle  Memorie  dell’  Accade- 
mia di  Berlino  fulla  qualità  che  hanno  quelli 
Spati  di  dare  un  Fosforo  , e ha  dimofirato  che 
ogni  terra  gclFofa  è atta  a ciò  fare  , purché  non 
prevalgano  in  elTa  particelle  metalliche.  Ora  fic- 
conie  lo  fpato  Bolognefe  è pefante  , e quindi  pa- 
re metallico , ed  è anco  attiflimo  a dare  un  Fof- 
fort)  , egli  è manifefto  , che  in  eflb  il  fuo  pefo 
non  proviene  da  alcuna  metallica  Miflura.  H Si- 
gnor 


^ 4-4  ^ 


SEZIONE  XIX. 

E.  Ceffo  Criftallizzato , Gypfum  Cry- 
/ÌMÌÌifatum.  pru!^  Gypj**. 

I.  Drufa  di  Criftalli  di  puro  Ceffo 
Ipatofa . 

A Cuneiformes ^ fono  compofte  di  un 
puro  Celio  fimiie  allo  Spato.  Ve- 
di Sezione  i8.  i. 

I.  Chiare  , e fenza  colori  . Dagli 
Svizzeri . 

a Bianchiccie  , e gialle  da  Mont- 
marcre. 

B Crf-' 

i gnor  Scheffer  nelle  Memorie  dell’  Accademia  di 
Stockolm  deir  anno  175J.  ha  puhblicato  alcuni 
efperimentì  fopra  una  Pietra  di  quella  fpede  del- 
la China  , i quali  dimoflrano  elTcre  uno  Spato  la 
Pietra  deferitta  in  alcuni  libri  fotto  nome  di  Te- 
tunf$  Chinefe  , e che  per  quanto  dicefi  fi  adope- 
ra nelle  Manifatture  di  Porcellana  alla  China  . 
Il  Fosforo  di  Balidvino  rifehiara  gl’  efperimenti 
del  Margraff  , nientedimeno  la  qualità  fosforica 
di  quelle  Pietre  difTerifce  da  quella  delle  Pietre 
calcarie  fpatole,  e da  Fluori,  che  pare  venga  fo- 
lamente  prodotta  da  un  rifcaldamento  tardo  , e 
graduato  , e pare,  inoltre  che  nafea  da  un  flogi- 
llico  che  fi  dillrugge  in  un  calore  rovente. 


/ 
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B C «pillar es, 

a Opaca  bianco- gialliccia  da  Stoll- 
bergct  in  Kopparberg  - Slan  in 
Ifvezia. 

C Di  Ceffo  flmile  allo  Spato  pe- 
fante,  Mar)mor  metallkum  Dru/ìeum  » 

1.  Cri/ìati,  Quefti  raffomigliano  alle 
Creile  di  Gallo  , e ritrovane  neU 
le  Drufe  del  cadente  delle  vene 
attaccate  a globi  di  Spato  pe- 
fante. 

Bianche  dall’  Hartz  , e Konsberg 
in  Norvegia. 

3.  Rofficcie  da  VVildemanMin.  nell’ 
Hartz. 

SEZIONE  XX. 

F.  Cello  ftalattite . Stala&ites  Gypfeus, 
Quella  per  avventura  fi  può  rinveni- 
re di  tante  varie  figure  quanto  le  lla- 
lattiti  calcarie.  Vedi  Sezione  iz. 

c Io  ho  veduto  folamente  le  le- 
guenti. 

|.  pi  Particelle  nonvifibili,  particulis 
impalpabilibus  in  Francefe  Gri^nard . 

A Di 


A Di  figura  irregolare. 

a Gialla  dalle  Pccraje  di  Gefib  a 
Montmartrc. 

b Bianca  dall'Italia,  e queda  fiufa 
in  alcune  cofecome  al abaftro  par- 
ticolarmente , quando  trovali  in 
gran  pezzi,  ed  all’ora  ordinaria- 
mente varia  nel  Colore  tra  il 
bianco  ed  il  Giallo  , come  anco 
nella  tralparenza  , e nell'  opaci- 
tà. 

2.  Ttxtura  Spatofa. 

A Di  forma  conica. 

« Bianca  , e gialla  da  Trapani  in 
Sicilia. 

-B  Di  figura  irregolare. 

a Bianca  da  Stolbergct  in  Koppar- 
bcrg-Slan  in  Ilvezia  (a), 

SE- 

( a ) Quanto  f!  è olTervato  nella  Sezione  u. 
e 12. intorno  agli  Spati,  fi  può  applicare  a quella 
fpecic . 

I Foflìli  gelTofi  abbondano  di  molto  in  Inghil- 
terra . Le  Pietre  da  GelTo  granulate  , e folide  , 
ed  alcune  di  effe  tanto  belle  quanto  1’  Alabaftro 
cioè  capaci  di  politura  , fono  abbondanti  in  Der- 
byshire,  e Notingamshisc,  dove  foirovi  delle  Pe- 
traje  o Cave  di  effe. 
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SEZIONE  XXI. 

C.  Terra  Calcaria  faturata  coll’ aci- 
do del  Sai  Marino  5 'Terra  calcarea  acido 
Salis  communis  Saturata . Sai  %Ammoniacum 
fixum  naturale,  Trovafi 

i.Ncll’ 


In  DerByfhlre  trovali  anco  un  folido-femi- 
pellucido  Alabaftro. 

De  Talchi  Fibbrofi  molto  belli  fe  ne  trova- 
no nelle  Cave  di  Pietra  da  Geflb  già  mentova- 
te , e in  molti  altri  luoghi  . Le  Seleniti  di- va- 
rie fpecie  abbondano  in  Inghilterra  tra  le  Argil- 
le , di  modo  che  farebbe  inutile  annoverarne  i 
luoghi  . Delle  Drufe  geUbfe  molto  belle  fi  tro- 
vano nell’  Ifola  di  Sheppy  , e le  più  belle  ch’io 
abbia  mai  vedute  , perfettamente  pellucide  come 
Criftallij  e grandi,  fono  fiate  fcavate  nelle  Mon- 
tagne di  Sale  in  Nantvvich  di  Cheshire  . Le  Se- 
leniti Romboidali  , fcflile  raro  negl’  altri  paefi  , 
trovanfi  frequentemente  in  Inghilterra  , ma  il 
Monte  di  Shotover  in  Oxfordshire  è rinomato  per 
tal  produzione. 

Io  non  fo  che  vi  fiano  molti  Gefli  fomi- 
glianti  allo  Spato  in  Inghilterra  , ma  1’  Ifola  di 
Sheppy  ne  dà  una  fpecie  ( fecondo  me  particola- 
re a quel  picciolo  tratto  di  Terra  e non  trovata 
per  anche  in  altra  parte  del  Mondo  ) , cioè  fib- 
brofa  , e fempre  formantefi  in  raggi  fimili  a una 
ftclla,  e quindi  detta  ftella  Septar).  D. C. 


r.  Nell’ Acque  del  Mare. 

2.  Nella  Cave  di  Sai  Folfilc. 

Se  ne  forma  in  grande  abbondanza 
al  fondo  delle  Caldaje  dove  fi  fa  il 
Sale  , e fuol  attrarre  1’  umidità  dell’ 
Aria  (a). 

S E Z 1 O N E XXII. 

D.  Terra  Calcaria  unita  a (oAanza 
infiammabile  , Terra  Calcarea 
mixta , (eu  impregnala . 

Hanno  un  cattivo  odore  almeno 
quando  li  Itrolìinano  , e ricevono  il 

co- 


C a ) Forfè  vi  ponno  efTere  molte  fpezie  di 
Pietra  Calcaria , che  contengano  pii,  o meno  dell* 
acido  del  Sai  comune  , benché  fino  ad  ora  non 
fe  ne  abbiano  (coperte.  Egli  é quafi  incredibile  (a 
gran  quantità  di  terra  calcaria  difeioita  contenu-  ' 
ta  nell' acqua  marina,  e da  cui  gli  anirpali  tefta- 
cei  , le  Conchiglie,  traggono  i materiali  per  for- 
marti li  loro  giifci  . Forfè  Natura  avrà  un  modo 
fecreto,  e particolare  di  produrre  un’Alcali  mine- 
rale dalla  Terra  calcaria  , eJ  avrà  perciò  lafcia- 
to  quella  Terra  , come  eziandio  1’  acido  del  Sai 
comune  infieme  nell’  Acqua  , onde  combinarli  a 
poco  a poco,  e poi  produrre  il  Sai  Marino.’ 
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colore  del  Flogiftico,  eflendo  fcurc  , e 
nere  fecondo,  che  elfo  vi  è in  maggior 
copia . 

SEZIONE  XXIII. 

I,  Terra  Calcarla  MHla  con  folo 
, Flogiftico  , 7Vrr*4  calcare»  pblogifìo 
fmplici  mixta. 

Lapis  Svillus , Pietra  fetida-,  o Spa- 
to che  puzza  . Per  avventura  T 
odor-  di  quefta  Pietra  non  farà 
tanto  dàipiacevole  ad  ogni  perfo- 
na,  e fe  ne  va  via  al  Fuoco,- 

Le  varietà  riguardo,  alla  teftltura 
fono  come  fiegue. 

A Solida  fenza  diftintc-,  o.  vifibili 
particelle  , foìidus  'particulis  impai- 
pabilibus. 

a Nera,  tal  è il  marmo  che  fi  fca- 
va  nelle  Fiandre  e nella  Provin- 
cia di  Jemtland  nella  Svezia. 

B Granita,  Particulis  granulatis . 

a Nericcia  bruna  da  VVretftorp  in 
Skoers;  nella  Provincia  di  Nerì- 
ke. 


^ 50 

C Scaglio  fa,  Particulis  micMceis, 

1.  Con  groHe  fcaglie. 

a Nera  a Nas  in  Jemcland. 

2.  Con  ifcaglie  lucide  , fine  , e 
fcincillanti . 

« Bruna  da  Kinnekulle  nella  We- 
ftrogozia  c da  Rettvvick  in  Da* 
lame. 

D Spatofa . 

/ 4 Nera. 

'*  b Tirante  a bruno. 

c Bianchiccia  , e gialla  che  trovali 
nelle  Montagne  a ftrati  di  VVe- 
flrogozia  . 

E CriHallizzata. 

I.  In  forma  globofa  di  Krafnafelo  in 
Jngermania  («)• 


( a ) Molte  Pietre  Calcarle  Inglefì  apparte- 
nenti a quefta  Sezione  fono  affai  fetide  , fe 
fi  ftroffìnino  con  forza  . Rifpeuo  poi  agli  Spati 
fetidi  ne  ho  avuti  dalle  Miniere  di  Piombo  di 
Flintshire  nel  Paefe  di  Galles  D.  C. 
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SEZIONE  XXIV. 

I.  Terra  Calcaria  unita  al  Flogidico  , 
cd  all’acido  Vitriolico,  terra  Cal~ 
carta  phlogifto  , 6*  acido  Vitrioìi  mix- 
ta  , Leberjfìein  de’Tcdcfchi , eSvez- 
zefi . Lapis  bepaticus  . Qucfta  Pie- 
tra alcune  volte  fubito,  e da  fé 
bene  ftroffinata  fcnte  aguifa  dell’ 
bepar  Sulpburis , o come  la  Polve- 
re di  Archibugio  . Non  fa  effer- 
vefccnza  alcuna  cogli  acidi  , cd 
è un  medium  tra  il  Ceffo  , e le 
Pietre  fetide  dell’  ultima  Sezio- 
ne , nella  qual  Claffe  fu  general- 
mente riporta  , febbene  non  dia 
buona  Calcina  , ma  è tra  tutte 
le  Pietre  Calcarie  la  pih  atta  a 
calcinarrt.  Trovali. 

A Scagliola. 

1.  Con  grolle  fcaglie . 

a Bianchiccia  » e gialla  da  Sto!- 
len  nella  Miniera  detta  Gotte- 
hulffe  di  Konsberg  in  Norvegia. 

2.  Con  belle  lucide  fcaglie. 

Da  a Ne* 


^ 53 

a Nera  trovafi  in  forma  di  Noccìck 
li  , o palle  nel  monte  dell’  Allu- 
me di  Andrarum  in  Scania  (a). 

SE- 

( a ) Il  modo  tenuto  <ia  Natura  nell’  unire 
quelle  materie  che  compongono  la  Pietra  Epatica 
può  forfè  elTere  lo  fleffb  , come  quando  una  Pie- 
tra calcnria  é meffa  in  mi  mucchio  di  Mundie 
(.  iVrruin  arfen.  mineralifatum  ) mentre  IT  arro- 
ìlifce,  imperciocché  allora  Io  zolfo  fi  um'fce  colla 
Pietra  Calcaria  , e quindi  etla  acquifta  1'  odore 
del  fegato  di  Zolfo  , quando  in  luogo  di  eflo  il 
folo  acido  vitriolico  forma  il  Gòffo.  Come  Io  Zol- 
fo fi  combini  da  fe  , fi  può  anche  ollervare  nei 
noccioli  dalle  Miniere  di  Allume  di  Andratum  , 
dove  fi  combini  da  fe  con  una  terra  marziale  , 
della  quale  lo  Suato  abbonda  , e pofeia  viene  a 
formare  le  Piriti*  dentro  gli  Strati  . Ho  nominato 
ouefta  fpecie  Pietra  Epatica  , non  oftante  che  tal 
nome  per  ragione  del  Colore  fia  (Iato  dato  a qual- 
che altra  fpecie  di  Pietra  ; ma  ficcome,  per  quan- 
to io  penfo  , il  colore  è una  circoftanza  di  poca 
o nefiun  momento  nella  Mineralogia  , coficchè 
non  merita  alcun  riflefib  rifpetto  agli  altri  carat- 
teri più  importanti  , però  fpero  che  fi  fciiferà  il 
mio  ardire  in  quello  cafo  . La  Pietra  fetida  , e 1* 
epatica  , fono  rifpetto  alla  fìruttura  delle  (loro 
parti  foggette  alle  mcdelime  varietà  del!’  altre 
fpecie  di  Pietra  Calcala  , e fi  vuol  anche  olTer- 
vare  , che  comunemente  pretendefi  ctfore  entrato 
nella  compcfizioiie  delle  Pietre  fetide  un  Alcali 
Volatile  , ancorché  non  fi  abbia  jwtuto  mai  fcuo- 
prirlo  col  mezzo  degli  efperimenti , 
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SEZIONE  XXV. 

E‘ Terra  Calcaria  mifta  intimamen- 
te con  Terra  argillacea.  Terra  Cal- 
carea argilla  intime  mixta  . Ma*ga  , 
Marna . 

t.  Eflendo  cruda  fa  efFervefccnza  co- 
gli Acidi,  ma 

a.  Non  ne  fa  elTcndo  bruciata  , 
nella  qual  operazione  fi  olTerva 
indurarli,  a ragguaglio  delleccef- 
io  deir  Argilla  verfo  la  Terra  Cal- 
caria . 

5.  Ella  facilmente  fondefi  in  Vetro, 
ed  anche  quando  fia  melcolata 
coll’  Argilla  più  refrattaria. 

4.  E’  di  gran  giovamento  per  i Ve- 
getabili, poiché  l’Argilla  tempe- 
ra la  qualità  fecca  delle  terre  cal^ 
carie . 

5.  Bruciata  in  un  fuoco  da  calcina- 
re prontamente  attraggo  1’  Ac- 
qua , ed  efpofta  all’  Aria  fi  pol- 
verizza col  deoirfo  del  tempo. 

Le  varietà- di  coteAa' fpecie -,  che 
D 5 mc- 
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rneritano  qualche  rifteflione,  dipendo» 
no  dalle  varie  quantità  di  ognuno 
de’  componenti  , e dalla  qualità  dell* 
Argilla.  Io  fpecificherò  le  feguenti. 

SEZIONE  XXVI. 

I,  Marga  friabiUs  . Quella  fi  difcio^ 
glie  nell’  Acqua  come  1’  Argilla 
comune. 

0 Roflìccia  bruna  deU’Ifola  diGott» 
land  nella  Svezia. 
b Rolla  pallida  in  Upfal  nella  Sve- 
zia . Qiiefta,  bruciata  che  fia  è 
di  colore  gialliccio  , e viene  ado- 
perata per  le  Maioliche  a Ror- 
ilrand  vicino  a Scockolm. 

SEZIONE  XXVII. 

a.  Semi  • indurata . Margs  indurata  aere 
fattfcens  . Ella  è quali  dura  come 
una  pietra,  quando  a princìpio  fi 
leva  dalla  Terra , ma  fi  ammol- 
lilcc  all*  Aria  aperta  . Per  la 
maggior  parte  è a Lamine , e non 

ra- 
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rara  ne* Monti  a firati  di  Svezia, 
dove  Ce  ne  fta  tra  groflì  pezzi 
di  Pietra  calcaria,  ed  alcune  vol- 
te’ fi  trova  fola  formando  un  grof- 
fo  firato.  Quella  non  fi  difcioglie 
nell* Acqua,  fenon  fedopo  lungo 
tempo,  chefia  ridotta  in  polvere. 
^ Quelle  fi  trovano  aStygg- 
.forfien  nel  Villaggio  diLecr 
tvvick  nella  Prov.  di  Dal- 
lame . 


Grigia*^ 

koua 


SEZIONE  XXVIII. 

, Marna  dura  , o Pietrofa  . Mar^a 
indur»t» . < 

A In  pezzi  irregolari . Marga  indura- 
ta  amorfba  da  Tedefchi  detta  Du, 
ck/hin^  o T«pb-fiein, 

a Bianca  daVVoxna  in  Carelen,  c 
nel  fiume  Nikioping  nella  Prov. 
di  Sodermanland . 

b Grigia  dalla  Provincia  di  Anger- 
manland,  e dalla  Scania  . Viene 
formata  da  un  fedimento,  che  1’ 
acqua  trafcina  fcco. 

D 4 


B Mar- 


fi  Marga  induraté/ìratiscontinuis.  Mar- 
na dura  a firati. 

SEZIONE  XXIX. 

* s 

F Terra  Calcaria  unita  a Calci  me- 
talliche . Terra  Calcarea  metaltis  in-- 
ti  me  mixta  . Qui  come  altrove  fi 
deve  intendere  una  eotTibinazio- 
ne,  che  non  fi  poffa  feoprire  co- 
gli occhi  lenza  1’  ajuto  di  altri 
mezzi  . Le  materie  appartenenti 
a quella  divisone  perdono  la 
proprietà  di  muovere  una  effèr- 
vefeenza  cogli  Acidi;  quando  fo- 
no piene  di  metallo,  o contengo- 
no qualche  acido  vicriolico.  Nien- 
tedimeno fe  ne  fono  trovate  alcu» 
ne,  che  avevano  un  venti  o trenta 
per  loo.  di  metallo,  e pure  ma- 
nifeflavano  la  loro  indole  calca» 
ria  coir  acido  nitrofo. 

Fino  ad  ora  non  fi  conofeono  che 
tre  metalli  capaci  di  unirti  in  que» 
fio  modo  colla  terra  calcaria , va- 
le a dire. 

SE- 
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SEZIONE  XXX. 

I.  Terra  Calcaria  unica  ai  Ferro  ì 
y Marte  intime  mixta  Minerà  Ferri  al» 
ba  stablflein , o V Veifes  Eifenerz  de’ 
Tedelcbi . 

1.  Cotefta  Miniera  non  è fempre 
. . bianca  ^ ma  ilritolata  ordinaria- 
. mente,  dà  una  polvere  bianca . 

2.  Diventa  nera  nell’ Aria  aperta*, 
come  anco  in  un  fuoco  da  Cal- 
cinarla i 

•3.  In  quefto  ultimo  cafo  perde  30  , 
..  o 40  per  100  del  fuo  pefo  , che 
dalle  divinazioni  fi  è rilevato 
doverli  attribuire  all’Acqua,  che 
fvapora , c potrebbe  effere  che 
qualche  pìcciola  porzióne  di  aci- 
do vitriolico  fvaporaVe  infieme 
coir  Acqua . 

4.  Effa  è fra  tutte  le  Miniere  di  Fer- 
ro quella,  che  li  fonde  più  facil» 
mente , ed  eVendo  fufa  rìelce  mol- 
to corroliva» 


SE-, 
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SEZIONE  XXXI. 

A Sciolta.  Minerà  ferri  alba  pulveru^ 
lenta , ed  è una  polvere  proveniea* 
ce  dall’ Indurata. 

a Nera,  ralTomiglia  alla  Fuligiae  , 
e trovafi  in  Wefter  - Silverberget 
di  Kopparberg  Slan  tra  la  terra, 
che  ricuopre  la  miniera  bianca  di 
ferro  .^*  * 

^ Bruna  ofeura  , raiTomiglia  alla 
Terra  d’  Ombra  , e ritrovali  an- 
• che  al  prefente  a Solskiensbergec 
di  Norberg  nella  Provincia  di 
Wcfmanland.  4 

S E Z I O N E XXII. 

B Indurata. 

I.  Solida  con  .particelle  non  vifibili  , 
folida  particulis  impalpabilibus , 
a Rofla,  Minerà  ferri  calcarea  rubra  . 
RaiTomiglia  alla  Rolla  Ocra  , o 
alla  Rolla  ematite,  ma  fi  dilcio- 
gUe  nell’ acido  nitrofo  con  grand’ 

cf- 
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effcrvefccnza  ; fi  ritrova  in  Hel- 
Jcfors  nella  Provincia  di  Weft- 
manland  , ed  in  Qrasberg  nella 
Provincia  di  Dalarne. 

• SEZIONE  XXXIII. 

a.  Scagliola,  Tartkulis  tnicaceis , 

0 Bianca  , da  Nafiau  Siegen  , e da 
Werterfilverberget  nella  Provincia, 
di  Weftnianland. 

b Nericcia  grigia  , a Smalkalden  , 
e nelle  vecchie  Min.  di  Hcllef- 
prfsen  nella  VYefinianland  (a). 

S,  Spatofa. 

« Un  poco  bruna  da  NalTau  Sic* 
gen,  e da  Smalkalden. 

4.  Prufica. 

a Nericcia  bruna  da  Smalkalden. 

b Bianca.  • 

I.  Porofa,  f/oj  ferri  da  VVcfter-filver- 
bergec . 

3.  Cellulare  dal  medefimo  Paefe  (b). 

se- 
ca ) In  Inghilterra  nella  Forella  di  Dean  , 
dove  chiamafi  min.  Grigia  , e nel  Bigrig  Palude 
in  Cumberland . 

( h ) Qjiefte  fpecie  rifpetto  alla  loro  tenitu- 
ra 
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SEZIONE  XXXIV. 

X.  Terra  Calcarla  unita  ai  Rame. 
Terra  Calcarea  calce  Veneris  intime 
mitcta . 

A Sciolta  , e friabile  , Pulverulema 
five  friabilis  . Cetruleum  Montanum 
Bergblau  in  Tedefco  . Qucfta  (i 
diicioglie  nell'  acquafòrte  con  ef* 
fcrvefcenza . . 

SEZIONE  XXXV. 

B Indurata  . 

1.  Pura  terra  calcarla  miUa  colla 
Calce  di  Rame.  Lapis  ^rmenus  . 
Tale  fecondo  la  dclcrizionc  de- 
gli Autori  efler  dovrebbe  1’  in- 
dole della  Pietra  d’  Armenia  , 
febbene  i Droghieri  vi  foftituifea- 
■ ‘ no 

ra  raflbmigliano  tanto  alle  Pietre  calcarle  della 
Sezione  $.  ed  agli  Spati  delle  Sezioni  io,  ii,  che 
fi  polTono  confondere  le  une  colle  altre  , fe  non 
fì  badalTe  agli  altri  caratteri  a un  tratto. 
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no  un  pallido  azzuro  Lapis  La- 
zuli  libero  da  Marchefòtta. 

rv  S E Z IONE  XXXVI. 

’ ___  \ 

%•  Terra  geflbfa  unita  colla  calce  di 

Rame,  Tma  gypfea  Venere  mixta  . 
Eilt^è  di  color  verde,  potrebbefi 
i Ctìrfè  chiamare  Min.  di  Turche- 
fe  0 Malachitts  , quantunque 
non  fo  ic  tutte  le  Min.  di  Tur- 
chefi  fieno  della  fleffa  natura. 

0 Semitrafparente  di  Ardal  ’di  Nor- 
vegia (a), 

■ . X'-  'Riì>; 


- SE- 

( a ) Dalla  Chimica  fappiamo  , che  i fall 
alcali  producono  un  colore  azzurro  col  Rame  , il 
quale  poi  mutafi  in  verde , tolto  che  vi  fi  aggiun- 
ga_  un’  Acido  e quindi  fi  affaccia  la  ragione  , per 
cui  un  color  verde  fi  può  rinvenire  tra  le  miniere 
di  Rame  Calcarie  , cioè  quando  1’  acido  vitriolico 
flavi  vicino. 
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SEZIONE  XXXVII. 

3.  Terfa  Calearia  unica  alla  Calce 
di  Piombo  . Ceruffa  mtivt  intime 
mixta.  Quella  è un’ Ocra  di  Piom* 
bo,  o una  Min.  di  Piombo  Spa^ 
tofa  , la  quale  nel  formarli  fi  è 
mefchiata  con  una  terra  calcaria, 
c per  quella  ragione  fa  elfcrvc- 
fcenza  cogli  acidi. 

A.  Sciolta,  e friabile. 

a Bianca  da  Krillersberget  a Nya- 
kopparbcrget  in  VVeftmanland. 

SEZIONE  XXXVIII. 

B.  Indurata. 

1.  Scagliola. 

« Gialliccia  dairifielTo  luogo  (a), 

SE- 


( a ) Tutte  quelle  varietà  contengono  una 
quantità  notabile  di  Piombo,  vale  a dire  40.  per 
loo-  pià  , 0 meno  , e la  terra  calcaria  è tanto  , 
e così  intimamente  incorporata  come  nella  mi- 
niera bianca  di  Ferro  della  Sezione  jj.Così  fi  può 
diftjnguere  quelle  dalle  altre  Ocre  di  Piombo  , « 

dal- 
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SEZIONE  XXXIX. 

0{fervé7Aoni  juìle  Terre  C»ìc»rii  in 
genere  . 

• 

Le  mentovate  terre  fono  fparfe  ab- 
bonUancemence  per  tutto  il  Mondo  in 
ragione  del  grand’ufo  che  fe  ne  fa  di 
efle,  ancorché  fieiio  alcune  volte  ai- 
forte,  e nafcode  in  lodanze  eteroge- 
nee . Se  fi  potcfle  provare  , che  Na- 
tura per  fare  le  fue  operazioni  non 
ricerca  , che  quelli  due  attivi  agenti 
r acido  » e r alcali  , e che  la  terra 
calcarla  in  certi  cali  può  efler  con- 
vertita in  un  alcali  Minerale  , come 
alcuni  hanno  congetturato , Ia>necef- 
licà  della  terra  calcarla  farebbe  mani- 
‘ • fc- 


dalle  Min.  dello  ftdfo  Metallo  fpatofo  , l^quali 
fono  più  ricche  di  Piombo  e non  fanno  enerve- 
fcenza  cogli  acidi.  Quelle  ultime  pajono  prodotte 
da  Natura,  quafi  come  le  Miniere  Ipatofe  di  Piom- 
bo, e come  i fiori  di  Saturno  nel  calcinare  il  te- 
golo dello  fteflb  metallo. 


^ 64  . 

fefta.  Ma  io  tralafcio  quefte  ipot'efi  ^ 
poiché  per  lungo  tempo  fono  fiate  ^ 
c forfè  rimarranno  per  Tempre  indeci- 
fe  , ‘ giovando  più  T informarci  degli 
avvantaggi  che  da  efia  terra  fono  de- 
rivati all'Economia  Umana,  dopoché 
è ftata  più,  omeno  porta  in  ufo.  Ciò 
non  ortante  io  non  pretendo  di  entra- 
re rn  tute’  i dettagli  , ma  iolcanto  di 
narrare,  come  la  terra  caicaria  efìendo 
cruda  , viene  da  noi  adoperata. 

All'  ora  quando  è in  forma  di  Ter- 
ra fciolta  (Sezione  5.  i.)  fi  nfa  per 
imbiancare  le  Pareti,  c fimefchiacoir 
Argilla  nell’  Agricoltura  , impercioc- 
ché fecondo  le  regole  della  vegetazio- 
ne del  Dot.  Kullbell,  la  fua  qualità 
alcalina  ferve  ad  unire  le  loftanze 
oliofe  coU'  acqua  ; oltre  di  che  è di 
qualità  fecca,  e rende  TArgilla  meno, 
tenace,  o come  dicono  gli  Agricoltori 
facilita  l’entrata  all’  Aratolo.  Quindi 
quella  terra  fciolta  nei  paefi  fora- 
ftieri  dicefi  Marna  , perchè  aggiunta 
all’ Argilla  fa  Turtìcìo  di  Marna.  llHu- 
tttus  concbacea  o 1’  arena  di  Mare  eoa 

Con- 
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Gòhchiglié  TÌguardafì  come  una  terra 
della  ftelfa  qual  irà,  ma  sfortunatamen- 
te a^lene*^,  che  i’ Argilla  è i!  piùdel- 
'■'ic’  Vmte  rara  in  “que’ luoghi , dove  ab- 
hondiMa  tei’ra  calcària,  c che  daque- 
fta  Terra  fl  afpetca  maggiori  vantag- 
li di 'quelli  che  in  fatti  poffa  recare. 
'La  Terra  fciqlta  può  facilmente  ri- 
durfi  in  calcina,  le  prima  fi  umetterà 
con  acqua  ne  farà  delle  maffe. 

'^Le  Terre  calcarie  indurate  , o le 
Pietre^  càlcarie  ' in  pezzi  fono  molto 
■giovevoli  he’ -Campi  arativi  , perchè 
iciòlgonfi 'a  poco  a poco  (ulla  iuperfi- 
"cie  , ^ed  "'attraendo  f Acqua  la  riren- 
gono'di^più  che  le  altre  l^ietrs  dure. 
I Campi  nella  Provincia  di  Jemtland , 
di  Rctvvick  in  Dalarne  e di  Kinne- 
kulle  nella  Veflrogozia  , ed  in  altri 
lìti,  che  fono  formati  di  fola  Terra 
Calcaria  , farebbero  molto  danneggia- 
ti-dal  Sóle,  e dal  feccore,  fe  non  fof- 
fero  coperti  con  pezzi  di  ella  Pietra. 
*•''  L’*Arce  di  fabbricare  non  potrebbe 
andar  innanzi  fenza  I’  Ufo  di  quèfta 
’ Pietra , c in  quella  cbfa  fola  viene 


E 


ri- 


riconofciuta  , e adoperata  fotto  diffe- 
renti nomi . 

La  Pietra  Calcaria  folida  della  Se- 
zione 7.  ordinariamente  trovata  nella 
Svezia  è per  la  maggior  parte  lamellofa , 
e quando  fra  di  color  poco  pregevole 
che  non  meriti  la  politura  è chiama- 
ta Teìgflein  . Gli  Arati  più  groHi  fono 
fempre  adoperati  per  le  gran  fabbri- 
che, al  qual  fine  fono  molto  adatta- 
ti, ed  i più  rottili  fono  tagliati  a qua- 
drelli per  laAricare  le  Aanze  , e per 
formare  le  Scale  , come  anco  per  al- 
tri ufi.  Ma  deefi  aver  gran  cura  nel- 
la fcelta  di  queAe  Pietre,  potendo  av- 
venire che  le  più  belle  fabbriche  fat- 
te con  tal  Pietra  coll’  andat  del  tena. 
po  (1  rompino  in  due,  o più  lamine, 
fegnatamente  fe  trovanfi  efpofte  all' 
aria  aperta,  perch’clfa  il  più  delle  vol- 
te è fparfa  di  picciole  vene  di  Marna 
indurata,  la  quale  fi  fcioglie  all’aria: 
anzi  per  quella  ragione  gli  Arati  fu- 
periori  nelle  Petra je  di  tal  forre  di 
Pietra  fi  gettano  via,  e fi  confiderano 
come  altra  fpecie  di  Pietra , e fono 

da- 
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^agli  Operai  Svezzefì  chiamati  doN 
Jìcn<,  e dagli  Inglefi  RubU-flone» 

' Quando  la  Pietra  ’Calcaria  hà  buo- 
ìli  colori  ^ lebbene  alcune  Volte  baili 
un  bruno  ofcuro  , riceve  lo  ipèciofo 
titolo  di  Marmo',  e per  quelle  coie 
dove  li  richiede  politura  fi  fcieìgono 
i pezzi  da'  piU  groifi  folidi  tirati  , i 
quali  Ceno  tanto  fotterrà  che  taon  pofi- 
fino  eilere  fiati  danneggiati  , nè  cor- 
rofi.  Inoltre  quella  Pietra  è la  più  op- 
portuna per  tali  faccende  a confronto 
d'ogni  altra  'calcaria,  perchè  è affatto 
Opaqa',  e,  ridette  la  luce  dalla  fua  fu- 
perficie«  La  maggior  parte  de”  Marmi 
Italiani  k ^ degli  antichi  fono  di  que- 
fia  tpecie  ex.  g. 

/ -■  . . I 
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fi  Ktr»  ii  Fi4ii<(r«  ) gi>lto  ron  (juiVhe  veti»  biiSct. 

, GitHt  Antici,  ) giallo  con  nere  dendriti.  ‘ 

_ — . di  Fiumi  d'  ^rni,  ‘O/giallo  con  ligure  brune  iifirguian» 
_ a F’itriniA  Pdijina,  ) te  vecchie  rovine- 

di  Firn  Vntri , ) nero  cun  vene-  giaUc  • 

, T Stri,  iSidnet  rfiCir.) 

' TAI»,  ) 

7-ar»./-..  d Uri!..  > 

j eie»  e i;i  g'c«  ' 

— fricMilh  di  SfA^u»  I ) giallo,  bianco,  e K.aflb. 

I — pAhmhini  antic»,  ) giallo  pallido 

— > ^liiriAi  di  MidiiGaI-ì  color  di  Oliva  con  vene  e Den« 

licAnt , ) driti  • 

— di  ,van  Ciujit,  . ) Bruno  tloSb. 

- — — CdritAj^laAi  di  ridirla,)  Color  di  Carne,  c giallo. 

' ''•'fi'*  ■•‘•J  Chermisi,  bianco,  e gr’gio. 

rav(tt,4,  ) “ = 

_ ) Rollicrio  Bruno  Topia  un  fondo 

P4v.»aa.e<.  , biarchicc'o. 

— Bard./l.»,  ’ ) BtO 'frigio . 

Con  infinite  altre  varietà  , il  cut 
numero  impreprtamente  fi  accreiccda 
quelli  , che  per  guadagno  raccolgono 
delle  Moftre,  e fimilmcnte  da  que’di- 
Icttanti  , che  troppo  pregiano-  i- Colo- 
ri e le  figure . Dal  già  efpofio  catalo- 
go vedeli  che  i nomi  Italiani  fono 

tratti  da’  colori , e quando  hanno  un 
marmo  da  Paefe  incognito  lo  chiama- 
no antico  . Ogni  altro  , che  abbia 
colori  vivi  fi  chiama  Brocatello,  e le 
figure  danno  il  nome  particolarmente 
al  Paefino  di  Fiorenza  ed  all’  Alberi- 
no di  Monte  Gallicano  ec.  All’  ora 

quan- 
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quando  alcuni  degli  Originali 
cano  per  compire  1’  intiera  Giade  de* 
Marmi,  vengono  (oftituiti  degli  altri, 
che  più  s’  airomigliano  , o con  bian- 
chi marmi  tinti,  c quefto  è ilcafodel 
Marmo  di  Sangue  di  Dragone. 

A quefia  Ipecie  di  folida  Pietra  cal- 
caria appartiene  anco  il  Marmo  di 
Blankenburg,  il  quale  è rodo,  nero  , 
e bianco i come  quello  della  Provin- 
cia di  Jemtland  nella  Svezia  che  è 
nero,  e bianco,  o folamente nero , cd 
i Marmi  Franzefi  Serfontaine  , ùntiti  , 
Saracolin  , Baume  , Scrvelat  , i 
quali  hanno  colori  vivi. 

1 più  .belli , folidi,  e moderni  Mar- 
mi fono  quelli  d’  Italia , di  Blanken- 
burg,  di  Francia  , e di  Fiandra  . Vi 
fono  ancora  de’ Marmi  di  Sadunia  , e 
di  altre  parti  di  Germania  , di  Nor- 
vegia, e della  Svezia  , ma  o non  fo- 
no di  così  belli',  e vivi  colori,  o fo- 
no di  quella  fpecie  di  Pietra  Calca- 
ria  Scagliofa  , c lucente  della  Sezio- 
ne 9.  Sonovl  nulladimeno  alcuni  de* 
fopraccennati  Marmi  , che  fono  in 

E j par- 


parte  tDefcolaci  colla  Pietra  Calcari» 
(cagltofa  della  Sezione  9.  febbene  non 
fia  in  tanta  quantità  che  venga  a 
formare  la  principal  parte  della  Pie- 
tra , ma  folamente  come  una  mate» 
ria  , che  ha  infieme  unite  le  Maffe 
di  iòHda  pietra  calcaria  , o in  altro 
modo  , che  abbia  riempito  le  vuote 
krepolature . Quella  fpecie  non  fi  dee 
però  trafcurare,  ma  ben  lì  può  ado- 
perar come  marmo , le  fi  abbia  cura 
di  fcegliere  que’  Pezzi , che  hanno  una 
telfitura  più  bella,  imperciocché  quel- 
li , che  fono  carichi  di  fcaglie  irrego- 
lari , e grolle  , elTendo  politi  hanno 
1’  apparenza  di  ghiaccio  { per  lervir- 
mi  della  voce  de'  Muratori  ) e non 
lafciano  vedere  i loro  bei  colori  a 
cagione  della  Semitrafparenza  delle 
loro  particelle  , e della  varia  giacitu- 
ra delle  une  rifpetto  alle  altre  , la 
qual  cofa  fi  può  vedere  nel  marmo 
del  villaggio  di  Perno  in  Finlandia. 

Quelli  che  fono  di  grana  lucente 
della  Sezione  9 fono  i feguenti,  Mar- 
mo bianco  di  Carrara  , il  Saligno , i) 

Fa- 
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Pario , il  marmo  bianco  d’  Italia  , il 
quale  non  fi  pulifce  mai  volendolo  a- 
doperare  , ma  lolo  fi  arruota  un  po- 
co, il  Bigio  antico.  Porta  Santa,  Car* 
nagione  di  Verona  , e di  Siena  , Ti- 
grato antico,  Roflb  antico.  Giallo  an- 
tico in  oro,  fiorito,  e giallo  abbru- 
ciato , ognuno  de’  quali  è alquanto 
trarparente  negli  fpigoli . 

Nel  Villaggio  di  Pargas  vicino  ad 
Abo  in  Finlandia  trovafi  un  Marmo 
bianco,  il  quale  ( volendoli  attenere 
alle  Moftre  , che  ne  ho  veduto  ) dà 
motivo  di  fperare  che  abbia  ad  edere 
tanto  buono  quanto  quello  d’Italia, 
feelo  che  abbiano  al  fecondo  firato  di 
cffo.  Ma  le  altre  Pietre  Calcarie  Svez- 
zefi,  ex.  gr.  quella  di  Lilikirkc  , e di 
altri  luoghi  , o fono  di  una  teffitura 
irregolare  , o talmente  interpolate  di 
particelle  femi-trafparenti , che  le  dan- 
no in  quache  difianza  una  cattiva 
apparenza,  come  fé  fofl'ero  fporchi. 

L’  Antico  Marmo  per  le  Statue  è 
anco  trafparente,  ma  ficcome  la  traf- 
pareoza  è egualmente  difiufa  per  tut- 

£ 4 ca 
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ta  la  Pietra  , non  le  fa  danno  , ma 
la  rende  quali  fomigliante  all’  Alaba- 
ftro. 

E’  di  mcAieri  offervare  fui  propofito 
de’xViarmi  d'Italia  , che  fìccome  gl'Ica' 
liani  hanno  una  giuAa ragione  dimet- 
ter nomi  alle  varietà  de’  loro  Marmi, 
e di  mandarci  delle  muAre  tanto  di 
quelle  che  fi  trovano  nel  loro  Paefe  , 
come  de’forcflieri , che  nc’pallati  tem- 
pi furono  colà  adoperati,  e che  orafi 
chiamano  antichi  , appunto  rifpetto  a 
cotefte  raccolte  , o ftud]  è avvenuto  , 
che  molte  Pietre  capaci  di  politura 
fono  Pare  chiamate  Marmi  , febbene 
Io  fteflo  Muratore  d’Italia  , sà  benif- 
limo  difecrnere  un  Marmo  dal  Diaf- 
pro  , e dal  Granito  , e da  qualunque 
altro  , dando  però  i due  ultimi  nomi 
folcanco  ai  Marmi  di  cali  colori  raflo- 
miglianti  al  Diafpro  , ed  al  Grani- 
to, allora  quando  o non  può  avere  di 
queAe  Pietre  più  dure  , o non  vuol 
darli  la  briga  di  polirle  . CoteAa  con- 
fufionc  di  nomi  rifpetto  a!  ncAro  fi- 
Ilcma  può  cflcr  tollerata,  perchè  que- 

fte 
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He  tré  differenti  fpccie  di  Pietre , cioè 
le  Calcarie  , il  Diaf^ro  , e li  Graniti 
fono  leparatanientc  defcritte,  ma  poi- 
ché non  poffono  tutte  eflèrc  trattate 
nella  ftefla  maniera  , nè  ugualmente 
refiffcre  all’ ingiurie  del  tempo,  debbo- 
no effere  conofeiute  dagli  Architetti 
in  modo  più  prccifo , c con  nomi  le- 
parati. 

Minor  confufione  ci  c a propofito 
del  Sailo  ( avvertali  che  Saxum  , qui 
fjgnifica  Pietra  compofla  da  varie  Claf- 
fi  di  Pietre,  o terre  ) il  quale  ancor- 
ché compoHo  di  Pietra  calcarla  e di 
Serpentino,  pure  viene  chiamato  Mar- 
mo , non  (olo  quando  contiene  quan- 
tità maggiore  di  Pietra  calcaria  , co- 
me farebbe  il  Marmo  di  Kolmorden 
nella  Prov.  di  OHrogottland  , ma  an- 
co quando  predomina  il  Serpentino  , 
come  nel  Marmo  detto  Ponzevera  di 
Genova,  e nel  Marmo  verde  di  Spa- 
gna , perchè  in  fatti  quella  fpecie 
di  Pietra  è tanto  facile  a tagliar- 
fi  , ed  a trattari  come  fe  " folle  un 
vero  Marmo  , quantunque  il  Serpen- 
tino 
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tino  (a)  fia  un  poco  più  tenero  , e 
più  facile  a prendere  la  politura. 

Gli  Spati  calcari  della  Sezione  io. 
e le  Criflallizzazioni  della  ii.  fono 
più  diffìcili  a ridurfi  in  Calcina  che 
le  altre  Pietre  Calcarie  , laonde  non 
fono  gran  fatto  utili  nell’ Architettura 
fc  non  fe  per  fare  delle  Grotte  , 
avvertendo  che  la  natura  ne  dà  una 
quantità  proporzionata  aHloro  poco 
ufo.. 

Ma  il  Ceffo  o la  Pietra  da  fiacco»* 
per  lo  contrario  effendo  di  qualche 
importanza  nel  fabbricare  , e gli  fira* 
' ti  di  elio  effendo  parcamente  diflri- 
buìti  per  la  terra,  giova  il  cercarli  . 
Se  forfè  vero  che  gli  firati  delle  ter- 
re foffero  porti  in  un  ordine  regolare 
in  tutto  il  noftro  Globo  , come  alcu- 
ni Autori  afferifeono  , c fopra  ì quali 
hanno  voluto  fare  de  fiflemi  fondati 
fulle  offervazioni  di  alcuni  pochi  fiti, 

. po- 

( a ) Quello  che  1*  Autore  chiama  Serpentino 
i una  fpecie  di  Nefritico  , c del  genere  de*  Tal- 
chi . O.  C 
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potremmo,  afpettar  di  avere  una  rzg~ 
guardevole  quantità  di,  cotefta  Pietra  j 
ma  bifognerebbe  -far  molti,  efperimen» 
ti  non  ancor  cfeguiti  , prima  di  - di- 
moftrac  una  tal  propofizione  ► Frat- 
tanto (l  può  domandare  ^ e con  qual- 
che ragione  > fc  il  Gcflò.  (i  abbia  a rin- 
tracciare  in  qualche  altro,  (ito  oltre 
quegli  (Irati  , in  cui  vi  è una.  prova 
pofitiya  che  (i  fieno  formati  in.  un 
tempo  medio  coU’ajuto  dell’acqua tra- 
fc  inante  le  loro  particelle  infieme  col 
Ceffo.,  e depofitandoli  come  un  redi- 
mento’, c dove  ancora,  vi  lìa  (iato 
dell’  acido  vitriolico  ?• 

Inoltre  fc  quelli  Arati  abbiano  do- 
vuto prima  aver,  fofferto  un  incendio 
per  mezzo  di  cui  1’  acido,  vitrioli- 
co fia  Aato  feparato  dalle  materie  in- 
fiammabili , e Cafi  poi  fidato  in  una 
pura  terra  calcaria?: 

Quelli  che  s’impiegano  nelle  Min.  a 
fondere  adoperano  la  Pietra  Calcaria  per 
formare  il  Nucleo  de’ loro  Fornelli  da 
Ferro,  c come  fiuffi  per  fonderne  le 
Vene.  Si  la  folida,  come  la  fcagliola 

fi  ado- 
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fi  ado]>cra  per  lo  fteflo  , ma  la 
fcagliofa  della  Sezione  9.  è la  miglio- 
re , dopo  di  dfa  la  granulata  della 
Sezione  S. 

Quelli  che  attendono  a fcavar 
Pietra  per  ridurla  in  Calcina  e te- 
mono di  fcambiarla  colia  vena  di  Fer- 
ro bianca  della  Sezione  30.  debbono 
folamcnte  oflervarc , che  la  mentova* 
ta  Vena  fempre  all’aria  aperta  fi  con* 
verte  in  una  polvere  nera  , o bruna  • 
nericcia  , e che  diventa  altrcs\  tale  al 
Fuoco.  Nientedimanco  quando  la  Ve- 
na contiene  picciola  porzione  di  Fer- 
ro, puofli  ufare  per  far  Calcina  febbe- 
ne  divenga  di  un  colore  grigio  , ap. 
punto  come  fe  l'Argilla  folle  me/chia- 
ta  colla  Pietra  Calcaria  ; il  che  avvie- 
ne neW a/Jvvar/ìen , in  cui  vi  è fempre 
qualche  miftura. 

Pare  che  la  vena  bianca  di  Ferro 
potrebbe  efferc  vancaggiofamente  ado- 
perata , ed  a preferenza  delle  altre 
nel  far  lo  Smalto  , o Malta  , le  cui 
parti  coftitutive  fono  fempre  calce  , e 
Ferro  , ma  noa=  è atta  a far  corpo 
' do- 
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dopo.efTere  fiata  ridotta  in  polvere  « 
nè  cogli  efperinnenti  fatti  fu  tal  prò- 
pofito  vi.  fi  è potuto  fcoprire  la  qua> 
lità  d.i  legare  , e di  far  prefa  ; quindi 
efaminar  dobbiamo  le  altre  foftanze  , 
che  poflòno  corrifpoader  meglio  a tal 
fine  , ed  all’  ora  vedraffi  che  il  Ferra 
nella  fua  forma  metallica  è facilmen- 
tCi  attaccato'  dall’ acido  vetriolico  , e 
peto  lo  Smalto  compofto  di  Ferro  col 
progreflò  del  tempo  verrà  difciolto^  e 
farà  inutile  , ma  per  lo  contrario  il 
ferro  aliai  calcinato  farà  di  grand’ufo, 
come  quando  ritenga  qualche  parto 
del  fuo  Flogiftico . Per  elempio  uno 
Smalto  comporto  di  Scorie  da  una 
Fucina  di  Fabbro  con  Calce  , e con 
una  fpecie  di  vena  irregolare  , fi  è 
veduto  fare  ottimo  effetto  , rertando 
folo  a veder  fi  fé  lì  a di  gran  durata  , 
il  che 'non  fi  può  , che  col  progreffb 
degli  anni  rilevare  . La  Pozzolana  , 
e il  Taazzo  altro  non  fono  che  vene 
di  Ferro  mefehiate  con  una  terra  fino 
ad  ora  incognita.  Le  loro  virtù  nello 
Smalto  poffono  per  avventura  dipen* 

de- 


làcre  folamcntc  dal  Ferro,  il  qoalc  liii 
fiato  ridotto  col  mezzo  de’  Fuochi 
fotterranei  in  una  particolàr  toftan* 
2a  , e "de*  fuochi  vi  fono  Tcgnì  evi- 
denti ne’  rifpettivi  loro  luoghi  nati- 
vi. Se  la  Pietra  a firati  di  flenne- 
berg,  o di  Kinnekalle  nella  Provincia 
di  Vefirogozia  venilfe  a prender  fuo- 
co, lo  firato  fupériore  confifiente  in 
una  mifcellanea  di  Ferro  , e di  altre 
fpecie  di  Pietra  detta  XSraherg  'fecondo 
le  relazioni  che  ce  ne  hanno  dato  ^ 
forfè  potrebbe  efiere  mutato  parte  fa 
Ifcorle,  e parte  in  Pozzolana. 


* f «V  • I ■ 
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SEZIONE  XL. 

..  ORDJHB  SECONDO. 

, Terra  silicea.  La  Terra  Silicea  è tra 
tutte  le  altre  la  più  difficile  ad  effere 
deferitta , c ad  eflTere  perfettamente 
dilUnta,  nientedimeno  fi  potrà  cono- 
feere  da’  (eguenti  caratteri  comuni  a 
tutt’  i Corpi  appartenenti  a queft’  or- 
dine. 

1.  Efiendo  concreta  è dura  » fe  non 
dfpetto  a tutta  la  Mafia,  almeno 
rifpetto  ad  ogni  fua  particella  , 
in  modo  da  batter  fuoco  col  Fu- 
cile, e dì  fchiantar  qualche  par- 
te di  efib  , per  quanto  fia  ben 
temprato. 

2.  Efiendo  pura  , e libera  da  parti 
eterogenee  non  fi  può  fondere  da 
fe  j neppure  in  un  Fuoco  di  ri- 
verbero , ne  in  una  Fucina  coi 
Mantici. 

3.  Bruciata  che  fia  non  fi  polveriz- 
za, nè  air  Aria  aperta,  nè  nell’ 

Ac- 


r 

j 


t 
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Acqua  come  le  terre  calcarle  , 
ma  bensì  diventa  più  fciolta  , e 
più  fcrepolata  nel  fuoco  , quando 
però  non  (la  fiata  bruciata  a po> 
co  a poco , e per  gradi . 

Non  fà  effervefeenza  alcuna  cogli 
Acidi . 

5.  Nel  fuoco  più  facilmente  d’  ogni 
altra  fondeCi  in  Vetro , quando 
vi  fi  unifea  un  Sale  Alcali  fiflb  , 
e da  ciò  ebbe  il  nome  di  vitre- 
feente,  quantunque  propriamente 
parlando , cotcflo  nome  fia  meno 
applicabile  a quefl’  ordine  di  ter- 
re,  che  a molte  altre  (a). 

SE- 


( a ) Non  è per  anco  noto  fe  fi  polTa  trova- 
re qualche  terra  fciolta  di  quefio  genere  , o fe  la 
concreta  venga  prò  lotta  da  un’Argilla,  o pura,  o 
mefehiata  con  qualche  terra  calcaria  , la  quale 
dopo  fia  fiata  difciolta  per  produrre  la  concreta  , 
ftante  che  dal  canto  mio  , non  ho  potuto  rin- 
venire una  terra  in  polvere  , che  mi  abbia  dato 
fegno  di  eilere  lilicea,  falvo  quella  che  mi  rima- 
ne dopo  che  le  Pietre  dì  un  tal’  ordine  fono  dis- 
fatte , e che  trovafi  a guifa  di  una  bianca  crolla 
iulla  fuperficie  di  quelle  Pietre  che  ftanno  all* 
Aria,  o fotterra  . Cotella  Crolla  elTendo  leva 

ta  - 
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SEZIONE  XLI. 

I Minerali  comprefi  in  quell’  or- 
dine fono  per  vero  dire  un  poco 
differenti  gli  uni  dagli  altri  ; quella 
differenza  però  a prima  vifta  fi  può 
dilcernere  , ma  rifperto  ai  loro  effetti 
nel  Fuoco  , ed  agli  altri  Chimici  el- 
perimcnti  non  fi  poffono  credere  di 
qualche  confeguenza,  almeno  fino  che 
non  fi  abbia  fatto  maggiori  progredì 
nell’  arce  di  decomporre  quelli  Corpi 

F tan- 

ta vìa,  e trafeinata  dall’  Acqua  , fi  rìunifce  forfè 
infieme  in  forma  di  Strati  : Nell’  iftelTo  modo  le 
iavetriate  delle  fineftre  fi  disfanno  coll'  andar  del 
tempo,  ma  non  fi  può  Tuppone  perciò  , ciré  tali 
fottilitfime  particelle  fiano  ridotte  alla  lo  o pri- 
mitiva fofianza  fenza  efiere  prima  difciolte  in 
qualche  nuovo  Mellruo.  lo  fono  piò  preRo  d’opi- 
nione che  il  Tripoli  fia  una  terra  filicea  disfatta  , 
e che  il  modo  tenuto  dalla  Natura  nel  piodurre 
la  maggior  parte  delle  Selci  fia  tale  , che  da  noi 
non  fi  poffa  ben  intendere  , nè  fi  abbia  pazienza 
di  tenervi  dietro:  ciò  non  oftante  m’  iinagino  che 
in  un  certo  modo  noi  la  imitiamo  nel  fabbricare 
il  Vetro;  poiché  si  il  Vetro,  che  le  Selci  proauco- 
fio  gli  ftellì  effetti* 
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tanto  duri  , e fino  che  qualcheduno 
non  creda  a propofito  di  fpendere, 
per  valerfi  di  que’mezzi , che  già  fono 
fiati  trovati  a tal  fine  , intendo  dire 
della  Lente  , c dello  Specchio  Ufto- 
rio  , ev  di  continuare  quegli  cfpcri- 
mcnti  che  il  Signor  Pott  ha  ingegno- 
lamente  cominciato  come  bafe  della 
fua  Lithogeognefia. 

In  difetto  di  quelli  , altro  non  re-  * 
Ha  , che  il  confiderare  quelli  corpi 
come  follanze  femplici  ( per  quanto 
compolli  fieno  ) nella  feguente  ma- 
niera . 

SEZIONE  XLII. 

A Diamante  xAdamas  gemma  la  quale 

1.  E'  più  dura  degni  altra  Pietra 

2.  E’ordinariamente  chiara  , o trafpa- 
rente , la  qual  proprietà  niente- 
dimeno può  forlc  appartenere  ai 
foli  Crillalli,  ma  non  alla  pietra 
llclla  da  cui  hanno  la  loro  ori- 
gine. 

3.  La  lua  gravità  fpecifica  è quali  di 

3>  5°°* 
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3[ , soo.  Trafportata  greggia  qu\ 
in  Europa  , e(Ta  ha  la  figura  o 
.di  Ciottolo  rotondo  di  figura  oc- 
taedra  con  facce iilucide  , o diCri- 
ftalli  (a). 

a Senza  colore  , e diafana  , o dia- 
mante propriamente  detto  , Ora 
effo  conferva  quefto  fteflb  nome, 
efiendo  tinto  anche  di  Rodò,  o di 
Giallo.  Eflendo  flroffinato  mani- 
feda  le  fue  qualità  elettriche , ed 
attragge  il  Maftice. 


F X SE- 

( a ) I Diamanti  ordinariamente  fi  criftalliz- 
zano  in  forma  ottaedra,  febbene  fpefTofi  ritrovino 
un  poco  irregolari , Ipecialmente  quando  la  fuper- 
ficie  tende  a Criftallizzarfi  , e fino  che  non  fi  ar- 
rivi al  Crifiallo  già  formato  , ed  anche  quando 
alcuni  d’  eflì  s’  unifeono  infieme  in  gruppo  , nel 
qual  cafo  uno  impedifee  all'  altro  di  prendere  la 
fua  regolar  figura,  e di  ciò  io  ne  ho  veduti  alcuni 
efempj  . Ma  l’ ottaedra  non  è la  fola  forma  rego- 
lare , che  il  Diamante  fuol  prendere  , poiché  non 
ha  molto  ho  veduto  un  Diamante  greggio,  o nel 
fuo  nativo  Stato  in  un  cubo  regolare  cogli  angoli 
fmoffati.  E. 


SEZIONE  XLIir. 

B.  Roffo  , Rubino  ^damas  ruhtr  , 
Rubinus , che  dai  Lapidari , e gio- 
iellieri rifpetto  al  colore  diftin- 
gucfì  in 

t.  Rubino  di  un  Colore  roffo  carico 
tirante  a porpora. 

2.  In  Spinello  di  un  colare  fcuro. 

3.  In  Balalcio  rollo  pallido  tirante 
al  violetto  , anzi  quello  fi  fup- 
pone  ellerc  la  Matrice  de’  Rubi- 
ni. 

4.  Jn  rubiccllo  , rofficcio  giallo  . 
Nientedimeno  tutti  gli  Autori  non 
lono  d’  accordo  fulli  caratteri  di 
quelle  gemme  {a). 

SE- 

( a ) Quelle  Gemme  fono  troppo  care,  onde 
poterle  cfaminare  con  tutti  i modi  di  fperimentar 
tino  ad  ora  conofeiuti , ciò  non  oflante  per  la  du- 
rezza , e per  la  forma  particolare  de’  loro  crillal- 
H,  fi  debbono  rifiruardare  come  prodotte  dalla  lo- 
ro propria  terra  feoarata  , o formate  che  fieno  in 
eoccia  , o crillallizzate  fuori  della  loro  matri- 
ce, piuttollo  che  collocarle  tra  i Criftalli  di  quar- 
10  : in  fatti  fe  il  caler  del  Sole  o il  Clima  folTe 

la 
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SEZIONE  XLIV. 

B.  Zaffiro  Sapbyrus  gfmmn  . Effb  è 
trafparente  , di  colore  azzurro  , 
e dicefi  che  rifpetco  alla  durezza 
non  la  ceda  , che  al  Diamante  , 
F J ed 

la  cagione  della  darezra  de'  Diamanti  , perchè  il 
Criftallo  di  quarzo  nella  Coda  di  Barbarla  non 
farebbe  più  duro  di  quello  della  Prov.  di  Jein- 
tland  nella  Svezia? 

E chi  può  aflicurarci  qui  in  Europa  , fe  nel 
luogo  dove  fi  cavano  i Diamanti  non  vi  fia  qual- 
che fpecia  di  Pietra  che  fia  la  Bafe  , o la  Matri- 
ce delie  Pietre  preziofe,  in  quel  modo  che  il  quar- 
zo lo  è de*  Crillalli  di  Quarzo  ? La  relazione  da- 
taci da  Tavernier  fui  modo  di  cavar  li  Diamanti 
in  Golconda  è conforme  a quella  de’  Criftalli  in 
Jemtland  , cioè  che  fi  Hanno  nell’  Argilla  dentro 
gruppi  di  CriHallo  , e nelle  fenditure  . Ora  quei 
noftri  Cridalli  fono  fempre  i più  chiari  , che  non 
fono  flati  attaccati  a una  Pietra  , e dopo  di  eflì 
quelli , che  per  qualche  incognito  accidente  in  na- 
tura , fono  flati  feparati  dalla  loro  bafe  , e per 
lo  contrario  quelli  aderenti  alla  loro  pietra  di  ra- 
do fono  buoni  da  qualche  cofa  . Se  quello  adun- 
que può  effere  anche  il  cafo  de’ Diamanti,  non  è 
gran  maraviglia  , che  quelli  i quali  fono  (lati  fui 
luogo  non  fi  fieno  informati  della  loro  Matrice  , 
e molto  meno  , che  non  ne  abbiano  trafporfato 
un  qualche  pezzo  in  Europa  . I giuppi  di  Criflal- 
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ed  al  Rubino  . Stante  T ignofan* 
za  già. da  me  confeflata  riguardo 

a que> 

lo  di  Schnekcnftem  in  Saflbnia  , dove  i Topaz;  , 
ed  i Criftalli  di  Monte  fono  alla  rinfufa  tnefchia- 
ti , avendo  ognuno  le  loro  differenti  forme , colo- 
ri e durezza  , ci  danno  una  prova  , che  Natura 
forma  le  gemme  ognuna  dalla  fua  particolar  ma- 
teria, o principio. 

I Diamanti  rotondi  fi  può  credere  che  abbia- 
no avuto  Io  fteffo  dcflino  come  certi  Criftalli  dì 
Monte , cioè  che  per  alcune  vicende  avvenute  al- 
la Terra  fieno  fiati  rotti  nelle  loro  Matrici  , e 
per  l’agitazione  dell’ Acque  fi  fieno  talmente  con- 
fricati uno  coir  altro  , fino  a tanto  che  abbiano 
perduto  i loro  angoli  , e fi  fieno  ridotti  alla  ro- 
tondità , tanto  piò  che  la  maggior  parte  trovanfi 
tra  rareai  , ed  in  luoghi  diroccati  dagli  fcrefc)  di 
pioggie, 

II  Rubino  fi  crifiallizza  in  forma  ottaedra 
come  il  Diamante  , ( * ) e differifce  anche  molto 
poco  nella  dui;pzza,  e nel  peto,  perciò  li  ho  con- 
liJerati  come  della  fteffa  fpecie  , e con  tanta  ra- 
gione con  quanta  altri  Autori  gli  hanno  medi 
nella  Categoria  de’  Crifialli  di  Monte  , i quali! 
fon  più  regolari  di  qualunque  airra  maceria  terre- 
fire,  come  quelli,  che  prendono  nel  Crifiallizzar- 
fi  una  forma  determinata  , cioè  1’  efagona  con 
una  punta  sì  dall'  una  efiremità  , come  dall*  al- 
tra . 

( ^ ) Ciò  che  fi  è detto  fulla  forma  ottaedra 
de’ Diamanti  , fi  vuol  anco  applicare  ai  Rubini  , 
ma  fi  trovano  alcune  volte  de’ Rubini  di  efagone 
irregolari  figure.  E. 

RU 
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a quefta  forte  di  Pietre  , ho  da- 
to un  luogo  leparato  allo  Zaffi- 
ro . Dicono  che  ve  ne  fieno  in 
Al  fa  zi  a in  Sa/nf  uimarin  , ma  le 
relazioni  di  quella  fatta  iion  fi 
debbono  curar  gran  cofa,  perchè 
li  fiuores  trovanli  frequentemente 
F 4 nel- 


Ritrovafi  una  forte  di  Diamante  , il  quale 
dicefi  effer  tenero  , e chiamali  jargon  (♦*)  in  In- 
glefe  , ma  quella  fpecie  io  non  la  conofco  , nè 
no  fentito  a dire  che  abbiano  fatto  efperimenti 
fulla  fua  durezza,  nè  fulli  fuoi  principi  : ho  ben- 
sì veduto  nella  Collezione  del  Prefideme  delle 
Miniere  Van  Svvab  un  Criftallo  fluor  diafano  , e 
di  figura  ottaedra,  il  quale  per  quelli  che  badano 
alla  fola  figura  avrebbe  dovuto  elTere  confiJera^o 
come  un  Diamante. 

( **  ) Il  Jargon , così  chiamato  da  Gioiellie- 
ri Inglell  , la  cui  naturai  forma  non  è per  anco 
cognita,  trovali  in  ferma  di  Ciottoli  nell’  Indie  , 
dove  fi  taglia  in  pezzi  fottili,  e fi  manda  in  Eu- 
ropa . Li  J argani  fono  di  vari  colori  , cioè  bian- 
chi, gialli  slavati  , e bruni  . Secondo  certi  Lapi- 
dari elfi  s'  avvicinano  alla  durezza  de'  Zaffiri  , ed 
elTendt)  tagliati  e politi  ralTomigliano  molto  al 
Diamante,  e quindi  da  alcuni  fono  chiamati  Dia- 
nianti  teneri,  avvertendo  che  molti  polTono  elTe- 
re  facilmente  ingannati  comprandoli  per  veri  Dia- 
manti , rilegati  che  fieno  da  qualche  buon  Gio- 
ielliere. £. 
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nelle  raccolte  , e nelle  Botteghe 
de  Droghieri  lotto  il  nome  di 
Zaffiri  all*  ora  quando  fieno  di 
colore  azzurro  carico  , fenza  llar 
’ a dire  che  il  Quarzo  è Tempre  no<‘ 
minato  pietra  preziofa  elTendo  tra* 
fparente,  e di  un  bel  colore.  Si 
. dice  che  il  Zaffiro  perda  il  Tuo 
colore  turchino  nel  Fuoco  . Di 
rado  trovali  di  un  colore  azzur* 
ro  carico,  e netto  da  Maglie  pa- 
rallele che  vi  ci  Hanno  den- 
tro (a). 

SE- 

( a ) GVì  Zaffiri  greggi  , o nel  fiio  flato  na- 
turale fi  criftallrczano  ordinariamente  in  due  ab- 
lunghe  efagone  piramidi  colle  punte  alT  eflremt- 
tà  , ei  unite  colle  loro  bafì  , ciò  non  oftante  fe 
ne  trovano  alcune  volte  in  torma  di  Colonna  efa- 
gona  ; nel  fuoco  perdono  il  loro  colore  azzurro. 

Ho  veduto  degli  Zaffiri  di  color  Tor- 
cliino  carico  , ed  alcuni  di  color  latteo  , che  fpe- 
rati  variavano  i loro  colori  a foggia  degli  Opali 
azzurri  , o Lattei  ( della  Sezione  ^5.  2.  ì-  ) ma 
non  perciò  cot eli i Opali  fi  debbono  riporre  nella  fpe- 
cie  de’  Zaffiri  , e tanto  meno  poiché  vi  fono  an- 
che dell’  Agate  della  ftelfa  qualità  ( Sezione  60. 
nella  nota  ) che  potrebbero  dar  luogo  alla  que- 
ftiore  , fe  il  nome  di  Opalo  Latteo  , e azzurro 
conliJerar  fi  dove/Tc  come  una  voce  vaga,  ftanto 
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SEZIONE  XLV. 

C.  Topazio , Topazìus  gemma  . Que- 
lla è una  Pietra  preziofa  , che 
cflendo  greggia  , c perfetta  ven- 
defi  in  forma  di  Criftalli  . In 
Schneckenflein  di  SafTonia  cotefli 
Criftalli  fono  di  forma  prifmati- 
ca  ottaedra  fenza  punte  , ma  all* 
eflremità  fono  piatti , e con  alcu> 
ne  facetee,  ma  i Topazi  orienta- 
li hanno  fenza  dubbio  un'  altra 
figura  (tf). 

Gli 

che  quella  principal  qualità  fi  ritrova  In  Pietre 
di  differente  natura  , febbene  appartengano  tutte 
all’ordine  delle  Selci?  E. 

( <»  ) Ho  avuto  alcuni  Topazj  greggi  del  Bra- 
file  , che  fono  prifmatici  , e di  una  figura  qua- 
drangola romboidale  colla  punta  da  una  parte  , 
ma  ficcome  comparivano  rotti  dall’altra,  è mol- 
to verifimile  , che  aneli’  eflì  , come  molti  altri 
criftalli  abbiano  le  punte  all’  eftremità  , all’  ora 
quando  non  fieno  ftati  impediti  nell’atto  del  Cri- 
liallizzarfi  . Oltre  a quelli  ho  avuto  alcuni  fram- 
menti di  altri  Topazj  parimente  detti  del  Braille, 
che  fono  tutti  prifrnatici,  ma  fanno  vedere  chia- 
ramente , eh’  alcuni  tra  effi  fono  pentagoni  , ed 

al. 
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Gli  efperimcnti  fatti  dal  Pott  fulli 
Topazi  di  Schncckcnftcin  poffono  ve- 
derfi  nella  fua  Lithogeognefia.  A que- 
llo genere  riferifeo  io 

a il  Topazio  Giallo  pallido  , che  è 
quali  lenza  colore , ed  halli  da 
Schneckenllein . 

b II  Topazio  giallo  dell’  iftelTo  luo« 

go- 

c 11  Giallo  carico,  o di  color  d’oro, 
o orientale . 
d E di  color  d’ arancio . 

SEZIONE  XLI. 

£.  Il  Topazio  gialliccio  verde  , o 
...  Cbryfolite.  Elio  è di  un  color  ver- 
de di  erba  , c può  forfè  apparte- 
nere a qualche  altra  fpecie  , la 
quale  feoprire  fi  potrebbe  , fe  fi 

po- 

altri  elagoni  regolari  colle  punte  • I Topazj  per- 
dono il  loro  colore  al  fuoco  , ma  alcuni  diventa- 
no rofli  in  un  certo  grado  di  fuoco  , laonde  ven- 
gono molto  adoperati  come  Rubini  pallidi  , ed 
anco  vengono  fpeffe  volte  comprati  per  tali. 
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poteffe  aver  greggio  , o nella 
iua  Matrice,  e grande  a fegno  , 
o in  tal  quantità  , come  farebbe 
d*  uopo  per  gli  efperimenti  da 
farvifi  fopra  . 

F,  Il  Gialliccio  verde  , e nebulofo 
topazio  Cbryfoprafe . Quella  è per 
per  avventura  la  materia  che  fer- 
ve di  Matrice  al  Crifolito  , mer- 
cecchè  quelli  di  quella  fpecie  da 
me  veduti  ralTomìgliano  al  quar- 
zo con  vene  chiare  che  fia  del 
primo  grado  di  Cillaliizzazione  . 

S E Z I O N E XLVII. 

£.  Topazio  verde  tirante  all’  azzur- 
ro , o fia  Berillo . 

Cotello  varia  ne’  Tuoi  colori , ed  è 
chiamato  quando  fia 
r.  Di  color  verde  di  Mare,  «qua  Ma- 
rina . 

. a.  Dì  color  verde  carico  , Berillo  . 
Trovanlì  nei  rufcelli  in  Sallonia, 
e in  Boemia  in  forma  di  Ciot- 
toli. 


SEZIONE  XLVIII. 

D.  Smeraldo,  Smaragdus  gemma. 

Il  tuo  Principal  colore  è verde  , c 
trafparente  , e credo  che  debba  ede- 
re , o che  fia  dato  un  Cridallo  for- 
mato da  un  Tuo  proprio  , e fepara- 
to  principio  , poiché  nelle  fuc  qualità 
diderifee  s\  dalli  fopraccennati  quanto 
da  Cridalli  di  Monte*,  ma  non  Io 
poflb  aderire  perchè  altro  non  fo  fé 
non  che  è la  più  tenera  delle  Pietre 
preziofe  , e rifcaldato  che  da  diventa 
fosforico  come  li  fiuores\  e ciò  che  ne 
Mufei  fi  fpaccia'  per  fua  Matrice,  co- 
me proveniente  dall* Egitto,  altro  non 
è che  un  bello  fpato  di  un  verde  ca- 
rico (<i),  del  qual  colore  trovafi  an- 
che uno  Spato  nell*  Ifola  di  Uto  vi- 

ci- 


( « ) Nell’  Originale  Sverzefe  vi  ha  Skiorl 
Spot  , vale  a dire  Spato  a guifa  di  chiocciola , di 
cui  fe  ne  parlerà  nella  Sezione  7J.  Bafaltes  fpato-- 
fus , ma  nella  traduzione  Tedefca  chiamali  Spato 
bello,  vale  a dire  un  t>d  fluor.  D.  C 
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cìno  a Stockolm , cd  a Norbcry  nel- 
la Prov.  di  Weftmanland  . 11  Signor 
Maillet  ci  fa  fapere  , che  ne’  tempi 
paflati  i più  belli  Smeraldi  fi  trovava- 
no nell’Egitto  (a). 


SE. 

( « ) Gli  Smeraldi  Greggi  , o naturali  fono 
formati  da  colonne  efagone  il  più  delle  volte 
tronche  nelle  edremità  , quantunque  alcune  fieno 
di  quando  in  quando  a facette  verfo  1’  edremità  . 
Ho  de’  pezai  sì  di  Smeraldo  verde  trafparente  , 
come  di  verde  slavato  , che  in  un  fuoco  gagliar- 
do fono  divenuti  bianchi,  ed  opachi  fenza  il  me- 
nomo fegno  di  fufione . 

Quando  lo  Spato  a chiocciola,  o Bafaltes  fptu 
tefus  cridallizzafo  trovafi  di  un  color  verde,  tral^. 
parente,  e libero  da  fcrcpolature,  e da  macchie  , 
chiamali  da  Gioiellieri  Smeraldo  , febbene  effo  fia 
ordinariamente  di  un  colore  più  carico  de’  veri 
fmeraldi , eJ  anco  mancante  di  ludro , quindi  av- 
viene che  il  Bafaltes  fpatofus  d’  Egitto  è detto 
Plafma  di  Smeraldo . Nientedimeno  potrebbe  edere, 
che  il  Bafalte  anticamente  folfe  alla  moda  in  £• 
gitto  fotto  il  nome  di  Smeraldo  , febbene  oggidì 
non  fia  tanto  pregiato  come  lo  Smeraldo  di  que- 
da  fpecie,  vale  a dire  il  Siliceo.  Vedi  Sezione  7$. 
( la  Nota  fopra  .il  Bafalte . 
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SEZIONE  XLIX. 

Oftrvazioni  fulli  Corpi  detti  Pietre  pr*- 
ziofe , 0 Gemme  » 

Io  ho  già  efpofto  le  ragioni  , per 
cui  afTegnai  differenti  categorie  alle 
gemme  dalle  pietre,  che  fono  perde- 
Icrivcre,  tra  le  quali  effe  pure  avreb- 
bero potuto  effere  collocate  , come  fi 
è fatto  in  altri  fiftemì  ; al  che  ag- 
giungerò che  in  qualità  di  Naturali-’ 
fia  non  poffo  lagnarmi  della  univer- 
fal  debolezza  nel  valutarle  aliai  j im- 
perciocché oltre  la  loro  durezza  , o 
bei  colori  che  piaciono  alla  villa  , vi 
è qualche  buona  ragione  per  credere 
che  fi  potrebbero  adoperare  in  ogni 
cola,  in  cui  vengono  impiegate  quel-  , 
le  della  fpecie  Silicea,  fe  ne  aveflimo 
in  gran  quantità  , e per  quella  fola 
ragione  meritano  di  avere  la  prefe- 
renza lulle  altre  Pietre  di  quell’  or- 
dine. 

Rifpetto  ai  colori  è da  olTervarfi  , 

che 
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che  quelli  del  Rubino  , e dello  Sme- 
raldo fi  dicono  permanenti  nel  Fuo- 
co, ma  non  così  di  quelli  del  Topa- 
zio, onde  lì  fuol  bruciare  quella  gem- 
ma coll’intenzione  che  fi  poflì  adope«^ 
rare  nelle  veci  di  un  Diamante  , ef- 
fendo  anche  più  dura  del  Criflallo  di 
(Quarzo . 

I colori  delle  gemme  comunemen. 
te  crcdonfi  dipendere  da  vapori  me- 
tallici , ma  non  fi  potrebbero  credere 
con  maggior  ragione  originati  dal  flo- 
gifiico  unito  a qualche  poco  di  terra 
metallica , o a qualche  altra  terra  ? 
In  fatti  veggiamo  che  le  terre  metal- 
liche perfettamente  calcinate  non  dan- 
no colore  alcuno  ai  vetri , e dall’  al- 
tra parte  la  Manganefe  fomminiftra 
più  colore  , di  quello  che  fi  pofTa  at- 
tribuire alla  poca  quantità  di  metal- 
lo , che  da  efia  fi  può  eftrarre.  Ved^ 
Sezione  113. 

II  Flogiftico  potrebbe  forfè  avere  più 
difficoltà  a fcappare  per  li  Pori  della 
più  dura  delle  gemme,  fe  fofle  vero, 
che  la  proprietà  di  perdere  il  colore 

fot- 


(ode  in  ragguaglio  della  loro  durez- 
za /come  alcuni  Autori  hanno  volu< 
to  indicarci  , afiicurandoci  , che  nef* 
iun’ altra  Pietra,  falvo  i Diamanti  co- 
lorati, ed  i Rubini,  confervano  i lo- 
ro colori  nel  Fuoco  ; ma  in  quello 
cafo  defidero  ancora  dell’  efperienze  , 
le  quali  fpero  di  vederle  fatte  da  co* 
loro,  che  polTono  avere  roccalìone  di 
liberare  il  mondo  da  molte  ambigui- 
tà , e didinzioni  introdotte  in  que* 
da  materia  , e che  forfè  avranno  per 
fondamento  que’  gran  motivi  odervati 
altre  volte  per  didinguere  le  gemme 
in  Orientali,  ed  Occidentali,  il  che  in 
altre  parole  vuol  dire  folamente  più 
dure  e trafparenti,  più  tenere  e fragi- 
li, più  cariche  e più  pallide,  odi  buo- 
ni o di  cattivi  colori  (a). 

SE- 

( ) Alle  Pietre  preziofe  appartengono  ezian- 

dio li  Jacinti  , criftalli  più  duri  di  quelli  di  Quar- 
zo , trafparenti , di  un  bel  colore  roflìccio , e giallo 
quando  fono  ben  politi  , e colla  forma  di  Prifmi 
corredati  di  punte  alle  due  eftiemità;  le  punte  fo- 
no fempre  regolari  riguardo  al  numero  delle  fa- 
cette^  efliendovene  quattro  per  ogn'una,  ma  le  fa- 

cet- 
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SEZIONE  L, 

E Quarzo  Qitartzum  . Qucfla  Pie- 
tra è molto  comune  in  Europa  , 
G e piu 

cette  di  rado  fono  ben  marcate  , i Iati  ancora  , 
che  formano  la  colonna  fono  pure  indeterminati  , 
tanto  rifpetto  al  numero  quanto  alla  forma  , poi- 
ché ve  ne  fono  di  quattro  , di  cinque  , di  fei  , 
di  fette  , e alcune  volte  di  otto  Iati  ; inoltre  la 
Colonna  o il  prifma  è in  alcuni  tanto  compref- 
fo,  che  quafj  raflbmiglia  la  faccia  di  una  granata 
sferica  , e facetiata  • Colerti  Criftalli  perdono  il 
loro  colore,  divengono  bianchi  , e non  fi  fondono' 
nel  fuoco  , per  le  quali  cofe  fegnatamente  dirtin- 
guer  fi  portbno  dalle  granate  della  SezioaeóS. 
che  fi  trovano  alcune  volte  di  un  colore  da 
non  la  cedere  punto  ai  veri  Jacinti  . L’  Autore 
nel  tempo  che  fcriffe  il  Saggio  non  aveva  veduto 
i veri  Giacinti  , ma  riferifce  nella  Sezione  6^. 
C.  c.  che  le  rofficcie  , e gialle  Granate  di  Groe- 
landia  fono  vendute  da  Gioiellieri  per  Giacinti  , 
tali  fono  anche  le  granate  dell’ Indie  orientali,  e 
quel  che  v’  è di  più  havvi  alcuni  de’  gioiellieri  , 
che  non  fanno  affatto  le  vere  diftinzioni  tra  un 
Giacinto,  ed  una  granata  , ma  comprano  e ven- 
dono le  granate  per  Giacinti  , quando  fono  di  un 
bel  colore  , rofficcio  e giallo  , ciò  attribuir  devefi 
alla  rarità  del  vero  Giacinto . 

Il  Signor  Cronftedt  mi  ha  poi  informato  con 
una  lettera  , che  egli  ultimamente  aveva  fatto 
acquirto  di  alcuni  Giacinti  di  forma  quadrangola- 
re, . 
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e pili  facile  ad  effer  conofcìuta  ; 
di  quella  che  defcritta  : dillinr- 
gucU  dalle  altre  Ipecie  dell’  ordì' 
ne  filiceo  per  le  ieguenti  qua- 
lità . 

Che  il  più  delle  volte  ha  delle 
fcrepolature  anche  nella  Matrice 
ftcfla,  e quindi 

3.  Come  anco  per  propria  indole 
rompefi  irregolarmente  ed  in  fram- 
menti pungenti  ed  acuti. 

3.  Che  difficilmente  fi  può  rifcaTda- 
re  fino  ad  edere  roda  fenza  fcrc- 
polature  anco  maggiori.  . ^ 

'4.  Non  fi  disfa  mai  all' Aria ~ , 

5.  Fufa  con  cenere  di  Totaffe  dà  un 
Vetro  più  folido  e più  fido,  che 
qualunque  altra  Pietra  dell’  ordi- 
ne Siliceo. 

6,  All’ora  quando  non  fiàvi  qualche 
impedimento  nella  lua  naturai 

for- 
re, i quali  non  fi  fondevano  nel  fuoco,  ma  fofa- 
xnente  perdevano  il  colore;  e ciò  conferma  quan- 
to ho  pia  detto  intorno  alli  giacinti  di  cui  ho 
fatto  prova,  e che  ho  già  poc’anzi  defaitti.  E. 


» 
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' {offnazione,  fi  crifiallizza  fempffl 
in  Prifmi  efagoni  con  punte  all^ 
una,  o a tutte  due  l’cfiremità. 
7.  Trovafi  nelle  fenditure  , e nelle 
picciole  Vene  dei  gran  Malli  . 
Ella  di  rado  forma  gróffi  Filoni, 
e anche  molto  più  di  rado  intie- 
re Montagne  lenza  edere  mefco^ 
lata  con  lofianze  eterogenee. 

,,  SEZIONE  LI. 

Il  Quarzo  trovafi 
1.  Puro,  Quarzum  purum, 

A Solido  di  particelle  non  vifibili 
con  fuperficie  lifcia.  Particulis  im-- 
. palpabihbus  fuptrjicie  polita  . Quar- 
zo nominato  grado . 
a Senza  colore  , e chiaro  . Diapba» 
num  . ^Sì  fcava  nelle  miniere  di 
Rame  nella  parte  Settentrionale 
della  Norvegia,  c della  Siberia. 
Quedo  non  ha  forma  criftalliz- 
zata  , ma  nondimeno  è tanto 
chiaro  come  i Criftalli  di  Quar- 
zo della  miglior  acqua. 

G 2.  i Bian- 


lOO 

l Bianco  , il  Quarzo  comune  detto 
graffo . 

c /Azzurro  dall  Kola  di  Uto  nella 
Prov.  di  Sodemanland. 

Violetto  dallo  fteffo  luogo. 

B Granito  Testura  granulata. 

4 Bianco  dalle  miniere  d’oro  di  A- 
delfors  nella  Prov.  di  Smo- 
land  , e dalle  Min.  di  Rame  di 
Lovilcberg  in  Weftmanland. 

h Verde  pallido  da  Adelfors . 

C Quarzo  fpatofo  , Testura  fpatofa. 
Cotefto  è il  più  raro,  enonfi  dee 
confondere  col  Felt-Spat  bianco 
della  Sezione  66.  effendo  alla  vi- 
lla più  lifoio  , e rompendofi  in 
lamine  più  grandi,  e più  irrego- 
lari . 

a Bianchiccio  , e giallo  dalle  Min. 
d’  Oro  in  Ungheria  . 

b Bianco  dall’  Ifola  di  Uto . 


SE- 
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SEZIONE  LIL 

D Quarzo  criftallizzato,  Quarzwncry^ 
flalli(atum.  Cri  dallo  di  Monte  Crj'- 
jìalius  Montanus  . La  Tua  ùgiira  T 
ho  già  derelitta  nella  Sezione  50. 
e riguardo  ai  colori  s’incontrano 
le  feguenti  varietà . 

I.  Opaco  , e Semitrafparente  Cr/- 
fìallus  opacus  uel  Semidiapbanus , 
a Bianco  di  colore  latteo . 
b Roffo  j o colore  di  Corniola  da 
Orano  in  Barberia. 

' c Nero  dallo  Aedo  luogo, 
ì.  Trafparentc  Diapbanus , 
a Nericcio  Bruno  , Topazio  affumi- 
cato , o Rauncb  Topas  de’  Tede» 
chi  , trovafi  in  Egern  di  Norve- 
gia, ed  in  Lovifa  in  Finlandia  . 
h Giallo  di  Boemia  , e fpacciaff 
nelle  veci  de’ Topazi . 
c Violetto  , Ametifta  di  Saffbnia  I 
di  Boemia  e di  Dannemora  in 
Upland. 

d Senza  colore,  Cridallo  dì  Monte 
G 3 prò-  ^ 
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propriamente  detto  dalla  Boemia, 
come  anco  dalla  Prov.  di  Jemt- 
land  , c da  molti  altri  luoghi  : 
quando  quelli  Criftalli  colorati 
non  fono  netti  fono  chiamati 
fluflì,  per  ef.  Topazio  dufs,  Amc- 
tiftaflufs  cc. 

SEZIONE  LUI. 

j.  Quarzo  impuro  , Quarzum  beterO’- 
gcncis  intime  mixtum, 

A mcfcolato  con  Ferro  in  forma 
di  nera  Calce  , Quarzum  calce 
Ferri  atra  intrinfect  mixtum  : que- 
llo è nero  di  una  teflitura  liicìa, 
e contiene  gran  quantità  di  Fer- 
ro . Trovafi  nella  Min.  di  fer- 
ro a Staf  in  Sodermanland  , c 
in  Gcrdcfioftrand  nel  Villaggio 
di  Offerdal  in  Jemtland , nel  qual 
Cto  il  Ferro  fi  fa  vedere  da  fe 
per  la  ruggine  celle  fcrepolature 
della  Pietra.. 

B Mcfcolato  con  Rame  in  forma 
di  una  roffa  Calce  Quarznm 

co 
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€0  Veneris  m'mum.  Roflb,  e fi  ri- 
trova nella  Miniera  di  Rame  di 
Sumerskog  nella  Provincia  di 
Smoland  (a), 

G 4 SE- 

. . ■ j * 

( /»  ) Che  il  colore  in  colerti  corpi  dipenda  da 
metalli  agevolmentefi  può  diraoftrare  da  òaggì  me- 
tallurgici, e dalla  foraiglianza  ch’erti  hanno  colle 
compolizioni  di  vetro  latte  collo  fteflb  principio  , 
ma  la  fteiTa  cofa  non  fi  può  affermare  degli  altri 
Quarzi  colorati  della  Sezione  51.  fe  prima 
pon  venga  evidentemente  provata  .. 

Egli  è molto  verifimile  , che  dar  fi  pof- 
fa  un  Quarzo  intimamente  mirto  con  una  terra 
calcaria  , e tale  è per  avventura  il. Quarzo  Spa- 
tofo  di  Ungheria  della  Sezione  51.  C.  che  non 
pftante  bramerei  folte  con  piò  dilige»  za  efamina- 
to  . Il  Quarzo  in  generale  , e particolarmente  i 
-fuoi  Crifta'li  credeli  che  ertendo  teneri  , e difciol- 
ti  abbiano  abbraccialo  dentro  di  fe  alcuni  vegeta- 
bili , per  eferapio  erbe  , e Mofeo  . Ciò  io  non 
portò  artolutamente  negare  , ma  debbo  anche  ri- 
flettere , che  meriterebbe  efaminarfi  con,  maggior 
cura , fe  ciò  che  par  pfler  un  Erba  , non  forte  un 
.Asberto  od  una  chiocciola  diritta , ed  il  Mufeo , i 
vani  ramofi  riempiti  conterrà,  i quali  appunto  per 
efl'eroraaiofi  hanno  l'apparenza  di  vegetabile;  quan- 
to io  dico  è affai  frequente  nell’Agate , e le  rende 
meno  pregievoli  di  quello  che  farebbero  ftate,  anzi 
ordinariamente  quefto  è il  calò  delle  Pietre  che 
dimoftrana  di  avere  rinchiufi  dentro  di  fe  de’  Ve- 
getabili , e dal  canto  mio  portò  dire  non  averne 
veduto  di  altra  forte  . Allora  quando  i Crirtalli 
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SEZIONE  LIV. 

F Selce  siUx  pyromacbus  . Lapis  cof- 
neus  , ovvero  Horn^Stcin  de’  Tede- 
fchi  ( cotefta  è tanto  frequente 
come  il  Quarzo  , ed  è così  pie- 
na di  Quarzo  che  è difficile  a 
defcrivcrla  ) particolarmente  fen- 
do una  {pecie  intermedia  tra  il 
Quarzo  , e il  Diafpro , ai  quali 
tanto  raffomiglia  che*  non  è fa- 
cile trovar  fuori  tali  caratteri , per 
cui  fi  pofia  a un  tratto  diftin- 
guerla  dai  due  già  mentovati.  Il 
miglior  modo  forfè  farà  ragionan- 
do 


di  rocca  fono  femitrafparentl  , o interpofati  eoa 
vene  opache,  fono  chiamati  da  Lapidarj  Svezzefi 
Criflaliì  lattei  , quando  trovanfi  in  forma  di  ro- 
tondi Ciottoli,  ( il  che  addiviene  daireffere  ftati 
sfregati  , e fmoflati'  contro  qualche  altra  Pietra 
dalle  acque,  o dal  Mare  ) fono  detti  da  Lapidar; 
Criftalli  Inglefi  a forma  di  Ciottolo  ; vengono 
dall'  Indie  , dalla  Siberia  e da  altri  luoghi  , ma 
rqn  fi  poflbno  mettere  in  Clafi'e  feparata  per  ma- 
nifefte  ragioni  , o per  ragioni  adotte  già  a fuo- 
luogo. 
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do  delle  loro  proprietà  compara- 
tivamente, e cosi  dirò  che 

ì.  Ella  è più  uniformemente  folida, 
non  tanto  Tcrcpolata  nella  fua 
Maflà  come  il  Q^uarzo  e che 
E’  più  pellucida  del  Diafpro, 

3.  Che  /offre  l’ ingiurie  dell’  aria  ieri- 
za  disfarli  meglio  del  Diafpro  , 
ma  non  tanto  come  il  Quarzo. 

4.  E’  migliore  del  Diafpro  per  fare 
il  Vetro  , ma  non  tanto  buona 
come  il  Q^uarzo. 

S-  Dovunque  abbia  la  Selce  avuto 
opportunità  di  criftallizzarff  fi  tro- 
vano fempre  in  efla  Criftalh  di 
Quarzo,  appunto  come  le  il  Quar- 
zo fofle  flato  una  delle  fue  parti 
eoflitutive  , c foffe  in  certi  cali 
flato  {premuto  da  efla  ; ciò  fi 
può  vedere  in  ogni  Selce  vuota, 
e nelle  fenditure  che  fono  fem- 
prc  ripiene  di  Quarzo. 

6.  Effa  fpeflè  volte  dà  li  più  evi- 
denti fegnali  di  effere  flata  in 
origine  tenera,  c limacciofa.  Al- 
cune varietà  di  quefta  fpecic  han- 
no 
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no  avuto  iJifFcrcnti  nomi  piu  ri- 
fpetto  ai  loro  colori  che  per  al* 
tra  reale  differenza  nella  mace< 
ria  , ma  quelli  fi  debbono  con* 
iervare,  come  que’nomi  ulati  da 
Giojellieri  , e da  altre  perfone  , 
che  fecondo  i nomi  le  fanno  va* 
lutare. 

SEZIONE  LV. 

Opalo  Opalus  Tdderota  , quella  è 
la  più  bella  fra  tutte  le  >elci  pel 
cangiante  alpetto'  de'  fuoi  colori 
si  per  riflelfione'  , come  per  ri- 
frazione, e fi  vuol  delcriverla  tan- 
to nell’ uno,  che  nell’altro  cafo, 

L' Opalo  di  Nonnio  , il  Sangenon 
degli  Indiani  . Quello  per  rilief- 
fionc  coroparifee  di  color  d’  Oli- 
va , e pare  ali’  ora  opaco  , ma 
fperato  che  fia  riefee  trafparen- 
te  , e di  un  bel  colore  di  Rubi- 
no. L' Opalo  di  cui  parla  Plìnió 
nella  fua  lloria  naturale  Gap.  307,  ^ 
Sezione  zi.  e ch’egli  dice  edere 

Ha- 
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ftato  Nonnio  Senatore , per  cui 
vi>lle  piuttofto  foffrire,!’  efilio  , 
che  farne  un  dono  ad  Antonio  , 
li  Aipponéìche  fia  di  quella  fpci- 
ci««  Tal  Pietra  fu  flimaca  in  quel 
, tempo  a Roma  2000 o.  Sefterzj  • 
.tv  Ora  cotefta  Pietra  Heda  fu  ritro- 
vata tra  le  rovine  di  Aleffandria , 
ed  è a un  di  prelTo  della  gran- 
dezza di  una  nocciola , e fu  com- 
prata per  un  tozzo  di  Pane  da 
un  Droghiere  Francefe  detto  Ro« 

. < boly , c donata  al  Confole  gene- 
•7  rale  Francefe  Li roncourt,  il  qua- 
^ le  poi  la  mife  in  vendita  per  la 
fomma  di  40,  000.  Rixda.Hers  . 
Vedi  i Viaggi  all’  Oriente  di  Haf- 
. • fel-quift  all'  Articolo  Opale  (a). 
Ve  ne  ha  nulladimeno  un’altra  del- 
la. ilelTa  fpecie  in  lTve?.ia  , che  per 

ri- 

(.'«  ) Quefta  .tnedefima  Pietra  fu  pofTeduta 
nell’  anno  ijij-  dal  Duca  di  Nivernois  all'  ora 
Imbafftiatore  alla  Corte 'di  Londra,  e S.  E.  mi  ha 
fatto  r onore  di  lafciarmela  per  alcuni  gbrni  io 
mio  potere.  D.  C.  - ^ 


loS  ^ 

tifleffione  comparifce  più  todo  bruna  j 
ma  per  rifrazione  è roflTa  con  vene 
violette . 

b L’Opalo  bianco.  Il  Fondoèbian- 
co  radomigliante  a vetro,  da  cui 
forgono  flrifcie  verdi  , gialle,  ed 
azzurre  , ma  veduto  incontro  al 
lume  c di  colore  rofTiccio,  o piu 
predo  Color  di  fiamma.  , 
t.  Di  molti  colori  Opalo  Orientale. 
1.  Di  colore  latteo  da  Eibendock  dì 
Safibnia  (a). 

^ Ti- 

( /»  ) Io  ho  ultimatnente  acquiftato  un  pic- 
ciolo pezzo  di  pfeudo-Agata  dall'  Indie  Orientali 
di  color  bruno  gialliccio  , e ili  azzurro  pallido  , o 
pluttoflo  di  color  latteo  tanto  lucente,  che  raflb- 
miglia  agl’ Opali  lattei  di  quella  Sezione , e ne  ho 
ricevute  alcune  moflre  trovate  a S.  Giorgio  vici- 
no alla  Città  di  Torino  , colà  chiamata  Agate 
Ballarde  , ( nome  ben  conveniente  a codefta  Pie- 
tra ) , poiché  per  ogni  verfo  , dalla  durezza  in 
fuori,  fi  avvicina  all’  Agata:  imperciocché  i.  ef- 
fa  è trafparente  ai  pari  delle  Agate  , e variegata 
con  colori  roffi,  o grigj,  interpolata  però  di  quan- 
do in  quando  con  vene  , o anelli  opachi,  e con 
figure  di  Dendriti  nere.  2.  é di  una  telfitura  afifai 
bella,  e lucente,  eflendo  fpezzata  , ma  tenera  a 
fegno  che  appena  dà  qualche  fcintilla  percolTa 
col  fucile , e non  confente  altro  polimento  , fe 

non 
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3.  Tirante  all’  azzurro  , c femitraf- 
, parente.  Quello  non  li  ftima  tan- 
to quanto  quelli  che  fono  più 
opachi  , perchè  è più  facile  ad 
edere  imitato  coll’Arte  (a). 

SE- 


ron  fe  inferiore  al  luftro  della  tua  naturale  tafll- 
tura  , ciò  non  ortante  fegna  e intacca  alcun  po- 
co le  invetriate  comuni  delle  Fineftre.  j.  all’  ora 
che  fi  rompe  dove  ftanno  Dendriti  , è tanto  li- 
fcia , e lucente  in  quel  luogo  come  in  qualunque 
altro,  e le  Dendriti  fparifcono  al  fuoco  fenza  la- 
fciare  il  menomo  Poro  nella  Pietra.  4.  non  fi  fon- 
de alla  fiamma  del  Canello  da  foffiare,  ma  diven- 
ta intieramente  bianca  ed  opaca . 5.  non  è anco 
fufibile  col  Borace . 6.  non  fermenta  coll’  acido  del 
Nitro. 

( a ) Non  folo  querta  , ma  eziandio  alcune 
altre  fpecie  di  Opali  fono  flati  ben  imitati  coll’ 
arte  , eflèndofi  trovate  compolizioni  di  Vetro  che 
lauro  vedere  differenti  colori  per  refrazione  da 
quelli  che  paiono  per  riflelfione  . Una  curiofa  an- 
ticaglia di  querta  fatta  è da  vederfi  nella  Reale 
Badia  di  S. Dionigi  vicino  a Parigi,  la  quale  com- 
parifce  verde  in  fuperficie  , e fperata  lafcia  ve- 
dere un  bel  colore  di  Rubino  . In  quelli  ultimi 
tempi  un  ingcgnofo  Soggetto  a Londra  fece  alcu- 
ne Parte  , le  quali  erano  glalliccie  brune  ofcure 
per  riflelfione  , ma  alcune  di  effe  vedute  contro 
il  lume,  comparivano  di  un  bel  colore  turchino, 
ed  altre  color  di  porpora  , 0 fimili  ai  Giacinti  , 
Granate^  e Rubini. 

Al- 
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SEZIONE  LVI. 

L’ occhio  di  Gatto  PfenJopalus . Que- 
lla Pietra  c opaca,  riflette  i taggi 
verdi  , e Giallicj  dalla  fua  fuperficie, 
e fì  ritrova  in  Siberia  (0). 

SE- 

Alojne  volte  quefla  Pietra  viene  fafeiata  pef 
ogni  verfo  da  una  bianca  crolla  fomigliante  a 
quella  delle  Selci  comuni  giacenti  negli  llrati  di 
Creta,  la  qual  Crolla  produce  gli  ftelTi  effetti,  co- 
me quella  delle  Selci  elTendo  prinla  Ipogliate  del- 
l'aderente Creta , cioè  I.  non  fermenta,  nèlìdifcio* 
glie  ncH’acido  nitrofo  . 2.  non  è fufibile  da  fe  nel 
Fuoco.  ?.  ma  fi  fonde  affai  facilmente  col  Borace, 
ancorché  fenza  la  menoma  effervefeenza  , tutto 
il  contrario  di  ciò  che  offervafi  nelle  follanze 
cakaric,  e cosi  il  Borace  ne  difeioglierà  una  por- 
zione eguale  a circa  tre  quarti  del  fuo  proprio 
volume  , febbene  non  fenza  qualche  difficoltà  , 
particolarmente  verfo  la  fine  dell’  operazione  , 
ma  il  Vetro  diventa  affatto  trafparente  e fenza 
colore  in  vece  di  elfere  bianco  , e opaco  come 
fuol’ avvenire  colle  materie  calcarie.  E. 

( a ) Gli  antichi  Scrittori  fulle  Pietre  rap- 
portano altre  varietà  di  quella  fpecie,  ex.  g.l’OcK- 
lui  (*)  mundi,  il  quale  dopo  elfere  llato  immerfo 
nell' Acqua  , rifplenJe  come  un  pezzo  di  bragia  , 
r Arteria  che  dicefi  nioftfare  luminofe  rtelle  fulla 
fua  fuperficie  ec.  ina  quelle  non  fono  cofe  da 
trovarli  così  facilmente  , rtantc  che  la  moda  ha 

da- 
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SEZIONE  LVII. 

3.  Onice  Onik  Camebuja  Mcmpbitet  » 
QucHa  Pietra  è la  più  dura  di 
tutte  le  Selci  5 e viene  compofta 

da 

dato  la  preferenza  alle  Pietre  più  date,  e trafpa- 
tenti  y ed  è altresì  molto  difficile  di  fien  capirOr 
le  defcrizioni  date  dagli  amichi  Scrittori  riguardo 
ai  colori  , ed  alle  loro  vane  mrfture  uno  coll’  al- 
tro (♦*). 

( * ) Hanriori  nel  Mufeo  Britanico  a Lon- 
dra tre  di  quefte  Pietre  chiamate  Oculùs  Mun^ 
dì,  la  maggiore  è come  un  nocciolo  di  Ciriegia, 
ma  di  figura  ovale  , è opaca  , ed  il  fuo  colori 
rafTomìglta  a quello  di  un  .Pifello  giallo  conaru- 
rale  , puoflì  intaccare  con  un  temperino , ma 
non  lenza  qualche  difficoltà  \ pare  però  che  lafci 
qualche  fegno  ftrifciandola  fui  Vetro  comune  , e 
non  fermenta  coll’  acido  del  Nitro  . Lafciatà  al- 
cune ore  nell’  acqua  diviene  trafparente  , e di  utl 
colore  giallo  di  Ambra.  Cotefto  cangiamento  co- 
mincia fubito  dopo  l'immerfione,  e da  una  parte 
in  forma  di  una  picciola  macchia  ( ma  in  una 
picciola  della  fleffa  fpecie  il  principio  fi  è tutto 
all’  intorno  dell’  eftremità  ) il  quale  poi  crefce  3 
poco  a poco  , e tutta  la  Pietra  va  divenendo  u- 
niformemente  trafparente  ; prefa  che  fiafi  fuora 
dell’  Acqua  , perde  la  trafparenza  prima  a una 
efiremità  , poi  gradatamente  ‘per  tutto  il  refto  , 
fino  che  riabbia  la  fua  primiera  opacità  , e ciò 

fuc-' 
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da  Vene  di  varj  colori  paralellc 
^ le  unc  alle  altre  , alcune  per  Io 
lungo  ed  alcune  volte  in -linee 
curve  . Se  ne  trovano  di  due 
forti . 

« Onice  color  d’Ugna  avente  linee 
di  color  di  carne  pallida,  e bian- 
che dal  Fiume  lomm  in  Siberia. 
b Con  bianche  e nere. linee  , Oni- 
ce Orientale . Gli  antichi  Romani 

fu. 

fuccede  in  minor  tempo  di  quello  che  impiega  a 
diventar  trafparente  . Non  fi  fono  fatti  fino  ad 
ora  altri  efperimenti  fu  quefta  Pietra  per  e(Tcre 
molto  rara  , e quelle  che  ci  fono  non  ballano 
per  affare  cfattameme  la  fpecie.  E. 

( **  ) Fra  quelli  non  fi  può  riporre  la  Tur- 
malina  tanto  nominata  per  le  fue  elettriche  qua- 
llcà  . EiTa  non  è che  un  Bafidre  crìfiallizzato  di 
colore  verde,  o bruno  più  , o men  carico  , ficchè 
tira  alcune  volte  al  nero,  ed  alcune  altre  all'az- 
zurro  quando  fi  fpera , e altri  Bafalti  fono  af- 
fatto ne  i.  Vedi  Sezione  75. 

Gli  Smeraldi  del  Brafile  pare  che  abbiano  la 
flcffa  proprietà  di  diventare  polìtivamente  elet- 
trici da  una  parte  , e negativamente  dall’  altra  , 
e(Ti  appartengono  alla  fpecie  delia  Sezione  q8. 
Cola  Ila  1’  elettricità  pofitiva  , e negativa  . Ved. 
le  Lettere  di  Mr.  Franklin  , e 1’  eleitricifmo  del 
padre  Beccaria, 


N 


Digitized  by  Google 


^ IIJ  ^ 

furono  folici  ad  incagliar  figure  in 
•*  rifievo  falle  Onici  a rette  linee  che 
cffi‘  chiamavano  Camebujs  • queftì 
anche  oggidì  s’  imitano  , e fi  di- 
ifn  colio  Carnei . (^ellc  formate  da 
«ai  Circoli  concentrici  le  chiamava- 
no  Memfbites , e noi  ne  abbiamo 
V^o  adefTo  d’intagliate  da  portarle  in 
i.  anelli  forco  il  nome  di  occhi  di 
€Sto/#-f  le  quali  però  non  fi  vo- 
gliono  confondere  col  Pfeudo  pa- 
> lo  della  Sezione  56*  o coll’  oc- 
chio di  Gatto. 

S E^Z  I O N E LVIII. 

« 

^4.  Calcedonia,  o Agata  bianca;  co- 
tétta  è una  Selce  bianca  raffomi- 
gitante  al  latte  diluto  coll’  ac- 
'qua,  pih»  omeno  opaca,  avente 
' vene,  circoli -e  macchie  roton- 
Viene  detto  che  fia  piii  te- 
^ ^ nera  dell’  Onice  , ma  molto  più 
dora  di  quelle  Agate  , che^alcu-  ^ 
^ -Bc  vòlte  trovanfi  dello  ttcflo  co- 
* 'iore . - 4 
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s La  Calcedonia  bianca  opaca  , o 
Cacbohng  àc  C»lmuki  Bncbarisb , Ef- 
fa  fu  per  la  prima  volta  refa  no- 
ta da  un  certo  Renez  , UflSziale 
Svezzefe  , eh’  è flato  per  alcuni 
anni  in  quel  Paefe.  Gli  abitanti 
ritrovano  cotefla  Selce  nelle  ripe 
de’ loro  fiumi,  e ne  fanno  Idoli, 
ed  altre  MafTerizie  di  Cafa. 

h Di  fi  rati  bianchi  , e feinltrarpa* 
renti  da  Ceilan . 

c Turchina  grigia  da  Ceilan  , e 
dalla  Siberia . 

S E Z I„0  N E LIX. 

5.  Corniola  Corntoìus  di  un  brupo 
rofliccio  colore  , ed  alcune  volte 
intieramente  bruna.  II  nome  de- 
riva dalla  raffomiglianza  al  colo- 
re di  carne,  o all’acqua  tinca  di 
fangue. 

t Ro&  dall’ Oriente , e dalla  Tur- 
chia. 

b Gialliccia  bpina  che  pare  ^bra 
gialla  , dal  Fiume  Tomip.iin  Si- 

bc- 
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betia  , dìcefi  che  noti  fla  tdfltd 
dura  come  la  Calcedonia  * 

SEZIONE  LX. 

6.  Sardonix  , o Sardonico  . Quella  Ss 
una  miilura  di  Calcedonia , e dì 
Corniola  alcune  volte  a Strati  , 
ed  alcune  altre  mifta  e confufa* 
« Vergato  con  Iftrati  bianchi  , 
roflì  , e quello  ferve  , ridotto  in 
Carneo,  come  TOnice. 
b Bianco  con  rolle  , e Dendritiche 
figure  . Rallomiglia  molto  a 
queir  Agata  detta  Pietra  di 
Mocha  , eolia  differenza  pe- 
rò , che  le  figure  in  quello 
fono  rolfe  in  luogo  di  elTcr  ne- 
re come  nell’  Agata . Di  mala 
Voglia  mi  fono  lafciato  indurre  a 
dillinguere  l’Onice,  la  Corniola, 
la  Calcedonia,  il  Sardonico,  e l’ 
Agata  come  tante  feparate  Ipe- 
cie,  mentre  non  vi  ha  tra  loro 
alcuna  reale  differenza  da  alcuni 
picciolilfimi  gradi  di  durezza  in 
H a fuo- 


^ Iis  £« 

* Itiofi  ) rt'i  fono  adattsto  3 
confcrvarc  tali  nomi , per  i mo- 
tivi già  nella  Sezione  54* 

SEZIONE  LXI. 

• Agata  , oicb0tet , cotefto  nome  fi 
da  alle  Selci  variegate  con  difie- 
renti  colori  infieme  confali  , o 
fono  ftimate  a ragguaglio  dcltó 
xniflura  de* colori,  delia  loro 
Iczza,  ed  eleganza.  (Quindi  anco 
hanno  avuto  varj  nomi  partico- 
larmente greci  , come  fe  1’  arte 
del  Lapidario  nel  tagliarle  e la 
meraviglia  per  le  loro  particolari 
bellezze  , e figure  derivaffero  da 
quella  fola  Nazione.  Siccome  fu 
fempre  e farà  molto  difficile  dar 
definizioni  intelligibili  de’ colori  , 
■"  così  fiamo  affatto  fmarriti  per 
capire  if  fenfo  degli  Antichi  fu 
quello  propofito  ; ma  ciò  poco 
importa  avendo  noi  lo  fteflb  di^ 
ritto  in  fimili  cafi  d’inventar  nuo- 
/ vi  nomi  , c in  qualunque  lin<t 

guag- 
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guaggio  che  piU  ci  piaccia.  Nleil-* 
tedimeno  ho  delcritto  alcune  f>o- 
che  varietà  di  quelle/  che  ora 
fono  piu  comuni,  perché  poffàno 
fervi  re  d’efcmpj. 

« Agata  bruna  opaca  con  vene  be- 
re , e figure  arborefcenti . Cioc« 
tolo  Egizio. 

h Di  colore  di  Calcedoni  a ^chgtes 
cbaJcedonìfans . 

c Semicrafparente  con  linee  dì  ne- 
riccio j e bruno  colore,  e con  fi- 
gure Dendritiche  , detta  Pietra 
di  Mocha  . Quella  è molto  Ili. 
mata  , c fa  una  parte  pregevole 
di  alcuni  Mufei  , dove  ha  luogo 
principalmente  per  le  lue  figure 
raflbmiglianti  Vegetabili,  anima- 
li cc.  i quali  fpelTe  volte  lono 
migliorati  con  l'.ajuto  dellarto. 

i Semitrafparente  con  folTe  mac- 
chie, Gemma  Divi  Stepbani  , allo- 
ra che  i punti  fieno  aliai  minuti 
ficchè  dia  apparenza  di  rollo  al- 
la Pietra , da  alcuni  chiamali 
Sardea. 
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f Scmitrafparente  con  nuvole  di  co- 
lore di  Arancio. 

f Roila  , carica  , o violetta  , c fc- 
mitrafparcnte . 

g Di  molti  colori,  o variegata. 
b Nera. 

Vi  è in  Europa  gran  copia  di  va- 
rietà di  Agate  (a)  particolarmente  a 

Ober- 


( a ) Non  ha  molto  che  io  ho  avuto  una 
moflra  di  un  globo  di  Agata  incavato  con  palli 
di  AmetUli  al  di  dentro  , tra  i quali  vi  è una 
materia  calcaria  cridallizzata  di  forma  fìbrofa  . 
Le  Fibre  fono  parallele,  bianche,  lucenti,  e mol- 
to fottili  , fomiglianti  affai  al  più  bell’  Asbefto, 
pel  quale  potrebbefi  anche  feambiare,  fe  fi  volef- 
fe  giudicar  colla  fola  villa,  ma  cogli  efperimenti 
fi  è rilevato  non  effere  nè  un  Asbefto  , nè  un 
Ceffo,  che  pure  formali  in  guifa  fibrofa , ma  una 
fola  materia  intieramente  calcaria  . La  Malfa  in- 
tera non  ha  coerenza  infieme,  ma  è partita  qua- 
li in  piccioli  triangoli  fovrappollì  1’  uno  all'altro , 
ficchc  quafi  vengono  a formare  una  gran  figura 
della  medefima  fpecie.  Cotelle  fibre  ancorché  fot- 
tiliffime,  veder  fi  poflbnocol  mezzo  di  una  lente 
effer  fatte  di  figura  angolare  fomiglianti  g quel- 
le della  Sezione  75.  La  forma  di  Palla,  ed  i grup. 
pi  irregolari  fono  le  figure  colle  quali  trovanfi or- 
dinariamente le  Selci,  é le  Agate;  ciò  non  oftan- 
te , oltre  ciò  che  ho  veduto  in  alcune  Raccolte  a 
^t^dra  , e in  altri  luoghi  , ho  pure  alcune  mo- 

lire 


Digitized  by  Google 


^ IIS>  ^ 

Obcrftcin  nel  Palatinato,  dove  fi  ta- 
gliano, e fi  polifcono  , ma  fi  trovano 
anche  in  ogni  parte  della  Terra  . In 
Svezia  fino  ad  ora  , per  quanto  fo  , 
non  fe  n’  è trovata  che  una  fpecie  in 
Gafebeck  nella  Provincia  di  Scania  , 
la  quale  è di  un  colore  bianco  , c 
roflb  carico. 

SEZIONE  LXII. 

8.  Selce  comune,  Silex  communUTiro- 
macbus.  Viene  ad  effere  realmen- 
te della  fteffa  fofianza  dell’  Aga- 
ta , ma  li  colori  non  fono  così 
vivi,  nè  belli,  e perciò  fi  confi- 
derà ordinariamente  come  una  di« 
verfa  materia . 

H 4 • a Nct  - 

ftre  di  Argento  nativo  dal  Potost  dell’  America 
Spagnuola,  dove  fi  vede  fparfo  per  una  Agata  gri- 
gia , ed  azzurra  con  vene  bianche,  e opache,  la 
qual  cofa  pare  che  confermi  1’  opinione  , che  le 
Agate  formar  fi  poflTono  in  Vene  notabili  nelle 
Montagne  come  in  ogni  altra  forte  di  Pietra  , 
Yed,  la  Nota  della  Sezione  E. 


<0^  no  5t#> 

4 Nericcia  grigia  dalla  Provincia 
di  Scania. 

h Gialla  femitrafparente  di  Fran- 
cia . 

c Bianchiccia  grigia. 

d Gialliccia  bruna  . AH’  ora  che  le 
Selci  fono  picciole  li  dicono  Ciot> 
toli , ed  i Marinari  Svezzeli  fer. 
vendofene  di  Zavorrali  chiamano 

SEZIONE  LXIII. 

t 

Tetrofilex  , Lapis  Corneus  , .Horn  fleìn 
de’Tcdefchì . 

(Quella  viene  ad  e0ere  di  una  tef- 
ficura  piu  irregolare  della  precedente, 
ed  anco  men  dura  , per  la  qual  cofa 
non  è capace  di  polimento  ; è (emi- 
trafparente  nell' eftrelmità,  o rompen- 
doli in  lottili  pezzi . 

a fttrofiltx  di)  color  di  carne  da 
Carlfckakt  della  miniera  d’  Ar- 
gento di  Salberg  nella  Prov.  di 
Weftmanland 

b Bianchiccio  giallo  da  Salberg. 

c Bian- 


I 


D'^  by  Google 


m ^ 

e Bianco  da  Kriftiersberg  in  Wcft* 
manland. 

d Verdaftro  de  Hellcfors  in  Weft-» 
manland  (a)» 

SE- 

( a ) Noti  vi  fono  per  anco  certi  caratteri 
per  cui  fi  pofla  diftinguere  il  Petrofilex  dal  Diaf- 
pro  , colla  villa  però  ciò  fi  fa  alfa i facilmente  , 
vale  a dire  il  primo  comparendo  femitrafparente , 
e di  lucente  teifitura  quando  Ila  fpezzato  , laddo- 
ve il  Diafpro  è granulato  , fcuro  , e opacó  coll’ 
apparenza  di  un’Argilla  fecca  : il  Tetropex  altre- 
si fi  trova  in  grandi  e picciole  Vene  , o in  grup- 
pi ralTomiglianti  a noccioli  nelle  Montagne  , e 
per  lo  contrario  il  Diafpro  alcune  volte  viene  a 
formare  la  principal  materia  della  più  alta,  e più 
l.tefa  Giogaia  . Il  Petrofilex  parimenti  trovali  cort 
abbondanza  nel  vicinato  della  pietra  calcaria  fca- 
gliofa,  come  la  Selce  nell!  Strati  di  Creta  . Qual 
connelfione  vi  pofla  effere  tra  cotefti  due  Corpi  il 
tempo  per  avventura  la  potrà  fcoprire. 

Ora  le  Selci  , e le  Àgate  trovandofi  fempre 
in  Gruppi  Solitari  , ed  irregolari  , e non  mai  iit 
una  Montagna  come  il  Petrofilex  , quella  è una 
circoflanza  non  fufficiente  per  iftabilire  una  diffe- 
renza tra  di  elfi  , imperciocché  vi  è un’  Agata 
vicino  a Coftantinopoli  , che  traverfa  una  Mon- 
tagna di  quel  Paefe  a guifa  di  Vena  della  mede- 
fima  durezza  , e così  bella  , e trafparente  come 
le  altre  Agate  che  trovanfi  in  rotondi  gruppi  a 
Deux  Ponts  in  Germania.  Dobbiamo  dunque  con- 
tentarci della  rifleffione  fatta  fulle  Selci , che  pa- 
iono cflefe  la  fola  fpecie  di  Pietre  fino  ad  ora 

co- 
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G Diafpro , Jafpis  . Tutte  le  Selci 

opa- 

cojnite  , di  cui  una  gran  copia  è fiata  formata 
in  folitarj , e feparati  gruppi  , ognuno  colla  pro- 
pria crofla , e che  la  materia  coflituente  la  crolla 
fia  (lata  feparata  dal  redo  della  materia  in  quel 
modo  che  il  fondiglio  di  Vetro  , o il  fiele  fi  fe- 
para  , e galleggia  fopra  il  Vetro  nell*  atto  della 
vetrificazione  , febbene  alcune  volte  il  formarli 
della  crofla  può  effere  impedito  da  un  troppo  im- 
provvifo  induramento  della  flefia  materia  : quin- 
di io  mi  prenderò  la  licenza  di  chiamare  la  ma- 
teria della  crofla  che  fnol  efTere  una  terra  verde, 
col  nome  di  fiele  o fondiglio  di  Agata. 

Le  altre  fpecie  di  Pietre  che  trovanfi  in  pez- 
zi fciolti , o gruppi  falvo  le  Min.  o Piriti , ed  al- 
cune fpecie  di  flalattiti,  dimoflrano  evidentemen- 
te per  le  loro  punte  , angoli  , e figure  irregolari 
che  fono  fiate  (frappate  da  gran  Malli,  tnafcinats 
e sfregate  una  coll'altra  ne*  torrenti  , o da  qual- 
che altro  violento  moto  dell*  Acque  . Che  le  Sel- 
ci fieno  (late  tenere  nella  loro  origine , tome  ho 
già  detto  , facilmente  fi  può  vederlo  ne*  Meloni 
d*  Egitto*,  che  hanno  imprefiioni  di  picciole  Pie- 
tre , di  Rena , ed  alcune  volte  di  erba , che  certo 
non  può  avere  avuto  ingreflb  nel  Ciottolo  , ma 
pare  che  abbia  folamente  penetrato  la  mentova- 
ta crofla  , o fondiglio  di  Agata  (*). 

( * ) Quanto  fia  fai  fa  1*  idea  , che  le  Pietre 
fieno  (late  di  un  tenero  impaflo  , vedilo  provato 
nella  mia  prima  Lezione  fuUi  folfili.  D.  C. 
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opache  fono  chiamate  con  que- 
llo nome,  le  quali  nella  telTitura 
propria  raffomigliano  all’  Argilla 
indurata,  e che  non  hanno  altra 
qualità  cognita  per  cui  polTano 
edere  diftinte  dalle  altre  Selci  , 
falvo  quella  di.fonderfi  con  mag- 
gior facilità  al  Fuoco  , e codetta 
qualità  può  dipendere  da  qualche 
eterogenea  mittura  verifimilmen- 
te  dal  Ferro. 

. Diafpro  puro  , Jafpis  purus  , che 
per  i mezzi  fìnoraconolciuti  non 
fi  può  decomporre. 

4 Verde  con  rotte  macchie,  l’Elio- 
tropio , o Pietra  fanguigna  à’  E- 
gitto. 

b Verde  di  Boemia. 

c Rotto,  Diafpro  rotto  d’Italia. 

d Giallo. 

e Rotto' con  macchie,  e vene  gial- 
le, Diafpro  fiorito  di  Sicilia  , di 
Spagna,  e di  Cottantinopoli. 

/ Nero  di  Finland  , e di  Neskott 
nella  Provincia  dijemtland. 
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SEZIONE  LXV. 

2.  Dìafpro  contenente  Ferro  , Jafpis 
martialis  ^ Sinopia, 

A Di  grana  grofla. 

0 Roflo  c Roificcio  bruno.  Sinopia 
dalle  Min.  d’ Oro  di  Ungheria  < 
B Di  bella  grana  , o in  forma  di 
acciaio . 

a Rofliccio  bruno  da  Altemberg  in 
Saflbnia  ; pare  una  rofTa  ocra , o 
matita  da  dìfTegnare  , ed  ha  ve- 
ne che  lo^  dividono  , ontuofo  al 
tatto  come  un*  Argilla  delle  pili 
fine. 

C Di  una  folida  , e lucente  tes- 
tura quanto  una  Scoria. 

0 Color  di  fegato  e 
b Rodo  carico:  s\  l’uno  che  l’altro 
trovanfi  a Langbanshyttan  nella 
Prov.  di  Wermeland  , e in 
Sponvvik  in  Norvegia . 
c Giallo  dalla  Boemia  . Quello  e(- 
fendo  calcinato  viene  attratto  dal- 
la Calamita  , ed  eflendofi  fatto 
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/ 


Digilized  by  Google 


il  Saggio  dà  12. 
di  Ferro  (a). 


o 15.  per  100. 
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( a ) Il  Diafpro  di  frefco  fper^ato  raflbmì- 
glia  tanto  a un  ^lo  dello  (lelTo  colore  , che  fi 
può  foltanto  diftìnguerlo  per  la  durezza  . Nel 
Villaggio  di  Orfa  nella  Prov.  di  Dalarne  vi 
ba  un  Bolo  rolTo,  che  trovali  di  quando  in  quan> 
do  in  noccioli  , o Ghiande  in  quella  forte  di  Pie- 
tra Arenaria  da  cui  li  fanno  le  Mole  da  Macina , 
e nella  Montagna  di  Sema  poche  miglia  diltan- 
te  , trovali  un  Diafpro  rolTo  dello  fteflò  colore  e 
della  ftelfa  telTitura  in  una  Pietra  arenaria  mol- 
to più  dura  . In  altri  luoghi  il  Diafpro  ritrovali 
in  tali  ontuofe  fenditure  , come  fe  avelTero  con- 
tenuto qualche  gralfa  Argilla , come  farebbe  quel- 
la da  Pippe  , e la  creta  rolla,  e vi  fono  alcuni 
Diafpri  che  alTorbono  1'  Acqua  . Non  li  potrebbe 
dunque  credere  con  qualche  probabilità  , che  il 
Diafpro  fia  un  Bolo  indurato  una  Sinopia , o ter- 
ra verde  ? E che  il  Diafpro  , come  i mentovati 
foflili  lia  formati  di  Argilla  , e di  Ferro  , quan- 
tunque pel  induramento  riefca  tanto  difficile  di  e- 
ftrarre  tali  princip)  da  elfo,  quanto  il  ridurre  una 
picciola  quantità  di  Ferro  fcorificato  nella  fua  for- 
ma metallica  venendo  fufo  con  gran  copia  di  Sco- 
ria , o vetro  ì E che  il  medellmo  Bolo  , o Argil- 
la inlìeme  con  qualche  altra  materia  , per  av^ 
ventura  calcaria  , dopo  elTere  Hata  difciolta  con 
un  mellruo  non  per  anco  noto  , lia  atta  a pro- 
durre una  Selce  ì e che  il  Bolo  fuperfluo  elTendo 
feparato  dalla  Malia  , trovali  aderente  alla  fuper- 
ficie,  o nelle  fcrepolauve  ec«I 
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Quarzo  Romboidale,  Spatum  fcintil. 
Uns , FeH^Spatum  {a). 

Que- 
lli quefta  maniera  uno  fi  può  imaginare,  che 
II  Diafpro  facilmente  fi  pofTa  edere  formato  , e 
che  le  fpecie  più  tenere  fieno  divenute  più  dure 
coir  andar  del  tempo  , ma  le  fue  particelle  non 
fi  pod'ono  fupporre  avvicinate  Tempre  più  nell* 
atto  dell’  induramento  , nè  fi  può  credere  che  il 
Diafpro  poda  per  tal  mezzo  divenire  di  una  gra- 
na più  fina  . Dall’  altra  parte  noi  Tappiamo  be- 
nidìmo  , e abbiamo  in  ogni  luogo  il  fatto  , che 
il  Porfido  nelle  Montagne  fi  disfii  in  una  branca 
crolla  efpofto  che  fia  all’  aria  , Tebbene  interna- 
mente reità  molto  duro  e nero  ex.  g.  a Klitten  , 
a Elfdalen  in  Svezia  ; quindi  fi  può  fupporre  , 
che  l’acqua  la  quale  porta  via  le  particelle  sfat- 
te, le  podi  radunare  altrove  , e col  progredb  del 
tempo  ce  le  dia  in  forma  di  terra  , che  noi  forfè 
non  conofciamo  edendo  ridotta  in  tale  fiato  . Sì 
potrebbe  domandare  fe  quella  terra  farebbe  tanto 
duttile  come  1’  Argilla  , o ruvida  al  tatto  come 
la  polvere  di  Mattone  > per  avventura  il  Tripola 
Terrà  formato  in  quello  tal  modo. 

( a ) I Tedefchi  , ed  altre  Nazioni  chiama- 
no cotefia  materia  Felt-Spat , vale  a dire  fpato 
di  Campagna,  o errante,  nome  non  adeguato  al- 
la fua  indole  , come  quello  che  non  appartiene 
per  nulla  alla  Cladie  fpatofa  . Io  dunque  nelle 
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Qiicfto  tragga  il  nome  dalla  fua  fi- 
gura (a),  ma  pare  che  fia  della  ftef- 
ia  foftanza  del  Diafpro  . Io  però  non 
gli  ho  podi  nella  ftefla  categoria,  per 
difetto  de’  veri  caratteri , onde  diftìn- 
guere  le  varie  (pecie  delle  Selci. 

Di  queda  fpecie  fe  n’ha, 
z.  Spatofo. 
r a Bianco . 

b Roflìccio  bruno  , e fe  ne  incon- 
tra nei  Graniti  di  Svezia , e 4^- 
gli  altri  Paefi. 
c Giallo  pallido. 

d Verdadro . Quedo  radbmiglia  mol. 
to  al  Bafaltc  della  Sezione  75.  , 
ma  non  è così  facile  a fonderli 
nel  fuoco,' nè  di  una  figura  tan- 
to efatta. 

2.  Cri- 

mie  Lezioni  gli  ho  dato  il  notpe  di  Quarzo  rom- 
I)oidale  , nome  molto  più  fìgnificante  , perchè  il 
Quarzo  efprime  la  fua  ClalTe  , e la  fua  proprie- 
tà di  Tempre  mai  fpezzarli  in  angolari  romboida- 
li frammenti  viene  efprelTa  dall’aggiunto  Romboi- 
dale. D.  C.  _ 

( a ) Cofa’  intenda  il  Cronftedt  , quando  di- 
ce che  il  Felt-Spato  prende  il  n*me  dalla  figura 
IO.  non  rinundo.  D.  C.  ' . • • •* 
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2.  CriAallizzato. 

A In  feparati  , o dipinti  criftalli 
Romboidali  della  {»)  Min.  di 
Ferro  Mofgrufuan  di  Norbcry 
in  Veilmanland . 

SE- 


( a ) Gotefla  fpecie  molto  di  rado  trorad 
fola  in  forma  di  Vene  , e anche  molto  piìk  di  ra- 
do come  formante  la  materia  di  una  intiera  Mon- 
tagna , ma  ordinariamente  trovali  mifta  , o con 
Quarzo,  e Mica  come  ne’ Graniti,  o con  Diafpro 
avente  alcune  accidentali  particelle  di  Quarzo  , 
di  Bafalte , di  Blenda  ( ♦ ) cornea , come  nel  Por- 
fido. Se  li  Quarzo  Romboidale,  e il  Diafpro  fof- 
fcro  della  medcfima  fpezie,  quella  forte  di  Porfi- 
do compolla  da  quelli  foli  due  corpi  dovrebbe  ef- 
fere  melTa  tra  i Diafpri  , invece  di  elTere  tra  i 
faffi  nella  mia  appendice  fezione  lód.  Egli  è pe- 
rò olTervabile  negli  antichi  monumenti  efpolli  all* 
Aria  aperta  , che  quantunque  il  Porfido  fiali  lo- 
gorato, e perciò  abbia  perduto  il  fuo  polimento  , 
non  per  tanto  il  granito  della  IlelTa  età,  compo- 
fto  per  il  piu  di  Quarzo  romboidale  , mantenga 
il  fuoLullro.  Quella  cofa  però  non  fi  oppone  al- 
la polfibilità  , che  il  Quarzo  romboidale  polfa  ef- 
fere  della  ftefla  materia  del  Diafpro  , perchè  lo 
Spato  calcario  vedefi  fopportar  le  ingiurie  del  tem- 
po , ed  anche  del  fuoco  meglio  della  Pietra  cal- 
caria . 

C * ) Vedi  Sezione  88. 
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SEZIONE  LXVII. 

OjJervax.ioni  jult  Ordine  Siliceo . 

Gli  ufi  economici  di  queft’  Ordine 
non  fono  tanto  moltiplici  come  quel- 
li della  Clafle  Calcaria , ed  Argillofa  : 
nientedimeno  mcfTe  da  canto  le  ri-~ 
fieffioni  morali  converrà  brievemen- 
te vedere  quanto  quella  ClafFe  venga 
confiderata  , e adoperata  nella  vita 
comune. 

Gli  Europei  non  hanno  altro  che 
fare  colle  Pietre  preziofe  che  tagliar, 
le  fe  fono  greggie  , o alterarle  , all’ 
ora  che  fieno  fiate  mal  tagliate  nell* 
Indie)  nel  qual  calo  le  fogliono  chia- 
mar Lahora  ^ c fi  dee  ofiervare  , che 
per  tagliare  il  Rubino  , lo  Spinello  , 
il  Bàiafeio  , e il  Crifolito  fi  richiede 
l’olio  di  vhriolo  In  luogo  di  qualun. 
que  altro  liquore  per  mclchiarfi  colia 
Polvere  di  Diamante. 

Se  i piccoli  Principi  di  quelle  Con- 
trade dell  Indie  dove  fi  trovano  le 
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Gemme  , non  hanno  nè  forza  , nè 
ricchezza  in  proporzione  del  valore 
delle  fteffe  Pietre  , le  ragioni  di  ciò 
iono  tanto  manifeftc,  come  la  fiac- 
chezza di  que’  Paefi  , dove  abbonda 
rOro,  e r Argento,  vale  a dire  per- 
chè gli  abitanti  confidanda  di  fovcr- 
chio  nel  gran  valore  de’ metalli  , ne- 
gligono le  manifatture  , e il  com- 
mercio , il  che  produce  una  foiopc- 
rataggineuniverfale,  euna  crafTa  igne-  > 
ranza  in  tutto  il  Paefe. 

Dall'  altra  parte  alcuni  altri  Paeli 
potrebbero  forfè  accrefeere  le  loro  ren- 
dite con  una  tal  forte  di  tra£Eco  . In 
SafTonia  per  ef.  potrebbero  rinveni- 
re altre  gemme  oltre  le  Acque  ma- 
rine, ed  i Topazi,  ovvero  farne  an- 
che un  maggior  traffico  con  quefte  , di 
quello  che  attualmente  ne  facciano 
fenza  pericolo  di  mali  effetti  , parti- 
colarmente diretti  da  un  governo  , 
efatto  e prudente. 

Le  Pietre  femi-preziofe,  come  fO-? 
palo,  l’Onice,  laCalcedonia,  la  Cor- 
niola , i Criftalli  di  Monte  coloriti  , 

c fen- 
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e {enza  colore  fono  (lati  adoperaci  per 
ornamenti,  e per  malTerizie  di  Cafa, 
in  cui  il  prezzo  della  fattura  forpaf- 
fava  di  gran  lunga  il  valore  intrinfe* 
co  delle  Pietre  . Gli  Antichi  aveva- 
no il  collume  d’  intagliar  di  rilievo 
lopra  di  elTe  figure  o concave , o con. 
vefle,  che  oggidì  fi  llimano  alTai,  ma 
il  più  delle  volte  con  meno  ragione 
che  le  opere  moderne  della  fielTa 
forte  « 

Cofelle  Pietre  fi  lavorano  coll*  aju- 
Co  dello  Smeriglio  con  lamine  di  Piom- 
bo, Rame  , e Stagno  , o con  altri 
ifirumcnti,  ma  le  operazioni  comuni 
Tulle  Agate  fannofi  a Oberllein  con 
Pietre  da  mola  a bafib  prezzo.  All’ora 
qnando  una  cale  manifattura  fia  llabi- 
lita  in  un  Paefe  , è necellario  man- 
tenerla con  molta  indullria  , e pru-  ^ 
denza  fe  ha  da  reggere  al  capriccio 
della  moda;  mercecchè  per  quanto  la 
naturai  bellezza  delle  Pietre  pareche 
debba  {ofienerne  la  preminenza  , in 
qualche  tempo  però  lenza  fallo  Tee* 
meranno  di  credito  , ma  IpelTo  anche 

I » po-.. 
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potranno  riaverlo,  ed  cffere  ricondot- 
te al  primiero  valore. 

Le  Pietre  da  Mola  a Oberftein  fo- 
no di  colore  rollo,  e di  una  testura 
cos^  particolare,  che  non  ammettono 
polimento  , nè  fono  di  una  compofi- 
zione  troppo  fciolca. 

La  maggior  pane  delle  Scici  fi 
adoperano  per  fare  il  Vetro  , come 
pure  il  Quarzo  , le  Selci  , ed  i Ciot- 
toli, e le  Arene  Quarzofe.  Il  Quar- 
zo però  è la  materia  migliore  pel 
Vetro  , e adoperato  che  venga  colla 
debita  proporzione  rilpetto  all'  alcali, 
non  avverrà  mai  che  fia  di  leggie. 
ri  intaccato  dagli  Acidi  , come 
ipefle  volte  è fucceduto  al  vetro  for- 
mato con  altre  materie,  ex.  g.  alle 
* Bottiglie  piene  di  Vino  del  Reno  , 
e dì  Mofella  nel  viaggio  per  la  Chi- 
na . 

Nel  fondere  le  Min.  di  Rame  ado- 
pcrafi  il  Quarzo  per  rendere  Vitree 
le  Scorie , o per  vetrificare  il  Ferro  , 
il  Quarzo  efiendo  la  Pietra  più  utile 
per  lar  rivivere  il  Rame  . Il  trovar- 
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vifi  del*Quarzo  nelle  Pietre 
fleìn  della  Sezione  26  z. , come  pure  rìe^ 
Crogioli , ed  altri  vafi  contribuifce  piti 
che  altro  a farli  refiftcre  alla  Violen- 
za  del  Fuoco  , e par  anche  probabile 
che  la  materia  Quarzofa  renda  atte 
le  Mole  da  Macina  , e le  Pietre  da 
arruotare  agli  ufi  che  ci  proponiamo 
di  trarre  da  efie. 

SEZIONE  LXVIII. 

ORDINE  TERZO,  . 

Le  terre  delle  Granate,  Terr*  gra~ 
nate^.  La  materia  componente  laGra> 
nata,  ed  il  Bafalte  , falvo  la  piccola 
parte  metallica,  cfiendo indurata,  raf- 
fomiglia  alla  Clafic  filicea  quanto 
all’  efterna  apparenza  , e durezza  , 
quindi  avrei  leguito  ben  volentieri  l’ 
opinion  comune  di  confiderare  que- 
lle due  fofianze  come  nafeenti  una 
dall’  altra , ma  non  mi  ho  potuto 
perfuadere  a feguirla  per  le  qualità 
che  fono  per  elporre  della  Granata. 

I 3 I.  E 


, E più  fufibile  cd  anco  più  traf- 
parence  , o vitrea  nella  fua  teflj. 
tura,  quanto  meno  ha  di  metalli- 
co , il  che  ripugna  al  genere  Si- 
liceo . 

Quella  è forfè  la  ragione  , per 
cui  la  Granata  melchiata  col  Sa- 
le di  Soda  , puollì  in  un  pezzo 
dì  Carbone  mediante  il  Cannel- 
lo da  foffiare,  ridurre  in  Vetro; 
il  che  non  avviene  con  la  Polvere 
di  Selce,  e 

Per  la  (Iella  ragione  la  Granata 
più  trafparente  puoflfi  lenza  ag- 
giungervi niente  di  Sale,  ridurre 
a una  nera,  ed  opaca  Scoria,  va- 
lendoli del  Carbone,  e del  Can- 
nello. 

Per  quanto  lì  la  fino  ad  ora  , 
non  li  ritrova  pura  , o fenza  qual- 
che millura  di  Metallo  , c par- 
ticolarmente di  Ferro  , il  quale 
puolfi  ellrarre  con  li  (oliti  meto- 
di . 

La  Materia  della  Granata  nel  cri- 
Hallizzarfi , o fi  è tormaca  in  pie- 

cio- 
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ciole  feparate  quantità  , o altri- 
menti  ha  avuto  la"  forza  di  for- 
marfi  in  Criftalli  , ancorché  in- 
timamente racchiula  in  altri  Cor- 
pi , poiché  le  Granate  trovanfi 
il  più  delle  volte  difperfe  nell’ al- 
tre Pietre  folide,  c fpe0b  anco 
, nelle  piu  dure  , come  ne’  Quar- 
zi, c nelle  Hornflein  (a). 

l f . ■ SE- 

(a)  Egh‘  ^ certo  che  le  calci  metalliche  me- 
fchiate  con  le  altre  terre  , alterano  molto  la  lo- 
ro fufìbilità  , e Tappiamo  per  efperienza  , che  il 
Ferro  rende^  fufìbili  le  argillacee  , e particolàr- 
mente  le  micacee  j ciò  nonoftante  quantunc]iie  vi 
Ceno  delle  buone  ragioni  per  ravvifare  la  Grana- 
ta come  un  Qiiarzo  pieno  di  Ferro  , nientedime- 
no ficcome  il  Quarzo  fi  fa  meno  fufibile  coll’ ag- 
giunta del  Ferro  ftelfo  ( della  qual  cofa  la  Pietra 
Torrflein  della  Sezione  nella  Nota  ne  fa  fe- 
de Min.  Marziale  comunemente  mifia  col  Quar- 
zo come  altresì  la  fpezie  di  Quarzo  naturalmen- 
te mefehiato  con  qualche  metallo,  della  Sezione 
5+  ) vengono  ad  eflere  meno  fufibile  di  quello 
che  fia  la  Granata  , quindi  farà  meglio  chiamar 
la  Granata  una  Pietra  di  ordine  differente  , fino 
che  còn  (ufficienti  efperienze  poffiamo  aver  mo- 
tivo di  rninorare  il  numfero  delle  Terre  , febbene 
anche  arrivando  noi  a quella  via  a un  efatto  m®- 
t^o  di  ridurle  in  Claffi  , forfè  1’  ufo  economico 
di  cotelli  Corpi  richiedeva  più  tolto  una  tal  di- 

itri- 
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' SEZIONE  LXIX.  . 

I.  Granata  Granatus,  Pietra  pefante, 
e dura  che  fi  Criftallizza  in  forma 
di  palle  poligone,  ed  è iper  ilpih 
di  colore  rollo,  o rofficcio bruno. 
A Granata  mcfchiata  con  Ferro, 
Gran»tus  martÌMÌis , 

I.  Di  grana  irregolare  c grolTa  fen- 
za  figura  parziale  , Granatus  par- 
ticulis  granulatis  figurt  indctermina~ 
ta.  Granat-ftein  in  Tedefeo. 
a Rolficcia  bruna  dalla  Min.  detta 
Granar  fkierpningcn  nella  Prov. di 
VVcftmanland. 

h Bian- 

firìbuziotie  dì  eflì  , che  tocchi  pii  la  loro  prefen- 
te  efiflenza , di  quello  che  quella,  da  cui  traggo- 
ro  la  loro  origine  . La  terra  delle  Granate  , per 
quanto  io  fappia  , non  fi'  è per  anco  trovata  fe 
non  fe  indurata  , e come  tale  viene  divifa  in 
Granata  , e in  fiafalre  , e ciò  piò  riguardo  alla 
figura  de’  loro  Criftalli  , che  per  altra  cofa  , feb- 
bene  anche  il  loro  colore  infl.iifce  in  quella  divi- 
lione  . Io  ho  feguilo  qui  il  Coflume  , che  forfè 
avrà  qualche  altra  ragione  , ancorché  fia  fallo  il 
fondamento  fui  quale  viene  appoggiato. 
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h Bianchiccia  gialla  dal  Villaggio  di 
Gdrborn  in  VVermeland. 
c Pallida  Gialla  da  SilcHoberget , 
Vefterfilfucrbeget  in  Svezia. 

1,  Granata  criAallìzzata  , Gmnatus 
cri/ìaìUfatus . 

a Nera  da  Svvappavvari  in  Lappo* 
sia. 

h Roffa , femitrafparente  j e fcrepo- 
lata  da  £ng(o  in  VVeftmanland. 
Tralparente,  granatus  gemma, 

€ Rodìccia  gialla  trafparente,  il  Gia- 
cinto, Hyacintus  gemma  da  Green* 
land,  e da  Bergen  in  Norvegia; 
lo  non  lo  di  certo,  fé  il  Giacine 
to  orientale  , e quello  di  Siberia 
fiano  della  flefla  fpecie  , ma  quella 
Granata  di  Groelandia  vendefi  da 
Gioiellieri  come  un  Giacinto. 
d Roflìccia  bruna  da  Kallmora  , e 
Stripas  in  VVeftmanland. 

' e Verde  da  Eibenllack  in  SalTonia  , 
c da  Gellebcck  di  Norvegia. 
f Gialliccia  verde  da  Gellebcck* 


SE- 
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SEZIONE  LXX. 

B Granata  mifta  con  Ferro,  e Sta* 
gno,  CréMtus  crocis  martis , ó’Jovis 
mixtus . 

I.  Di  Grana  grofla  fenza  figura  de* 
terminata  , Gr»natus  particuUs  gra- 
nuUtis  figura  indeterminata, 
a Nericcia  Bruna  daMoren  inVVe* 
ftmanland. 

3.  Criftallizzata.  ^ 

a Nericcia  bruna  dal  medefjmo  Iuo*> 

go 

t Verde  pallida  , o bianca  da  Go* 
kum  in  Dannemora  nella  Prov. 
di  Upland.  1 fopraintendenti  al- 
le Min.  Brandt  e Rinman  han- 
no pubblicato  alcuni  efperìmenti 
fu  quella  fpecie  di  Granate  nel- 
le Memorie  della  Reale  Accade- 
mia delie  Scienze  di  Stockolm* 


SE- 
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SEZIONE  LXXI. 

C Granata mifta  con  Ferro,  e Piom- 
bo, Granatus  caìcibus  martis^  &Sa» 
turni  mixtus  . 

I.  Criftallizzata. 

a Rofficcia  bruna  da  Ariet  nella 
Prov.  di  Smoland  . Goccila  fu 
feoperta , ed  accuratamente  de- 
fcricta  dalSignor  Von  Svvab  (a), 

SE* 

( a ) Air  ora  che  qualche  fpezie  di  Granata 
fi  ha  da  metter  alla  prova  per  vedere  il  Metallo 
che  contiene  , il  ferro  fi  vuol  fondere  ed  eflrarre 
fecondo  il  folito  procelTo  , e fe  la  Granata  tiene 
a un  tempo  lèe/To  Stagno  , e Piombo , quelli  due 
metalli  faranno  inclufi  nel  Ferro  , ciò  non  ollan- 
te  fe  fi  volclléro  eftrarre  ballerebbe  efporlo  a^  un 
calore  accrefeiuto  per  gradi  , poiché  all’  ora  si  lo 
Stagno,  come  il  Piombo  trafudano  in  goccie  qua- 
li puri,  quantunque  con  qualche  piccola  porzione 
di  ferro. 

Le  Crillallizzazioni  delle  Granate  fono  tanto 
differenti  le  une  dall’ altre,  che  alcune  hanno  una 
maggiore  , ed  altre  una  minor  quantità  di  facce, 
ma  ciò  non  ha  relazione  alcuna  o col  contenere 
metalli,  o con  il  loro  colore,  o con  la  loro  tra- 
fparenza  , laonde  per  fuggire  una  inutile  molti- 

pii- 
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SEZIONE  LXXir. 

\ 

t,  Bafalte  Bafaltes  Corntus  Cri/iallifa~ 
tus  Vi^alltrj  ; flannum  cryfìaliis  colu- 
mnaribus  nigris  Unnici  . Sorte  di 
Pietra  pefante  , e dura,  che  fi 
forma  in  crifialli  di  figura  prif- 
matica,  ed  i cui  principali  colo- 
ri fono  neri  , o verdi  . La  gra- 
vità fpecifica  èlaftefia,  che  quel- 
la della  Granata,  vale  a dire  tra 
3000.,  e 3400.,  ancorché  fcm- 
prc  in  ragguaglio  della  loro  dif- 
ferente folidità. 

A Bafalte  mifto  con  Ferro  , Bafal- 
t€S  martialis 

X.  Di  grana  grolla  con  figura  inde- 

^ ter- 


plicità  di  defcririoni  ho  ommeiTo  tale  varietà  , 
e foltanto  ho  detto  che  fono  rotonde  , o sferiche 
con  facce;  fenza  dì  che  non  fi  è fcoperta  fino  ad 
ora  alcuna  figura  in  elTe  affatto  particolare , poi- 
ché il  Cranatus  dodecaedros  ex  Rhombis  Linnei  è 
difperfo  dovunque  nelle  Pietre  di  Kongsberg  in 
Norvegia . 


\ 


MI  Sta- 
temi ina  ta  , Bajaltes  particulis  p»lp»* 
hilibus  fi,^ura  indeterminata  , 

4 Verde  da  parecchie  Min.  di  Ferro 
di  Svezia. 

SEZIONE  LXXIII. 

z,  Scagliofo  5 o laminato  , Bafaltes 
jpatofus 

4 Verde  carico  ( la  matrice  degli 
Smeraldi)  dall’Egitto  (a). 

b Verde  pallido  dalla  Prov.  di  V Veft. 
manland  ec. 

c Bianco  dalla  Finlandia  , e dalla 
Prov.  di  Nerixe  ec.  Cotefto  fi  ha 
molto  frequentemente  nelle  Pie- 
tre calcarie  icagliofe , e i colori 
cambiano  dal  verde  carico  al  bian- 
co, a proporzione  , che  contiene 
più,  o meno  di  Ferro. 


SE- 

t-  * * j o Matrice  degli  Smeraldi  de- 

gli Autori  è un  bel  pellucido  , e vero  Quarzo 
di  un  color  verde,  o di  Smeraldo,  e non  una  Pie- 
tra di  quelt^  fpezie.  D.  C 
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SEZIONE  LXXIV. 

Fibrofo  , Bafaltts  particulis  fibro/tS 
CccKle  or  stiri  ftriato  , pare  che 
fia  compoAo  di  fibre,  o di  fili  di 
Vetro. 

A Di  fibre  parallele  j ^gfaltrs  fibrii 
par  alleiti . 

4 Nero  dalla  Prov.  di  Jetncland  ^ 
dall’  Ifola  di  Uto  nel  Lago  Ma- 
laren  ec« 

b Verde,  nella  maggior  parte  delle 
Min.  di  Ferro  della  Svezia. 

c Bianco  dalla  Prov.  di  VVefiman- 
land  , da  Lìllkyrkie  di  Nerìkc  , 
e da  Parga^  in  Finlandia. 

. B Di  fibre  concentrate  , Baftltes  fi. 
brìi  concentratis  o fia  fatto  a fog- 
gia di  flelle. 

4 Nericcio  verde  da  Solberg  in  VVcrt- 
manland  ^ dove  trovafi  infieme 
con  una  Vena  di  Piombo  grani- 
ta come  r acciaio  c chiamafi  ve- 
na di  Pino  dalla  fomiglianza  ai 
rami  di  detto  albero . Quefia  fpe- 

de 
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eie  di  Bafalce  fi  ritrova  anche  iti 
Uto. 

b Verde  slavato  ^ da  Kerrbo  in  Weft* 
manland. 

( Bianco  da  Lillkyrkie  di  Nerike  , 
in  VVedmanland  ed  a Pargas  in 
Finlandia. 

SEZIONE  LXXV. 

4.  Bafalte  CriHallizzato , Èafaltes  cry- 
/ìallifatus  é 

4 Nero , di  Francia , dalla  ProV . di 
Weltmanland,  daUmea  inLap- 
ponia  , e da  OHerbottn  in  Sve« 
zia  • 

h Verde  carico,  da  Salberg  in  VVeft- 
manland . 

c Verde  sbiadato  , da  Norberg  in 
VVeftmanland- 

i RolTiccio  bruno  da  Sorvvik  ia 
VVellnnanland  , e dalla  Prov.  di 
Nerike.  tl  Taufflicin  di  Balilea  è 
di  quello  colore , ed  è formato  da 
due  Crillalli  efagoni  di  Bafalte 
uniti  inbeme  a foggia  di  Croce, 


*44  ^ 

ed  è chiamato  in  Latino  Lapis 
crucifer,  o pietra  Croce  (a) 


SE- 


( a ) Non  è impoflìbile  che  vi  pofTano  effere 
alcune  fpezie  di  Bafalte  , che  oltre  al  ferro  con- 
tener polTano  anche  Stagno , o Piombo  , come  le 
Granate,  ma  non  ne  fono  affatto  convinto  , feb- 
bene  mi  fia  flato  detto  , che  fi  è eflratto  Piombo 
da  un  Bafalte  di  Umea  in  Lapponia  , e pare  an- 
che molto  probabile  che  i Bafalti  trovati  nelle 
Min.  di  (lagno  pollano  contenere  (lagno.  Qui  fon- 
▼i  alcuni  Crillalli  di  Bafalte  , che  fono  fulibili  a 
un  grado  maggiore  di  qualunque  altra  Pietra  , e 
fono  fempre  di  una  Bruttura  vitrea  , e femitraf- 
parcnie . 

La  figura  di  quello  Bafalte  è incerta  , ma 
fempre  prifmatica  , quel  da  Yxfio  è quadrangola- 
re, il  Francefe  ha  nove  laii  , o facce  , e il  Tau- 
ffjiein  è efjgono. 

( 4*  ) Piitra  Croce  viene  comporta  da  due 
Clarti  , perchè  la  Bafe  è un  Fluor  ( vedi  le  mie 
Lezioni  ) e le  braccia  della  Croce  fono  concre- 
z’oni  di  Bifalte  fecondo  1’  Autore  . La  denomina 
Basler  Tauff'jlein  . S‘  egli  intenda  per  Batler  la 
Città  di  Bafilea,  come  già  ho  tradotto  , o fe  in- 
tenda Bes/er  che  prima  l’ha  defcritta  non  lo  fo  , 
ma  certo  la  non  fi  trova  nè  a Bafilea  , nè  nelle 
vicinanze  , fendo  per  quanto  sò  un  folfile  locale 
detto  di  S.  Giovanni  di  Compoftella  in  AnJalufia 
di  Spagna.  D.  C.  . 
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SEZIONE  LXXVI, 
Ojfcrvazioni  full  a Spezie  delle  Granate, 

Air  ora  quando  quella  fpezìe  con- 
tiene tanto  Ferro,  che  giovi  il  lavo- 
rarla, viene  cunfiderat^  come  lina  buo- 
na Min.  di  Ferro,  e non  fi  bada  al, 
tro  al  fuo  naturai  carattcte , nel  mo- 
do fteffo  che  fi  opera  colle  Argille  ^ 
c con  i Diafpri  contenenti  Ferro,  im- 
perciocché la  ricchezza  dei  metallo  in 
quelli  crelce  in  graduate  progrellio- 
ni , fino  che  acquillano  il  colore  e 1* 
apparenza  del  Ferro  Hello. 

Cosi  una  fpecie  di  Granata  fondefi 
in  una  Ferriera  poco  lontana  da  £i- 
benflock  di  Sallonia  , e la  medcfima 
fpezie  trovali , e potrebbe  eflcrc  lavo- 
rata a Moren  in  VVellmanland  . I 
Dialpri  a quello  fine  lono  luli  in  Un- 
gheria , e le  Argille  in  Inghilterra  j 
ina  ficcome  la  maggior  parte  delle  Ipe- 
xie  delle  Granare  contengono  cosi  pe- 
to Ferro  che  hanno  lohanto  tra  il 

K fei 
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fei  e il  dodici  per  loo.  il  che  fa  una 
vena  troppo  milera  onde  lavorar  fi 
pcffla  con  qualche  vantaggio  in  qua* 
lunque  parte  del  Mondo,  il  redo  , <! 
la  più  gran  porzione  eflendo  unafem* 
plice  terra,  quindi  deefi  in  una  Sto- 
ria naturale  confideratla,  e riporla  tra 
le  Terre. 

I Grani  di  Stagno  ovvero  (ìranmm 
cry/ìallifatum  ddU  Sezione  i8i.  fa- 
rebbero dati  ammeflì  in  quell’  of- 
dine  I.  Se  fi  avelie  faputo  , che  al- 
cuni di  efli  conteneiiero  lo  Stagno 
in  proporzione  cosi  piccola  come  il 
cinque  per  loo.  eflendo  queda  la 
maggior  quantità  , che  ottener  fi 
polla  dalle  Granate  2.  Se  fofle  pro- 
vato, che  una  calce  di  Ferro  fofTeme* 
fchiata  con  efC  come  avviene  nella 
Granata  3.  Se  potefii  credere,  che  la 
Calce  di  Stagno  prendefle  da  fe  una 
sferica  , e poligona  figura,  nel  fuo 
induramento  come  la  prende  la  Gra- 
nata . I bianchì  grani  di  Stagno  della 
Sezione  zio.,  da'  quali  niente  diSta*^ 
gno  , ma  folo  Ferro  può  cdrar- 

' re, 
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fé,  potrebbonfi  con  piti  ragione  am- 
incKcre  in  queft’  ordine  , fe  non  fof- 
fcro  tanto  refrattari  al  Fuoco  , e fe 
non  deflero  alla  fine  fufi  da  fe,  o col 
Borace  un  Vetro  chiaro  e fenza  co- 
lore tuttodiverfo  da  quello  della  Gra- 
nata , la  qual  differenza  nafee  dalla 
varia  fufibilità  di  quelle  due  fofian- 
±c. 

La  Granata  , e il  Bafalte  non  mi 
fono  per  anco  noti  in  forma  di  una 
Tetra  , o di  una  Argilla  fecondo  1’ 
Idea  che  noi  abbiamo  di  quelli  due 
corpi.  Vero  è che  vi  ha  un  Bolo  tro- 
vato in  Svvappawari  di  Lapponia  , 
che  ha  la  flefla  figura  della  Granata, 
c la  horn  blende  della  Sezione  88.  ef* 
feodo  più  dura  di  quello  Bolo  ha 
Ipcffc  volte  1’  apparenza  del  Bafalte  .’ 
Noi  non  poffiamo  far  altro  , le  non 
che  ipoteticamente  crederle  più  vici- 
ne al  genere  delle  Granate  , non  a- 
vendo  per  anco  ritrovato  un  piodo 
di  lepafare  le  Tetre  da’ metalli  in  ef- 
fe contenute  fenza  diflruggerc  la  loro 
forma  naturale,  e particolarmente  dal 

K a Fcr- 


«5  14»  ^ 

Ferro  , che  fuol  cfrere  cosi  ftretta» 
mente  unito  ad  efTc  , come  fe  foffij 
una  parte  coAitutivd  nella  loro  |opf 
inazione . 

LEZIONE  LXXVII, 

ORDINE  QV^RTOn 

Le  Terre  Argillacee,  sArgilUcu y 
11  principal  carattere  per  cui  di4 
Hinguer  li  pofTono  quelle  dalle  altre 
Terre  fi  è l’indurarfi  cbefanno  al  Fuo^ 
co  , ed  elTendo  compolle  di  fottilillì* 
me  particelle  ; quindi  hanno  una  rmor* 
ta  e folca  apparenza  all’  ora  quando 
fiano  Ipezzate . Inoltre  ve  ne  lono  al- 
cune di  quella  dalle,  che  diventano 
tenere  nell’Acqua,  edelfendofolamente 
inumidite  diventano  duttili  e tenaci , 
quelle  diconli  comunemente  Argille  • 
Alcune  crepano  nell’acqua,  dopo  aver, 
ne  alTorbito  una  buona  porzione , ma 
non  s' intenerilcono  , e quindi  fono 
nel  primo  grado  dell’ induramento:  al- 
cune alTorbono  l’aoqua  ma  npn  ilcre- 

po> 
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Jioìano,  nè  fi  fanno  in  pezzi  , cotefté 
ibiiò  anche  più  indurate;  e fìnàlcnen> 
te  hannovi  alcune  in  cui  l’acqua  non 
fci  può  éntrare  . Così  tenendo  dietro 
òlla  fuccefiiva  graduazione  dell’  indu- 
Iramcnto  di  una  materia,  che  in  tut- 
ti quefti  càfi  facilmente  difcuoprefi 
feffere  la  ftelTa , uno  può  con  gran  ra- 
gione conchiudere  , che  la  durezzd 
del  Diafpro  per  avventura  potrà  efle- 
re  1*  cftremo  grado  , e che  perciò 
quefta  Pietra  è formata  da  una  fo- 
ftanza  argillacea  ( Sezione  6^i  ) che 
già  da  molto  tempo  pofilede  una  qua- 
lità i che  le  altre  Argille  non  ponnd 
acquiftare  fuorché  coll’ ajutb  del  Fuo- 
co; avendo  irioltte  la  qualità  de’ Boli 
( Sezione  i6.  ) che  fondoofi  al  Fuo- 
co colle  calcarle  ; e colle  altre  Ter- 
re. 
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SEZIONE  EXXVIII. 

A Terra  da  Porcellane  , Terra 
' celhnea  vulgo  Argilla  ,^py^a  . JE’  a(- 
fat  refrattaria,  c non  li  può  fqua- 
gliare  a qualunque  piii  gagliar- 
do ordinario  Fuoco  , le  non  Te 
ài  grado  di  una  tenerezza  vifco- 
(a  : lenza  perdere  la  fua  forma 
diviene  all’ora,  elfcndo  (pezzata, 
di  un  lucido  tofeo  , c di  tenitu- 
ra lolida  , batte  Fuoco  col  fuci- 
le , ed  ba  per  confeguente  le 
migliori  qualità  , onde  i Vafi  da 
efla  formati  , poffono  rcfillcre  a 
un  calore  fondente  , e bollente  , 
come  anco  contenere  i lali  , c 
gli  acidi.  Hitrovafi 
Pura. 

A difiuGbile  nell’ aqua. 

Coerente  e fecca . 
é Bianca  dal  Giappone  . Ho  vedu- 
to una  radice  di  albero  cambia- 
ta in  quell’ Argilla  . Vedi  l ap- 
pendice Sezione  zSj. 

" Pria» 
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%.  Friabile  e fecca. 

0 fianca,  nelle  fenditure  delle  Mon- 
tagne in  VVeftmanland  e fra  il 
Carbone  nelle  cave  dello  fteffo  a 
■Boferup  nella  Provincia  di  Sca- 
' nia  ■(<»). 

II.  Mefchiaca  col  Flogiftico , e con  una  ' 

picciola  quantità  di  foftanze  ete- 
rogenee  inleparabilì,  Terra  porcel- 
loitica  pblogifto  , aliifqut  beterogeneis 
minima  portione  mixta  . Di  quelle 
vi' fono 

A Diifulibile  nell’ acqua. 

> 0 Bianca  , ed  ontuola  terra  da  Pip- 

pe  da  Colonia  , e da  Maftricht . 

Una  meno  ontuofa  trovali  in  pic- 
ciole  fenditure  di  una  Vena  di 
Lapis  olluris  a Svvarcvvick  nella 
Prov.  di  Dalarne. 

K 4 è Di 

( a ) Quelle  Argille  lì  polTono  chiamar  pu- 
re che  doi^  effere  fiate  bruciate  rimangono  intie- 
ramente  bianche , avvegnaché  fieno  fiate  efpofte  a 
un  vivo,  e fondente  fuoco,  e fi  potrebbe  doman- 
dare fe  tali  Argille  non  debbono  effere  un  poco 
ruvide  0 almeno  non  ontuofe  al  tatto. 


! 


Digiiized  by  Google 


^ >5»  m 

b Di  colore  di  Perla,  da  Maftricht. 

e Tirante  al  Turchino  grigia  , Ls 
beile  terre  ghtfe  da  Montemartre 
vicino  a Parigi. 

à Grigia  , di  Francia  , da  Helle  ^ 
BoHempin,  e dalla, Scania. 

e Nera , la  terre  noire  da  Montmar- 
tre. 

f Violetta  dallo  (leflb  luogo  (•), 

SE- 

( a ) ChecontenganoiI  Flogiflico,  vedefi  dall' 
efporle  a un  vivo  e gagliardo  Fuoco  , in  cui  di- 
ventano affatto  nere  internamente  , prendendo  1* 
apparenza  della  Selce  comune  , non  folo  rifpetto 
al  colce  , ma  ancora  riguardo  alla  durezza  , ma 
fe  vengano  rifcaldate  gradatamente  divengonopri- 
ma  bianche,  e poi  di  color  di  Feria.  Più  che  pa- 
jono  ontuofe  ( il  eh"  fi  raccoglie  ramo  da!  fen- 
tirle  lifeie,  cd  ontuofe  col  tatto,  quanto  dall' ef- 
fere  luccicanti  , calchiate  che  fiano  coll’Unghia  ) 

fiiù  contencono  ancora  di  Flogiftico.  Egli  è diflìci- 
e a flabilire  fe  quello  principio  infiammabile  co- 
sì llrettamente  aderente fia  la  cagione  del  già  men- 
tovato colore  di  Perla  , e fe  effo  impedifca  che 
non  fi  riducano  bianche  in  un  fuoco  gagliardo  , 
ciò  non  oftanfp  neffun  altra  eterogenea  materia 
lì  può  da  effe  eflrarre  dalla  rena  in  fuori  , che 
da  alcune  fi  può  feparare  col  mezzo  dell’  acqua  , 
ma  la  rena  non  toglie  alcuna  delle  parti  collitu- 
tìve  delle  Argille  : Se  fi  fanno  bollire  nell’  acqua 
regia  per  eftrarvi  ?1  fèrro  perdono  la  loro  vifeofita  . 

Nel- 
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SEZIONE  LXXIX. 

B Induratr  ; riefce  ordinar iam  ente 
• ontuofa  al  tatto  e > ptit  o meno 
difficile  ad  efiere  ridotta  in  mo> 
delli,  o lavorata  (ul  Tornio  in 
ragguaglio  de*varj  gradi  della  Tua 
duretza  , non  fi  diffónde  nell’ ac* 
qua,  diviene  dura,  e aflai  refrat* 
tarla  al  Fuoco  : pedata  , e me* 
ichiata  coll’  acqua  non  fi  form* 
facilmente  in  una  pada  ; niente” 
dimeno  le  fi  tratti  con  qualch^ 
diligenza  , può  cuocerti  al  Fuoc^ 
in  una  Mafia  , che  efiendo  poi 
{pezzata  dà  a vedere  una  fpa« 

gno,.  ' 

Nelle  Argille  meno  ontuofe  ho  trovato  del  puro 
Quarzo  iti  grani  maggiori,  grandi,  e minori ^ 'ma 
non  ardirei  di  aiTermare  che  una  cola  lìa  prodot- 
ta dall’  altra  per  le  ragioni  dette  nella  Sezione  9. 
s.  Ho  parimenti  veduto  , che  quella  forte  di  Ar- 
gilla in  certe  occafìoni  s’  attira  il  Flogiftico  dal 
Fuoco.  Codelle  oHèrvazioni  pcflbno  fervire  come 
tanti  cenni  ai  meno  efercitati,  i quali  vogliono  efar 
minare  le  Argille  tante  utili,  agli  economici  ufi. 


Digitized  by  Google 


/ 


j^ofa  , e porofa  teflìtura  ; £fTa 
prende  il  più  delie  volte  e fen- 
za  molta  fatica  un  bel  polimen- 
to,  e trovali  . - 

I.  Compatta  , c tenera  IPmuìcuUs  im-, 
pilpabitibus  moliis  SmeSis  , Btian- 
^on,  o Creta  Franccle. 

« Bianca  da  Lauda  End  in  Corno* 
vaglia. 

• k Gialla. 

€ Rolla  e bianca  da  Lands  End  , 

' il  Sapone  follile  dagli  Svizzeri  . 
Ella  ralTomiglia  al  Sapone  diSpa*. 

' gna. 

r 

sezione  lxxx. 

».  Solida,  c compatta  , PartUu/U  iat-r 
palpubtlibus  lolid».  Steatite,  e ao- 
,che  Sapone  di  Pietra. 

• # Bianca  , o verde  pallida  da  Rif- 
ver  in  Norvegia  da  B^rcuth  e 
Sikfiobergct  di  Wcftmanland. 

h Verde  carica,  daSalberg  diWeft» 
manland,  da  Svvartwick  di  Da- 
larne , da  Jonufvvandò  in  Lappai 

pia. 
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^ia  3 e da  Salvìfto  in  Finlan- 
dia cc. 

f Gialla  da-Juthyllen  nella  Provi, 
di  V ermeland , e dalla  <jPbi^ 

(ih 


SE, 

( a ) Egli  è molta  3if5dle  dafcrivere  tutte  Iq 
varietà  di  faponi  di  Pietra  riguardo  alla  loro  du- 
fczza,  e tenerezza,  non  potendoli  compararli  con 
ima  mifura  lifla  . Quelli  da  Rifver  , oiklioberg  , 
C dalla  China  fono  di  gran  lunga  più  duri,  e più 
folidi  della  fpecie  Inglefe  da  Lands  End , chè  ronn- 
pefi  colle  dita  , ma  fono  teneri  a confronto  di 
quel'iO  di  Salberg  detto  Serpentino  , ancorché  tut- 
te e due  quelle  varietà  fi  polTano  adoperare  per 
ridurle  in  forme  , e lavorarle  fu!  tornio  . Le  più 
tenere  non  fono  però  tanto  foggette  a fcropolature 
ell'endo  lavorate  come  le  più  dure  , ma  nelTuna 
di  quelle  varietà  trovali  l'n  terra  fenzia  elTeré  fpar- 
fo  di  qualche  vena  ontuafa.  Quando  ve  ne  fieno 
troppe,  e troppo  vicine ie  une  alle  altre  rendono 
la  materia  inetta  agli  ufi  , e di  quella  fpecie  fe 
ne  trova  grari  numero  a Salberg  , ed  a Svvart- 
vvik.  maggior  parte  de’ Saponi  di  Pietra,  che 
trovali  in,  Svezia  fonò  feminati  di  Mica  , ed  all’ 
óra  fi  dà  loro  il  nome  di  Lapis  ollarìs  della  Se- 
zione 26J. 
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SEZIONE  LXXXL 

Solida  i e di  particelle  vifibilì  ^ 
So/iJa  psrticuiis  majoribuy  , Pietra 
(erpentina.  Lapis  ferpentinus . 

I.  Di  fibrofe,  e coerenti  particelle 
Lapis  Jerpentinus  fibrofus , Quella 
compolla  di  una  fpecie  di  fibre  ^ 
e potrebbeli  confondere  coli’  As> 
beilo  , fé  le  fue  fibre  non  follerò 
tanto  attaccate  le  une  alle  al- 
tre, che  non  fi  veggono,  all’ora 
. quando  la  Pietra  è tagliata  , e 
polita . Le  fibre  (Ielle  fono  gran» 
di  c pajono  avvolte  , c atrvrti- 
gliate  infieme. 

B Verde  carico  ; vendefi  per  il  La- 
pis nepbriticus  , c fcavafi  in  certi 
luoghi  incogniti  di  Germania* 
b Verde  chiaro  da  SKienshittan  ili 
Wellmanlaod  e fi  ula  dagli  ope- 
rai di  Lamine,  o Piallre  di  me- 
tallo in  vece  della  Creta  Fran- 
2efe* 


' SE- 
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SEZIO  N E LXXXIi; 


Pietra  Serpentina  dì  grana  fina, 
Serpentinus  particulis  grànultuit  ^ Ser- 
pentino di  ^oeblu^  « ' ' 

» Nero, 
b Verde  carico. 
f Verde  chiaro, 
d Roflb, 

t Turchino  grigio, 

/ Bianco . 

Cotefti  colori  fono  tutti  mefebiati 
inficme  nella  Pietra  ferpentìna  di  Zoe- 
blitz , ma  il  verde  fi  è il  colore  pre^ 
dominante . 

SEZIONE  LXXXIIL 

j.  Mefchìata  con  ferro,  Terrg  pontU 
Ignea  mar  (e  mixta.  Queifta  è 
A Diffufibile  nclf acqua. 

9 Rofla,  la  terre  rouge  daMonimaf- 
tre,  c dalla  China. 

Alcuni  de’  Mattoni  portati  qu\  da 


^ I5S  ^ 

(Cèrti  iiioghi  dì  Germania  pajono  fat- 
ti di  quefia  force  di  Argilla. 

B indurata. 

1;  Terra  di  Sapone  follile  marziaie  ^ 
Creta  Brianzortica  matti  ai  h , 

#'RofTa  da  Jarsberg  di  Norvegia  i 
E'  anche  mida  con  qualche  ma- 
teria calcaria.  • 

i Sapone  fofGlc  Marziale  , Steetites 
martialis . 

4 Nero  da  Sundborn  in  Dalarné 
di  Wermeland , e da  ÒfFerdal  in 
Jemtland. 

h Rollo  da  Telemarken  in  Norve- 
gia (4). 

SE: 

( a ) Pofciacchè  il  Ferro  rende  l' Argille  det- 
te refrattarie , come  pure  le  altre  più  facilmen- 
te fufìbili  di  quello  che  fieno  dafe,  potrebbefi  do- 
mandare m qual  modo  determinar  fi  potefTe  la 
^zie.  di  materia  Argillacea  da  cui  quelli  Saponi 
iofTero  formati  ? A quello  è facile  il  rifondere  ^ 
che  s’ incontrano  infieme  ne*  medefimi  llrati  col- 
r Argilla  della  porcellana  , eh'  efli  hanno  tut- 
ti i medefimi  fegni  ellerni  , e non  differilco- 
no  dall*  Argilla  fe  rion  fe  nel  colore  , elfendo 
rodi  , bruni  , o neri  fecondo  il  metallo  in  elTl 
contenuto  , che  fono  più  refrattari  al  Fuoco  di 
qualunque  altra  Argilla  marziale,  e che  quantun- 
que 
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B Lithotharga , KeffekiJ  de*  Tartari  ; 
Ho  dato  qucflo  nome  a una  fpe- 
cie  d’ Argilla  che 

I.  Eflendo  (ceca  riefee  tanto  graffa' 
c vifcola  come  i)  Sapone,  ma 

. 2.  Non  è intieramente  diffufibile  nell* 
acqua  , in  cui  (olamente  fi  ri- 
duce in  pezzi,  o in  gran  bocconi 
Ornili  a una  maffa  di  ricotta.  , 

3.  Nel  fuoco  facilmente  fondefi  in  ' 
bianca,  rofficcìa  fpumofa  Scoria, 

e perciò  diventa  di  maggior  vo- 
lume deir  Argilla,  prima  che  fof. 
fe  fufa. 

4.  Spezzafi  in  pezzi  fcagliofi,  ed  ir- 
regolari^ 

A Di  groffe  particelle. 

a Grigia  dal  Villaggio  di  Ofmnnd- 
sberget  di  Retvvik  in  Dalarne  , 

• X e là 

?ae  pofllno  efTere  ridotti  tali  da  fomigliar  una 
coria  nera  , o di  Ferro  , cflì  ritengono  ciò  non 
ottante  la  loro  forma. 


<t^  160 

è là  chiamafi  terra  fuUonum  ; Ne 
viene  fatta  parola  in  una  rela> 
zione  di  Ofnìun  • Osberget , pub- 
blicata negli  Atti  deir  Accade- 
mia delle  Scienze  di  Stocl^olm 
dell’  anno  i739>  <1^1  Prefidente 
delle  Min.  Tilas. 

b Bianchiccia  gialla  dalla  Tartaria 
Crimea  , dove  chiamafi  Kt_ff(kn  , 
e dicefi  che  fi  ufi  per  lavare  in 
luogo  di  fa  pone. 

B Di  Particelle  molto  fine. 

■ 0 Gialliccia  bruna  , Terra  Lettimi  . 
£ di  una teificura  lucente,  limet- 
te in  Pezzi  nell’  acqua  con  uno 
ftn-pito  a fcoppi,  e più  indurata 
della  precedente  , ma  ha  poi  lo 
fiefie  qualità  ( < J. 

SE- 

( a ) Qiiefta  non  fipoò  chiamar  propriamen- 
t*  terra  fuflonum  , poiché  niente  di  firn  ile  li  ado- 
pera nel  foiare  i panni  lani  , nè  verifimilmente 
fi  potrà  applicare  ( * ) . Inoltre  è un  Argilla 
alTaì  rara  : per  quanto  polTo  (apere  non  trovali 
indurata  , e fe  in  qualche  tempo  potefle  fcoprir- 
ftne  , farebbe  necellario  efaminare  , fe  non  fbflTe 
Ona  EeuHte  ( cioè  una  Terra  dell’ottavo  Ordine) 
o almeo)  qualche  coti  di  Ibmigliantc  riipetto  a- 

gU 
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S E Z I O N E-  LXXXV. 

. ir. 

C 3q1o  , Boius  . Effa  è uaa  fina  , 
denfa  Argilla  di  varj  colori 
, contenente  molto  Ferro  , il  che 
, rende  impoflìhile  a faperc  le  na- 
' turali-,  c Specifiche- qualità  del 

« .Bolo  fielfo  con  qualche*' metodo 
« facile  fino  ad  ^ ora  conofeiuto  • 
Non  fi  ' ammollifce  facilmente 
nell'Acqua,  al  contrario  di  quello 
che  fanno  le  Argille  da  Porcellana 
-e  le  comuni  notate  colle  Let- 
^ tere  (A)  ed  E , ma  o fi  fà  in 
• pe^^i  in  forma  di  piccioli  grani  , 
0 rigetta  l’Acqua , e non  fi  può 
L tenr 

. t 

gii  efiètti  prodotti  sì  nell*  una  che  nell*  altra  dal 
Fuoco.  _ • • 

* ( * ) Siccome  la  miglior  par.te  della.  Teàra 

fulhnum  non  è a^riyata^  allp  mani  deU*  Astore  , 
così  non  è maraviglia  , che  la  efclucia  dal  fuo 
▼ero  luogo.  La  vera  Tirm  fuHonum  d’Inghilterra 
è per  1’  appunto  fitpilc  alla  Lithomar^a  in  tutte 
}e  fopradette  qualità  , e rifpetto  alla  telTitura  e 
al  colore  fi  avvicina  tnoltQ  alla  Lithomarga  dcl<« 
U teuer*!  A ( EJ. 


rendere  duttile.  Nel  Fuoco  diven- 
ta  nero,  -ed  ali' or»  vlener'atcrac> 
to  dalla  Calamita. 

S E Z I O N E^LXXXVI. 

I,  Boli  fciolci , e friabili  ; o pure 
quelli  che  ù polverizzano  ' nell* 
Acqua  • 

0 Bolo  color  di  Carne  da  Kriftienf* 
berg  in  Wcllmanland . 

1 Rodo 

].  Fino,  BoIms  xArmrnusl 
3.  Di  Grana  grolla,  Bolus  communfs 
■ offidnalis  dalle  Cave  di  Pietra  are- 
. naria  di  Orfa  nella  Prov.  di  Oa« 
• lame.  • 

3.  Duro,  Ttrr0  rubrica» 
c Verde,  Terre  verte  in  Francefe. 
1.  Fino  dallTtalia'. 

3,  Di  grana  grofla  daStendorp  nella 
Prov.  dì  VVeftrogpzìa.  , 
d Turchino  grigio  da  Stallbergec 
. . in  Svezia.  Quello  è duttile  fino 
che  trovali  nella  Montagna  , ma 
lemprc  ;:ipcllc  T Acqua  , contiene 

40- . 
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40.  per  100.  di  PefTó  ^ il  qual 
T roccglto^cftrattò  che.  fia  , e tufo 
in  Crogiolo  chiufo  , fi'cfiftallizza 
fullà  fuperficic* 
t Grigio^ 

i.  Criflalli22ato  in  una  sferica  e pò** 
f ligona  figura  da  Svvappavvarì  in 
Lapponia. 

1.  D’ in  dece  fini  nata  figura  da  Cren* 
' . gerbcrget  in  VVcftmanland  (a)i 
•Li-  SE- 

( a 3 I^el  ienipd  j cfie  lé  terrté  jigiÙàta  erà^t 
Ilo  molto  in  ufo , i Dreghieri  procuravano  di  aVer-> 
le  dogni  colore  ^ e per  ciò  prendevatio  ogni  forte 
d Arwllcj  e le  figjllaVahOj  rioii  folo  le  naturali  ^ 
ftia  anche  le  colorite  per  arte  •,  a che  erano  fiate 
tnefcolate  colla  Màgitefid  àlbà  offclnàlìs  ^ o con 
altre  cofe  erano  vendute  per  Veri  Boli , onde  fi  è 
creduto  che  la  Ipecie  de’  Boll  comprendefTe  molte 
^*rìetà  4 Cosi  l’ Argilla  di  Colonia  della  Sezione 
78.  e tneffa  da  Droghieri  tta  le  terre  bianche  fi- 
gillatej  e chiantafi  Bolo  bianco  < Quefla  terra  ine- 
defima  da  Pentola)  SVeaaefi  dicefì  terra  Ingle.» 
fe^  e da  triarilfattòrl  di  Plppe  Argilla  da  Pippe  ec< 
il  che  cl  fa  Vedere  qdal  cònfafione  farebbe  per 
nafcftrej  fc  la  cogniaione  di  quefti  corpi  noti  fof-- 
' le  appoggiata  fopra  un  fondamento  pii  fictìrO  ^ 
‘Che  1!  colore j la  figura  j ed  i nomi  inventati  daVol.» 
gan  artigiani  < Pofciadiè  la  maggior  parte  di  <jue« 
Sf  ^8'/^***  contengono  ferro  ^ io  corichiude.» 
tù  che  il  Bolo  dee  eflère  un  Argilla  Marziale  y tì 


SEZIONE  LXXXVII. 

%.  Bolo  indurato,  Bclus  inittrtfà, 

A Di  particelle  non  vifibili  , 

cuHs  impaJpabilibu^  . Qjacfto  moko 
freq^uentemeate  ci  fi  preienta  in 
forma  di  Lamina , o di  Strato 
nella  Terra,  e fe  ne  fa  ufo  corno 
di  Min.  di  Ferro.  Già  non  ofian- 
le  fi  è*  più  confiderato  rapporto 
alla  fua  tefittura  ,.cha  alle  fuo 
parti  coftitutive  , e fu  chiamato 
lamina  confondendolo  con  certe 
altre  terre  , che  baoQo  la  tnedc^ 
iima  ftruttura. 

é Rodicelo  bruno  dall*  Inghilterra 
f trovati  in  molte  Miniere  di  Car.< 
bone  lodile,  come  in  Scannam  , 
^ inKing(vvopd^  vicina  a Briftol, 

cd  ' 

come  tale , par  eh^  abbia  ad  efTere  più  a prqpo$-> 
. la  per  gli  vUl  oiedici  di  quello  che  ogni  altra Ar- 
gilla , feppure  fì  ha  da  prendete  per  bocca  una 
iwra,  areado.  tante  altre  liuterie  più  ed  ef» 

..  . - 


\ 


/ 


/ 

Digife^  byjjQoglc 


»«5  3^ 


. / 


tà  a ^anavoD  in  Monmouthshi- 

te  cc.'  p.CJ.":  ' *'  \ 

X $ Grigio'  Coaibrookdale  in  Sfro* 
_ ^x^hsìre , -c  io  molte  Min.  di  Car- 
bone in  Inghilterra.  4 


; SE  Z t p K È LXXXVIII. 

B Di  particelle  (quammofe,  Particu^^ 
lix  Iquamo/is  » la  barn  blende  degli  _ 
Svezaefi  • Diftinguefi  dalla  mica 
Marziale  della  Sezione  95.  per 
le  fcaglic  meno  lucenti,  piìlgrof- 
,fe,  e rettangolari, 
e Nera,.  Quefta  effendo  macinata 
fine  dà  una  polvere  verde. 

; h Verdaftra.  Sì  V una  che  l’altra  , 
e fegnatamcntc  la  nera  fi  ritro- 
vano dovunque  in  Svezia  tra  le. 
Min.  di  Ferro , e nel  Grun/ìtii  del- 
la Sezione  169»  (a)é 

. n\  . : L J 

( a } La  tiornhUnde  diviene  duri  al  fuoco  , 
a queRa  fi  è la  ragione  per  cui  vjene  qui 
tra  le  Argille,  ancorché  in  tutto  il  refto  rafloifil. 
1^  ‘ai  fiauite  della  Seaioae  71.  £ « 


S E J O N E Lxxxnc, 

P Tri  pòlo,  Ttrra  Trtpolitans.  Sì  COt 
pof^e  per ' la  fuaproprìcfè  di  (lro« 
pìccjarc  i Corpi  duri  , c dì  ren- 
• dcrc  luccicanti  le  loro  fuperficìc, 
effendo  tanto  fine  lepaTticcllc  dc| 
Tripoli , che  non  lafciapQ  ftrifcie 
falla  lupcrfidc  . Cotcfto  effetto 
che  dicefi  politura,-  può  oftcncrQ 
parimenti  con  altre  Argille  fine , 
all’ora  quando  fieno' un  poco  bru- 
ciate. Il  Tripoli  diventa  un  poco 
piu  duro  al  Fuoqo,  e/riefce  ^aì 
Tctrattario;  con  moltare*'®  viene 
‘ difciolto  dal  Borace,  t con  mol- 
ta piu  dosale- micrpcofmico,  d|* 
venta  bianco  efleodo  rifcaldatp  , 
ed  cflendo  crudo  afforbc  l’Acqua, 
ma  in  cffa  non  fi  diffonde;  ha  il 
fapore  della  Creta  coipune , ?d  è 
afpro , ed  atenofp  fotta  ì Peuti , 
quantunque  niente  dì  Arena  fe  nc 
. poffa  efirarrc . Non  , ha  qualità 
raxnune  con  qualunque  altra  foi^ 

I? 
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te  di  terra  , per  cui  polTa  efferc 
confiderato  come  una  varietà  di 
qualunque  di  effe  terre  . Quello 
che  qui  viene  defcritto  è di  co- 
lor giallo,  e vendefi  da  Droghie- 
ri , i . quali  non  fanno  dove  fi 

’ fcavi  (a). 

SEZIONE  XC. 

E Argilla  comune  , o da  Mattoni, 
xArgilU  communis  vulgaris  PUJìica  . 
• Quefta  fpecie'  puofli  diftingucre 
dall’  altre  Argille  per  le  feguenti 
qualità. 

I,  Al  Fuoco  acqui fta  un  colore  roffo 
p il  o meno  carico. 

Fondcfi  facilmente  in  un  Vetro  ver- 
diccio^ 

L 4 ‘ 3.  Con- 

( a ) Ho  avuto  di  quella  forte  di  Tripoli. dal- 
la Scozia  che  di  frefeo  è ftato  là  feoperto.  Ma  il 
rotten-ftone  CQsl  detto  è un’  altra  fpecie  di  Tri- 
poli trovato,  in  fnghilterr^  aDerhyshire.  ElTo  vie-' 
ne  comunemente  qui  in  Inghilterra  adoperato  da- 
gli Artifti  in  ogni  forta  di  politura,  e fi  ufa  alcu- 
ne volte  anco  da  Lapidar}  per  tagliar  le  Pie- 
rre ec.  D.  C.  • ‘ 


t 


^ US 

5*  Contiene  poca  q^uantità  «ii  Fetro  ; 
e di  acido  vltriolico  da  cui  i 
* mentovaci  efiiptti  fono  prodotti  , 
e trovafi . / 

A Diffuiìbile  oeir  Acqua 
I.  Pura 

« -ArgiHa  roffa  da  Kinnekulle  nel- 
la Prov.  di  VVcftrogozia. 
i Color  di  carne  , o roda  pallida  ; 
s’incontra  nella  pianura  traVVc- 
ileras  , e Sala  nella  Prov.  diVVcft-  ' 
manland. 

- c Grigia  ne  campi  arativi  nella  Prov. 
di  Upland. 

d Turchina,  molto  ordinaria  in Sve- 
2Ìa  nelle  Prov.  aggiacenti  al  Bal- 
tico. , , , 

■ e.  Bianca  de’  Bofcbi  di  Soderman- 
land , di  Dalarne  , e dalle  altre 
^ Prov.  SpelTo  fi  ritrova  in  forma 
di  Lamino  con  fina  rena  tra  t 
Arati . Non  è facile . a cuocerla 
' nel  Fuoco,  e bruciata  che  fia di- 
venta di  colore  rodo  pallido,  ed  ■ 

' è più  fiifibile  delle  ptecedenti  .•  * 
f Argilla  Fermentante  , in- 

tu- 


\ 
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tumeftens  . Ranbmiglia  aflai  alla 
precedente  per  quanto  fpctta  all’ 
eilerna  apparenza  , ed  alle  altre 
qualità,  ma  quando  tutte  e due 
ù ritrovano  nello  (leflò  fìto  ( il 
che  non  di  rado  avviene  in  al- 
cuni de'  noAri  Paefi  da  Min.  ) 
paiono  edere  differenti  rapporto 
alla  qualità  di  fermentare  . La 
fermentazione  non  può  certo  pro- 
venire dalla  rena  che  contiene  , 
poiché  s\  r una  che  1’  altra  ne 
contengono , ed  in  oltre  queda 
forte  fermenta  nell’  ideffo  modo 
quando  da  mìda  con  Ghiaia  , o 
Pietre,  anzi  allora  dura  più  fati- 
ca a nafeeré  il  rigonfiamento  di 
quello  che  da  riell’  altra  fegnata 
(e)y  dante  che  le  Pietre  mefehia- 
tevi  ritengono  più  tempo  in  eda 
la  fpuma . 

Mefchiata  con  .terra  calcaria . Ve- 
di Marna  Sezione  as*  " . < 


(US  ITO  afc 


sezione  XCI.' 

è Indurata  ' 

j.  Pura 

» Laminofa  grigia.  » 

^ b Roda*  laminofa  da  -Klnnekulle 
nella  Prov.  di  VVeftergotland 
a.  Melchiata  con  Elogi flico  , e con 
buona  quantità  di  acido  vetriolì- 
e ' co  . .‘Vcd.  Alluminiere  , Sezio» 
'*  ’ ne  124. 

j.  Mcfchiata  con  terra  calcaria,  Ve- 
*' '■  di  terra  caicaria.  Sezione 28, 

SE, 

il.'  ' , f ■ 

(a)  Egli  è probabile  , febbene  aon  fia  age.i 
voi  cofa  il  dimoftrarlo,  che  l’Argilla  comoiune  , 
e particolarmente  1’ azzurra,  la  grigia  e la  roffa 
pallida-  formante  il  fuolo  delle  noftre  Pianure  e 
delle  Valli  che  circortdano  i Laghi  , al»bia  la  fua 
origine  dalla  melma,  o fedimento,  e che  la  mel- 
ma derivi  da  vegetabili  , e per  confeguente  altro 
non  fia  l’Ai^iU^,  che  una  terra  «egra  , o burnus 
veietabi/is  alcun  poco  alterata  dall'  Acqua , e dal 
tempo  . Le  circoftanze  feguenti  contri  buifcono  a 
grandemente  confermare  quella  opinione , vale  a 
dire  che  una  gran  quantità  di  Piante  Marine  ve- 
nendo fi  a infaacidire  ne’  Laghi  fi  cangiano  in 

fan- 
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SEZIONE  XCII, 

Qfervtzioni  fuìf  yérgUlt' in  Cenere  • 

* 

Quelli  ^he  fi  hanno  prefo  cura  4i 
^(aiuinarc^  i follili  fecondo  principj 

• 

fango , che  naolto  poco  però  d»  qaefta  melma  ve^ 

4e(ì  nelle  ripe  dopo  che  1’  acqua  fi  è rafciutti| 
«Ila  fiagtone  calda  d’Eftate,  e che  1*  Argilla  cor 
mincia  dove  termina  la  Melma  . Rifpetto  alljt 
Torb^  vuoili' oflervare  , che  non*  viene  fem- 
pre  prodotta  da’  Vegetabili  nafcentì  fuHo  ftef- 
fo  Terreno,  da  cui  fi  fcaya  e taglia , ma  da  al- 
tri Vegetabili  che  fi  fono  mefcolati  e radunati  in- 
fieme  da  varj  , e difiaiiti  luoghi  : conclofliacchi 
in  qual  altro  modo  le  nbcciuole  rinvenir  fi  po- 
trebbero ne’  pez?i  di  Torba  in  un  fito  , dove  non 
ci  fono  Nocciuoli  neppure  alla  diftanza  di  mol- 
te miglia  ? fenza  dire  di  più  fopra  altri  efem- 
pj  di  fimil  fatta  . In  fecondo  luogo  la  Torba  ta- 
gliali io  Paludi  pmide  e bafle  che  non  fonp  fem-  / 
pre  ricoperte  d’ Acqua  come  nelle  ripe  de  Laghi  '' 
zeppi  di  &be  ^ l’origine  della  Torba  foffe  di- 
rerCa  da  duella  che  hò  efpofto , trovar  dovrebbefi 
Torba  in  luogo  di  Melma  al  fondo  de’  l^ghi  àor, 
y e c'è  molta  quantità  di  Erbe, 

La  quantità  «li  , e di  addo  vitrlolico  rac- 
chiufa  dentro  quell’  Argilla  , forfè  non  lì  trove- 
rebbe fuperiore  alla  qqantità  di  ognuna  di  quelle 
roaterie,  che  entrano  a formare  i Vegetabili  quan^ 

’ do 
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falli  quali  il  prefence  mio  li  Iberna  è 
fabbricato  , (pero  che  facilméncè  (ca- 

fc^ 

» I , «,  ' 

do  àpftatito  yé|i;etano  , fe  fblTe  j|>olDbne  di  farne 
un  confronto . Frattanto  io  ho  ofTervato , che  nel- 
le Stagioni  afcintte  d'Edate  fopra  ì Lidi  del  Ma- 
re fpuntava  fuori  un  ottinao  Vitriolo  di  Ferro  da 
tutte  quelle  cofe  inlteriie’  coftfufe  , Vale  a dirtf 
dalla  melma  , o redimento  marino,  dalie  Ai^ille 
e da’  vegetabili  non  per  anco  marciti . 

All’  ora  quando  quella  opinione  folTe  dimo^ 
(Irata  vera  , lì  potrebbe  andar  innanzi , e cefcar 
colle  olTervazioni  , e cogli  efpaimenti  di  . prova» 
re  , che  ne^  fovvertimenti  , o rivoluzioni  che  la 
Terra  ha  pìà  d’ una  volta  patito  in  ogni  fua  par- 
te , e in  cui  1’  acqua  ha  contribuito  più  d*  ogni 
altra  cofa  ad  abradere  le  fue  particel le , ed  a cam- 
biare  gli  Strati  , 1*  Argilla  li  i riunita  , e melTa 
!n  tirati  con  altre  materie.  Alcuni  di  quelli  Stra- 
ti fi  fono  poi  indurata , e quindi  fi  fono  rimeifi 
nello  fiato  di  laminofa  e tenace  Argilla,  e quan- 
do fi  fono  trovati -pieni  di  Vegetabili  , e di  ma- 
terie iniiammabìli  lì  fono  col  progrefio  dèi  tem- 
po cangiati  in  Carbone  follile  , ma  allorché  fi 
lono  trovati  mìfii  con  minor  quantità  di  Flogi- 
fiico  , e con  molto  acido  vitriolico  hanno  formato 
le  Alluminiere  ec. 

Altri  poi  di  quelli  Strati  non  per  anco  indo- 
' rati,  danno  a^divedere  per  elfere  divifi  da  alcu- 
ne vene  di  Rena,  che  fono  fiati  formati  nel  mo- 
do ftelTo  , che  i redimenti  delle  Macine,  e pollb- 
no  forfè  aver  perduto  la  loro  fertilità  , pel  rad- 
^Icimento  avvenuto  nell'acqua  , o pel  tempo  , 
pofciacché  non  vagliono  a migliorar  le  terre  co- 
rse 
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feranno  gl*  errori  commeffi  nell’  ordì.' 
narc  le  Argille,  perchè 'elfi  debbono 
fapere  non  folo  quanto  difficile  fia  il 
procacciarfi  un  buon  numero  di  dif« 
ferenti  varietà  di  queft*  ordine  nel  fuo 
naturale  (lato  , che  non  fieno  fiate 
prima  lavate  , o preparate  per  gli 
ufi  della  vita  come  terre  figillate  ec.' 
ma  anco  non  edere  tanto  agevole  il 
deferivere  alcune  piccole  circoflanze  , 
che  fi  • affacciano  alla  villa  , s\  nello 
flato  naturale  come  nell'  atto  degli 
efperimenti.  Senza  di  che  non  poffo* 
no  ignorare  che  i gradi  progredivi  s\ 
della  durezza , come  della  quantità 
de’ Corpi  eterogenei  mefehiati,  e par» 
ticolarmenté  del  Ferro  , vengono  a 
formare  un  numero  d’  impercettibili 
didèrenze  trà  di  effe  , tanto  riguardo 
al  colore,  come  agli  effetti,  di  modo 
che  non  d podbno  colla  dovuta  pre- 
cidòne  feparare  c dividere  ne’ loro  va- 

rj 

« %* 

nie  quein  che  fì  fuppongono  efliere  di  una  data 
più  recente , o più  di  frefeo  formati , come  ex.  g, 

*(b)(c)(4). 
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tj  gcneti  , fpccic  , c virietà  prk«a 
che  non  fi . difcnoprano  alcune  pici 
rvideòti  dtfibrenze  tra  di  loto  y con 
reiterati  procefil  « e forfè  eoa  metodi 
non  per  anco  conofciuti  . Nell’erarol- 
narc  le  Argille  fi  vuol  diligentemen- 
te oflervarc  i differenti  gradi  di  fuo- 
co da  applicarli  ' ad  ogn’  una  diicffe^ 
perchè  fenza  quefla  previa  cognizio- 
ne non  pofTono  edere  impiegate  in 
alcun  ufo  della  Vita . Apprdlb^con- 
iriene  badare  ad  no'  altra  cola  egual- 
tnente  neceflaria  , cioè  alla  maniera 
di  lavorarle , che  fpeffe  volte  dee  va- 
llare fecondo  le  differenti  fpccic  y e 
che  non  meno  de’  vaij  gradi  di  Fuo- 
co produce  effetti  diverfi  ^ nerpcfò  ,fe 
non  fi  deferiverà.  efattamente  sì  l’una 
che  r altra  « farà  egualmente  falfo  f 
afferirc  con  certr Autori^  che  un’Af- 
gilla  refrattaria  non  crcpa  al  Fuoco  y 
come  altresì  è un  inganno  il  preten- 
dere che  la  ffeffa  argilla  non  poffit 
afiorbire  l’acqua  dopo  che  fìa  cortami 
'Quindi  viene  la  gran  differenza  tan- 
to rapporto  all’  apparenze  , come  alfe 

qua- 
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qualità  tra  una#,Pipp?i  4*7Tabacc9.j 
<;be  fia  poco  cotta  3.  .fd.  Wlc  Giara  di 
VValdenburg,  tra  up  Mattone  coniUi> 
jte  , c queir  altro  detto  Clinkert  df 
Acqua,  o Vafo..  ^ 

Gli  ufi  .della  ■ Argilla,  nella,  Vita  i 
ibno  .più  fieli  di  quello  eh’  io  abbiq 
potuto  fapefe  , laonde  riferirò  alcune 
particolarità  relative  ad  effi» 
d JÙ’  ÀrgiUa.  della  PorccHj^na  fi  ado* 
pera  a ùre  Stoviglie,  e. Vali  che,  abr 
biano  la  qualità  fopraccennata  nella 
Sezione  78.  Non  ho  dubbio  alcuno  , 
che  non  abbia  .ad  entrare  nella  com- 
pofizione  della  bella  . Porcellana  * 
o almeno -fi  fanno  cpn  -.e|lp  de’ Vau 
della  ftefla  qualità  , c y]  fono  pari- 
inentij  alcune  varietà  di  queft’  Argil- 
la , le«  quali  divengono  affatto  bian* 
che  al]  fuoco  , qualità  la,  più  prege- 
vole t|ella  bella  Porcellana  della  Chi- 
na. 

L’Argilla  della  Porcellana  indura- 
ta , non-  fi  può  rilcaldare  lenza  che 
crepi  , e però  riefee  poco  utile  fe  fia 
indurata  al  Fuoco  folamente , e nel 

fuo 
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^0  (lato  nàéuraJe  quantunque  qus- 
fta  circodanza  non  ià  tanto,  male 
come  quando  abbia  originariamente 
delle  fcrepolature  e delle  lodanze  etcj 
Togenee  dentro  di  fe.  La  Steatite  («) 
fi  trova  pih  pura  , e più  iolida  nella 
China,  che  in  qualunque  altro  luogo 
di  Europa. 

I difetti  naturali  delle  Europee  fi, 
pofibno  non  per  tanto  correggere  coU’ 
aggiungervi  qualche  materia  ontuo* 
ia  , quando  lì  hanno  da  metter  al 
fuoco  , onde  divenga  nera  o.  bruna  , 

€ quefto  ^ il  modo  che  dicefi  ufato 
t Bareith  . La  terra  grolla  fimile.  all* 
argilla  della  Porcellana,  che  pafia  fot* 
tQ  il  nóme  d' Argilla  Francete,  viene 
adoperata  nelle  • fabbriche  de’.  Vetri  , 
nelle  Fornaci  d'  Acciaio  , >e  in  altre 
Opere  di  fimil  fatta  per  la  fiefsa  ia<i 
gioae,  eh’ ella  è un  ingrediente  prin- 

. ei*  ' 

tv 

( a ) Per  1 qui  s'  intende  la  materni 

dì  cw  fono  fatte  le  figure  , o Pagode  della  Chi-  • 
M les  Maittt  d«  U Ciin$  dette  d\  Palla  di  rifo^, 

!>•  C.  • ; 
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cipale  nella  compofizione  de’Grogiuo* 
li,  ftorte  ec. 

I Boli  hanno  quali  perduto  il  loro 
credito  in  qualità  di  rirmedj,  e fi  ado- 
perano, per  fare  Mattoni,  Maioliche, 
e le  forme  pel  Ferro. 

II  Tripoli  è un  genere  necelTario 
per  polire  ì metalli , e alcune  altre 
Pietre,  e parimenti  in  certe  occafioni 
fi  prcferilce  ad  ogni  altra  cofaper  fa- 
re gli  fiampi  da  gettare  i metalli, 

L'  Argilla  comune  è di  gran  van- 
taggio nell’  Agricoltura , falvo  però  la 
bianca  j e 1’  altra  fermentante  della 
Sezione  98.  le  quali  varietà  , non  fo 
che  fino  ad  ora  fi  fieno  applicate  a 
qualche  ufo  . Per  virtù  della  fua  te- 
nacità quefi’  Argilla  ritiene  Tumido, 
dal  che  forfè  dipende  il  principal  van- 
taggio , che  reca  ai  Vegetabili  , gli 
altri  efietti  effendo  occafionali  da  ac- 
tribuirfi  o alla  Natura  , o alT  Arte  , 
quando  però  T Argilla  non  fia  fiata 
anticamente  una  terra  vegetabile , ov- 
vero l>umus  afer  , nel  qual  cafo  è ben 
giufio  che  una  parte  di  ella  ritorni 

M di 
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.<Ii  nuoyo  a formare  vegetabili  . L* 
argilla  che  fi  adopera  per  raffinare  lo 
Zucchero  , non  richiede  altra  qualità 
che  quella  di  non  fcccarfi  troppo  pre- 
fio ; ma  quella  fpezic  che  fi  ufa  per 
lodare  i Pani  lani  deve  , fe  noi  vo- 
gliamo giudicare  a priori,  oltre  la  fi- 
nezza delle  lue  particelle  efiere  di  qua- 
lità fecca,  o tale  da  aflbrbirfi  gliOlj’, 
Icbbene  quefta  qualità  non  fi  troverà 
per  avventura  in  tutte  quelle  Argille, 
che  fono  ora  adoperate  per  una  tale 
faccenda . ' ' 

SEZIONE  xeni. 

ORDINE  Q,U  'I  N T 0, 

Le  Terre  micacee  , Micactx  quefte 
fi  conofeono  per  li  feguenti  caratteri. 

1.  la  loro  teffitura  confifte  in  lottili  , 
c pieghevoli  particelle,  divifibili  infea- 
glie  , aventi  una  fuperficic  lucente  . 

2.  Quefte  fquamme  cfpofte  al  Fuoco 
perdono  la  loro  pieghevolezza  , e di- 
ventano fragili , c air  ora  fcparar  fi 

pof- 
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ponbno  in  piu  fottili .sfoglie  ; ma  iti 
un  Fuoco  gagliardo  , e bruico  s’  ag- 
grinzano , il  che  dinota  una  fufione  , 
avvegnaché  fia  molto  difficile  il  ri- 
durle in  puro  vetro  lenza  qualche 
aggiunta.' 3.  effe  fi  fondono  facilmen- 
te col  Borace,  col  fale  microcofmico , 
e con  i Sali  alcali , e fi  poffono  coll’ 
ajuto  del  Cannello  ridurre  a un  Ve- 
tro trafparente  mercè  i due  primi  Sa- 
li. La  Mica  marziale  è ciò  non  o fia n- 
te  più  fufibìle  V che  quelle  non  colo- 
rate. 

Fino  ad  ora  non  fi  è feoperto  una 
terra  (ckalta  di  quefto  Ordine  , ma 
fempre  trovafi  indurata . 

SEZIONE  XCIV. 

A Mica  fenza colore,  o pura.  Mica 
alba  , /ive  pura . 

I.'  Di  fquàmme  grandi,  e parallele, 
Mica  cònftans  lamellis  magnis  paral- 
lelis  . Vetro  di  Mofeovia,  Vitrum 
Mofcoviticum  . Eflb  è trafparente 
a guifa  di  uri  vetro,  c trovafi  in 
M 2 Si- 
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Siberia  , ed  in  Elfadaien  nella 
Prov.  di  Wermeland. 

«.  Di  picciole  lamine,  Mica  /quam- 
mofa  da  Silfucrbcrget  nella  Prov.’ 
di  Blekioge. 

Di  particelle  rafTomiglianti  pa« 
glia,  Particulis  actrojis . 

4.  Di  lamine  attortigliate  , Mica 
contarla^  Talcwn  officinale, 

SEZIONE  XCV. 

B Colorata  , o fia  Mica  marziale  , 
Mica  colorata  martialis . 

I.  Di  Lamine  grandi , e parallele  , 
Mica  lamelloja  martialis . 
a Bruna  , femitrarparente  da  Kola 
in  Lapponia. 

%.  Di  rottili  e minute  fcaglie. 
a Bruna . 

h Verde  carica  dalla  Min.  di  Sal- 
berg  nella  Prov.  di ’Weftmanland, 
c Verde  chiara , Talcum  officinale  ri* 
trovato  nella  Pietra  ollaris  daStan, 
dol  nella  Prov,  di  Jemtland* 

d Nc- 
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à Nera  , trovafi  nc’  Graniti  della 
Prov.  di  Upland. 

3.  Attortigliata , Mica  contorta  mar- 
tialis . 

a Verde  chiara  nciro//<ir/x  di  Han- 
dol. 

4.  Mica  raflpmigliante  Paglia,  Mar- 
tialis  particulis  acerofis . 

» Nera  trovafi  nella  Pietra  chiama- 
ta Hotnberg , che  fi  ha  nella  mag- 
gior parte  delle  Min.  di  Rame 
della  Svezia,  ex.  g.  in  quelle  di 
Norberg,  Flodberg  ec. 

5.  Mica  Crifiallizzata , Mica  Drufica  4 
ì.  Di  concentrate,  ed  erette  fquam- 

. me,  Drufa  micacea  con/ìans  Jquamis 
concentratis  perpendicularibus  caryo- 
pbyìhidts . 

2.  Di  efagone  orizzontali  fcagtie  , 
Drufa  micacea  cor^ans  fquamis  be- 
xagonis  borizontalibut , Trovafi  ncl- 
, le  Min.  di  Salbcrg  nella  Prov. 
di  Wcftmanland. 
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SEZIONE  XCVI, 

f 

Offervazioni  falle  Miche . 

Le  Pietre  appartenenti  a.qucft’or'; 
dine  fono  dalla  maggior  parte  degli 
Autori  confidcrate  come  Apirc  , e 
certo  fono  cfle  realmente  tali  a un 
determinato  grado  di  calore  , e all* 
ora  che  fieno  mefehiate  con  alcuni 
corpi , ma  fi  podono  ancora  con  egua{ 
ragione  dire  vitrcfccnti,  di  per  fe,  o 
da  fe  medefime  , perchè  fi  fondono  a 
quel  grado  di  Fuoco  , in  cui  nè:  i( 
quarzo  , nè  la  Pietra  calcaria  fono 
nella  menoma  parte  alterate  , e fonr 
donfi  eziandio  più  predo;,  efiendo  mi- 
lle ' con  una  terra  marziale  , o per 
natura,  o per  arte.  Quindi  fe  ì’born- 
herg  è naturalmente  mirto  colla  Min. 
di  Rame  , come  frequentemente  ac- 
cade in  Svezia  , non  ritarda  in  mo- 
do veruno  la  fulione  di  efie  , conte- 
nendo erte  pure  una  fufficiente  quan? 
tità  di  acido  fulfureo  da  ridurre  in 

Ifco- 
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Ifcorie  il  Ferro.  Ma  quando  la  Mica 
Zìa  mefchrata  col  Quarzo  fi  rende  qua- 
li impolfibilc  il  fonderla,  perchè  ren- 
de il  Quarzo  ranco  compatto  che  gl’ 
iropedifee  di  fcrepolare  , la  qual  cola 
fi  può.  vedere  india  Pietra  della,  Se- 
zione 262..  La  Mica  fa  anco  lo  ftef^ 

10  , quando  fia  Iparfa  irj.  un  Argilla 
Apira  , e quella  fi  è la  ragione  per 
cui  la  pietra  oliare  refifte  tanto  al 
Fuoco  . Fifa  ha  in  qualche  gracio  le 
qualità  ilefle  della  terra  Argillacea  , 
ma  ^r  difetto  di.  fufficienti  vcfperi- 
menti  c di  ofiervazioni  non  polfia- 
mo  fino  ad  ora  affermare  le  fia  pro- 
dotta dall'Argilla. 

-La  Mica  marziale  in  un  Fuoco  caU 
cinantc  acquilla  un  colore  giallo  lu- 
cente, il  che  ha  indotto  molti  ad  ela- 
minarla  come  fc  contenefle  oro  , ma 
altro  non  fi  potè  ritrarre  che  Ferro  , 

11  quale  può  elicti  difciolto,  o cftrat. 
to  coir  ulo  deir  Acqua  Regia  . Un 
Autore  Tedefeo  moderno  ( cioè  il  Si- 
gnor Jullir)  ha  precefo  di  cavare  dal- 
la Mica  un  incognito  femiipetallo  raf- 

M 4 fo; 
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fomìgliahte  a Ferro  mifto  col  Zinco  ^ 
ciò  non  oftance  egli  medefìmo  con- 
feHa^di  non  avere  efaminato  quefto 
femimecallo , e che  per  averlo  fi  era 
fcrvito  di  un  fiufib  compofio  di  varj 
metalli,  alcuni  de’quali  verifiìmilmen- 
te  fi  univano  col  Ferro  , e colla  mi- 
ca, e però  credo  che  non  fé  ne  fen« 
tirà  a dire  altro. 

’ Alcune  delle  fpecie  micacee  pajono 
grafie  ed  ontuofe  , ed  altre  ruvide  e 
fecchej  non  pare  inverifimile  ^ che  le- 
prime  contengano  un  Flogifiico , quan- 
tunque quello  non  fi  polla  efirarre  ia 
forma  di  un  puro  Oleum  Talci,  in  al-v 
tre  cofe  poi  fono  tanto  fomiglianti  le 
une  alle  altre  , che  non  vi  ha  ragio- 
ne di  farne  due  generi  diflinti. 

I Cubi  di  Talco , che  cos\  vengono 
chiamati,  aventi  la  figura  di  allume, 
e che  fi  trovano  nelle  Min.  di  Ra- 
me di  Falun  nella  Prov.  di  Dalarne, 
i quali  fono  tanto  (limati  da  alcuni 
mineralogifli , elTendo  (pezzati  fi  tro- 
vano compofii  di  una  Vena  di  Fer- 
ro ,>  il  pili  delle  volte  xnifla  con  una 

Min. 
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Min.  di  Rame  gialla , o di  Marche- 
fetta  , c foltanto  ricoperti  con  una 
molto  rottile  intonacatura  di  Mica. 

Il  Vetro  di  Molcovia  tralparente  fi 
adopera  per  invetriate  , e in  tutte  le 
occafìoni  dove  mancano  lafire  di  Ve«! 
tro  , Per  avventura  fi  potrebbe  anco 
ufare  con  vantaggio  a ricoprire  le  Cafe. 

La  Mica  attorcigliata  di  Handol  in 
Jemtland  qu\  fi  lavora  per  fare  Cai* 
daje,  ed  altri  vali  , come  ancora  per 
lamine  da  Camino  , e la  polvere  ca- 
dente nel  lavorarla  fi  mefehia  col 
Sale  comune  per  difiillare  l’ acido  Mu< 
riatico,  o l’acido  del  Sai  marino. 

SEZIONE  XCVII. 

ORDJNE  SESTO: 

Fluori  Fluores  minerales  in  Tedefep 
Flu(f-arten . ' 

Quefti  ordinariamente  chiamanfi  Spa- 
ti vetrofi,  vitrefeenti  , o da  Fluffo 
perchè  la  maggior  parte  di  eflì  han* 
no  la  forma , e T apparenza  fpatofa  » 

ma 
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•ila 'fi  trovano  anche  fpefTo  con  figu; 
ra  incerta  . Trovanfi  foitanto  indura* 
ti,  o concreti , e fi  difiinguono  dall* 
skre  terre  per  i feguenci  caratteri. 

1.  £(fi  fono  poco  .più  duri  di  uno 
Spato  calcario  e per  confeguen- 
te  non. danno  fuoco  col  fucile. 

a.  Non  fermentano  cogli  acidi  , nè 
prima  nè  dopo  la  calcinazione , 
ancorché  vi  fia  fiato  aggiunto  un 
Flogifiico,  o un  Alcali  nella  cal* 
cinazione. 

3,  Non  fi  fondono  da  le  , ma  fal- 
lano in  pezzi,  efpofii  che  .fieno 
a un  gagliardo  fuoco  (a)  Ma, 

4.  Mefchiandoli  con  altre  terre  di- 
ventano molto  fiifibili , e -fegna- 
(amente  colla  terra  calcaria  fi  fon- 

’ ' ' dono 


( a ) vi  faranno  forfè  alcuni  Fluori  afFatto 
refrattarj  al  Fuoco  c da  non  fonderli  , nientedi- 
meno tutti  quelli  che  ho  provato  fi  difciolgono 
molto  facilmente  coll'  qfo  del  Cannello  , .e  della 
fiamma  di  una  Candela  , . ma  ho  fempre  avuto 
attenzione  in  quelli  efperimenti  , che  non  faltafr 
f}ro  via  prima  di  elTere  ben  rìfcaldad.  £.' 
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.;.<4ono  in’  un  Vetro  corrolìvo  atto 
a fciogliere  i CroSiuoli  più  refì- 
. {lenti quando  che  non  vi  fiaag- 
. giunta  in  elTi  qualche  Argilla  api* 
ra,  o qualche  Quarzo.. 

5,  Allorché  fì  rifcaldano  a poco  9 
poco  e.  per  gradi  danno  una  lu. 
ce  fosforica,  ma  non  A tofto  fo> 
-no  rolTi- in  focati  che  perdono  co- 
tefla  qualità  . I colorati  e parti* 
colarmente  i verdi  danno  mag- 
gior luce,  ma  neiluno  di  elfi  ne 
dà  oltre  il  tempo  in  cui  fono 
. caldi.  ■ ' 

Si  iondono  e li  difciolgono  alTai 
facilmente  coll’  aggiunta  dei  Bo- 
race , e dopo  di  quello  coll’  ag- 
giunta del  Sale  Microcofmico  , 
fna  fempre  fenza  ribollimento. 

SEZIONE  XCVIII, 

A Fluorc  indurato  , Fluor,  miner^lìs 
iniuratus . 

I Solido  di  Figura  incerta  , Fluor 
particuìis  impàlpabilibus  , fsur0  in- 

de- 
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■ iettrminàta»  Quefto  è di  irregola- 
re bruttura  , feniitrafparente  , c 
pieno  di  fcrepolature. 

» Bianco  , ritrovafì  in  WcAman- 
land. 

SEZIONE  XCIX. 

a Fiacre  Spatofo , Fluor  fpatofus.  Ef- 
fe ha  quafi  la  figura  di  Spato  , 
ancorché  ben  efaminato  non  fi 
ritrova  tanto  .regolare , non  ef- 
lendovi  altroché  le  luperficie  lu- 
crate , le  quali  diano  a quella 
Pietra  una  fomiglianza  collo  Spa- 
to. 

t Bianco  di  Norberg  in  VVellnian«i 
land. 

b Turchino  da  Norrgrufue  nella  ftef- 
fa  Prov. 

c Violetto  da  Diupgrufran  nella  fteC- 
fa  Prov.  ed  anche  da  Scripas,  e 
Fogerlid,  e da  Gislof  nella  Prov. 

- di  Scania . 

d Verde  carico  da  Stellbergec. 

€ Ver- 
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e Verde  pallido  della  Pro7.  di  Dà« 
lame. 

f Giallo  da  Gislof  in  Scania  ; 

\ 

SEZIONE  C. 

3.  Fluoro  Criftallizzato  , Fluor  Cri- 
JìaìUfatus  effcndo  in  femplici  Cri- 
ftalli,  ma  dicefi  F/»or  quan- 
do vi  fono  molti  CrifialU  ìnfie* 
me  aggruppati. 

1 Di  figura  irregolare. 

a Bianco. 

• h Turchino  da  Norberg  in  VVcft- 
manland . 

c Roflb  da  Hellclculla  Min,  di 
ro  nella  Prov.  di  Ncrikc, 

a.  Di  figura  cubica. 

4 Giallo. 

h Violetto  da  Gislof  in  Scania  , e 
da  Blyhall  nella  Prov.  di  VVcft-  , 
knanland . 

3.  Di  poligona  sferica  figura, 

0 Bianco  netta  Min.  di  Rame  di 
Falun  in  Datarne , 


h Tur- 
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'■  ^'Turchino  da  Norberg  in  Weft- 
manland. 

4.  Di  figura  ottaedra* 

4 Netto  fenza  colori  . Quello  1’  ho 
veduto  nella  collezione  del  Pre- 
fidente  delle  Min,  Signor  Von* 
Svvab  . 

SEZIONE  CI. 

OfJerv$zi<mi  fopra  i Fluori,  ‘ 

Non  fono  per  anco  fiate  allegate 
probabili  ragioni  per  cui  quefte  pie- 
tre debbano  riporli  tra  le  Calcaric  , 
o di  altro  genere  , e fe  non  m' in- 
ganno nel  mio  giudizio  , quelle  fono 
tanto  difierenti  dalla  terra  calcaria  , 
che,  elTendo  fufe  con  efia  , produco- 
no effetti  da  Qon  potcrfi  attribuir  al- 
le jtcrre'  alcaline  , fenza  ftar  a dire  , 
che  fino  ad  ora  non  fi  abbia  trattato 
modo  di  cavar  da  efle  veruna  terra 
Calcaria  , nè  fia  pblfibilc  di  decom- 
porle. ‘ 

Ciò  che  produce  il  lume'  fosforico 

fi  di- 
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fi  dilegua  al  ffuoco  , e non  pnà 
raw'coglierlo  ; nell’ attuale  ignoranza  in 
cui  fiamo  full’ Indole  di  quella  mate- 
xia,  non  puoITi  affermare  fe  viene  ad 
edere  una  delle  parti  coftìtutivc  ne- 
ceffarie  alla  formazione  de’noflri  Fluo- 
ri , o fe  rlfpetto  alla  £ua  poca  quan- 
tità non  merita  veruna  attenzione  . 
Io  credo  che  fia  un  'Flogiftico,  tenui!- 
fimo  che  effendo  modificato  in  va- 
rie maniere  dia  origine  a tanti  varj 
colori . 

Nelle  operazioni  delle  Min.  quello 
genere  di  Pietra  è molto  utile  a pro- 
muovere la  fufione  delle  .Vene,  c per- 
ciò viene  da  fonditori  tanto  ftimata 
quanto  da  Saggiatori  il  Borace  , anzi 
da  cotcfla  qualità  ha  tratto.il  nome 
di  Fluore,  o di  Fluffo. 

La  fomiglianza<  tra  i.  Fluori  colora- 
ti , e le  compofizioni  di  Vetro  , ha 
fatto  che  non  folamente  i Fluori, fo- 
no flati  riputati  di  tanto  valore,  quan- 
to i Criflalli  di  Quarzo  colorati  da 
quei  raccoglitori,  che  folo  badano. al 
colore  , ed  alla  figura  , ma  che  di 


^ 

|)ili  tengano  un  rango  tra  le  Pietre 
preziofe  nelle  Sj^zierie,  e nelle  J^c. 
teghe  da  Droghieri  . Ciò  non  oliane 
te  fi  può  ben  comportar  che  godano 
di  tal  onore  , pofciachè  i noftri  rao* 
derni  Medici  non  fanno  maggior  ufo 
di  efli , che  degli  altri . 

SEZIONE  GII. 

settimo  0 R D 1K  e , 

Del  Genere  degli  Asbefii  , 
tu  . Quefie  folamence  fi  ritrovano  con* 
crete  , ed  i loro  caratteri  fono  come 
fegue. 

z.  Efiendo  pure  fono  molto  refrat« 
tarie  al  fuoco. 

а.  In  pezzi  grandi  fono  pieghevoli. 
Hanno  fiiperficie  irregolari  , e 
(morte . 

4.  Al  fuoco  diventano  piti  fragili. 

5.  Non  battono  Fupco  col  fucile. 

б.  Non  fono  intaccate  dagli  acidi  • 

7.  Si  fondono  facilmente  coll’  ajnto 

del  Borace.  In  quefl;’ ordine  fono 
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inchiufe  le  varietà  rammentate 
Scrittpri  de’  Foflìli  fotto  il 
nome  di  Amianti  c di  Asbefti  , 

. . ehe  fpeffo  fono  ftatc  inGcrae.  con- 
iuge. 

SEZIONE  CUI. 

I.  Asbedo  compoflo  di  tenere  e lot- 
tili membrane  , xAsbeflm  memkrM» 
ntetus^  .yimiantus  yalcrii , 

A Di  membrane  parallele , vAshe- 
Jìt^s,  ^embranijt,  car^ofi^  paralhlis  ; 
Corinm^  ftve  Caro  montana^  , 

I*  Puro. 

« bianco  da  Salberg  in  Wcftman- 
land. 

*/Marriale. 

.4T  Gialliccio  bruno  da  Daanemora 
nella  Prov,  di  Upland  . (^efto 
fondefi  di  leggieri  al  fuocain  una 
Scoria,  o V^tro  n?roL. 
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SEZIONE  CIV. 

B di  membrane  attortigliate , e te- 
nere , sAihtdus  membrsnis  conftans 
con  tortisi  Suber  monttnum, 

1.  Puro. 

4 Bianco  da  Salberg  in  Weftman- 
land . 

2.  Marziale. 

4 Giallicio  bruno  da  Dannemora  . 
Quello  ha  la  (leda  qualità  al  fuo- 
co , che  il  cuojo  marziale  mon- 
tano. 

SEZIONE  ,CV. 

2.  Di  lottili  , e pieghevoli  Fibre  , 
^sbtflus  fibrolMs.  \/isbe/ìus  Vi^alUrii^ 

A Con  fibre  parallele  , x^sb^us  fi- 
tris  (on(Ì0Tts  fargllelis  : Bydus  . 

z.  Puro  e tenero. 

4 Verde  chiaro  dalla  Siberia . 

b Bianco  dalla  Min.  di  Salberg  in 
Weflmanland  : colà  trovali  Inlle- 
me  col  cuojo  montanp. 

2.  Un 
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Un  poco  Mariiale , e più  fra. 
gilè. 

a Verdaftro  da  certi  fiti  di  We!f- 
manland  . Colà  eflo  forma  la 
maggior  parte  del  filone  da  cui 
fi  traggo  la  Min.  di  Rame  , c 
quindi  buona  parte  di  eflb  fon- 
defi  infieme  colla  Min.  e fi  ri- 
duce in  un  puro  (emitrarparente, 
c marzial  Vetro,  o Scoria. 

SEZIONE  evi. 

B Di  rotte  , e riunite  fibre  ; 

/ìus  fibris  confi ans  ebruptis  , Cf  con- 
glutinutis . 

I.  Marziale. 

a Verde  chiaro  da  Riddarbyttan  • 
SEZIONE  CVII. 

Si  è già  ofièrvato  fui  propofito  del 
Bafafte  della  Sezione  74.  che  V 
Asbefto  viene  varie  volte  con- 
fufo  col  Bafalte. 
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Ojftrvazioni  ff*l  genere  delle  terre  4^1^ 
^ibe/ls , 

Sono  molto  propenfo.  a cre4erc  eh© 
gli  Asbefti  , come  altresì  le  Miche 
lieno  prodotte  da  una  terra  argilla- 
cea , tanto  per  edere  s\  gli  uni  , che 
ie  altre  ridotte  fragili  al  fuoco  , U 
che  prova  che  s’indurifcono  , quanto, 
perchè  diventano  più  fufibili  colla mi- 
ftiira  di  uaa  tetta  marziale  ^ ma  i) 
modo  tenuto  da  Natura  per  operare 
fiftatto  cangiamento  non  ù conof^  ^ 
e pure  farebbe  d’  uopo  fapctlo  per 
non  edere  forzati  a ridurre  a poche 
Cladì  le  t?rrc  per  ragioni  di  PPjP® 
paomentó. 

L'  Asbcfto  di  Siberia  , che  puofli 
eonfiderar  come  il  principale  tr^  queir 
li  del  genere  fibrofo  viene  come  coni 
lumato  dalla  fiamma  del  Canneilo  j 
ma  non  lalcia  t.lcun  certo  fegnalc  di 
fofione , fondcfi  in  poco  tempo  coi 
Borace  in  Vetro  ^ ?°" 
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' tià  quàntica  dì  quefta  materia  è pro- 
porzionata al  fuo  economico  ufo^  vale 
àdire  molto  poco  confiderabile.  Hav- 
vi  ttn* antica  tradizione,  che  ne’  paf* 
fati  tempi  iacelTero  Vefti  cogli  /\sbe- 
fìi  fibrofl , i quali  C chiamalfero  ByC» 
fus  , ma  ciò  non  è probabile,  con- 
cìolHactihè  qualcheduno  lo  voIeiTe 
inferire  da  alcune  Mifcee,  che  oggidì 
fe  ne  poflono  fare  , come  borfe  na- 
ftrij  e Còle  (ìmili,  un  veftito  tale  noli 
avrebbe  avuto  buona  villa  nè  fareb- 
be (lato  comodo  ) tf  di  buon  ufo  * 
Credo  più  verifimilc  che  gli  Sciti  ve* 
ftilTerO  i loro  cadaveri , quando  dove- 
Vcano  bruceiarli  con  panni  fatti  di 
queda  Pietra  , e ciò  avrà  dato  origi- 
ne alia  favoletta  deLBisfo. 

Si  fa  anche  Carta  di  quella  Pietra 
folo  per  dimodrarc  la  fua  durcvolei- 
là  ai  fuoco  ^ e per  procurare  qualche 
(lima,  e valore  a cotella  curiofa  ma- 
teria . Alcuni  anni  fono  fu  Icrirtd  » 
che  li  Francefi  andavano  in  traccia 
di  Asbefli  i per  mefcolarli  colla  pece 
aiSnc  di  prefervare  le  Gale^  cd  iVa- 
K I iceU 


V 
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fenili /ma  ftà  a vedcrfi  fe  gli  AsMi 
poilono  cflerc  di  maggior  vantaggio  , 
' che  la  Mica  pifta  , o la  polvere  di 
Carbone  adoperata  per  lo  fteffo  fine? 

SEZIONE  CYIir. 

‘ 0 R P I ^ 0 TT  ^ VO,  ,, 

Zcolitc.  , ^ . 

Q^uefta  fu  defentta  rei  ivo  ftato 

concreto  negli  Atti  dell’  Accademia 
delle  Scienze  di  Stokolm  dell'  anno 
1756,  e la  è ftata  mefla  in  Claffe 
come  una  Pietra  /«»  generis  rapporto 

alle  feguenti  qualità . 

1.  E’  poco  più  dura  de  Fluori  , e 
delle  Pietre  calcarie:  percola  col 
Fucile  viene  intaccata  > ma  non 
dà  Fuoco. 

a.  Fondcfi  da  fe  facilmente  nel  fu(^ 
co,  con  un  ribollimento  raflomu 
• gliante  a quello  del  Borace  in  una 
' bianca  e fpumofa  Scoria  , che 
non  lenza  gran  difficoltà  fi  puf> 
' ' ridurre  a lolidità  e trafparenza, 

3.  Pm 
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3.  ?iù  facilmente  fciogliefi  al  Fuo- 
co coir  Alcali  minerale  ( cioè  col 
Sale  di  Soda  ).  di  quello  che  col 
Borace  , e col  Sale  Microcofmi- 
co. 

4.  Non  fermenta  con  quello  ultimo 
Sale  , come  fa  la  Pietra  Calca- 
ria  , nè  col  Borace  come  le  Pie- 
tre deir  ordine  geflbfo. 

5.  Si  dilcioglie  molto  tardi,  e fenza 
veruna  cfrcrvcfcenza  negli  àcidi , 
come  nell’ olio  di  Vitriolo,  e nel- 
lo Spirito  di  Nitro . Se  l’ olio 
concentrato  di  Vitriolo  fia  ver- 
'fato  lolla  Zeolite  pilla,  nafce ca- 
lore , e la  polvere  li  unifce  in 
una  Malia  (a). 

<5.  Nel  vero  momento  della  fulìone 
. <là  un  fosfòro , o un  lume  • 

N 4 SE- 

( a ) Dopo  che  fi  è dato  alle  (lampe  quello 
Saggio  fono  (late  fcoperte  più  varietà  di  Z;eoIiti, 
particolarmente  nelle  Min.  d’  Oro  di  Adelf'ors  in 
Smoland  di  Svezia  , di  cui  alcune  fpecie  non 
fi  fondono  da  fe  nel  Fuoco  , ma  fi  difciolgono 
prontamente  nell'  acido  nitrofo  , e fi  cpnvertono 
una  foda  gelatina.  E. 
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SEZIONE  CIX. 

La  Z^olite  ricrovaiS  concreta. 

1.  Solida  , fenza  particelle  vifibili  , 
ZtoHtes  folidus  pirticUlis  impalpthi» 
lihus . 

A Pura,  Zeolites  durus,  , 

Bianca  dall’ Islanda. 

Mifta  con  Argento,  e Ferro* 

« Turchina  , Lépis  Lazuli  da  Cai- 
muchi  di  Buckar.  Quella  per  gli  ^ 
efperimenti  ha  moltrato  le  fe- 
guenti  qualità . 

1.  Ritiene  per  lungo  tempo  il  Tuo 
colore  azzurro  in  un  Fuoco  cal- 
cinante , che  al  fine  mutali  in 
un  colore  bruno»  ^ 

2.  Si  fonde  facilmente  al  Fuoco  in 
una  bianca  e fpumofa  Teoria  , la 
quale  efpolla  alla  fiamma  di  un 
Cannello  grandemente  fi  rigon- 

vV  fia  , ma  in  un  Vafo  coperto  , - a 

con  un  calor  pKi  forte  diventa 
chiara,  e folida  con  macchie  az- 
zurre . 

3.  Non 
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ij,  ^^[on  fermenta  cogli  acidi  ma, 

4.  Quando  alla  foluzionevi  fi  aggiun* 
ga  un  Alcali  fifi'o,  viene  precipi- 
tata una  terra  bianca  che  efiettdo 
poi  ridotta  in  ifcorie  coi  Borace, 
‘ dà  un  regolo  d’Argento,  che  va. 
ria  in  groflezza  fecondo  le  varie 
moli  re  della  Pietra  ftefla* 
Riducendola  in  ifcorie  col  Piom- 
bo , fonofi  efirattc  due  once  d’ 
Argento  da  cento  libre  di  Pie- 
tra. 

6.  L’  elTcrvi  Argento  non  fi  difeuo- 
pre  colla  medefima  certezza  ado- 
perando lo  fpirito  del  Nitro  , 
guanto  i’  olio  di  Vitriolo . 

7.  Quando  vi  fi  aggiunga  lo  Spiri- 
to di  Sale  armooiaco  a qualun- 
que loluzione  latta  ^ o con  cru- 
do , o con  Lapis  Lazzuli  perfet- 
tamente calcinato,  non  fi  produ- 
ce verun  colore  turchino;  il  che 
dà  a divedere,  che  il  colore  non 
fi  può  attribuire  al  Rame , co- 
me alcuni  anni  hanno  pretefo  , 
e ciò  viene  vie  maggiormente 


cenfènnato  dalia  fiflezza  del  co- 
lore azzurro  nel  Fuoco  ( i.i.  ), 
e dal  Colore  della  Scoria , e del 
Veuo  (a)é 

t<  E*  poco  piìi  dura  , che  le  altre 
/pezie  di  Zeolite,  ma  non  fi  ap> 
prolfinsa  alla  Durezza  del  Quar- 
zo , o delle  altre  Pietre  dell’  or- 
dine Siliceo,  perchè  il  piìi  puro, 
ed  il  più  bel  Lapis-Lazuli  può 
. c0ere  ridotto  col  Fucile  in  bian- 
ca polvere,  febbene  riceva  un  po- 
limento  fomigliaote  a quello  del 
' marmo . 

9*  Il  Lapis'LazuU  perfettamente  cal- 
cinato viene, un  poco  attratto  dal- 
la Calamita,  ed  elfendo  fcorifica- 
to  col  Pioml^,  la  Scoria  diventa 
di  un  colore  verdaftro  , non  di 
quel  colore  che  Tuoi  dar  il  Ra- 
me ma  di  quel  tale  che  vien  Tem- 
pre prodotto  dal  Ferro  Mefchia- 
to  con  una  materia  calcaria  (a), 

SE- 

( a ) Il  Lapis-Lazuli  di  rado  trovafi  puro  , 
ma  efifo  è ordinariamente  pieno  di  Vene  di  Quar- 

*0» 
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SEZIONE  ex. 


$.  Zeolite  Spatofa,  Zeoìites  spatofus  • 
Cotefla  radon) iglia  ad  uno  Spato 

<;aU 

to  , di  Pietra  calcarfa  e di  Marchefetta  , ciò  non 
oftante  per  qnefti  efperimenti  non  fi  fon  adopera- 
ti che  i pezzi  piò  puri,  o quelli  , che  tali  appa- 
rivano col  mezzo  di  una  buona  Lente  , e che 
eran  giudicati  per  quanto  è poflìbile  liberi  da  ete- 
rogenee millure  . Sarebbe  però  da  defidcrarfi  , che 
quelli  i quali  ne  hanno  una  fufficiente  quantità 
volefiero  continuare  gli  efperimenti , affine  di  feo- 
prire  qual  è la  fofianza  producente  il  colore  az- 
zurro tanto  permanente  nel  Fuoco  , poiché  elTo 
non  può  derivare  né  dal  Rame  , né  dal  Ferro  t 
infatti  ancorché  cotelli  metalli  in  certe  occafioni 
diano  un  colore  turchino,  nientedimanco  non  pro- 
ducono altro  , che  un  colore  , il  quale  dileguali 
tolto  al  Fuoco  , e fi  dillrugge  col  mezzo  di  un 
Alcali.  Ciò  che  raccontali  in  certi  libri  fuHa  pre- 
parazione deiroitramare  coll’argento,  qui  non  fi 
può  in  maniera  veruna  proporre  come  un’  obbie- 
zione , conciofiaché  in  quei  procelfi  fi  adopera  1* 
argento  mirto  col  Rame  , e con  altre  materie  , 
le  quali  contengono  un’  Alcali  volatile , da  cui  il 
color  azzurro  può  effere  prodotto  ( * )• 

Rifpetto  alle  poc’anzi  riferite  qualità  di  que- 
fta  pietra,  la  non  fi  può  collocare  in  altro  gene- 
je,  che  nell’ ordine  delle  terre  della  Zeolite. 

( * ) 11  Signor  Margraff  ha  poi  pubblicato 
nelle  fue  chimiche  differtazioni  rtampate  in  Te. 

de- 
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Calcarlo  « quantunque  Ha  di  Uhd 
figura  pili  irregolare  , t più  fra- 
gile. 

à Roda  chiara  , ò Colore  di  Aran- 
cio da  una  delle  Min.  di  AdeU 
fors  nella  Prov.  di  Smoland. 

• ' r.  S E- 

defco  nell^irtno  176!.  aldini  fpérinienti  fulLafii* 
LasuU  , e nelle  cofe  efTenziali  va  d’  accordo  col 
noftro  Autore  fenza  per  altro  aver  faputo  nuli» 
de’fuoi  fperimertti  . H Signor  MargraiT  altresì  fa 
▼edere  che  in  quella  Pietra  non  c'e  Rame^  e dU 
ce  inoltre  di  aVer  trovato  in  elTa  tahte  materie 
calcarie  come  gelTofe  , ancorché  abbia  fatto  il 
polììblle  di  fcegliere  i pezzi  pié  puri  per  i fuoì 
cfperimenti  . Ciò  non  oftarite  fon  dimoilo  a ere-» 
dere  , che  la  materia  calcaria  non  (la  elTenzialé 
all*  efiftertza  del  Lapis-Lazuli  , poiché  il  Signor 
Croriftedt  efpreffamente  dice  * che  la  Pietra  da 
lui  provata  non  fermentava  punto  cogli  acidi  . 
Egli  anclie  riporta  ùn’offervabile  circonftanza,  per 
cui  riefee  vieppiù  evidente  appartener  quella  Pie- 
tra al  genere  della  Zeolite,  cioè  ch’elTendo  calei- 
nata,  e difciolta  negli  acidi  del  Vitriolo  , del  Sai 
Marino  i e del  Nitro  < convertifea  tutti  quelli  aci- 
di in  una  gelatina  . Per  altro  non  dice  nulla  dell* 
argento  ch’effa  contiene , perchè  non  è andato  tan- 
to innanzi  colle  fue  prove  fu  quello  propofitO-, — - 
ma  da  alcuni  fuoì  aderimenti  li  può  inferire  ^ 
(thè  tutte  le  fpezie  di  Lapis  Lazuli  non  contenga  « 
fio  Argento  < £• 
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SEZIONE  CXI.  , 

. Zeolice  Crìfiallizzata  , Zeolìm  ; 
tryfialli[9tu^  è piu  copiun^  dello 
altre  poc'  anzi  mentovate , e tro- 
vali , . 

^ in  gruppi  di  Criflialli  a foggia 
di  sfere  con  punte  concentriche 
Cryfìailli  Zeolitis  pyramidtlet  concreti 
ad  ccntxum  tendenfos» 

9 Gialli  da  ^vvappayvari  g Tproea 
in  Lapponia . 

h Bianchi  dalla  Prov.  di  Jemtland, 

3 Cri  dalli  Prifmatici  , c tronchi 
Cri/?.  Zffl/,  di/ìinSìi  fgHTa  prrjfra^ticie 
tfi^ncata . 

# -Bianchi  dalla  Prov.  di  Jemtlai^d, 

C Capillari  Crys^  Zeoh  eapillares  al- 
cuni rpno  riuniti  in  gruppi , ed 
altri  feparati . Jn  queda  pltim^ 
secrezione  pajqno  capillari,  c fo- 
rniglianti  alla  Min.  d’  Argento  a 
piume  della  Sezione  ^7^,  ed  al- 
cune volte  detta  Flos  Ferri  ip  que' 
ijnoghi  dove  la  figura  di  quefla 

Kc- 
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pietra  non  fi  conofce  appieno  l 
Quefii  Crifiaili  trovanfi 
a Bianchi  nella  Prov.  di  Jemtland. 

i* 

- SEZIONE  cxir. 

. rOi  . * 

Offcrvazhni  fulle  Zeoìitit  ' 

jr 

Quefto  genere  di  Pietra  ha  quafi 
le  medefime  qualità  al  Fuoco  , come 
3 Boli  delia  Sezione  85.  ficchè  tanto 
i Boli  che  le  Zeolici,  efiendo  pih  di* 
ligentemente  cfaminate,  poffono  forfè 
appartenere  alla  médefima  Clafie  ed 
cffcre  per  avventura  lo  fleffo  genere 
di  terra  le  cui  proprietà  fieno  fiate 
da  lungo  tempo  , c perfettamente  co- 
nofciute.  * ' 

La  Ttrra  Porcellane»  Luneburgic»  , di 
cui  ragiona  Bruckman  , e il  Wallc- 
rius  ha  collocare  tra  i Ceffi,  può  an. 
che  appartenere  a quefi’  ordine  : ma 
non  fono  fiato  capace  di  procurarme- 
ne una  mofira  per  compararla  colla 
Zeolite , che  è altresì  rara  , non  ri- 
trovandofi  nel  nofiro  Pacfc  , fuorché 
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in  picciollflìmc  Vene  , e cavità  ? ’A 
quefìa  fcarfezza  fi  dee  attribuire  il 
non  eflere  fiata  provata  al  Fuoco  con 
altri  generi  di  terra  , falvo  che  col 
Fluore  Spatole . Con  quefio  non  fi 
fonde  molto  prefio  perchè  all’  ora 
quando  parti  eguali  di  quefie  mate- 
rie fono  fufe  infieme  , ne  nafee  una 
Scoria , o Vetro  opaco  di  colore  fi-; 
mile  air  Alcali  del  Nitro , di  tefiìtu- 
ra  fibbrofa^  e di  fuperficie  inuguale  ; 

La  qualità  di  gonfiarli  al  Fuoco  , 
come  le  folTe  Borace , è particolare  ai 
Crifialli  deila  Sezione  iii.  le  altre 
varietà  follevandofi  in  alcune  facciole 
bolle  di  color  bianco  nell’  efiremità  , 
e ricoprendoli  tofio  con  una  pellicola 
bianca,  e vetrofa  , dopo  la  quale  di-; 
ventano  intieramente  refiattarie. 


SE-' 
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*'  SEZIONE  CXIII. 

. ORl>JHE  NONO, 

Terre  del  Genere  della  Manganefe, 
MtgncJU.  I>e  Pietre  (petcaoti  a quell' 
ordine  , qui  dette  Brunfìerti  fi  ehiama-^ 
no  SidtreM  , o Mtgnejut  nigr»  per  di- 
lUnguerle  . d^ila  AUgne/i»  alh»^  Offici^ 
nàiis. 

Elle  fono  da  alcuni  Mineralogifti 
affatto  ommeile  , e da  altri  fono  coN 
locate  tra  le  Min.  di  Fèrro,  ma  fic- 
come  io.  fono  convìnto  tanto  per  i 
miei  propri  efperimenti , quanto  per 
quelli  degù  altri  che  non  contenga- 
maggior  quantità  di  metallo  , che 
alcune  volte  il  due  o tre  per  ^oo  di 
Ferro , ed  alcune  altre  un  poco  di 
ffagno  , penfo  che  il  refto  ( il  quale 
certo  deefi  confiderare  come  un  gene*» 
re  di  Terra  ) meriti  il  fuo  particoK 
lar  fcparato  luogo  in  un  fiftema  Mi- 
nerale , almeno  fino  che  ottener  fi 
polla  maggio^  rifchiaramemo  fulla  Ina 
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indole  , ed  a quella  opinione  mi  ci 
hanno  condotto  le  fue  parricolari  qua- 
lità, che  fono  per  delcrivere. 

I.  Le  Mangancfi  fono  formate  di 
una  fòflanza  , che  colora  tanto 
le  Scorie,  quanto  lo  foluzioni  de’ 
Sali,  come  farebbe  a dire,  tanto 
per  la  via  Cecca  , -.come  per  T u- 
mida  ex.  g. 

4 II  Borace  che  ha  difeiolto  la  Man- 
ganefc  nel  Fuoco  , diventa  traf- 
parente  di  colore  rofficcìo  bruno 
o color  di  Giacinto . 
i II  Sale  microcofmìco  riefce  colla 
manganefe  trafparente  , di  (dolo- 
re Cremefì , e (i  disfa  all’  aria  » 
f Coir  Alcali  fido  nelle  com poli z io- 
ni di  Vcprp  diviene  Violetta , ma 
' fe  venga  aggiunta  buona  quan- 
tità di  Manganefe  , il  Vetro  fi 
fa  in  Mafie  , e ip  pezzi  grofiì  , 
'c  di  color  nero. 

^ Ridotta  in  Scorie  col  Piombo  , 
il  Vetro  acquifta  un  rofllccio  , c 
bruno  colore,  • , 

f 11  Lifeivio  di  una  Manganefe  bru> 
'j  O eia- 


m aio  ^ 

cìata  riefce  di  colore  ro  iTo  ca- 
tìco . 

2.  Arde  col  Nitro  , il  che  dà  a ve- 
dere cflervi  in  efTa  del  FJogi- 
(lico  ; 

3.  Air  ora  quando  crcdefi  leggiera  , 
pefa  tanto  quanto  una  Min.  di 
.Ferro  della  medciìma  ftrutcura. 

4.  Eflendo  fufa  infìeme  colle  com- 
pofizioni  di  Vetro  fermenta’ nell’ 
atto  di  fcioglierii  , ma  fermenta 
in  un  grado  fempre  maggiore  fu- 
fa che  fia  col  Sale  Microcofmi- 
co. 

5»  Non  muove  effervefcenza  alcuna 
collo  Spirito*  di  Nitro  : 1’  acqua 
rcgis  , però  eftragge  il  colore  dal 
Nero  , e difcioglie  gran  parte  di 
cfla  , che  poi  coll’  ajuto  di  un 
Alcali  viene  precipitata  in  una 
polvere  bianca . 

6.  Que’  colori  comunicati  ai  Vetri 
dalla  Manganefe  facilmence  lì  di- 
ilruggono  colle  Calci  di  Arfenico , 
e di  Stagno,  anzi  fi  dileguano  da 
fe  nel  fuoco. 

7.  E’ 
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7.  E’  ordinariamente  di  teffìtura  ir- 
regolare e fciolca  , di  modo  che 
tinge  le  dica  a guifa  di  fuligine, 
ancorché  abbia  apparenza  metal- 
lica all’ora  quando  venga  {pez- 
zata. 

SEZIONE  ex  IV. 

La  Manganefe  fi  ha  . r 

A Sciolta,  e friabile,  Mttgnefi»  fri»- 
• ‘ bilis  terriformit . 

« Nera,  pajono  particelle  confuma- 
ce  , o disfatte  di  un  genere  di 
Pietra  altre- volte  indurata , e con- 
creta; viene  d’Inghilterra. 

SEZIONE  CXV. 

B Indurata,  Magnefia  indurata, 
i.  Pura  , a foggia  di  sfere  , la  cui 
‘ teflìtura  è {ormata  da  fibre  con- 
* centriche  . Magnejta  pura  fpbarica 
radus  comemratir . 

a Bianca,  Magne fta  alba  JìriSie  ficài- 
) è molto  rara  . lo  jne  ho  ve- 
O a du- 


3IS  ^ 

duro  in  una  Collezione  una  tftpu 
ftra  di  quella  Ipecie  dalnogo  in-r 
^ cognito  in  Norvegia  , ed  aven- 
done efaminato  un  pezzo  rilevai 
ehe  differiva  dalla  Manganefeor. 
dinaria  comunicando  al  Borace 
nel  Fuoco  un  colore  roflb  cari? 
co  , e inoltre  diventa  di  colore 
roflìccio  bruno  effendo  calcinata, 
h Manganefc  rofla,  dicono  che  tro- 
vifi  in  Piemonte  . Di  quefta  for- 
te non  ne  ho  mai  veduto  , ma 
nii  fu  detto  da  un  Uomo  di  fpi- 
• rito,  che  cotefta varietà  va  efen? 
. te  da  Ferro  , e colora  il  Vetro 
più  predo  di  Rodo,  ebe  di  Vio- 
letto. 

» 

SEZIONE  CXVI. 

• fc.  « •* . 

2.  Mida  con  picciola  quantità  di  Fer- 
ro Magncfì»  p»rum  martiaìis, 
a Nera  con  un  lucente  metallico  . 
Quedo  è della  più  comune,  e fi 
doperà  da  Vetrai,  e da  Fabbri- 
catori di  Maioliche.  Ritrovali. 

So- 


V 


k. 
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i;  SoUdà,  di  tedicura  a Scoria,  Ma- 
gnejià  t Ottura  vitrea  da  Skidberget 
nella  Provi  di  Dalame. 

à.  Cbn  grana  di  acciaio  dall’  iftelTo 
luògo. 

j.  Radiata  , dall’  iflefTo  fìto  , e da 
Tìveden  in  Oftrogozia. 

4.  Crillalliszata  » 

a In  forma  di  Emisferi  coerenti  . 
Hemifpberiis  coniinuis  da  Skidber- 
get in  Lekfand  * 

S Et  ì aN  È CXVIL 

- / 

3.  Méfcolata  con  posa  quantità  di 
Ferro , c ilagno  Magnefia  parva 
cum  portione  Mariis  , ó*  Jovis  mix- 
ta  : Spuma  Lupi  , t Wolfrarn  de’ 
Tcdefcbi  (a)i 

1.  Con  fibre  grofle . 

0 3 » Di 

1 

( 3 )(VVbIfr3ih  é urt  notile  che  fi  dà  alcune 
volte  al  falfo  Piombo  ed  alcune  volte  alBafalte, 
come  anco  ad  altri  Minerali  , nientedimeilo  fi  dà 
principalmente  a quella  forte  dì  Manganefe,  quan- 
do rltróvàfi  nelle  Min.  di  ftagno  E.  D.  C • 


'V 


a 14  2^ 

a Di  colore  di  feno  da  Altenberg 
in  Sadonia.  Queda  dà  alle  com- 
poiizioni  di  Vecì^  , ed  anche  al 
Borace,  ed  al  Sale  rnicrocofmico 
un  opaco  bianchiccio  , e giallo 
colore,  che  poi  fi  dilegua. 

""  ■ SEZIONE  ex viir. 

Ofervazhni  fulla  Man^énefe, 

Quantunque  paja  difficile  a molti 
il  diftinguerc  le  varie  (orti  di  Man- 
ganefe  dalla  loro  apparenza',  e da  fe« 
gni  edemi  , egli  è però  molto  facile 
il  didinguerle  col  cimento  delFuoco, 
fe  fi  ponga  mente  all!  poc*  anzi  rife- 
riti fenomeni  nella  Sezione  iij.  Quin- 
di vedraffi  la  ragione  per  cui  laMan- 
ganefe  fino  ad  ora  , o fu  ommeda  o 
mal  a propofito  collocata  ne’  Sidemi , 
vale  a dire  perchè  fu  foltanto  efami- 
nata  cogli  occhi  , come  molti  altri 
minerali,  trafeurando  il  modo  pili  la- 
boriofò  di  efaminarla  al  Fuoco, 
r Alcuni  potrebbero  forfè  darfi  a ere* 
/ dc- 


I 
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deve,  che  la  Manganefe  fia  un  avan- 
zo di  qualche  mecallo  , che  non  poi- 
fa  di  nuovo  clTerc  ridotto  in  iftato 
metallico  , ma  vuoili  avvertire  , che 
nclTun  metallo  per  i mezzi  a noi  no- 
ti può  elTere  ridotto  a una  terra  , o 
calce  aflblutamente  irreduttibile , fe  non 
foffe  collo  fpecchio  uftorio  , c perciò 
non  vi  è ragione  di  credere  che  Na- 
tura dia  una  tal  produzione.  L’igno- 
ranza e r infingardaggine  hanno  ri- 
trovato certi  'vocaboli  , p efprélfioni 
per  fuggire  di  dar  conto  di  que’  Mi- 
nerali , che  non  fi  pofibno  agevolmen- 
te decomporre  ; per  efempio  chiaman- 
doli felvaggi , rapaci,  arfenicali,  vola- 
tili, ec.  ed  alcune  vene  di  Ferro  par- 
ticolarmente fi  lono  in  tal  modo  no- 
minate , dal  che  poi  è nato  , che  le 
economiche  rifleflìoni  fono  fpelfo  fia- 
te aggiunte  alle  naturali  , e filofofi- 
che  deferizioni , laonde  a^tri  fi  difiol- 
gono  da  cfaminar  molti  corpi , de’ qua- 
li abbiamo  avuto  , e tuttavia  confer- 
viamo falle  idee  per  quello  fifiatto 
modo  di  definire,  e delcrivere. 

O 4 


La 


^‘ll6  ^ 

La  Manganefe  è ftata  ordlnariamen*' 
te  riposa  dagli  Autori  Siftemacici  tra 
le  Min.  di  Ferro  , ma  gli  Artefici 
che  r adoperavano  nelle  loro  mani* 
fatture  di  Vetri  non  la  riconobbero 
per  tale  , nè  mai  fi  poterono  pcrfua- 
dere  di  ufare  in  vece  delle  Mangane. 
fe  i corpi  fpacciati  dagli  Autori  ca~ 
me  affini,  o fiinili,  prevalendo  in  ef** 
fi  più  il  fatto-,  e r efperienza , che  le 
fuppofizioni  . Il  coniumo  della  man- 
ganefe non  è gran  cofa  , e per  con» 
feguente  non  fi  può  confiderare  co- 
me un  genere  molto  vantaggiofo. 

SEZIONE  CXIX. 

C L xyé  s S B S E C 0 N D yji* 

• » 

I Sali,  saiu, 

Chiamanfi  con  quefio  nome  que* 
corpi  minerali  dhe  pofTono  difcioglier- 
fi  nell’Acqua  , e comunicarle  un  fa- 
pere  i hanno  inoltre  la  proprietà  ef- 
fendo  mefcolati  uno  coll’ altro,  di  for- 
mare nuovi  corpi  di  forma  folida  ed 

an- 


J 
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angolare  all’  ora  quando  1’  acqua  in 
cui  vengono  podi  (ìa  diminuita  a fe- 
gno  di  non  poterli  più  ritenere  di- 
fciolti  , il  che  diceii  cridaUizzamen* 
to  (a),  i 

. SE- 

( a ) In  un  fidema  di  MineraÌo|ia  non  deb-' 
bono  confìderarfì  , nè  collocarli  altri  Sali,  fe  non 
fe  (quelli  cha  troVanfi  nativi  nel  feno  della  terra 
Sezione  i.  e per  quella  ragione  un  gran  numero 
di  Sali  faranno  qui  deliderati  ex.  g.  tutti  quelli 
che  0 fono  nativi,  o preparati  coll'aiuto  dell’Ar- 
te negli  altri  due  Regni  di  Natura , e da  materie 
ad  effi  fpettanti y Fra  qiiefti  è lo  fteffo  nitro , e il 
fuo  acido  , e acido  vegetabile  conciofliac- 
chè  quelli  non  li  hanno  mai  da  corpi  minera- 
li , né  viene  dimollrato  , che  abbiano  la  loro 
origine  dal  Vero  acido  vitriolico  minerale  , o 
dall'  acido  muriatico  . Certo  è che  li  foho  fatti 
- degli  sforzi  per  ridurre  la  maggior  parte  di  effi 
all'acido  vitriolico  che  da  molti  dicelì  l’acido  uni- 
Verfale , Jha  gli  efperimentì  non  fi  accordano  in 
ciò  , 0 almeno  nelTurto  è flato  fin  ora  capace  di 
unire  un  FlogilHco  con  un  acido  oltre  il  lolo  vi- 
triolico  , e di  produrre  qualche  materia  ralTomi- 
gliante  in  tutto  al  vero  Zolfo  . Per  quello  moti- 
vo noh  pofTo  alTentire  all’  opinione  del  Dottor 
Pietlch  , il  quale  fi  lludia  di  provare  che  I’  acido 
dd  Nitro  deriva  dall’ acido  vetriolico,  prima  che 
la  fua  teoria  non  vertga  confermata  dall’efperien- 
za  in  un  modo  precifo  , e prima  che  ranalifi  fia 
più  pofitivamente  rifehiarata  , ma  credo  che  la 
queftione  rimanga  indccifa  , fe  gli  acidi  nitrofi 


SEZIONE  CXX. 

Rifpctto  alle  principali  y e note  cir^ 
codanze  , o qualità  de"  Sali  minerali 
Cono  divifi. 

1.  In 

Tegetabili,  ed  urinod  fieno  primitive  foftanze  ? p 
là  riconofcer  debbano  la  loro  origine  da  un  foto , 
e medefimo  principio  ? E fe  da  un  folo  principio , 
di  qual  natura  elTo  fia  ì Ma  comunque  fiali  la 
conuderazione  di  quelli  acidi  pare  , che  apparten- 
ga pilli  particolarmente,  ad  un  altra  fcienza,  cioè 
alla  Chimica  . Lo  fteflb  anche  fi  può  dire  della 
dottrina  , che  folliene  elTere  prodotto  il  nitro  da* 
medefimì  principi  del  Sai  marino  colla  fola  diffe- 
renza di  una  certa  particolar  modificazione. 

Li  fopraccennati  due  acidi  Minerali  , delle 
cui  qualità  non  ne  fappiamo  nulla , fino  che  non 
fieno  fiati  efiratti  coll'ajuto  dell’arte  da  Vitrioli , 
c dal  Sai  marino  , non  fi  ritrovano  mai  puri  in 
ifiato  naturale,  mercecchè  non  fito^o,  o per  na- 
turale 0 per  artificial  calore  vengono  feparati  da 
qualunque  fofianza  , che  in  un  iftante  fi  attacca- 
no , e fi  unifcono  ad  un  altra  . Ciò  non  ofiance 
come  elfi  poffouo  , e forfè  alcune  volte  efiftono 
realmente  in  forma  di  vapori  sfuggenti  la  noftra 
vifia  , e ficcome  la  teoria  de’  Sali  , come  quella 
de’  minerali  falini  è fondata  fopra  le  qualità  già 
fcoperte  in  quelli  acidi  , ho  creduto  ncceffario  di 
defcriverli  tali  quali  fono  offendo  folamente  me- 
fchiatì  colla  pura  acqua  , e ciò  con  tanto  mag- 
gior 
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1.  In  Sali  acidi,  o in  acidi  ininera^ 
li  Salta  acida. 

In  Sali  alcalini  , o in  alcali  mi* 
nerali.  Salta  alcalina, 

PRIMO  ORDINE* 

Sali  acidi , Salia  acida , 

I caratteri  di  quefti  Sali  fono  i 
guanti. 

I.  Hanno  un  fapone  agro. 

a.  Sono  corrofjvi , cioè  hanno  forza 
di  fciogliere  un  gran  numerò  di 
Corpi . 

3*  Hanno  una  gagliarda  attrazione 

coU 

gior  ragione,  pofcìacchè  l'acqua  è il  loro  più  co- 
mune veicolo  producendo  i loro  effetti  nel  regno 
minerale.  ’ 

Si  è offervato  nella  Sezione  ii.  che  le  qua- 
lità dell'  Arfenico  in  forma  di  calce  poflono  con- 
venire colla  dehnizìone  de'  Sali , ed  a un  tempo 
medefinio  può  effere  annoverato  tra  i femimet- 
talli,  la  qual  cola  non  fi  può  in  altro  modo  fpie- 
gare  , fe  non  che  T Arlènico  prefo  in  una  certa 
fórma , e relazione  fia  un  Sale  , o in  altre  circo- 
danze  fia  uri  femimetallo  • Ciò  anche  deefi  dire 
di  altri  corpi  del  Regno  Minerale. 


ioin  Sali,  t colle  terre  alcaline  j 
onde  fi  unifcono  fempre  con  ef^ 
férvefcetita  , ed  alcune  Vòlte  co^ 
gran  calore  ; da  quella  miftura 
vengono  prodotti  de’  Corpi  , che 
fi'adopcranò  tra  di  noi  colriomò 
di  vitrioli , di  s*Ii  neutri,  di  Cef- 
fi, ec.  . . 

4.  Elfi  mutano  in  colore  ròlTo  i fu- 

ghi azzurri  cfprcflì  da  vegeta- 
bili • • ' • • 1 • 

5.  Separano  1’  Alcali  dal  Grafib  ,■  li- 
nendofi  col  Sapone,  il  quarcffet. 
to  dicefi  coagulare. 

6.  Sono  volatili  c 'minuti ffìftii  1 fic- 
• chè  non  fi  pofibno  vedere  colla 

femplice  villa  , quando  non  fié- 
} no  melcolati  con  altri  còrpi  ete- 
rogenei , e quindi  la  figura  *de^ 
- puri  acidi  minerali  non  lì  può 
definire  che  a forza  di  conghiòt-'* 
ture# 


:3- 
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5 Je  Z I o N E CXXI. 

/V  Acido  Vitriolico,  ^cidm  vitrioli^ 
ifluminis^  ir  luìp^ris, 

1.  Acido  vitriolico  puro  , acidum  Ffr 
trioH  pffrutff  . In  attratto  prendefi 
come  cofa  poffibilc  a rinvenirtt 
in  natura  ; 1?  fuc  qualità  , eflcn. 
do  mifto  poli'  acqua  > da  cui  fi 
tragge  ppr  (diftiUazione  fono  le 
fegucnti . 

X.  Melchiato  colla  minima  quantità 
pottibile  di  Acqua  comparisce  on> 
PUpfo  , e per  quatta  ragione' ina* 
propriamente  chiamali  olio  di  Vi- 
trlolo . 

3^.  In  tale  fiato  c notabilrnente  pe- 
lante , vale  a dire  in  confronto 
dell’ Acqua::  1700.:  lOoo. 

3.  Dilcioglic  l’Argento,  lo  Stagno, 
il  Regolo  d’  Antimonio , ed  il 
Mercurio;  ma, 

4.  ElTendo  mifip  con  maggior  por- 
zione di  Acqua  difcioglie  loZin. 
co,  il  Ferro,  e il  Rame. 

T-  n;,  ' 
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5.  Difcioglie  parimenti  le  terre  cal« 
carie,  e le  precipita  in  forma  di 
GeHb  , di  cui  una  parte  formali 
in  una  Drufa  GelTofa,  Selenite s & 
Ctyfìeìli  Gipfeià 

d.  Si  unifce  colla  terra  del  Quarzo, 
‘ elTendo  ftata  prima  difciolta  nel 
Liquor  Silicum  (a),  ed  anche  con 
una  terra  argillacea,  difcioglien- 
dola  fenza  veruna  fermentaziOr 
ne,  colle  quali  due  terre  elio  for-» 
ma  r Allume. 

7,  Effe  ha  pure  un  attrazione  piìx 
gagliarda  col  Flogiflico,  che  con 

i Sa- 
fa) Ecco  cofa  è il  Lìqunr  Silicum  per  quel- 
li che  non  hanno  alle  mani  un  libro  di  Chimica. 
All'ora  che  fi  pongono  dae  o tre  parti  di  Sai’ Al- 
cali per  una  parte  di  terra  vitrefeente  , e che  fi 
efpone  la  midura  a un  grado  di  fuoco,  necelTario 
per  fondere  la  detta  miftura  fenza  dar  tempo  all’ 
Alcali  di  fvaporare  , il  .prodotto  che  fi  ottiene , 
è una  mafia  vetriforme  , in  cui  la  terra  vitre- 
feente  viene  tenuta  in  dilToluzìoiie  . Ma  ficcome 
vi  ha  molta  foprabbondanza  d’  Alcali,  la  miftura 
ne  conferva  quali  tutte  le  proprietà,  onde  la  ma- 
teria attrae  fortemente  l'umidità  dell’aria  e fi  ri. 
folve  in  liquore,  Manuel  de  Chiraie  de  Baumè 
pag.  loi.  a Paris  1766.  A.  T. 
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i Sali  alcalini , e forma  con  eflo 
un  Corpo,  chepropriamciTDc  puof- 
fi  chiamare  Zolfo  minerale  i 
S.  Ellendo  perfettamente  unito  colle 
materie  flogiftiche , fpettanti  ai 
Regno  vegetabile,  ed  efleado  al- 
r tresl  perfettamente  Ipoglio  di  Ac* 
qua,  la  misura  prende  fuoco  al 
folo . contatto  dell’  Aria , e fi'  con* 
fuma,  il  che  fi  può  vedere  nella 
Polvere  detta  Tuìvh  fyropborus. 
Attrae  fortemente  1’  Acqua,  ed  i 
Vapori  acquei  dall’ Aria;  e fe  vi 
- fi  ponga  a un  tratto  gran  quanti- 
tà; di  Acqua  , ne  nafee  un  ga- 
gliardo calore  ; 

IO.  Si  unifee  prefio  , e facilmente 
cogli  Alcali , e perciò  fecondo  la 
‘ la  loro  difierente  natura  vengo- 
no prodotti  vari  compofii , che 
' fi  fono  chiamati , Tartarus  vitrh» 
' htusy  c sai  ammoniamm  fpotm» 


«M  ^ 

,4. 

sezione  cxxii. 

y acido  Vitriolico  mifto,  o fatura- 
to , «cidum  vitrioH  *lUs  corporibut 
fgtur^tum  m 

A Con  metalli , metallis  fàtur§tum  . 
Vitriola,  Vitrioli. 

« Semplici  vitrioli  , vitrioU  Jlmpli- 
cta . 

I.  Vitriolo  marziale  , Vitriolo  ver- 
de, Vitrioìum  martis  fimplex.  Que- 
fto  è il  comune  vitriolo  verde  , 
che  ritrovali  naturalmente  -difciol. 
to  nell'acqua,  c viene  prodotto, 
da  marchefcttc  calcinate  , o dis- 
fatte . 

’ 2;  Vitriolo  di  Rame  , Vitrmlo  az- 
zurro , vitriolum  V<ncris  , feu  Cy- 
pricum  , quefto  è di  colore  tur- 
chino carico,  e fi  ritrova  in  tut- 
' te  le  Acque  dette  di  Cemtnto  o 
di  Ziment,  ex.  g.  in  Neufohl 
in  Ungheria  , nella  Min.  di  S. 
Giovanni  a Fahlum  nella  Prov. 
di  Dalarnc , nella  Prov.  di 

. . man- 
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manland  a Nyakopparberget  , e 
nelle  Min.  di  Rame  di  Vicklov 
in  Irlanda  ec.  Ciò  non  oftante 
di  rado  è afFacco  fpoglìo  di  qual- 
che porzione  di  Ferro , e di  Zin- 
co . 

3.  Vitriolo  di  Zinco  , Vitrìolum  Zìn- 
ci  h bianco,  è chiaro  come  TAI, 
lume,  c trovali  a Rammclsbcrg 
nell’  Hartz  , come  anco  ne  calci- 
nacci a StoIIgrufuan  di  Weft- 
manland  , dove  il  fallo  Piombo 
fiali  disfatto  fpontaneamcnce  , o 
dopo  effere  Rato  bruciato. 

SEZIONE  cxxm. 

è Vitrioli  componi  , Vifriaìa  (ompo^  < 
fifa. 

€ Vitrìolum  Ferrum  , ó*  cuprum  conti- 
ncns  di  colore  verde  , e azzurro» 

' a»  Vitriolum  /errum  , iincum  , & Cu- 
prum continens  . Cotefto  tira  più 
all’azzuro,  che  al  verde,  c fi  fa 
in  Fbalun  dall’  acqua  eftratta  coN 
le  trombe  dalle  Min.  di  Rame  ; 

P in 
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in  quefl:’ acqua  fpefTe  volte  fifor-  i 
xnano  de  gran  pezzi  di  Criftalli  • \ 

di  Vitriolo  . Se  quello  vitriolo  . 
S’immerge  nell’  Acqua  , e poi  fi 
ftroffina  fopra  Ferro  che  fia  net- 
to, il  Rame  non  fi  precipita  dall* 
Acqua. 

3.  Vitriolum  Zinco-ferreum  . Quello  è 
il  Vitriolo  verde  da  Goslar  nell’ 
Hartz. 

4.  Vitriolum  cupreo-Zinceum  . Vi- 

triolo Turchino  di  Goslar. 

5.  Vitriolo  di  Nickel , e di  Ferro  , 
vitrioìum  ferrutn  ét  niccolum  conti- 
mns . Elio  è di  color  verde  cari- 
co , e fi  contiene  nell’ocra,  o 
nelle  parti  disfatte  del  Nickel 
nelle  Min.  di  Cobalto  a Los  nel. 
la  Prov.  di  Hellìngland  (a). 

SE- 


( a ) La  maggior  parte  de’Vitrioll  rìconofeo- 
no  la  loro  formazione  dall’  arte  , concioflìacchè 
quando  quelli  minerali  che  contengono  Zolfo  , fi 
fearano  dalle  min.coll’ajuto  del  Fuoco  ilFIogiftico 
dello  Zolfo  è cacciato  via  dal  calore,  lafciandofi 
dietro  il  folo  acido  , il  quale  fciolto  e libero  fi 
Accoppia  ai  vapori  acquei , difciogliendo  al  tempo 

ftelfo 


Xi 


. Digitized  by  C 0<'  jle 


^ 227  ^ 


SEZIONE  CXXIV. 

B.  Acido  del  Vitriolo  mefehiato  , 
e faturato  colle  terre,  acidum  ri- 
trioli  terris  mixtum^  {tu  faturatum. 
j.  Con  una  terra  calcarla  , Gypjum 
Vcd.  Sezione  1^. 

a.  Con  una  terra  argillofa  , 1’  Allu- 
me ^yiìumina . 

4 Con  picciola  quantità  di  Argilla, 
acidum  vitrioH  argilla  {aturatum  • 

2 Al- 


ftetTo  i metalli,  e così  vengono  formati  i Virtio- 
li.  Ogni  forte  di^vena  , o di  Minerale  non  fi  fa 
per  1 ordinario  nè  fi  confuma  naturalmente  fenza 
eflere  ajutato  dall’Arte,  e quello  disfarli , e confit- 
marfi  fegue  per  la  maggior  parte  aH’aria  aperta,  on- 
deper  tal  motivo  nonfipaòafpettar  gran  quantità 
di  Vitriolo  dal  naturale  disfacimento  , in  fatti  fe 
qualche  Vena  , o Pirite  fi  confuma  da  sè  , le  di- 
fciolte  particelle  fono  portate  via  dalle  pioggie  , 
e fi  trovano  alla  fine  difciolte  in  certe  forgenti  , 
o Acque  minerali  . Tutte  quelle  Piriti  o Vene 
poflono  eflere  chiamate  veri  Vitrioli  , le  quali 
contengono  Ferro , Rame  , Zinco  , e Nickel  mi- 
neralizzato collo  Zolfo  . L’  acido  nd  Vitrioli  non 
è pero  raddolcito  da  metalli  , come  io  farebbe 
dall’ Alcali  ne’ veri  Tali  neutri. 


^ 128  ati 

/jlume  nativo,  o di  piuma  , ^ 
lumen  nativum  ^ /ive  plumofum.  Ri» 
jrovafi  fulle  sfatte  Min.  di  Alla» 
ine  in  picciola  quantità,  e quin- 
di per  ignoranza  le  alabaftriti,  c 
le  ielenici  , trovate  tra  la  mag- 
gior parte  delle  sfoglie  di  allu- 
me , fono  il  più  delle  volte  fo- 
ftituite  in  fua  vece,  come  anche 
l’ Asbefto  , non  oftante  la  gran 
differenza  tra  1’  Allume  c cotefli 
Corpi  , riguardo  ai  loro  uff 
come  ai  loro  effetti  (a), 
i Con  maggiore  quantità  di  pura 
Argilla,  tifila  pmra  acido  Vitrioli 

im* 

( a ) I Qeffi,  e gli  Asbeftì , ma  fognatamen- 
te  gli  ultimi  fono  (tati  adoperati  per  ignoranza 
in  molti  paefi  in  vece  d*  AHutiie  di  Piuma  nati- 
vo ; e quella  forte  venduta  altre  volte  nelle  Bot- 
teghe per  allume  era  nna  fpecie  yerdafìra  bianca 
di  Asbefto  di  Germania  , molto  rigido^  ma  fom4 
mamente  fragile,  e che  (i  rompeva  in  punte. 

La  Selenite  non  fu  mai  fuppofta  per  allume 
e la  ragione  per  cqi  furono  fpftituiti  gli  Asbefti , 
eiiGefli  fibroli  è (tata  la  fomiglianza  della  (trat- 
tura e non  j come  dice  il  noflro  Autore  , per  a- 
Verli  trovati  inficine  nel|a terra,  vedi  le  mie  Le- 

»ipni  p.  c. 
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imètita  . Min.  bianca  di  Allurì1(f 
Min.  ,^i4>ninis  odila  m 
t.  Min.  di  Allume  concreta  di  co- 
lore roffo  pallido  Scbifìus  odlunii- 
fiis  Roftunus  * Adoperali  a Lumi- 
ni, poco  lontane^  da  Civita  vec-> 
cbia  , per  fare  V. Allume  rofid 
pallido  detto  Allume  di  R cucca  ^ 
Cotefto  è tra  tutte  le  Min.  di 
Allume  il  più  efente  da  midura 
di  Ferro,  e la  terr.a  rolfiecia  che 
da  elfo  Allume  li  precipita  , non 
dà  il  menomo  legnale  di  qualun- 
que materia  metallica* 
t Con  gran  quantità  di  Argilla  Mafs 
ziale  , che  inoltre  contiene  una 
materia  infiammabile,  odTgUU  mat’ 
tialis  , pblogi/ìicA  aci.'h  ritrioH 
imbuta  * Min.  Comune  Allumi- 
nola « È’  Ordinariamente  indura* 
tà,  ed  a lariline,  c generalmen- 
te chiamafì  Schìdo  alluminoro  ^ 
Scbifìus  aluminofus  attr  tir  brune* 
feens.  Trovafl. 

t.  Di  Lamine  parallele  con  fuperfi. 
eie  regolare  , Scbifìus  Lamtlièfui 

? I 


iìo  s*»  - 

•oulgaris  da  Andrgrum  in  Scania^, 
da  Flunneberg  in  Weftrogozia  , 
*■  Rodoen  in  Jcmtland  , e dall’  Ifo- 
la  di  Oeland  ec.  ( fn  Inghilterra 
legranMin»  di  allume  diWhitby 
*’  in  YorKshirc  fono  di  quella  fpe- 
cie  D C. 

2.  IJndulato,  cuneiforme  con  fendi- 
ture lucenti  Scbifius  alyminojus  un. 
dtilatus  & cunet  formis  fijjuris  fpìen- 
àentibus  . Cotefto  a prima  .villa 
raflomiglia  al  Carbone  foflile,  c 
' trovafi  in  grande  abbondanza  a 
Nas  in  Jcmtland  («). 

SE- 

( a ) La  purità  poc’anzi  mentovata  ( b.  i.  ) 
della  terra  dell*  Allume  Romano  deve  intenderli 
con  quella  reftrizione  comunemente  ufata  , vale 
a dire  che  le  eterogenee  particelle  non  fono  fre- 
quenti, nè  di  gran  confeguenza. 

11  Flogiftico  contenuto  nelle  vere  lamine  di 
Allume  può  forfè  nell*  atto  della  calcinazione  di- 
fporre  il  Ferro  a difcioglierfi  piò  facilmente  , 'e 
ciò  può  anco  dar  origine  al  color  nero  in  alcune 
di  effe  contenenti  poco  Ferro  ; come  fuccede  m 
parte  con  quelle  di  Nas.  ( c ) ( 2 ) 

Non  puoffi  facilmente  ftabilire , fe  la  terra 
nelle  lamine  di  Allume  fia  argillola  , o Quarzo- 
fa,  o fe  fia  burnus  attr  induratus  , e terra  vege- 

tabi- 


^ 


SEZIONE.  CXXV. 

C Acido  Vitriolico  unito  col  FIo- 
giftico  , ^cìdum  Vitriaìi  fblogUìo  corti- 
P 4 hi- 

tabile  perchè  tutte  quelle  tre  terre  difciolte  nell' 
acido  vitriolico  producono  1’  Allume  . La  terra  da 
Pippe  di  Colonia  è una  prova  manifefta  del  pri- 
mo cafo  ; la  tetra  Quarzqfa  nel  Liquor  Silìcum  è 
prova  del  fecondo  , ed  il  legno  fofTile  alluminofo 
adoprato  attualmente  in  Boemia,  ed  in  HelTe  per 
fare  allume  ferve  di  prova  del  terzo  cafo  . Co- 
tede  terre  pofTono  avere,  e non  avere  del  Ferro, 
nulladimeno  impedifcono  nel  primo  cafo  che  il 
flogillico  infieme  coll’acido  vitriolico  non  minera- 
lizzi tutto  il  Ferro  , e non  faccia  con  elfo  una 
marchefetta  falvo  che  di  quando  in  quando  , e 
in  picciola  quantità  come  nelle  fcrepolature  , o 
quando  fi  abbatte  in  Corpi  eterogenei  come  in 
Conchiglie  infetti  ec.  fparfi  nelle  dette  terre  . Vi 
è un’  oflervabile  progrcifiona  dalle  lamine  nere  di 
Allume  al  carbone  foflìle  , in  ragguaglio  che  fi 
aumenta  il  Hogiftico  e che  manca  la  quantità  del- 
la terra.  Vedi  Sezione  159.  Egli  è ilFIogiftico,  che 
rende  atta  una  lamina  nera  di  Allume  a bruciar- 
li da  fe  , quando  fia  una  volta  accefa  , laddove 
quelle  di  Lumini  per  disfarle,  vogliono  edere  ef- 
pofte  al  calor  del  Sole  , e fpruzzate  di  Acqua  : 
le  nere  hanno  eziandio  dentro  di  fe  materia  fuf- 
ficiente  daaccendetfi  fpontanea mente  in  certe  oc- 
cafioni , come  lo  dimollrano  i fa  moli  efperi  men- 
ti diLemerì,  e di  altri  e dalla  qual  caufa  fi  pof- 

fono 


Digitized  by  Google 


' m 5» 

birtàtum . Lo  Zolfo , Julpbura . Ved. 
-Sezione  151, 

SEZIONE  CXXVI. 

D.  Acido  Vitriolico  faturato  eoa. 
Sale  alcali  , acidum  vitrioli  alca/i 
minerali  faturatum . > 

4 Coir  Alcali  del  Sai  Comune  , e 
Marino  , alcali  minerali  Jaturatunt 
lai  mirabile  Glauber!  (a),.  . , , " 

SE-- 

fono  dedurre  molti  Volcanì,  e tremuoti.  Anco  il 
Tuhìs-pyropberus  è fatto  di  allume  unito  intima- 
mente con  una  materia  flogillica  , nella  cui  pre- 
parazione fi  dee  dilifcentemente  fuggire.,  che  non 
ci  entri  ferro  , perchè  1*  acido  ha  una  attrazione 
troppo  forte  col  ferro  , ed  unire  non  fi  potrebbe 
col  folo  Flogiflico  che  pure  rendefi  alTolutamente 
recefiario  in  quella  operazione. 

( a ) E'  da  avvertire,  che  il  Sai  comune  no- 
ftra'e  , viene  compoflo  dall’acido  Marino,  che 
non  fi  può, avere  in  forma  concreta,  e che  fi  ot- 
tiene foltanto  decomponendolo  coll’ intermedio  dell* 
acido  vetriolicQ  , e da  una  bafe  particolare  detta 
alcali  Minerale,  vedi  nel  Dizionario  di  Chimica 
di  Monsù  Maquer  all’  articolo  alcali  minerale  lé 
differenze  dell’  Alcali  minerale  dagli  altri  alcali 
firn  A,  T. 

Quello  è un  Sale  neutro  preparato  da  natu- 
ra, 0 dall'  Arte  contenente  più  , o manco  ferro  , 

o tei- 


\ 


Digitizr^d  by  Coogle 


^ iìì  ^ 


- l 

SEZIONE  CXXVII. 

B.  Acido  del  Sai  comune  , o Ma* 
rino,  s/^cidum  Séiis  communis , Que« 

ft’aci- 

0 terra  calcarla  , da  cu!  nafce  qualche  difièrenzit 
«e’fuoi  effetti,  prefo  che  fia  perlxxrca.  Facilmen- 
te fbrmad  in  Criftalli  prifmatici  , i quali  diven- 
tano maggiori  in  proporzione  delia  quantità  dell’ 
acqua  fvaporata  prima  del  criftalliezamento . All' 
ora  che  fi  mette  fopra  un  pezzo  di  carbone  acce- 
fo,  o fi  bruccia  in  altro  modo  con  un  Flogiftico  , 
r acido  vetriolico  fi  manifella  coll’  odore  fomi- 
gHante  al  fegato  di  Zolfo. 

Ritrovali  difciolto  nelle  Fontane  , e'  Pozzi  , 
e in  forma  afciutta  falle  muraglie  in  que'  luoghi 
dove  r aphronìtrum  ha  fiorito  , e 1’  acido  vetrioli- 
ro  vi  è intervenuto  ex.  gr.  dove  le  Marchefette 
fono  (late  arroflite  all'  aria  aperta  . Qpeflo  Sale 
fpelTe  volte  viene  confufo  coll’  ^pbrortitrum  , o 
col  puro  Alcali  minerale  , ed  è nata  una  difpu- 
ta  tra  i dotti  , qual  di  quelli  Sali  doveffe  più 
propriamente  d/rfiUatroH,  Bauracb  Feterum , Sai 
mirabile,  oSale  diEpfoma,  la  qualcofa  fi  avreb- 
be potuto  decidere  facilmente  cogli  efperiment? 
Chimici  , fe  fi  avelTe  voluto  badar  più  tolto  alle 
loro  qualità  che  alle  figure,  o luoghi  nativi. 

Quello  nollroSale  fi  può  nominar  giallamen- 
te Sale  Inglefe , o Sale  di  Epform , quando  abbia 
naruralmente  una  eguale  abbondante  porzione  di 
terra  calcarla  , come  ne  ha  il  Sale  di  Epfóm  ar- 
tificiale, ma  rifpetto  a fuoi  affetti,  per  cui  d (la- 

. to 
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ft’  acido  confiderato  nella  forma 
in  cui  fi  può  avere,  cioè  mifio 
^ coir  acqua  ha  le  feguenci  pro- 
prietà. 

1.  Non  altera  la  Fluidità  dell’acqua 
ne^  aumenta  di  molto  la  Tua  gra- 
; vità,  come  fa  l’acido  vitriolico. 

a.  E’  un  poco  meno  corrofivó",  ed 
agro  del  mentovato  vitriolico. 

3.  Elio  attraggo  grandemente  i Sali 
alcali  , ma  nondimeno  è forza- 

..  to  à lafciarli  inabbandonq,  quan- 
do vi  fi  aggiunga  dell’ acido  ve- 
triolico . 

4.  Difcioglie  la  terra  calcaria,  e for- 
ma con  efia  una  materia  chia- 
mata Sai  afnmoniacum  fiteum. 

5.  Efpofio  al  fuoco  combinato  con 
un  Flogiflico  brucia  con  fiamma 
giallicia  verde. 

6 EiTendo  fortemente  concentrato  , 
e puro  , come  quando  fi  difiilla 

dal 

to  molto  pregiato  da  Glauber  , Io  ho  pofto  tutte 
le  altre  meno  confiderabili  varietà  di  quello  Sai 
neutro  naturale  fottq  il  nome  di  Sai  mirabile. 
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dal  Sai  commune  miflo  coli’  Ar« 
gilla  da  Pippe  , difcioglie  lo  Ila* 
gno  , c il  Piombo  , ma  eflcndo 
men  puro  , difcioglie  il  Rame  , 
il  Ferro  , lo  Zinco  , e il  regolo 
d'  Antimonio  : il  Rame  però  è 
più  facilmente  difciolto  fendo  in 
torma  di  calce  , come  anche  le 
calci  di  Mercurio  , c di  Co- 
balto. 

7.  Si  unifce  coir  Argento  difciolto 
neir Acqua  forte,  e col  Piombo 
fciolto  nell’  Acqua  regis  , caden- 
do con  quelli  metalli  al  fondo 
in  forma  di  una  Malfa  bianca  , 
c Ipugnofa.  Rotella  precipitazio- 
ne cipolla  al  Fuoco  fempre  ritie- 
ne l’acido,  e fi  fonde  con  elfo 
in  una  materia  vetrofa,  che  non  . 
fi  può  dilciogliere  nell’Acqua. 

8.  E’  capace  di  attrarre  1’  umidità 
dell’  Aria  , e di  promuovere  il 
disfacimento  di  quelle  materie 
fecche,  colle  quali  è fiato  unito. 

9.  Mefcolato  collo  fpirito  di  Nitro 
forma  l’ Acqua  regia  , che  è il 

ve- 
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vero  meftruo  liquido  per  1*  Oro  • 
Queft'acido  pare  che  in  certe  occa- 
fioni  abbia  abbandonato  quelle 
terie,  colle  quali  è ftato  unico  in 
origine  nella  Terra  ; il  Sale  armo- 
nìaco  naturale  alla  Zolfatara  in 
Italia  , e la  Min.  di  Argento 
cornea  Sezione  177.  lo  dimoftra- 
no  , come  anco  indicano  elTere 
produzioni  fatte  a tempo. 

SEZIONE  cxxviir. 

1.  Acido  Marino  , o faturato  , 
duf»  Saiis  beterogencis  faturatttm, 

A Con  Terre , Ttrris  (aturatum . 

I.  Con  terra  calcaria  , Terr*  calcarcà 
[aturatum  : Sai  ammoniacum  [ixum  ♦ 
Quello  li  disfa  un  poco  , e tira 
• a sè  l’umidità  dell’  Aria  , trovali 
abbondantemente  nell’  Acqua  del 
mare  . Vcd.  Terre  calcarie  Se* 
zione  21. 


SE* 
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SEZIONE  CXXIX. 

B Con  Sali  alcali  , Salibys  ylctUnis 
faiuratum  ; 

l.  Coir  alcali  fiflb  minerale  , o coll’ 
alcali  marino.  Sai  tomune  formali 
in  criftalli  cubici  nell’  atto  del 
crìllallizxarfì  , crepita  nel  Fuo« 
co , e fi  attira  1’  umidità  dell’ 
Aria . 

0 Sai  Foffile , Sai  Montamm . Ritro- 
vali in  forma  di  Strati  folidi  nel- 
la Terra. 

».  Con  ifcagliofe  , e irregolari  par- 
ticelle ^al  montamm  particuìis  in- 
determinath . 

0 Grigio  0. 

h Bianco.  Quelle  fono  le  Min.  pib 
comuni , c le  feguenti  piu  9 

c Rollo , 

1 Turchino. 

f Giallo  da  Cracovia  in  Polonia  , 
d’ Inghilterra  , da  Salxberg  , - c 
dal  Titolo.  ' 

a.  Sai 
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. Sai  Foffile  criftallizzato  ^ sai  nton^ 
tanum  tryftaììifatum  lai 

a Trafparente  da  Cracovia  in  Po» 
Ionia  ec. 

S E Z I O N E ex XX. 

b Sale  Marino.  Viene  prodotto  dall’ 
Acqua  del  Mare  , o dall’  Acqua 
de’ Laghi  falati , coll’ ajuto  dell* 
evaporazione  al  Sole  è colla  bol- 
litura . I mari  contengono  que- 
llo Sale , ancorché  piu  o meno 
fecondo  i varj  Paefi.  In  Siberia , 
e Tartaria  hannovi  Laghi  , che 
contengono  gran  quantità  di  Sa- 
le. 

SEZIONE  CXXXI. 

c Sai  di  Fonte  , Fontanum  . Si 
produce  dal  far  bollire  1’  Acqua 
di  certe  Fontane  vicino  a Halle 
in  Germania,  e in  altri  luoghi  . 

' Vicino  alla  Città  di  Lidfcoping 
nellaProv.  di  VVeftrogozia,  e nel- 
la 
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la  Prov.  di  Dal  fonovi  forgenti 
falate,  ma  contengono  molto  po- 
co Saie,  e un’  acqua  falata  cosi 
debole  chiamafi  dalgi  SvezzefìSo- 
Uii  (a), 

SEZIONE  CXXXII. 

2.  Saturato  coll’  Alcali  volatile , «c/- 
dum  Saìis  communis  alcali  volatili 
fatttratum  . Sai  atnmoniacum  natura- 
le . Quello  è di  colore  gialliccio , e 
fi  iublima  dalle  fumanti  fcrepo- 
lature  della  (olfatura  vicino  a Na- 
poli Ved.  Sezione  141. 

SE- 

( a ) Quella  divilìone  de*  Sali  comuni  natu> 
rali  c univerfalmente  abbracciata  , e non  fenaa 
ragione  , poiché  il  gullo  di  tutti  efìS  difTerifce  po- 
co uno  dall'  altro  , il  che  dipende  dalla  ma^ior 
o minor  miftura  di  materie  eterogenee  . Inatti 
dal  più  puro  di  quelli  Sali  un  poco  di  materia 
terrea  fi  può  fempre  precipitare  , che  difciogliell 
negli  acidi  , e par  che  fia  d'  indole  calcaria  . I 
Naturalilli  fi  fono  affaticati  molto  per  trovar 
fuori  la  ragione  , per  cui  il  Sai  comune  venga 
prodotto  nella  terra  , e quindi  la  gran  quantità 
fparfa  nell’  Oceano , ma  non  hanno  propollo  che 
congetture  fenza  illullrar  punto  il  nodo  dilla 
quiUione . 


SEZIONE  CXXXIII. 

C Unito  col  Flogiftico  acidum  Salir 

communis-pblogifi)  faturatum  ^mbr»  , 
JuccinuM  vcd.  Sezione  186.  (a)i  • 

SEZIONE  CXXXIV. 

D Unito  con  i Metalli , aeidum 
Salis  metallis  Jaturatum. 

1,  Coir  Argento  , acidum  S4J.  cam, 
%Argtnto  (éturatum  Min.  èrgenti 
Cornea  . Horn-rertr.  de'  Tederchi  . 
Vedi  Sezione  . 177. 

SE- 

( a ) n fecco  Sai  volatile  di  Ambra,  che  in- 
dica poffedere  le  qualità  di  un  acido  , viene  ad 
eifere  fecondo  gli  efperimenti  di  Mr.  Bourdelin 
comunicati  all’ Accademia  delle  Scienze  di  Parigi 
compio  dall’  acido  del  Sai  comune , e di  un  Fl<^ 
giftico,  si  runa  che  l’altra  di  auefte  foftanze  dù 
confi  eflere  le  coftitulive  della  ftefTa  Ambra  gial- 
la ftbbene  in  di*:rente  proporzione , che  nel  Sa- 
le : per  quefta  ragione  , e fino  che  quella  opinio- 
ne non  venga  diftrutta  da  altri  efperimenti  , il 
Sale  d'  Ambra  non  fi  può  confiderare  come  un 
Sai  minerale  differente  dagli  altri  , e per  confe- 
guente  jitì  leneris,  nè  fi  può  dire  che  l’acido  vu 
triolico  ferva  a coagulare  l’Ambra  gialla^ 
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SEZIONE  CXXXV. 

O R D J H E SECONDO. 

Sali  minerali  alcalini  , yAìatìia  mine- 
rulia . Quefti  vengono  riconofciuti  dal- 
la loro  azione  luili  poc’anzi  mencov»*, 
ti  acidi  quando  s’  unifcono  infìeme  , 
donde  nafce  una  fermentazione , e poi 
la  precipitazione  di  que’  corpi , che 
ognuno  di  eflì  aveva  prima  dilciolti  , 
unendofi  a un  tempo  fteffo  inficme  , 
dal  che  nafcono  nuove  compofizionì 
dette  Sali  neutri  , Salia  neutra  . 1 Sa- 
li alcalini  fono. 

SEZIONE  CXXXVI. 

I*  Fidi  nel  Fuoco,  alcali  a Minerai  tea 
Jìxa 

A Alcali  del  Sai  Marino  , alcali 
Saiis  communisy  proprie  minerale  dh 
Eìum. 

j.  Puro.  Quello  ha  quafi  le  qualità 
flede  de  Sali  li fei violi , che  li 

Q prc- 
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preparano  colle  Ceneri  de*  vege- 
tabili bruciati;  viene  ad  eflere  lo 
ftelio  che  il  Sul  [oda  , perchè  la 
foda  altro  non  è che  le  ceneri 
reftanti  dopo  aver  bruciato  1’  er- 
be le  quali  abbondano  di  Sai  co- 
mune, e il  Sai  comune'  brucian- 
doli i vegetabili  , ha  perduto  il 
fuo  acido,  o fpirito  di  Sale.  Que- 
llo alcali  minerale 

I.  Fermenta  cogli  acidi,  e li  unifee 
ad  edì. 

3.  Converte  Io  feiroppo  di  Viole  la 
colore  verde. 

3.  Precipita  il  Mercurio  fublimato  in 

una  polvere  di  color  d*  Arancio. 

4.  Si  unifee  colle  fbflanze  ontuofe 
per  fare  il  Sapone . 

5.  Difeioglie  la  Terra  Silicea  nel 
Fuoco , e forma  con  e(Ta  un  Ve- 
tro ec.  Diflinguefi  poi  dal  Sale  di 
Pata(fe  per  le  feguenti  qualità 
che 

<5.  Si  forma  facilmente  in  Criflalli 

- ' prifmatici  che 

Si  polverizzano  all* Aria  , la  qual 

co- 
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V _ 

■cofa  non  fiegue  per  altro  ^ fe  non 
' perchè  perdono  facilmente  la  lo- 
ro umidità. 

ii  Mefchiato  coll*  acido  vitriolico  , 

' viene  à formare  il  Sai  Mirabile 
. p.  EffO.  fondefi  più  facilmente  j ed  è 
più  atto  a produrre  il  SalcQmntu- 
• ne  regeneratfirn , nitrum  cubicutn  &C. 

. • ‘ Forfè  elfo  fi  applica  più  oppor* 
tunementé  nella  preparazione  di 
alcuni  rimedi  • . . 

io;  E*  un  poco  volatile  al  Fuoco  {a)i 

. . ' Q.  à . SE- 

( a ) Quefto  Saie  noti  ritrovafi  puro  in  Eu- 
rcpa,  ma  vlen  detto  che  fi  trovi  puro  sì  nell  Indie 
Orientali;  che  nelle  Occidentali , non  folo  in  gran 
fcopia  , ma  anche  di  una  {ufficiente  punta  : cola 
in  que’  valli  Deferti  li  raccoglie  in  forma  di  una 
efflorcfcenza  , e trafportató  qui  farebbe  un  genere 
aliai  utile  per  la  facitura  del  Sapone  e del  Ve- 
tro, onde  è verifimile  * che  gli  antichi  mtendel- 
fero  di  nominare  quefto  Sale  con  il  loro  T\ntron , 
o Baurach . Si  conghiettUra  che  la. terra  calcana  , 
ò contenga  quefto  Sale  dentro  di  fe  , o che  altn- 
tnenti  fra  atta  a generarlo , ma  quella  'poteu  non 
è dimoftrata  , anzi  è pii  probabile  che  u calor 
del  Sole  fotte  1’  Equatore  j e na’  Paeli  aggiacenti 
dall’unà  è dall’altra  parte  di  elio  faccia  {Vapora- 
te l’umidità,  e poi  cacci  fuori  l'acido  del  Salco- 
inune,  il  qual  acido  oCa  naturalmente  raifto  col* 
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SEZIONE  CXXXVII: 

Mefchiatò  con  nna  picciola  quan- 
tità di  terra  calcarla  ,Akali  Sai, 
com.  terra  calcarea  parva  portioae 
combinatum.  y^pbrQnitrum , Queftoè 
cos\  fortemente  unito  alla  terra 
calcarla  , eh’  effa  entra  ne’  Cri- 
ftalli  del  Sale  fteffo,  ancorché  con 
reiterate  ioluzioni  fi  fepari  per 
■gradi  la  Terra  da  elfo,  e cada  al 
Fondo  d’ogni  foluzione . Efib  na-; 

fee 


la  terra  , o altrimenti  fia  flato  depofitato  fopra 
di  effa  pel  mezzo  di  certi  vegetabili  già  confu- 
mati, che  Tempre  attraggono  quefto  Salq.  In  fat- 
ti una  terra  della  Palellina  , che  alcuni  anni  fo- 
no il  Dottor  Haffelquift  fpedì  in  Svezia  come  ma- 
trice del  Natron  , non  diede  altra  cofa  col  mez- 
zo degii  efperimenti  che  un  Sai  comune  , e per 
avventura  poteva  effere  ftata  prefa  in  tale  prct- 
fond  tà  , che  non  aveffe  per  anco  fofferto  alcuna 
decompofizione  . Ma  quefta  materia  ha  bifogno 
dì  effere  vieppiù  rifehiarata  colle  offervazioni  , 
che  meglio  far  fi  potrebbero  nell’  Indie  Orienta- 
li , dove  fe  ne  può  avere  in  gran  quantità  , ed 
anche  con  ulteriori  analifi  della  medefima  foflan- 
òca. 


'w 
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tee  ia  forma  di  bianca  brina  ffìl> 
li  Muri,  e fotto  le  Volte  i e- in 
luoghi  dove  non  poda  edere  sla> 
varo  dalle  pioggie.  Allorché  eon- 
tiene  qualche  notabile  quantità  di 
terra  calcaria  , ì fuoi  cridalli  di* 
vengono  romboidali  , figura  che 
la  terra  calcaria  fpeffe  volte  pren- 
de nel  formard  in  cridalli  : ma 
quando. da  più  puro  , i cridalli 
fi  formano  di  dgura  prifmatica  . 
Queda  d è una  circodanza  che 
necfedariamente  dee  confondere 
quelli,  che  vorrebbero  riconofee- 
re^  foltanto  a dgura  i Sali  , e dà 
a: divedere  a un  tempo  de(To  , 
quanto  poca  certezza  dieno  i re- 
gni edemi  in  una  reale  didin- 
zione  delle  cofe  . (^uefìo  Sale  è 
quindi  frequentemente  confuto  col 
Sai  mirabile  « 


^ 5#»  ■ 

•SEZIONE  CXXXVIIL 

3.  Saturato  cogli  acidi  Minerali  I 
‘ 'àlcali  Sai.  com.  aciàis  mineratibus 
ad  Saturitatcm  mixtum  . Sali-  neu- 
tri . Sali»  media , 'Salia  neutra . 

'4  Coll’  acido  del  Sai  marino  , Sai 
comune  Sezione  129. 
b Coir  acido  VitriolicoV'Sal  mirahi-, 
le.  Sezione  126.  i ' 

SEZIONE  CXXXIX. 

B Borace , Borax  • Quell’  è un  Sai 
Alcali  particolare  , che  credefi 
appartenere  al  Regno  Minerale  , 
••  e’  non  fi  può  altrimenti  ' deferì- 
-vere  le  non  dicendo  , che  o efib 
è qualche  alcali'  feonofeiuto  uni- 
to a una  terra  diffblubile  nell’ 
Acqua  , e vitrefeente  , o un  Sai 
alcali  fifib  nel  Fuoco  , il  quale 
fondefi  in  vetro  , e il  vetro  poi 
diviene  diflolubile  nell  Acqua  . 
Sono  flati  fatti  parecchi  efperì- 

men- 
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inenti  con  efTo  Borace  per 'poter 
ifcuoprire  la  fua  origine , e le 
fue  parti  coflitutive  , e perciò 
tractafi  di  elio  ampiamente  nc’ 
libri  di  Chimica  , e le  leguenti 
proprietà  fono  principalmente  de^ 
gne  di  olfervarione . 

I.  Gonhafi  e diventa fpumofo  alfuoco 
per  tutto  il  tempo  cheritiene  qual» 
che  umidità  , ma  fondefi  appref- 
fo  molto  facilmente  ìn  un  Vetro 
trafparente,  il  quale  non  avendo 
attrazione  alcuna  col  Flogiftico 
fi  mantiene  in  forma  di  unaper- 
. la  nel  carbone  all’  ora,  che  ven- 
ga f4fo  col  Cannello. 

2.  Muta  lo  Sciroppo  di  Viole  in  co- 
.lor  verde,  e precipita  la  foluzio- 

ne  di  Allume,  e quella  de’metal- 
li  fatta  cogli  Acidi, 

3.  Si  unifee  cogli  acidi  Minerali  in 
Sale  neutro  , il  quale  formafi  in 
criflalli  molto  fini  , e fottili  , 
fomiglianti  a’ capelli,  e chiaman- 
fi  Sa/  /edatuum  . In  una  certa 
compolizione  efTo  è volatile  , e 

4 mi-" 
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fnido  col  Litmus  , o succus  belio- 
tropii  e collo  Sciroppo  di  Viole  , 
dà  fegnali  sì  d’  Alcali  come  an- 
che d’ Acido. 

'4.  Quando  fia  flato  unito  coll’ Acido 
Vitriolico  , e con  un  Floojftico 
non  nafce  alcun  fegato  di  Zolfo. 

5.  Dopo  ellcre  (laro  raffinato  formafi 
in  figure  irregolari , ma  ì criflal- 
li  formantifi  dopo  la  prima  ope- 
razione, detti  Tincal  , fono  Prif- 
mi  ottagoni  piatti , piatti  all  eflre- 
xnità  , e con  i loro  angoli  fmof- 
fati,  e tronchi  {a), 

SE- 

• 

( a ) Fino  ad  ora  non  fi  fa  da  qual  matoria 
gli  Indiani  Orientali,  o i Chinefi  preparino  il  Óo- 
race  . 11  non  raffinato  , che  fi  porta  in  Europa 
folto  il  nome  di  Tincal  pare  un  tenero  Sapone  , 
é ontuofo  , e ricuopre  , o incrofta  i Criltalli  di 
Borace.  Il  Preffidente  alle  .Min.  Svvab  , il  quale 
ha  avuto  occafione  di  fare  efnenrnenti  fu  quello 
Tincal  gli  ha  pubblicati  negli  Atti  dell’  Accade- 
mia Reale  delle  Scienze  di  Stockolm  dell’  anno 
17^6.  Die’ egli  che  vi  ha  trovato  una  Terra  mar- 
ziale , ed  una  follanza  ontuofa  , che  per  1’  odore 
e per  le  altre  circoflanze  fi  avvicina  a un  graffo 
minerale,  come  altresì  il  Borace  puro  non  fom- 
minillra  alcun  F^ato  di  Zolfo,  avvegnaché  ven- 

ga 
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SEZIONE  CXL. 

’m  Alcali  volatile  , plcali  minerale  vo- 
latile . 

'Que- 

gà  unito  ad  Flogiftico' , è ad  un  acido  vitriolìéò  J 
dal  che  egli  condiiude  che  il  Borace  venga  for- 
mato dalla  fua  propria  ^ e particolar  foflaiua  mi- 
nerale. 

Il  ProfelTore  Pott  , e fi  Signor  d’  Henonvrlle 
hanno  molto  diligentemente  efaminato  il  Borace 
raffinato  , e da'  loro  efperimenti  che  fono  già 
flati  pubblicati,  rifulta evidentemente,  che  elfo  è 
di  un  indole  alcalina  particolare  ; nientedimeno 
anche  oggidì  rimane  a faperfì  di  certo  da  qual 
materia  gl'  Indiani  lo  preparino  ; imperocché  fe 
viene  prodotto,  com’è  verifimile,  da  unaitiateria 
Minerale  , vi  debbono  elUere  delle  altre  millure 
o rompofìzioni , che  fono  per  anco  fconofciute  al 
Mondo  Letterario. 

Ho  anche  ritrovato  nel  Tinca!  de’  piccioli 
pezzi  di  cuojo  , delle  offa  , e de’  piccoli  ciot* 
toli  , dal  che  fi  vede  , che  poca  certezza  vi 
può  eflere  daH’efaminarlo  ; ma  fe  fuccedeffi,  che 
io  preparafiero  da  materie  animali  , fi  dovrebbe 
accordare  che  natura  ha  formato  un  Sale  Alcali- 
no nel  Regno  animale  corrifpondente  al  Sale  aci- 
do fiflb  dell’ urina  umana  detto  Sai  fufibìle  micnt- 
cojmicum  , e che  fu  efattamente  defcritto  per  la 
prima  volta  dal  Signor  Margraffi  nelle  Memorie 
dell' Accademia  di  Berlino. 

Alcuni  anni  fono  fi  è fparfo  un  romere  daU 

la 
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Queftò  raflbmiglia  intieramente  « 
quel  Sale  che  fi  cftragge  dagli  anima- 
li , e da'  Vegetabili  lotto  il  nome  di 
•ooUtile  o Sai.  Vrinofum  , e Viene 
ordinariamente  prefo  come  non  appar- 
tenente' al  Regno  Minerale  , ma  po- 
fciachè  fufcoperto  non  folo  nella  mag- 
gior parte  «leirArgiìle , ma  anco 'nelle 
fublimazioni  della  Solfatara  vicino  a 
Napoli,  non  fi  può  al  certo  cfcluder- 
lo  dal  Regno  Minerale. 

Le  fue  principali  qualità  fono 
0 Nel  Fuoco  vola  via  in  /òrma  y?c- 
ca,  e fi  volatizza  nell’aria  in  for- 
ma di  Vapori  corrófivi  , che  of- 
fendono gli  occhi,  e il  nalo. 
b Precipita  la  foluzione  del  Mcreurip 
' fublimato  in  una  polvere  bianca. 

c Pre- 
la SaflTonia  che  colà  vi  foffe  perfona  , la  aguale 
avefTe.fcoperto  una  materia  d’ onde  fi  potede  eftrar- 
re  il  Borace , ed  eziandio  1’  arte  di  prepararlo  ma 
nulla  pià  fi  è trafpirato  in  apprefTo  , fe  non  fe 
che  r Autore  lo  faceva  vedere  in  fegreto  ai  fuoi 
•amici  , e che  poi-  dava  una  tal  deferizione  della 
materia  da  aggirare  , e imbarazzar  la  gente  , fe 
por  in  effetto  effo  poffedeva  l’arte  di  cu;  fi  tratta. 
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Precipita  ancora  l’Oro  «dall’ Acqua 
Regia,  c detona  coneffo.,  perchè 
d Ha  una  reazione  fugli  acidi , an- 
corché non  tanto  forte  come  gli 
* altri  Alcali. 

e Tinge  leggiermente  di  azzurro  ja 
Soluzione  di  Rame  , c difcioglie 
di  nuovo  cotefto  metallo  , fe  fc 
ne  aggiunga  una  gran  quantità 
/ Si  accende  col  Nitro  , il  che  da 
a divedere  che  contiene  del  Flo- 
giflico*  Non  fi  trova  mai  puro  , 

\ 

SEZIONE  CXLI. 

A Mefchiato  con 

1.  Sali,  K^lcali  minerale  volatile  .Salibus 
mixtum , 

a Coll’acido  del  Sale  comune  , ^l* 
cali  minerale  volatile  aeido  SaJis  uni- 
tum . Sai  Armoniaco  nativo  , ^al 
ammoniacum  natìvum  • Sez.  i J 2..  {a)  « 

SE- 

( a 3 Se  quella  ipotefi  dimoftrar  fi  poteffe  , 
la  quale  intende  di  far  vedere  che  i ^ 
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SEZIONE  CXLir. 

2.  Mefchiato  con  Terre 
a Con  argille,  .Ale aìi  minerale  voìatì-‘ 
le  argilla  mixtum. 

La  mafTima  parte  delle  Argille  con- 
tengono un  Alcali  volatile,  che  fi  dà 
a conofeere  nella  difiillazione  di  fpirl- 
to  di  Sai  Marino  (a), 

SE- 

f 

1 fuoclii  dì  (otterrà  hanno  la  loro  origine  dagli 
ftrati  formati  di  materie  vegetabili  , Animali  , e 
dalla  Terra  negra  mefcolati  e confufi  infieme' 
( Sezione  124.' ^ l’ origine  del  Sale  armoniao)  del- 
la Solfatara  facilmente  riconofeer  fi  potrebbe,  poi- 
ché fappiatno  che  le  petrificazioni  ci  danno  a ve- 
dere dentro  di  sè  un  principio  contenente  il  Sale 
ttrinofo . 

( a ) Nel  cafo  che  alcune  Argille  vengaifo 
prodotte  dalla  terra  negra,  ovvero  detil' hiimui  ater 
della  Sezione  9.  non  é difficile  a feoprirfi  la  ra- 
gione per  cui  ritrovafi  in  effe  quello  Alcali , ma 
quantunque  fofle  sì  cofa'  utile  , che  ctfriofa  il  co- 
nofeere tutti  i cangiamenti  de’  Cofpi  Minerali  , 
nientedimeno  è molto  meglio  prenderli,  e, adope- 
rarli tali  quali  fono  , dì  quello  che  involgere  la 
mente  in  dubiezza  efaminando  le  combinazioni  di 
quelle  materie  con  altri  mezzi  , che  con  quelli 
mollrati  dai  fenfi  ellerni  , e da  ragionevoli  efpe- 
rimenti.  Un  Autore  Tedefeo  ha  ultimamente  a(< 
/ Xeri- 
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Ofervaztoni  {opra  i Salì, 

La  intiera  cognizione  di  quelli 
Corpi  vuolfi  ripeterla  da"  Libri  di  Chi. 
pica  , e particolarmente  dalla  Chi- 
mica pratica  di  cui  elTi  fanno  per  co- 
»\  dire  il  principale  oggetto  . Dì  là 
anche  fappiamo  perchè  gli  acidi  con- 
liderati  vengano  come  Sali,  ancorché 
nè  vi  fi  trovi  in  efiì  una  certa  figu> 
ra , nè  fi  pofia  da  efiì  ragionevolménr 
te  afpettar  di  trovarla.  Sappiamo  an- 
"■  - che 


ferito  che  ì Metalli  fecondo  i fuoi  efperimenti  fo- 
no llati  difciolti  , o mineralizzati  coll’  Alcali  vo- 
latile ; ma  oltre  che  alcune  materie  da  lui  men- 
tovate ex.  g.  La  Sinopia , o Creta  Rofla  , il  Gil- 
ben  d’  Ungheria  , o la  Pietra  a vene  e la  Min. 
di  argento  Cornea  non  danno  di  ciò  il  menomo 
fegnale  , manca  di  piò  una  deferizione  dell*  efpè- 
Henza  ch'egli  ha  fatta  , e de’ fenomeni  da  lui  »f- 
fervati  nell’  efaminare  le  altre  Min.  , di  cui  h» 
fatto  parola  , g quejle  fono  le  ragioni  per  cui 
non  fi  può  fino  ad  ora  ammettere  la  fua  opiniò- 
-ne. 
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che  di  pili  , che  la  figura  angolare  ,• 
la  quale  credefi  efienzìale  ai  Sali  , e 
dimoftrarci  con  le  fue  varietà  le  loro 
differenti' fpezté  dipende  da  un  Alca- 
li 5 da  una  terra  , e da'  metalli  uniti 
. con  più  , o menò  acqua  ; impercioc- 
ché fe  cosi  non  foffe  ^ il  criftallo  d’ 
Allume,  e ilVitriolo  efferc  dovrebbe- 
ro della  fteffa  figura  , non  dovrebbe 
efi fiere'  alcun  nitruni  cubicum  ^ nè  fuc- 
ccder  dovrebbe  criftaìlizzamento  veru- 
no ih  quc’  cafi,‘  dovè  gli  acidi  nccef- 
fariamente  debbono  dileguarli  Ved.' 
Sezione  ii;  . . 

1 Sali  fono  contenuti  in  tutti  e tre 
i Regni  della  Natura,  e ficcome  non 
fi  fa  ancora  come  fuccedano  i can. 
giamenti , e come  le  varietà  dipen- 
der poffano  una  dall’  altra  , cos\  non 
pofTiamo  noi  attribuire  al  Regno  Mi« 
nerale  altri  Sali  , che  quelli  i quali 
fono  veramente  cambiati  nella  Terra. 

L’  ufo  de’  Sali  nella  Medicina  , c 
nella  vita  è così  grande  , che  richie- 
derebbe un  libro  a parte',  fe  fi  vo- 
leffe  pienamente  trattarne  . Frattan- 
to 
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to  ogn*uno  che  fi  applica  allo  Hudio 
della  Mineralogia  per  iapere  l'  ufo  a 
cui  i Corpi  Minerali  poflbno  cffcrc 
applicaci  nella  vita  comune  , intendo 
particolarmente  dì  quelli  che  fi  appli» 
cano  alio  fiudio  delle  Min.  ^ dee  prò* 
curare  di  feoprire  dove  trovar  fi  polla, 
no  i Sali,  come  fi  debbano  preparare 
onde  fieno  pih  adattati  all’  ufo  . Ora 
la  preparazione  de’  Sali  non.  è 1*  og- 
getto di  quell’  Opera  , anzi  qu\  fono 
fiati  delcritti  tali  quali  fi  trovano  na- 
turalmente ex.gr.  inviluppati . in  certi 
Corpi  eterogenei  , ai  quali  manca 
molto  poco  periefieie  fatuiati. 
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SEZIONE  CXLIVi 

— <». 

/<’  C L U s s E T E R Z ^ 

'Méterie  Minereli  Infiammabili  Phlogida 
Mineralia.  ^ 

» 

Spettano  a quefta  Claffe  tutti  que’ 
Corpi  fottcrranei  diffolubili  negli  Olii  j 
ma  non  nell^  Acqua  , che  anzi  la  relr 
pingono,  che  prendono  fuoco,  ^ fono 
elettrici.  Egli  è difficile  a ftabilireciò 
che  coftituifce  la  differenza  tra  lefpe- 
cie  più  pure  di  quella  Clafle  , poiché 
tutte  debbono  efìer  provate  col  fuo- 
co , nel  quale  tutte  danno  Io  fteffo 
prodotto  , ma  quelle  che  nel  fuoco 
moftrano  le  loro  differenze  col  conte- 
nere differenti  loftanze  fono  qui  rav- 
vifate  come  mille  con  Corpi  eteroge? 
nei  , non  badandoli  a quella  picciola 
quantità  di  terra  , che  tutti  i Elogi-, 
ilici  lardano  dopo  di  sè  nel  Fuoco. 

SE- 
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. Ambia  Grigia,  ,Ambra  Grifea.  Otw 
dinariamente  fi  fuppone  che  ap- 
partenga al  Regno  Minerale  feb. 
bene  per  quanto  dicefi  abbia  caT 
ratt^ri  dubbj  della  faa  origine. 

4 Ha  un  graziofo  odore  , fpeciair 
mente  quando  venga  bruciata . 
h Confumafi  in  un  fuoco  libero  ed 
aperto. 

c Si  ammollifce  in  un  grado  ordi- 
nario di  calore,  ficchè  fi  attacca 
au  denti  a<  foggia  di  pece. 

(d  £’  di  nero,  o grigio  colore,  e di\ 
una  teifitura  folca  a grana  fina  , ' 
e la  grigia  viene  riputata  la  mi- 
gliore vendendoli  a caro  prezzo  , 
Quella  droga  fi  tralporta  dallTn- 
die  in  Europa  , fi  adopera  nella 
Spezieria,  e come  un  profumo. 


^ ^ 


SEZIONE  CXLVI. 

2.  Ambra  , Umbra  flava  , Succinum  i 
EkSìrum  . Quefta  è una  materia 
che  fcavafi  dalla  terra,  e che  pu- 
re ritrovafi  nelle  fpiaggie  del  ma- 
re . Secondo  gli  efperimentì  del 
Sig.  Bourdelin  viene  formata  da 
una  foflanza  infiammabile  unita 
all’  acido  del  fai  marino , il  qua. 
le  pare  che  le  abbia  dato  la  Tua 
durezza.  Viene  creduta  effere  di 
origine  vegetabile , perchè  fi  ri- 
trova nella  terra  infieme  col  le- 
gno . Difiillandola  fomminifira 
acqua  , olio  , ed  un  fale  volati- 
le, che  il  poc’anzi  riferito  Auto- 
re ha  fcoperto  eflere  1’  acido  del 
fai  commune  unito  con  un  poco 
di  Elogiftico.  Spefe  volte  vi  veg- 
gono per  entro  1’  ambre  pefcioli- 
ni  , infetti  , e vegetabili  , il  che 
dà  a conofcere  efiere  fiata  un 
tempo  liquida  . E’  più  trafparen- 
-tc  degli  altri  bitumi , ed  è fcnza 

dub- 
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dubbio  quella  materia , che  diede 
origine  agli  cfperimenci  elettricu 
Le  fue  varietà  fi  contano  dal  co- 
lore,- e dalla  trasparenza . Ritro» 
vafi 

A Opaca  j Succinutrt  Opacum^ 

4 Bruna; 
b Bianca. 
é Nericcia; 

B Trafparentei  fuccinurH  àìéphamn^'^ 
4 Senza  colore. 
b Gialla; 

La  quantità  maggiore  dell'  Ambra 
Luropea  fi  ha  dalla  Pfulfia  j ma 
fi  raccoglie  inoltre  folle  cofte  del- 
la Prov,  di  Scania  e a Biorltd 
nel  Lago  Malaren  nella  ^rot^.  di 
Uplandj  comc  anco  inPraricia  e 
ih  Siberia  t Adopefafi  principal- 
mente nelle  Medicine I#  e per  ^ 
fe  la  vernice; 
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SEZIONE  CXLVir, 

3.  Olio  di  Saffo  Petrohum,  E’unmi-r 
nerale  infiammabile  di  un  colo- 
re bruno  chiaro,  che  non  fi  può. 
decomporre  , ma  fpefle  volte  im- 
puro per  la  miftura  di  corpi  ete- 
rogenei . Col  corfo  del  tempo, 
s’  indura  all’  aria'  aperta  a gui- 
fa  di  una  refina  vegetabile  , e 
air  ora  diventa  di  colore  nero 
effendo  puro,  e anche  impuro  fi 
trova  anch’  eflb  in  terra. 

A Liquido. 

dicefi  di  odore  affai  gra- 
to , trafparente  molto  infiamma- 
bile , ed  attraente  1’  oro  , racco- 
gliefi  dalla  fuperficic  dell’  acqu% 
^n  alcuni  pozzi  iiv  Perfia. 


\ 
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SEZIONE  CXLYIII. 

i.  Olio  di  faflb  propriamente  cosi 
detto,  Petroleum  proprie  Jìc  diSììim. 
Quefto  dà  un  odore  fimile  all' 
olio  di  ambra  , e forfè  più  foa- 
ve  , e fuol  eflere  molto  capace 
diacccnfionci  Raccogtiefi  nel  mo- 
do fteflb  che  ìzHapbta  da  alcuni 
pozzi  in  Italia  , e in  una  min. 
abbandonata  à Afmundsber^et 
nella  Prov.  di  Dalarrie  ; in  que- 
flo  ultimo  fito  fi  ritrova  in  certi 
buchi  di  pietra  calcaria  , comd 
ia  rcfina  nel  legno  de’ pini. 

S È Z I Ò N È GÌ^LlX* 

J5  Petrolio  denio  j é tenace,  o pé- 
ce della  Barbados  ; Petroleum 

Maltba.  Ralfòriìiglia  alla  pé- 
ce tenera  . Trovau  , a Norberg 
nella  Prov.  di  Wertmanland  , e 
ilei  mare  morto  in  Palefiinai 

i SE- 


\ 

Qigitized  by  Google 


252  3» 


SEZIONE  CL: 

C Petrolio  indurato  , Tctroleum  in~ 
òuratum  Pece  follile,  *Pix  montana* 
j.  Puro,  Kytfpbaltum. 

fSlon  lafcia  cenere  bruciato  che  lìa, 
nè  alcuna  materia  terreftre  , e 
trovafi  in  Finnbcrgct  nella  Weft- 
manland. 

Da  quefta,  o dalla  precedente  ma- 
teria è verifimile  che  fia  flato 
preparato,  T i/ifpbaltum  adoperato 
dagli  Egiziani  per  imbaUamare 
i loro  cadaveri  , e che  ora  fi 
chiamano  Mummie. 

2.  Impuro  rìse  montana  impura. 
"Qiiefto  contiene  una  buona  quantir 
' tà  di  materia  terreftre  , che  la? 
fciata  nella  ftorta  dopo  la  diftil- 
Iasione  , o Copra  un  pezzo  di  Car- 
bone , le  venga  abruciata  all’ 
aria  lìbera  fi  rappiglia  come  una 
fcoria  , e raflbmiglia  nel  colore 
al  piombo  nero  , ma  in  un  fuo- 
co calcinante  quella  terra  si  vo? 
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Utilizza  affai  preilo,  onde  1’  in- 
dole di  effa  non  fi  è per  anco 
potuta  riconofcere . Ritrovafi  a 
Norberg  , ed  a Grengierberget 
nella  Weftmanland  , come  anche 
jn  altri  luoghi  (a), 

SEZIONE  CLI. 

4.  Flogiftico  minerale,  unito  coHaci- 
do  vetriolico  , ‘Tbìogifìon  minerale 
acido  vitrioU  junSìum  Zolfo, 

Quello  è frequente  nella  terra  , e 
li  fcuopre  in  forme  varie  e mol- 
tiplici . Ritrovai 

A Zolfo  nativo,  fulpbur  nativum. 

In  quello  le  due  parti  collitutive 
fono  mefehiate  1’  una  coll’  altra 
nella  dovuta  proporzione  fecondo 
le  regole  dell’  attrazione  , che  vi 
ha  tra  di  loro , ciò  fi  riconolce 
facilmente 

R 4 1.  Dal- 

( a ) La  materia,  che  s’ innalza,  e poi  cade 
nel  Recipiente  diftillando  la  Pece  follile  é affatto 
la  fttfla  che  il  l’etroleo  liquido  naturale,  e com- 
mune  della  Sezione  147. 


\ ^164^ 

1.  Dalla  fua  infiammabilità,  e dalla 
fua  fiamma. 

2.  Dal  fuo  odore,  quando  fi  abbrugx 
già,  c 

3.  Dal  produrre  un  fegato  di  zol- 
fo, cflendo  mefcbiato  con  un  al- 
cali fido  , raflòmigliante  a quel 
fegato  , che  viene  prodotto  dal- 
lo zolfo  artificiale.  Ritrovali  ' 

a Pellucido  di  colore  giallo  carico. 

b Opaco  bianco,  e grigio.  Sì  l’uno, 
che  l’altro  fi  fcavano,  in  Siberia, 
a Bevieux  tra  gli  Svizzeri,  e alla 
Solfatara  vicino  a Napoli  . Spef- 
fe  volte  fi  trova  fopra  una  pie- 

. tra  calcaria  , che.  1’  acido  vitrio- 
lico  ha  lafciato  intatta  per  ave- 
re elio  un  attrazione  più  forte 
col  Flogiftico,  e quindi  unito  iit- 
teraraente  col  detto  Flogiftico.. 


SE- 
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SEZIONE  OLII. 

B Zolfo  che  ha  dìfciolco  i Metalli^ 
o Saturato  con  ellì  , Suìpbur  mt~ 
tallis  Jatkratum  ; 

’i.  Con  Ferro  SuìpbUr  marie  fatura-i 
tum,  Pyrites . Quefta  è una  ma- 
teria da  cui  cavati  molto  zolfo' , 
e perciò  è qui  collocata  con  tut- 
te le  fue  varietà.  E/Ta  è dura  ^ 
e di  un  colore  metallico  fplen- 
dente . 

4 Pirite  Gialla  pallida  , Tyritts  fub- 
fiavus  marchefetta.  E’molto  com- 
mune  ; e contiene  una  quantità 
di  zolfo  proporzionata  a quella 
del  ferro  , e a cccfa  che  fi  a ab- 
bruggia  da  sè  ftefla  intieramente 

I.  Di  teflìtura  compatta  aqua- 

lì  Piedra  polida  del  Tnca  degli  Spa- 
gnuoli 

a.  Granita  a guifa  dell’  Acciajo  , 
Ttxtura  cbalybea  • 

3.  Di  grana  groffa  , Testura  granu- 
lata . 

4.  Cri- 


\ 


Digilìzad  by  Google 


4.  Crìflallizzata . Formafi  per  il  piu 
in  ligure  cubiche,  ed  otta  edre  , 
avvegnaché  li  criftallizzi  anco  in 
altre  .innumerevoli  figure. 

t i > 

SEZIONE  CLIIL 

h Marchefetta  di  color  di  fegato  , 
Pyritcf  colore  rubefcente  , Il  luo  co. 
loro  non  fi  può  «defcrivere  ^ ef- 
fendo  tra  quello  della  preceden- 
te marchefecta  , e delia  min*  az- 
zurra di  rame  . 11  ferro  prevale 
io  quella  fpecie,  e quindi  è me- 
no atta  a .dare  lo  zolfo  , come 
anco  a fervire  di  fondente:  alle 
min.  di  rame.  Ritrovali 
1.  Di  tenitura  compatta  a NyaKop- 
parberget  nella  Wefimanland 
a.  A grana  di  Acciaio  da  Stollber-»^ 
get  nella  Prov.  llella . 

3.  Di  grana  grofia  da  un  LuogodeU 
la  ftclTa  Prov. 


SÉ- 
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. Con  ferro  , e ftagno  Sulpbur  fer- 
ro ^ é*  ftanno  faturatum  piombo 
nero,  o moìybàena» 

Se  da  una  miflura  , qual  fi  è que- 
lla il  Ferro  c lo  Stagno  non  fof- 
fero  fenduti  troppo  volatili  , fi 
potrebbe  fupporre  che  la  gran 
perdita  fatta  dal  Piombo  nero 
nel  calcinarfi  provenifle  dallo  Zol- 
fo, c che  per  confeguente  lo  Zol- 
fo venilfe  a far  la  parte  maggio- 
re del  Piombo  nero.  Ritrovafi. 
m In  Lamine,^  lucente  del  colore 
fleflb  della  Min.  dì  Piombo  de’ 
V ex\lo\2}  Moìybdena  membranacea  ni- 
tens  ^ 

Si  ha  da  Bifpcrgs  Klack  nella  Prov. 
di  Dalarp'-  , da  un  luogo  della 
VVeftmànland  c da  Altcmburg 
di  Safìdnia . 

La  varietà  da  Bifpergs  Klack  fu 
efaminata  dal  Sig.  l^uift  , e col 
volatilizzarla  fotto  il  copeichio 

, del- 


deila  espella  , o muffel  in  forrhà 
di  un  Bianco  , e fibrofo  fubliraa- 
to  fì  è indotto  ad  efaminare  il 
Piombo  nero  con  ,più  diligenza  ^ 
onde  pubblicò  alcuni  notabili  ef- 
perimenti  negli  atti  dell’  Accade- 
mia delle  -Scienze  di  Siockcylra 
deir  anno  1754. 

h Di  grana  a guifa  di  acciajo  , é 
di  testura  folca  Textura  cbaìybea^ 
E*  naturalmente  nero  , ed  eden- 
dò  macinato  , ‘dà  un  colore  di 
Piombo  feuro. 

e di  Scagliofa,  c d’ irregolar  grana y 
Tenitura  minacea  é- granulata . Piom- 
bo nero  grolTo  ; effo  ha  un  traN 
to  l’apparenza  fcagliofa,  e grani- 
ta Scavali  a grani  nella  Próv.  dì 
Upland  , ed  a Tavaftehnlfan  in 
Finlandia  («). 

SÈ- 

( a ) Il  ProfelTore  Pott  ha  efaminatp  la  Me'-. 
r»bdena  in  Vali  reperti  , e il  Signor  Quift  all’ 
aria  aperta  , dalla  qual  differenia  nel  mede  di 
trattarla  fono  nate  nozioni  differenti  , mercecchè 
ella  è quali  inalterabile  , efpoffa  che  fia  al  fuoco' 
in  Vafi  coperti , ó'  polta  i'minediatament'e  in  un 

fu''. 
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j.  Zolfo  con  Ferro,  c Rame',  o ve- 
na di  Rame  gialla  , ovvero  vena 
/ • di  Marchefetta.  Vedi  Sez.  198. 

4.  Con  Ferro,  e Piombo,  o fiaMin. 

di  ^Piombo  da  Pentola].  Ved]-. 
Sezione  189. 

5.  Con  Ferro  , e zinco  , o fia  falfq 
Piombo,  o Blenda.  Vedi  Sezio- 

» ne  ^^9. 

S,  Con  Ferro,  e Arfenico,  pirite  ar- 
fenicale  Sezione  243. 

7.  Con  Ferro,  e Cobalto  Sez. 250. 

8.  Con  Ferro,  e Bifmuto  Sez.  225. 

9.  Con  Ferro,  e Nickel  Sez.  256. 

VP,  Con 


fuoco  forte  dì  carboni  dì  legna  , laddove  è 
intieramente  volatile  in  un  calore  calcinante.  Co- 
tefto  è quello  che  addiviene  con  ajcuni  altri  flo- 
gilH  Minerali  , e da  ciò  polliaino  imparare  quan- 
to fia  neceffario  1’  efamiitare  i corpi  foffili  in  va- 
rie e differenti  maniere,  e il  procurarne  di  far  piu 
fperienze-  di  quelle  che  fino  ad  ora  fieno  fiate 
fatte  . Si  fanno  matite  dal  Piombo  nero  , come 
anco  Crogiuoli . 


0 I 
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IO.  Con  Ferro , ed  Oro  ^ Minierà  d* 
oro  ' piritica  Scz.  165.  ’ 

SEZIONE  CLVI. 

»■ 

ir.  Con  Argento  , Min.  di  Argento' 
vitrea  Sez.  169. 

n.  Con  Rame  Min.  di  Rame  grigia,' 
o vitrea  Sez^iglj, 

13,  Con  Piombo,  Min.  di  Piombo  di 
•-  pentolai  SeZ.  187. 

14.  Con  Bifitiuto  Sez.224.-  •' 

ty.  Con  Argento  vivo,  ovvero  Cina-f 
bro  Sez.218.  ' 

16.  Con  Arfenicoy  Orpimento,’  Reaf-* 
gar  Sez.  241. 

S E Z I O N E CLVlt  i 


5.  Flogiflico  minerafe  unito  conTer^ 
re  Pblogi/ion  minerale  tetris  imhutum, 
A Con  terra  calcaria  Pblogi/ìon  ter^ 
rei  Calcaria  imbutiim . 

I.  Con  pura  Terra  calcaria  , Spato’ 
fetido,  Sez.  2^'. 

Zi  Pietra  con  Terra  calcar/a  ed  aci*- 
* do> 
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vitriolico  j color  di  Fegato  ; 
o Leberftein  degli  Svczzcfi  . Ve- 
di Sez.  24. 

SEZIONE  CLVIII. 

* • t 

B Con  terra  argillacea  phìogi/ìon  ar* 
gilla  mixtum.  . 

f.  Con  piccola  quantità  di  terra  Ar- 
gillacea , e con  acido  vitriolico, 
carbone  foffile  , Litbantrax  . Eflb 
è di  color  nero  , e di  una  teni- 
tura lucente;  fibruccia,  e per  il 
più  confumalì  al  Fuoco  ^ ma  la- 
feia  poca  quantità  di  cenere  « 
Carbone  folido. 

Lamcllofo  * Ritrovali  in  Inghilter- 
ra $ ed  a Boferup  nella  Prov.  di 
Scania . 

SEZIONE  CLIX. 

2.  Con  maggiore  quantità  df  terra 
argillacea  , e con  acido  vitrioli. 
co  àcttoRoIm  degli  Svezzefi.  Co- 
tefto  ha  r apparenza  del  primo 

an- 
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ancorché  abbia  la  teffitura  un 
più  irregolare , abbruggia  con  fiam- 
ma, ma  non  fi  confuma  del  tut- 
to, e lafcia  una  Scoria  del,  volu- 
me ftcflb  del  Carbone.  Viene, da 
Inghilterra  , ed  anco  trovafi  tra 
r aliarne  a Moltorp,  e Billingen 
nella  Prov.  di  VVcftrogozia. 

» • 
SEZIONE  CLX. 

3.  Con  abbondanza  di  terra  argil- 
' Iacea  , carbone  di  pietra  . Ab* 
• ' brugia  con  fiamma  da  sè  , ma 
rafibmìglia  nel  refto  all’  altro  la- 
mellofo  . Ritrovafi  nel  villaggio 
di  Lettvvik  nella  Prov.  di  Pa- 
larne , ed  anco  con  il  carbone  a 
Bofernp  in  Scania  (a), 

SE- 

( a ) Qiiefta  ultima  fpecie  mi  ha  indotto  a 
credere  , thè  la  terra  del  carbone  fofllle  fia  ar- 
gillacea, ma  non  è facile  a feoprirG  per  tale  do- 
po che  ila  bruciata  . Il  carbone  contiene  più  , o 
meno  di  acido,  vitriolico  per  la  qual  legione  il 
fumo  da  elio  proveniente  intacca  1’  Argento  nel 
modo  ftelTo  , che  fa  lo  Zolfo  quantunque  il  car- 
bone 
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4.  Flogiftico  Minerale  mifto  con  ter- 
re metalliche,  Ploiidon  minerale  me- 
talHs  impregnatum  . Quefto  non  fi. 
trova  in  gran  quantità  ; ma  ri- 
guardo all’  efterna  appareriza^  raf- 
fomiglia  al  carbone  di  Terra  , 
anzi  la  materia  ontuofa  4»  elio 
contenuta,  alcune  volte  in  parte 
/ s’abbrugia -fino  a incarbonire,  e 
in  parte  fi  volatilizza  in  un  cal- 
cinante . Le  fole  varietà  cono- 
fciute  di  quefta  fpezie  fono 
A Minerà  Cupri  Fbhgi/iica  . Accefa 
che  fia  conferva  il  fuoco,  ed  al- 
la fine  fi  riduce  in  ceneri  da 
cui  fifpuò  fondere  Rame  puro  . 
Si  ha  in  Sladkierrs  Grufuaj  nella 
Prov.  di  Dal,  e inBHpergs  Kla- 
ck  nella  Prov.  di  Dalarne. 

S B M- 

bone  fia  efcnte  4a  Marchetta  , ’ja  quale  fpeffe 
volte  trovali  nello  ftelTo  Arato  , o mefchiata  col 
Carbone  fteflp . 


. Digilizpd  by  Google 


^ 174  5A 

B Mner»  ferri  pblogi/ììca,  Queftanon 
differifcc  molto  nella  fua  apparen- 
za dal  carbone  di  Terra  , ma  è 
più  dura  al  tatto  , e di  quella 
ipezie  vi  fono  due  varietà. 

I.  Fiffa  al  Fuoco  , Minerà  ferri  Pbh- 
gi/ìica  fixa . Efpofla  a un  calore 
calcinante , brugia  con  fiamma 
apparentemente  molto  languida  , 
ma  nondimeno  forte , conferva  il 
fuo  volume,  e perde  un  poco  del 
fuo  pefo.  Forniice  più  di  30.  per 
cento  di  Ferro. 

a Solida,  ralTomiglia  alla  Lacca  ne- 
ra dafùggelli,  fi  trova  nella  Mar- 
chefetta  color  di  Fegato  della  Se- 
zione 153.  inNorrbcrKe  di  VVeft- 
manland . 

b Friabile,  e fcrepolata  d-aFinnber- 
get  in  VVeftmaland . 

a.  Volatile  nel  fuoco  , Minerà  ferri 
pblogi/ìica  Voìàtilis . Riefce  inalte- 
rabile a un  fuoco  aperto  , anche 
fe  fia  di  carbone  di  legna,  o pu- 
re fopr^  un  pezzo  di  carbone  col- 
la fiamma  del  cannello,  ma  fotto 

un 
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ijn  muffel , o copercti  io , fi  tola- 
tilizza  in  gran  parte , onde  rirha* 
ne  una  picciola  quantità  di  cal- 
ce ferrigna.  Si  ha 
É Solida  da  Konsberg  iril^orvegia 
b Screpolata  da  QQÌftbro  nella  Prov* 
di  Nerike.  Queft’nltiifta  lafciapiì* 
ceneri  , ed  elle  efpofte  'di  nuovo 
al  fuoco,  diventano  primieramen- 
te verdi , gìalliccie , e poi  rofficcie 
brune  j il  che  ci  indica  che  oltre 
il  Ferro  contengono  del  Rame  i 
niente  di  manco  non  è fiato  pof- 
fibile  di  efirarre  da  effe  alcuna 
foftanza  metallica , gli  effetti  del» 
la  calamita  , ed  il  colore  comu- 
nicato al  vetro  di  Borace  aven- 
do lolamente  dato  occafione  aqwe* 
ila  conghicttura*  Vedi*  Sez* 

« JI54- 
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Cffervazipni  [ulli.  Bitumi , ^ 

■ ■ ' . . ! . . 4 

Quella  foflanza  che  ì Chimici  chia- 
inano  Flogiftico  , o principio  infiam^ 
inabile  efifte  nella  maggior  parte  de' 
corpi  Minerali,  avvegnaché  fpefle vol- 
te in  cosi  poca  quantità  che  non  li 
può  difcernere,  e però  ho  io  qui  an? 
noverato  quelle  fole  fpezie  in  cui  vi 
Uà  come  un  carattere  principale  ex-  g. 
nello  Spato  fetido  ec. 

Io  nonconolco  lafoAanza  detta  Flor 
gidico  nelfuo  dato  puro,  e femplicej 
mercecchè  l’ambra  grigia,  e il  Petro. 
lio  altro  non  podono  edere  che  com. 
ppfizioni  da  non  poterd  decomporre  per- 
lettamente  ed  in  oltre  non  li  ppdono 
cdrarre  dal  carbone  e dallo  Zolfo  ec. 
che  pure  contengono  in  sè  una  fo- 
danza  infiammabile  . Pare  che  una 
gran  parte  di  queda  Giade  tragga  la 
fua  origine  da’ Regni  Animale  cvegcr  ■ 
labile,  onde  fiano  date  una  volta  ter- 
ra 
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fa  negrà,  o bumniatet  i cùi  dòpo  fla(X 
Unito  r acido  vitriòlico  , e che  fieno 
Hate  capaci  dì  ritenere  il  Flogifticò 
anche  effendo  ricoperte , e unite  infie-» 
ine  con  altra  Terra  : il  carbone  folli, 
le,  e la  Torba  della  Sezione  29  J*  dan- 
no alcuni  indizi,  o ragioni  per  quella 
ipoiefi.  La  generazione  dello  Zolfo  ^ 
e della  Marchefetta  fion  richiède  ve* 
Tun  Flogiftico  tratto  dagli  altri  Regni 
Naturali  , perche  tutti  i Flogiftici  irf 
tutta  la  Natura  fono  egualmente  op- 
portuni per  una  tal  colai 

Retta  a’  Filofofi  un  argoinento  ve. 

' ramente  nobile  c fublime,  cioè  d’  in* 
dagare  qual  affinità  flavi  tra  il  fuoco 
comune,  il  FJogittico,  e l’elettricità^ 
e quanto  dipenda  uno  dallaltro  ^ ma  , 
ficcome  fi  defidcra  tuttavìa  maggio^ 
lume  fu  quetta  materia,  credo  che  mi 
fi  avrà  per  ifeùfato  j fe  non  tifenfeO 
alcune  Teorie  Xu  quello  pròpoflto  / 
Quetta  Claffe  poi  ferve  molto  alla 
materia  medica  ex.  g.  1’  Ambta  gri- 
gia, il  Sale  di  fuccinp  , il  Petrolio  l 
Asfalto,  e lo  Zolfo-  Il  I^etrolioj  e IO 

S j Zui- 


I » 
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itoìfo  fi  adopetano  ne’  fuochi  di  artlr 
fizio,  TAsfalta  dalli  Orivolaj,  c l’Anir 
tra  gialla  da’-Vernicianti , c Pittpr 

li  (-»)• 

SEZIONE  CLXIir. 

CLASSE  Q^V  ui  R T 

METALLI  MEr^Lloi, 

1 

Sono  que’  Corpi  Minerali  , che  ri- 
guardo al  loro  volume  pefano  più  d’ 
ogn’  alerò  Corpo  fino  ad  ora  copo- 
feiuto , non  folo  fono  malleabili , ma 
fi  polTono  anche  decomporre , e in  un 
calore  fondente  fi  rimettono  npl  lorp 
• primiero’ fiato,  aggiungendovi  il  Fio- 

gi- 

C a ) I Carboni  foflili  nientedinfieno  fono  di 
molto  magjior  importanza  per  gli  ufi  Economi- 
ci , e ben  fortunati  chiamar  fi  pojfono  que'  Taefi 
thè  ne  hanno  quantità  f appetente  pef  loro  confume, 
(onciójftacche'  foftituir  fi  pojfono  per  legna  da  bru- 

{•iare  in  quafi  cf  ai  oce'orrenxa  , il  che  ben  fi 
0 laghtifarra 
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giftico  che  hanno  perduto  nel  deeom- 
porfi  (<)• 

■ < 


S 4 SBp 


( a ]T Que’ Metalli  che  in  un  calore  calcinan- 
te perdono  il  loro  Flogiftico , e per  confegoente  in- 
fjeme  con  effo  la  primiera  coerenza  delle  loro  par- 
ticelle , fi  chiamano  imperfetti  , come  farebbe  lo 
{lagno , il  Piombo  , il  Rame  il  Ferro , e gli  altri 
femimetalli  ( di  cui  fe  ne  parlerà  in  appreflò  ) 
non  ollante  che  poffino  effere  malleabili  . Ma 
quelli , che  non  fi  poffono  diftruggere  al  folo  fuo- 
co fi  dicono  perfetti i come  T Oro  , 1’  Argento,  e 
la  Platina,  nientedimeno  i metalli  fono  flati  più 
riguardati  rifpetto  alla  loro  malleabilità , che  alla 
loro  fiffezza  nel  Fuoco  , e perciò  fi  dividono  in 
( A ) Malleabili  chiamati  metalli  e ( B ) Fragi- 
li , detti  femimetalli  . Lo  Zinco  però  è un  medio 
tra  quefte  due  divifioni,  appunto  come  il  Mercu- 
rio tra  li  metalli  perfetti  ed  imperfetti  , ftante 
che  l’Argento  vivo  può  efiere  tanto  difirutto  nel 
Fuoco  , clic  le  fue  particelle  fi  feparino  nel  vo- 
latizzarfi  , ma  ogn*  una  di  effe  anche  la  più  mi- 
tjuta  ritiene  fempro  il  f«o  Flogiftico* 


SEZIONE  CLXIV- 
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METALLI  MET^LL^, 

I*  Oro,  sAurum  Sol  Cbymicorum . Que- 
fto  è filmato  dagli  Uomini  come 
- il  principale  y e il  primo  tra  i 
Metalli,  e ciò  in  parte  per  la  fua 
rarità  , ma  fegnatamence  per  le 
fegucnti  qualità. 

1.  Per  eflere  di  colore  giallo  fplen* 
dido. 

2.  Perchè  è il  più  pelante  tra  tutt* 
i corpi  conosciuti,  la  fua  fpecifi- 
ca  gravità  I fendo  a quella  dell' 
acqua::  ig.  640:  looo.- 

3.  Effo  è il  più  duttile  tra  tutt’  i 
Metalli  , poiché  un  grano  fi  può 
dilatare  a fegno  di  ricoprire  una 
verga  d’ Argento  della  lunghezza 
di  novantotto  Canne  , e per  tal 

di  grano  diventa  vifìbi. 
bile  ad  occhio  nudo; 

4*  La 
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4.  La* Aia  «tenerezza  fi  avvicina  a 
quella  del  Piombo  , c perciò  è 

,.'pochiirimo  elafiico* 

5,  E’  fiflb  , e inalterabile  all’  aria  ; 
air  acqua  , ed  al  fuoco  , perchè 
non  può  facilmente  abbandonare 
il  fuo  Flogifiico , il  fuo  liquido 
Mcftruo  dovendoli  (vedì  Num.7.) 
lolamcnte  ripetere  dall’ Arte.  Se- 
condo gli  efperimenti  di  Hom» 
berg  pare»  che  ef ponendoli  al  fo- 
co della  Lente  d’  fehirn  Thau- 
fen  , in  parte  fi  volatilizzava  in 
forma  di  fumo,  e in  parte  ridu- 
cevafi  in  fcprie  , ma  quello  fatto 
vuol  elTere  rimello  a un  nuovo 
dame  . Diceli  parimenti  » che  T 
Oro  in  certi  cali  j c coll*  ajuto 
divari  artifici  nelle  fperienze  elet- 
triche può  vetrificarli , e che  in 
tal  cafo  diventa  bianco , lafcian* 
do  dopo  di  sè  una  nera  polvere^, 
che  fe  così  folTe  li  verrebbero  a 
confermare  certi  altri  chimici  ef- 
perimenti, vale  a dire  che  l'Oro 
può  infieme  col  colore  perdere 

qual- 
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qualche  parte  del  fuo  Flogiflico, 
c nientedimeno  i(itenere  il  iuo 
pelo  e duttilità  ec. 

Fufo  che  fia  riflette  un  colore  ver- 
de tirante  all’  azzurro  dalla  fua 
fuperiicie  é 

7.  Si  difcioglienell^  Acqua  regia  com- 
pofla  dagli  acidi  dei  Sai  marino, 
e del  Nitro,  ma  non  mai  nell’ 
acido  di  un  folo  , nè  in  qualun- 
que altra  (oluzione  di  Sale  , o 
aeido  qualunque. 

I.  Melchiato  con  un  Alcali  volatile, 
e con  un  poco  di  acido  nitrofo 
precipitandolo  dall’Acqua  regia  , 
fi  accende  in  un  iftante  al  rneno^ 
mo  grado  di  calore , e con  una 
terribile  fulminazione- 

9.  Difcioglicfi  in  forma  fecca  col  fe- 
gato di  Zolfo  e un  poco  ancora 
col  vetro  di  Bifmuto. 

IO.  Non  viene  portato  via  dall’  AntU 
nionio,  mentre  coteflo  femimetal- 
lo  fi  volatilizza , e quindi  fi  fepa- 
ra  molto  opportunamente  dagli 
altri  metalli  col  foccorfo  dell’Ano 

tU 
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^ifnonìo  crpdo,  nella  qual  opera- 
zione i detti  metalli  in  parte  fi 
rendono  volatili , e ^fumano  coll* 
y\ntiinonio,  e in  parte  fi  unifeo- 
no  allo  !iiolfo,  per  cui  Toro  non 
ha  attrazione  alcuna  fé  non  iecol 
mezzo  di  qualche  intermedio  , o 
di  una  lunga  digeftiope. 

|i.  Dicefi  che  il  Fosforo  attacchi  V 
Oro,  ^ ^ . 

|2.  Se  fia  mi  fio  con  una  picciola  par- 
te di  Argento  , di  Platina  , di 
Rame  , di  Ferro  , e di  Zinco  , 
ritiene  mezzanamente  hene  lafua 
duttilità,  ma 

^3.  Mifto  collo  Stagno  diviene  molto 
fragile,  ed  attraggo  altres\  il  fu- 
mo dello  ftagno  , ficchà  rimane 
fenza  duttilità  fe  folamente  fon- 
dali in  x'o  Fornello,  dove  dì  fre- 
feo  fia  fiato  fufo  lo  Stagno  j e 
quefia  forfè  farà  la  ragione  per 
cui  r Oro  diventa  fragile  , e di 
un  colore  più  pallido  fondendofi 
in  un  crogiuolo  nuovo  di  Piom- 
bo nero  della  Sezione  154, 

14,  RI- 
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Ì4.  Itichiéde  calore  fortiffimo  pritìla 
• dì  fquagliarfi  , quafi  lo  fteflb  , 0 
im  poco  più  di  quello  che  ci 
vuole  per  fondere  il  Rame, 
ij.  Simefchia,  e fi  amalgama  ih  bre- 
ve  tempo  ccl  Mercurio. 
i6.  Non  viene  difciolto  dal  vetro  di 
Piombo  , c perciò  rimane  nella 
Coppella.  Stante  queftefue  prin- 
cipali qualità  pare , che  rinvenir 
non  fi  poteiTe  in  Terra  fe  non 
che  nel  fuo  fiato  nativo,  ó puroj 
ma  pure  vi  fono  alcuni  cfempi 
di  averlo  trovato  difciolto,  o mi- 
neralizzato • 

S E Z I Ó N É CLXV. 

A Orò  nativo  sAurum  nativum,  ElTcy 
c nella  fua  forrria  riietallica  ordi- 
dinariamente  puro  , e in  quello 
fiato  la  maggior  parte  dell’  Oro 
che  fi  adopera  nel  Mondo  viene 
ritrovato  . Rìfpetto  o alla  Figu- 
o alla  quantità  , in  cui  tro- 

Va-& 
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vafi  in  un  (ito,  viene  di vìfo dagli 
Operai  delle  Min.  in 

1 . Oro  lamellofo , o a sfoglie  fottili 
come  farebbero  i fogli  di  carta, 

2.  Solido  , e maflfìccio  iq  grodi  pez- 
zi. 

j.  Criftallizzato  di  %ura  angolare  , 
o erifi^Allina. 

4,  In  polvere  d’  Oro  , che  fi  ha  la- 
yandp  certe  arene,  dove  fi  troya 
in  forma  dì  grani  irregolari,  o in 
, pezzetti  (a). 

SE- 

■■  ( a ) L*  Oro  rJtrovafi  pià  frequentemente  ri- 
pofto  , e mirto  col  Quarzo  , che  con  qualunque 
altra  fpezie  di  pietra  , ed  il  Quarzo  in  cui  ritro- 
vali r Oro  nelle  Min.  di  Ungheria  è di  una  par- 
ticolare apparenza  , Tutte  però  le  altre  forti  di 
pietre  non  fi  debbono  affatto  efcludere,  poiché  fe 
ne  trova  anche,  in  alcune  altre  ex.  g.  nella  Pie- 
tra calcaria  della  Sezione  9.  in  Adolph  Fredriks 
Grufila  di  Adelfors  della  Prov.  di  Smoland , nella 
Hornblcnde  della  Sezione  8S.  in  Bartnas\ Grufila 
nella  Prov.  di  VVertraanland , per  non  iftàr  a dire 
di  alcune  altre  Min.  d’Oro  fuori  de’nortrf  Regni. 

La  maggior  quantità  di  coterto  metallo  in 
Europa  trafportafi  dal  Chili,  e dal  Perù  tlell’  A- 
merica  , e un  poco  ancora  dalla  China  , e dalla 
vprta  di  Africa,  Le  principali  Min.  d’Oro  in  Eu- 
ropa fono  quelle  di  Ungheria  , e dopo  quelle  le 

al- 
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B Oro  Minerali  zzato,  ^urum  Mirié- 
rslifatùnt,  Quefta  è una  Min.  in 
cui  rOro  è tanto  mineralizzato 
C intralciato  con  altri  corpi,  che 
non  fi  può  difcioglierla  coll’  Ac- 
qua regia . 

t»  Mineralizzato  col  Zolfo  , sAuruni 
' Sulpbure  mìnetalifaiuni , 

« Mineralizzato  coll’  intervento  del 
Ferro  sAut,  sulpb.  Minerai,  median- 
te Ferro  Miniera  d’Oro  piritofa  * 


altre  (|ì  Saltzbitrg.  Olire  a qaefle  re  tre  fono  al- 
cune altre  di  minor  importanza  , tra  le  quali 
quelle  di  Adelfors  in  Smoland  meritano  di  elTere 
conofcinte,  non  foto  per  conto  delle  Vene  già  la- 
vorate, ma  anco  pel  vallo  tratto  di  Terra,  den- 
tro di  cui  di  giorno  in  giorno  nuove  vene  fi  di- 
fcuoprono  . L’  Argento  delle  Min.  di  Ofterfil  ver- 
berget  nella  Ib-or.  di  Palarne  contiene  all’ incirca 
un  quarto  d’ Oncia  d'Oro  in  ogni  libbra  di  Argen- 
to . Qualche  poco  di  Oro  nativo  parimenti  fi  i / 
trovato  a Svvappavvari  verfo  Tornea  in  Lappo- 
nia  , ed  a Ballnas  vicitK>  a Riddarsbyttan  la/ 
VVeftmaoland . 
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pj/rites  aureus,  Ritrovafi  in  Adel- 
fors  nella  Prov.  di  Sraoland  , e 
contiene  un’Oncia  d’  Oro,  o me- 
no in  cento  Libre. 
b Minerallizzato  coll’ intervento  del 
Mercurio  ^r.  Sulpb,  Minerai.  i»r- 
àiante  Mercurio.  Di  Ungheria. 
c Mineralizzato  coll’  intervento  del 
Ferro  , e dello  Zinco  i4ur.  Sulpb. 
tniner,  mediante  Zinco  & Ferro  , aut 
xArgento  ^ Blenda  di  Schemnitz  a 
Schemnitz  nell’  Ungheria  . Si 
trovano  vene  di  Zinco  che  con* 
---  tengono  molto  Argento,  e PAr. 
gehto  abbonda  di  Oro.  Vedi  Sc« 
xione  17J.  (a). 

SE- 

> 

( a ) Pofeiachè  l’oro,  e lo  Zolfo  non  hanno 
at^azione  o mifcibilità  tra  di  loro  , molti  hanno 
foRenuto  che  l’Oro  non  poteva  effere  nelle Mar- 
chefette  , o in  quelle  Miniere  contenenti  Zolfo  , 
nta  avendoli  poi  veduto  che  l’Oro  fi  potea  fon- 
dere dalle  accennate  Marchefette  avendole  prima 
poRe  in  digeRione  nell’Acqua  regia  , e che  inol- 
tre l'Oro  fi  inefehiava  , e fi  feioglieva  in  un  re- 
golo, hannovi  buone  ragioni  per  credere  che  una 
terza  foRanza , cioè  un  metallo  abbia  necellaria- 
mente  col  fuo  intermedio  refo  capace  lo  Zolfo 

di 
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Argento  tArgtntum  y Luna  eh’ è 
. 0 Di  colore  Bianco  lucente. 
i La  fua  gravità  fpehca  ila  a quella 
deir  Acqua:  ii,  P91.  lOoo 

c Ef- 

4)  unìrfì  9 una  certa  quantità  di  Oro  . SchefTer 
nella  fua  fioria  di  raffinare  i metalli  , inferita 
negli  atti  dell*  Accademia  delle  Scienze  di  Sto- 
c]roIm  , ci  ha  dato  fu  quello  argomento  delle  of. 
fervazioni  molto  utili  , e curiofe  . £ però  da  ri- 
marcarfi  che  il  Prefidente  alle  Min.  Henckel  nel 
fuo  bdliffimo  trattato  de  apfiropriatiow  fia  così 
opinato  nel  negare  che  la  Marchefetta  con  tener 
polTa  Oro  difciolto  . Non  fi  dee  ciò  non  ofiante 
credere  , che  io  confermar  voglia  la  gente  ere, 
dula  nella  loro  opinione  , che  la  Marchefetta  in 
generale  contenga  più  oro  di  quello  che  i veri 
metallurgifti  abbiano  detto  , mercecchè  la  fraude 
all*  ora  disverrebbe  troppo  comune  : voglia  fola- 
mente  indicare,  che  ficcoroe  niente  d*oro  fi  vuol 
attendere  dalle  Marchefette  , dove  nel  vicinato, 
non  fiavi  Oro  nativo  , cosi  per  la  medefima  ra- 
gione non  fi  hanno  a negligentare  le  Marchefette 
ritrovate  in  quelle  fenditure  , in  cui  fi  fcava  l'- 
Oro , ma  nel  tempo  ftefib  fi  dee  Ilare  in  guardia 
per  non  Ceffere  ingannati  dai  racconti  favolofi. 
dell* Oro  volatile,  come  quelli  che  fono  realmen- 
te contradditori,  e fofpetti , e così  fi  fuggirà  il 
pericolo  di  eflere- aggirati  da  certi  ciurmatori  , 

Non 
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c Eflb  è molto  duttile onde  un 
grano  fi  può  ftendere  per  tre  can- 
ne in  lunghezza,  e per  due  pol- 
lici. Inglefi  in  larghezza, 
d E’  inalterabile  all'  Aria , all’  Ac- 
qua, ed  al  Fuoco. 
t Difeiogliefi  nell'  acido  nitrojfo  , o 
anco  facendofi  bollire  nell'  acido* 
vitriolico. 

/ Precipitato  dall’  acido  nitrofo  col 
Salcommune,  ò col  Tuo  acido,  fi 
unifee  con  tanta  forza , all’  acido 
marino  ,'che  non  può  lafciarlo 
anche  nel  fuoco  ftelTo  , ma  fon- 
defi.  infieme  in  una  mafia  rafio- 
T mi- 


Non  polTo  inderamente  decidere  fe  1’  Oro  In  ef- 
fetto fia  difciolto  , e indurato  , o ( fe  cosi  poflfo 
efpritnermi  ) vetrificato  nel  Bafalte  , intendendo- 
però  che  fia  del  genere  delle  Granate  della  Se- 
aione  68.  Io  certo  ho  veduto  un  pezzo  di  Bafalte 
Ig  cui  téffitura  era  efattamente  fomigliante  alla 
Blenda  di  Schemnitz  , e in  quello  cafo  avrebbe 
forfè  avuto  la  flefla  materia  dentro  di  sè  della 
Sezione  164.  Rifpetto  all'  altre  Min.  d’  Oro , Io 
tjon  ho  avuto  occafione  di  vederne  alcqna  di 
que' luoghi,  dove  cerc^fi  ì’  oro  , ? in  cffptto  vi  fi 
citrova . 


,i.  miglìantc  a vetro  detto  Luna 
cornea . 

à Non  fi  accoppia  col  femimctallo 
Nickel  durante  la  fufione. 

b Si  ammalgama  di  leggieri  col 
Mercurio . 

I Viene. difciolto  v/a  ficca  dal  Fcffai 
to  di  Zolfo. 

k Ha  attrazione  gagliarda  collo  Zol- 
fo per  maniera  che  prende  un 
colore  roflìccio  giallo,  o nero  e£- 
pofto  che  fia  alli  vapori  fulfurei . 

/ Non  ha  attrazione  alcuna  coIl’Ar- 
finìco,  e però  quando  la  Min.  d’ 
Argento  arfenicale,  o Jlatb  guldert 
Drtz  de’  Tedefchi  è porta  al  fuo- 
co, I’  Arfenico  vola  via  e lafcia 
lo  Zolfo  ( che  in  querto  compo* 
fto  e rtato  1’  intermedio  , o il 
medium  unìnes)  dietro’ di  sè  unito 

. coir  Argento  in  forma  di  Min. 
d’  Argento  vitrea,  o àìGlafsErtz 
de’  Tedefchi . 

m Non  viene  difciolto  dal  vetro  di 
Piombo,  e per  confeguente  fé  ne 
rerta  nella  coppella. 


h Èffd  viene  portato  via  ida’  metalli 
volatili , c dagli  acidi , come  da* 
vapori  di  Ahtimonio  , di  Zinco 
e dall’àcido  dèi  Sai  commune . 

'è  Si  fonde  pili  facilmente  del  Rar 
ine* 

à È Zi  O ìà  È CtXVJIJ. 

L’Argento  titrovafi. 

A Nativo  j o puro  ^ »Àriefituni  furitiS  . 
nutivum . 

ti  Laraellofo,  ò a sfoglie  fottili . 
a*  Ritrovali  ancóra  in  forma. 

a Di  nodi  j ó Boritole  con  groOtf 
fibre. 

h Di  fibre  lottili . Argenta  cappU- 
lafe  i 

t Arborclccnte  . t)al  Pofosl  nell* 
America,  c da  Konsberg  in-Nor- 
vegìa . 

d Criftallino,  o figurato  . (Quello  è" 
molto  raro , ha  figure  difiintc  con 
fuperficie  lucente,  e qualche  vol- 
ta fi  trova  a Konsberg . 

L*Argento  d’America  dicefi  che  pei? 

X a In 
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Iji  maggior  parte  fi  ritrovi  nativo  , 
cos^  anche  addiviene  a Konsbcrg  in 
I^orvegia,  ma  ordinariamente  non  va 
la  faccenda  a quello  modo  nell’  altre 
Min.  di  Europa  . Nella  Svezia  fi  ha 
jn  molto  poca  quantità  nativo  nelle 
Min.  dì  Salberg  in  Weftmanland  in 
quelle  di  Lofalén  in  Datarne,  di  He- 
vafivvik,  e Slad^icrr  nella  Prov.  di 
Pai,  di  Sunnerskog  nella  Prov,  diSmo> 
Jand’,  c neirifola  di  Utocn  nel  Lago 
Mataren  . Una  volta  fe  n’  è trovato 
in  gran  pezzi  in  un  filone  di  argil- 
la nelle  Min.  di  ferro  aNormark  nel- 
la Prov.  di  Wermeland,  colà  era  mi- 
Ilo  col  NicKel  eh’  era  in  parte  sfatto, 
e confumato  dal  tempo  , ed  in  quel 
calo  formoffi  la  miniera  comporta  , 
chiamata  fleuus  'snftrmumi  colà  il  FU 
Ione  Argillofo  incroccichiava  di  Filo- 
|)i  della  Min.  di  Ferro,  c forfè  fe  ne 
froverebbero  altrove  di  quelli  tefori, 
fe  ben  fi  ccrcaffero  , come  fi  è fatto 
in  altri  Paefi , ancorché  non  con  tan'^r 
ji  Icj^nali  certi  1 ed  evidenti,. 


s E Z i o N fi  CLXlX. 

B Difciolto,  c mineralurato  , tAff 
gtntum  mineraiifatum 
Còl  folò  Zolfo  1 Argcntum  fnlphu* 
re  mintraltfétum  fi  ve  Minerà  Arjenf 
ti  vitrea.  Quella  è duttile,  «del* 
lo  fteffo  colore  del  Pioipbo  » 
air  aria  fi  fa  pii»  nera  , quindi 
immeritameotc  ha  prefo  il  nome 
di  Min.  Vitrea^  attefo  che  que- 
llo nome  converrebbe  moìtp  me- 
glio alla  Min.  Argenti  cornia  , ifi 
pure  qualche  Mrn.  d’ Argento  con- 
fiderar  fi  poteffe  come  vlcrea  . 
Viene  trovata  nel  modo  ^elfocbe 
l'Oro  nativo  ex.g. 

!•  In  Lamine  o sfoglie#' 
a#  Nata,  ne’ 

Nodi , c 

Nelle  figure  Criftaltifie.  K per  \* 
ordinario  o di  tclTitura  lamcllola, 
o granulata  y e fi  ha  Konsberg  , 
e dalle  Min.  diSaflonia.  La  Min. 
d”  Argento  vitrea  è la  piu  ucc» 

"r  a di 


f 


,1 


“ 


, ^ ^ 

'di  tutte  le  altre,  pofciachè  loZoI* 
io  unico  ad  e(fa  vkne  a lormare 
' una  ben  picciola  parte  del  fuq 
pcfo.  '■ 


SEZIONE  CLXX, 


*a.  Collo  Zolfo,  e Arfenico.  ^rg.  ful- 
* ,pb.  ^ ^rjenico  mineraiifafum , Mint- 
ta^/srgtnti  rubra  Rotb  gulden  de’Tc- 
defchi.  11  colore  di  quella  Minie- 
ra varia  in  ragguaglio  della  quan- 
tità  'd’  ognuno  dagli  ingiedienti 
della  rhiuura.  Ex.  gr.  dal  grigio 
feuro  al  Rollo  caribo,  maquandp 
iia  macinata  , o pilla  dà  femprc 
— ' un  colore  roflb:  Polla  che  fia  al 
fuoco  feoppietta  , c fi  rompe,  e 
finito  lo  feoppiettare  fi  fonde  fa- 
cilmente , cfalandofi  in  fumo  ^ 
Arlenicp. 

4 Min.  d’  Argento  grigia  Arfcnica- 
le,  che  è 

1.  JLamellola,  o a sfoglie. 

O Solida. 

k Min.  d’ArgcBto  Arfcnicalc  Rolfa - 

jr.  La- 
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Latneliofa  ed  a sfoglie. 

Solida*,  o a fcaglie. 

Cridallizzata  . In  queft’  uickna 
forma  ed'a  dimodra  il  piti  bel  co- 
lore rodo,  ed  c Ipeflc  volte  traf- 
parence.  Contiene  a un  dipreflo 
fcflanta  per  cento  d’  Argento , e 
(i  ritrova  in  grandidìma  copia  in 
Andreasberg  neU'Hartz. 

SEZIONE  CLXXr. 

Con  Arfenico  e Rame  uniti  allo 
zolfo . uirg.  iyir/en»  ó*  Cupro  Juipbu^ 
r*to  mitìtr4lif*tum  . Minerà  ^y4rgenti 
albi  . YVeiffgulden  de’  Tedefchi  . 
Queda  nella  fna  forma  lolida  è 
di  colore  grigio  chiaro , e di  una 
teflìtura  granita  come  l’Acciajo  . 
Quanto  più  di  Rame  in  fe  con- 
tiene tanto  più  il  colore  tira  al- 
lo fcuro,  e fpede  volte  foromini- 
. ftra  fette  libre  d*  Argento  per 
ogni  cento.  £da  è 
« Friabile  , logora  , o sfatta  di 
color  n«?o  di*  fnlìginc  c quia» 
T 4 ài 


m ì96 

ai  chiamafi  da’  Tedefchi  Siìbea^ 
Scbwartz . 

h Solida  di  colore  grigio  chiaro  , c 
quefta  propriamonre  viene  detta 
VVtiffguldtn.  Si  ha  a Santa  Ma- 
ria nelle  Min.  d’  Alfazia  , nelle 
Min.  di  Saflonia,  ed  in  San  An- 
dreasberg  neU'Hartz. 

S E Z 1 O N E CLXXIL 

. Con  Arrenico  , Ferro  , e Zolfo 
sATg»  ferro , ir  ,^Jen.  fujpburato  mi- 
neralifatum  . v'/'eiftrtz  , o bianca 
Min.  d’  Argento  de’  Tcdelchi  . 
Cotefta  è una  Pirite  Arfcnicalc 
contenente  Argento,  c fi  ha  nel- 
le Min.  di  Safi'onia  e tanto  raf- 
fomiglia  alla  ordinaria  Pirite  Ar- 
lenicale  , che  non  fi  può  difeer- 
ncrla  colla  fcnìplice  villa,  e len- 
za altri  foccorfi . Potrebbe  eflere 
che  1 Argento  in  elTa  contenuto 

'fofle  in  forma  capillare  affai  mi- 
nuta, ma  non  ho  avuto  occafione 
di  fare  un  tale  efame. 

' . . SE- 
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SEZIONE  CXLXXUI. 

5i  Con  Antimonio  ^ e zolfo, 

t^mimonio  Juipburato  mineràli/0tum4 

• # • Di  colore  grigio  fcuro , c “un  po-  - 
co  bruno  Lcber  Ertz  da  Braundf* 
dorff  in  SalTonia. 

b Di  colore  azzurro  nericcio. 

1.  In  forma  di  Criflalli  capillari  Adin» 
lArg,  i/intimonialis  capillurir , Fodtr- 
ertz  o Min.  d’ Argento  a piume. 

Si  ha  in  Saflbnia , e contiene  due, 
o quattro  oncie  d’  Argento  per 
cento . 

SEZIONE  CLXXiV. 

6.  Con  rame  , Antimonio  j e Zolfo. 
uirg,  cupro  , ó*  ^ntimon.  julpbu- 
rato  raineraìifatum . Fai- ertz.  Quc- 
fta  raffomiglia  sì  nel  colore-,  co- 
me nella  tcffitura  alla  VF<iff»iì- 
den  di  colore  fcuro  , e macinata 
fornifce  una  polvere  roffa  . 

4 Solida.  V . » 

h Cri- 
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f Criftallizzata  , fi  ritrova  nel  Vii* 
laggio  d*Aminskog  nella  Pro v.  dì 
Dal,  e colà  è fiata  per  molti  an- 
ni  fufa  coi  metodo  di  mefchiare 
.u  infiemc  varie  Min.  h qual  ope- 
razione  dee  edere  adai  faticofa 
-Vu  per  quelli,  che  non  fono  perfet- 
tamente intefi  della  Metallurgia. 
Contiene  tredici  once  d’  Argen- 
to , e ventiquattro  per  cento  di 
■ ^ame  • 

SEZIONE  CLXXV. 

' I 

7,  Con  Zinco  , e Zolfo  , Zinc» 

fulpburato  tnineralifatum  Pech-Blcn- 
. de  de'  Tedefchi , Quella  è una 
Min.  di  Zinco , di  falfo  Piombo , 
o Blenda,  che  contiene  Argento, 
. eviene  trovata  tra. le  ricche  Min. 

' di  Oro  e di  Argento . Ex.  gr. 
nelle  Min.  d'Ungheria  e di  SaC> 
fonia  • 

« Di  colore  cangiante  ^metallico. 

I.  Solida  e con  fcaglictte  minute. 

In  forma  di  sfere  • Kugel-ert&  « o 
- • M‘n. 


/ 
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l^in.  a palle.  Sihg  aSchermnit?'  y 

e contiene  anco  Oro.  La  porzio- 
ne di  Argento  è ventiquattro  on- 
ce per  cento  e trenta  ' per  cento 
di  Zinco. 

i Falfo  Piombo  nero,  o Blenda  di 
Saflonia.  Quella  pure  trovati 
f.  Solida,  e con  Tcaglie  minute» 
a.  In  forma  di  sfere» 

SEZIONE  CLXXVI. 

Con  Piombo  , e Zolfo  Min.  de‘ 

Pentolai , GaUna  BltygUm. . Vedi 
Sezione  188. 

Con  Piombo,  Antiin. , e Zolfo  det- 
to Striptr'trtT.»  Vedi  Sezione  190. 

IO.  Con  Ferro , e Zolfo , ferro 
julpburtto  mincrolijotumy  Silberhal- 
tiger  Kies , M archefetta  contenen- 
te Argento,  Diceti,  che  a Konf- 
berg  in  Norvegia  fi  ritrovi  fre- 
quentemente una  Marcbefetta  di 
colore  dì  Fegato,  particolarmen- 
te nella  Min.  detta  Frauìtin  Cbri- 
fiana  éc,  che  contiene  da  tre  on- 
ce, 
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a tre  once  è mezza  pct  celi-» 
to . , “ - 

..  ■ ' 

v>  SEZIONE  CLXXVII. 

iz.  Coir  acido  del  Sai  comune, 

écìtio  Saits  folutum^éf  Muteralifutum,  * 
binerà  argenti  cornea,  Hcrn-ertZ. 
Cotefta  è la'Min^  d’Argenco  piìi 
rara  , e di  colore  bianco  , o di 
- perla  cangiante’  nella  fuperficie  » 

^ fcmicrafparentc  , c un  poco  due* 
'tile  fi  quando  fia  cruda  ^ come, 
fendo  fola. 

Non  fi  può  decomporre  fenza  qual- 
che Mifiura  di  materie  , che  ab* 

• 'S'  traggano  I’  acido  del  Sai  Mari- 
iixv.v  no  . Si  ritrova  in  molto  foctilt 
sfoglie  o erode  in  Safibnia  la 
Johon  "Georgenftadt  * 

ffl'r.  ^ . yy 

■ ^ t - . *»  * 

^ • . • J 

M » - . . .Jii’ 
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SEZIONE  CLXXVm, 

Offcrvazioni  fullc  Min,  di  \Argcnt9^ 

L*  Argento  per  avventura  puofll 
tinvenire  mineralizzato  nello  Aedo 
modo  con  altri  metalli  digerenti  dal- 
li poc’anzi  annoverati,  come  col  Co- 
balto, e col  Bifmuto  , ma  non  avenr 
do  alcuna  certa  notizia  di  tali  mine? 
raiizzazioni,  ho  creduto  opportuno  di 
ommetterle  > Sarebbe  cofa  da  efami* 
narfi  , fe  in  que'  Paefi  di  Min.  dove 
ptrovad  molto  Oro , c Argento  noa 
vi  fodero  dell’  altre  Min',  contenenti 
un  poco  de’  Metalli  fopra  cfprelfi  va- 
le a dire  Cobalto,  c Bifmuto  , parti- 
colarmente all’  ora  quando  le  parti- 
celle di  Argento,  e di  Oro  non  fono 
Hate  capaci  di  fvillupard  dagli  altri 
Minerali,  c fe  ne  Hanno  feparate nel- 
le fenditure  , nelle  vene  , o fcrepola- 
ture  , eh’  è quanto  dire  , ne'  luoghi 
vuoti  delle  Min. 

Quelle  Min.  d’  Argento  nominate 

dal-  , 


/ 


^ ^ 


^alle  tcrréj  o pietre  in  ciil  tròvafi 
Argento,  come  per  efempio  nella  Mia* 
d’Argcnto  detta  Sterco  d'  Oca  e in  ’ 
queU’altra  detta  Leberetiy  non  devono 
edere  più  cohfìderate  in  un  (ìdema 
naturate  ché  come  le  altre  difìiì^zioni 
adoperale  dagli  operaj  delle  Min.,  è 
fono  foltanto  nomi  dati  alle  Min.  fe-  v ' 
condo’  i cambiamenti  che  devono  fof-  ' 
frire  prima  di  renderle  atte  alla  fu* 
fioné  ^ 

in  quelli  ultimi  tempi  li  è fatto  pà^ 
rola  di  una  mineralizzazione  d'  Àr* 
gento  coir  Alcali  che  dicefi  clTére  Ha- 
ta ritrovata  in  Annabcrg  di  AuHria  i 
ma  cotella  Icoperra  fatta  dal  Prefiden. 
te  alle  Min.  Von  jufti  richiede  qual- 
che rifchiaraniiento  , poiché  1'  Autore 
nel  defcriverla  non  li  attiene  alla  ne- 
cclTaria  diHinzione  tra  1’  Alcali^  e la 
terrà  alcalina,  e va  allegando  Luné 
cornea  come  Una  prova  della  Tua*  opi- 
nione , quando,  da  ciò  il  fuo  Helfo 
fentimenco  pare  piuttollo  indebolito  che 
confermato. 
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SEZIONE  CLXXIX: 

I 

p Piatìnà  del  Finto , justi  hìamé  ; iti 
lingua  Spagnuola.  Quello  metal- 
lo è una  nuova  Icoperta  de’  tem- 
pi nollri  ^ defcritco  con  gran  di- 
ligenza dal  Sigi!  Scbefièr  negli  At- 
ti della  Reai  Accademia  delle 
Scienze  di  Scockolm  dell’  anno 
17;  2.  , come  anche  dal  Dottor 
. Lewis  nelle  tranfazioni  Filofofì- 
che  dell’  anno  1754.  Volume  48. 
£ febbene  i due  prefacci  fogget- 
. ti  lì  accordino  nelle  principali  cir- 
coHanze  rifguardo  a quefto  Me- 
tallo , ciò  non  oftante  è chiaro 
dalle  loro  defcrizioni,  che  neflu- 
2)0  di  loro  fapeva  nulla  degli  fpe- 
rimenci  dell’  alerò.  Dalle  delcri- 
zioni  noi  lìamo  convinci  della 
raflbmiglianza  che  elfo  ha  coir 
oro,  e quindi  podiamo  accordar- 
gli il  nome  d’  Oro  bianco  , an- 
corché sì  per  Teoria  ^ conne  per 

pra- 
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pratica  fi  può  difiingucrio  dall* 
Oro  per  le  feguenti  qualità.  . 

1,  E"  di  colore  bianco. 

E’  tanto  refrattario  al  fuoco,  che 
non  vi  ha  grado  di  calore  fina 
jw  - ad  ora  conolciuto , per  cui  fi  pof- 
j fa  fquagliarlo  , dallo  (pecchio  u- 
^1::  ilorio  in  fuori , che  non  fi  è per 
anco  provato  : Ma  mefchiato  ef- 
fendo  con  altri  metalli  , o femi- 
, metalli  fi  fonde  facilmente,  e in 
■’f-  particolare  coH’Arfenico  tanto  in 
forma  metallica  , come  in  forma 
di  calce,  o di  vetro.  . - . 

Non  fi  ammalgama  da  sè  foto  col 
Mercurio,  ma  folamente  coHaju. 

i to  dell’acido  Marino  dopo  una 
lunga  triturazione  . Quefto  Me- 
tallo  fi  fepara  dunque  realmente 
dall’Oro  col  amalgama  in  quelle 
Min.  dove  fi  ritrova,  e lenza  co- 
tefta  qualità  farebbe  affai  difficile 
feperarnelo . 

4.  E’  più  duro  , c meno  coerente 
dell’Oro. 

5.  Rielce  più  pefantc  dell’  Oro  , e 

quin- 
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quindi  il  più  pefante  di  tutti  i 
Corpi  fino  ad  ora  conofciutì  . In 
fatei  ancorché  la  gravità  fpecifìca 
della  Platina  negli  efperimenti 
Idroftatici  fi  trovi  a quella  delP 
acqua  : : 1 7*  ooo  : 1000  , niente, 
dimeno  fufa  che  fia  con  certi  aU 
tri  metalli  fi  è ritrovata  per  efat- 
ti  calcoli  efierfi  di  molto  la  (ua 
Ipecifica  gravità  accrefeiuta  anche 
fino  a 22000. 

Difciolco  quello  metallo  nell’  Ac- 
qua regia,  e precipitato  collo  Sta- 
gno, o con  una  foluzione  di  Sta- 
gno , non  fomminiftra  punto  di 
porpora  Minerale  , o di  precipi- 
tato d’Oro  di  Caflius  ( vegganfi  i 
Libri  di  Chimica.)  Salvo  quelle 
la  Platina  ha  le  fteire  qualità 
deir  Oro  , ma  dante  all’  edere 
refrattària  al  Fuoco,  nonpuòtrat- 
tarfi  pure  nella  Coppella,  nè  coll’ 
Antimonio , perchè  prima  che  fia 
refa  affatto  pura,  fi  raffredda,  di- 
venta dura , e ritiene  Tempre  qual- 
che porzione  delli  metalli  aggiunti- 
V vi. 
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vì:  Qu\  in  E uropa  ci  arriva  fo- 
lli Jamente  nel  Tuo  flato  nativo  in 
grani  piccioli  , irregolari  , c ru- 
. ^ vidi  , ed  è tuttavia  incerto  fe  fl 
ritrovi  naturalmente  mineraliz- 
iy  zata.  La  Platina  viene  in  Euro- 
pa dal  Fiume  del  Finto  fxtuato 
nell’ America  Spagnuola. 

SEZIONE  CLXXX. 

4.  Stagno  ^ Stannum  ^ Jupiter  . Diftln- 
guefi  dagli  altri  metalli  per  i fe»- 
guenti  caratteri,  e qualità. 
a E’  di  color  bianco  tirante  più  all’  . 
azzurro,  di  quello  che  Ca  il  co- 
lore d’ Argento,  ..  < 
b Più  fufibile  di  tutt’  i metalli , e 
c II  meno  duttile,  vale  a' dire  non 
li  flende,  nè  foffre  il  Martello  co- 
me gli  altri. 

d Nel  romperli  , o nel  curvarli 
fcoppietta . 

e Ha  un  odore  fuo  proprio  da  non 
poterli  defcrivere. 

j Al  fuoco  fi  calcina  in  Ceneri  bian- 
. ’ che 


\ 
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' tlie  le  quali  riefcono  un  venticin- 
que per  cento  più  pelanti  dello 
ftelTo  metallo  . Durante  ' quella 
operazione,  pare  che  il  Flogilli- 
co  fi  confutili  in  forma  di  pic- 
ciole  fcintille  tra  le  ceneri  , o 
la  calce. 

g Quella  Calce  c molto  relrattaria  ^ 
ma  puolli  però  con  forte  calore 
ridurre  a un  Vetro  del  color  di 
Relìna  dura;  inoltre  quella  calce 
s’  incorpora  nelle  compofizìoni  dt| 
Vetro,  e la  con  effe  uno  Smalto 
bianco^ 

i Sì  unifce  con  tutti  i metalli  ^ e 
femimetalli  ,•  ma  ne  li  rende  af- 
fai fragili^  eccetto  il  Piombo ^ il 
JBilmtìto,  e Io  Zinco. 

i Si  Si  ammfligama  facilmente  col 
Mercurio. 

Ji  Viene  difcioltd  nell'  Acqua  Re- 
gis,  nello  Spirito  di  SalMàrìno, 
c nell’  àcido  vitriolico  ^ ma  nell' 
àcido  nitrolò , viene  foltanto  ri- 
dotto in  una  polvere  bianca.  An- 
che gli'  acidi  vegetabili  , ì Sapo- 
V * ni. 


ni,  «<1  i puri  Sali  alcalini  Io  cof^ 
rodono  a ^oco  a poco. 

I La  Ina  fpecifica  gravità  fta  a quel^ 
la  deir  acqua  : : 7400  : looo  , 
ovvero::  73 ai-  *°®°* 
m Difciolco  nell’  Acqua  regìa  , 

( che  per  tal  uopo  dee  edere 
comporta  da  parti  uguali  di  fpi- 
rito  di  Nitro,  e di  Sai  marino  ) 
rinforza  il  colore  della  Coccini- 
^ glia,  c lo  rende  più  carico,  fen- 
.za  la  qual  foluzione  la  tintura  di 
Cocciniglia  riufcirebbe  violetta. 

SEZIONE  CLXXXI. 

Lo' Stagno  non  fi  trova  naturalmen- 
te in  terra  fe  non  che 
I.  In  forma  di  Calce  , st^nnum  Calci- 
forme . 

A Indurato  , o vetrificato  , Indura* 
tum, 

Mefchiato  con  un  po*  di  Calce  di 
Arfenico,  Minerà  danni  vitrea  Mr- 
fenicaiis . 

4 Min.  di  Stagno  folida  d^  incerta 

figu- 
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figura , pietra  di  Stagno  . Raffo* 
tiiìglia  qiiefta  alla  Granata  bru. 
na  nericcia,  ma  è molto  piu  pc- 
fante  ^ c fu  creduta  nelle  Min. 
Inglefi  come  pietra  non  conte-  , 
nente  metallo,  fino  a non  molti 
anni  fa,  che  fi  è poi  cominciato 
a fonderla  con  gran  profitto . 
h Criftallizzato  Cri/iallifatum , Granì 
dì  Stagno.  Somiglia  alle  granate 
di  sferica,  e poligona  figura , ma 
pare  più  ontuola  nella  fua  fupet- 
ficle. 

I.  In  granì  maggiori , e 
X.  In  grani  più  pìccoli. 

SEZIONE  CLXXXIX, 

X.  Stagno  mefchiato  con  calce  di  Fef-- 
ro.  Sezione  70, 

mefchiato  colla  Manga- 
nefe,  Sezione  117. 

mineralizzato  collo  zol- 
fo, Ferro,  Piombo  nero  , Sezio- 
ne 151^ 


4 


jio 


SEZIONE  CLXXXIIJ, 

Offervazioni  fulh  Stagno. 

Da  alcuni  fu  afTcrito  , che  Io  Sfij- 
gno  trovavau  nativo  in  Terra  , 
quanto  a me  infieme  con  molti  altri 
ne  dubito  adai  , non  avendo  potuto 
mai  vederne  un  folo  faggio  , che  dir 
fi  po:efIe  veramente  nativo  . Egli  è 
però  da  oHervarfi  che  lo  Stagno  ven» 
ga  ad  effere  tanto  raro,  c da  nop  tro- 
varfenc  in  copia,  epuro  in  altri  luo- 
ghi d'  Europa  le  non  che  in  Inghil- 
terra, e in  Salfonia.  Vuolfi  anche  av- 
vertire, che  le  la  Min,  lìa  profittevo- 
le , c da  lavorarli  con  qualche  van- 
taggio ha  da  elfere  in  forma  di  calce 
indurata,  corrifpondente  a que'  Vetri 
preparati  con  calci  metalliche  ne’  no- 
flri  claboratoj  : Per  la  qual  cofa  s\ 
rilpetto  alla  fomiglianza  , cerne  anco 
per  le  cognizioni  cheliippongo  ne’Lct- 
tori  di  quello  Saggio  Mineralogico,  io 
ini  fono  fervico  della  voce  calce , in- 

4;en- 
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tendendo  con  un  tal  vocabolo  quel^ 

10  , che  i Chimici  chiamano  Crocus  , 
o terra  metalloium  pblogi/ìico  privata» 

Lo  (lagno  deve  eflfere  mineralizza* 
to  collo  zolfo  nel  Piombo  nero  , ma 

11  punto  (là  , fe  cosi  fofle  avvenuto 
non  eflcndovi  ferro? 

Quello  compofto,  o Piombo  nero  , 
'e  molt’  altri  in  cui  il  Ferro,  e lo  Sta- 
gno fono  uniti  , non  fi  poflono  facil* 
mente  efaminare  colli  ordinari  meto- 
di di  Docimaftica  , ma  in  qualche  tem- 
po forfè  fi  troveranno  proceffi  più  fa- 
cili per  trattare  tali  materie. 

SEZIONE  CLXXXIV. 


5,  Piombo,  Plumhum^  faturnus.  E(To  è 
a Di  color  bianco  tirante  all’azzur- 
ro, quando  fia  (pezzato  di  frefco  ; 
ma  predo  fi  appanna,  e s’infudU 
eia  all’  Aria. 

b E’ molto  pelante, /cioè  dà  all’ Ac- 
qua: : ir,  325:1000. 
c E’  il  più  tenero  dopo  l’Oro,  ma 
V 4 non 


non  ha  gran  tenacità  j e non  h 
punto  fonoro. 

'd  Si  calcina  con  molta  facilità  , e . i 
con  una  certa  arte  nel  maneggia- 
re i gradi  del  Fuoco,  la  fua  cal- 
ce diventa  bianca,  gialla  c rofla 
• Cotefta  calce  fi  fonde  piu  facil- 
mente d’  ogni  altra  metallica  in 
un  Vetro  che  poi  diventa  di  co- 
lore giallo  e femitrafparente.  Qiie- 

. fio  vetro  riduce  a fquagliarfi  gli 
altri  corpi , ed  i Metalli  imper- 
fetti inficrae  con  fé  fleflo.  ' , 

/ Difciogliefi  ; 

1.  Nello  fpirito  di  Nitro.  ^ j 

2.  In  un  slavato  Olio  di  Vitriolo  per  1 

via  di  digellione.  I 

5.  Nell*  acido  vegetabile.  | 

4.  Nelle  foluzioni  alcaline,  e J 

5.  Nelli  01  j efprefn  si  in  forma  di  ? 

Metallo  , come  in  forma  di  cal. 

ce. 

g Comunica  un  fapore  fdolcinato  a 
tutte  le  foluzioni. 

b Si  ammalgama  col  Mercurio. 

i Fa  lo  fleflo  con  lo  fpirito  di  Sai 

Ma-  ' 
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• Marino  come  1’  Argento;  e quin- 
di viene  prodotto  un  faturrms  Cor- 
iteus. 

k Non  fi  può  unire  col  ferro  , cl- 
fendo  aggiunto  folo  nel  fuoco; 

/ Penetra  la  Coppella,  il  che  vuol 
dire  che  il  fuo  vetro  entra  in 
certi  corpi  porofi , Ipogli  di  flo- 
giUico , e di  fali  alcalini . 
m Si  fonde  al  fuoco  «prima 

roflb  infocato  quafi  colla  ftcffa 
prontezza  dello  ftagno*  ^ 
n La  fua  calce,  o vetro,  può  effe- 
re  ricondotta  allo  ftato  metallico 
coir  ajuto  della  Totaffe, 


SEZIONE  CLXXXV. 


II  Piombo  fi  ritrova 
A In  forma  di  calce  , Min»  plumbt 

caìciformis . 

I.  Pur^  Min»  PI.  calcif.  pura, 
a Friabile , ocra  di  piombo , Certtjfa 
nativa  fi  ha  in  Kriftiersbergct 
della  Prov.  di  Weftmanland  ful- 

la 


^ 

la  fuperficic  della  .Min.  di  Piom- 
bo de’  Pentolai.  y 

h Indurato,  o Min. Spatola  di  piom- 
bo, Spatum  Plumbi, 
i:  Radiata  , o fibrofa  i 
a Bianca  da  Mendip»HilIs  in  In* 
ghiltcrra . 

2.]  Criftallizzata  di  figura  prifmati- 
ca.  . ' 

a Bianca  da  Norrgrufra  in  Weftr 
manland. 

h Gialliccia  verde  da  Zchopau  in 
Saflbnia, 

SEZIONE  CLXXXVI. 

2.  Mefchiata  , Min.  PI,  caìcif.  Mixta, 
a Colla  Calce  di  arfenico  , Spato 
di  piombo  arfenicale. 

I.  Indurata. 

a Bianca  . Io  ho  fatto  il  faggio  di 
una  tal  Min.  proveniente  da  non 
fo  qual  luogo  di  Germania,  e ho 
veduto  che  nulla  di  Piombo  me- 
tallico fonder  fi  poteva  da  effa 
coir  aiuto  del  Cannello  , come 

fe 
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fé  ne  può  trarre  dagli  altri  Spai 
• ji  di  Piombo  , ma  fonder  fi  dee 
in  un  crogiuolo  , e in  tal  modo 
fj  è ridotta,  e trovata  in  grani  , 
difperfi  nel  piombo  quella  parte 
di  arlenipo  , che  durante  i’  cf- 
perimento  non  fi  era  dileguata  in 
fumo.  Un  altra  Min.  di  quella 
fpezie  , che  ridur  facilmente  non 
poteafi  per  mezzo  del  Cannello  , 
dopo  effere  alla  fine  fufa  , c nel 
raffreddarfi,  formavafi  prontamen- 
te in  Criftalli  poligoni  , c per 
la  maggior  parte  cfagoni  con  fu- 
perficie  rilucenti . Quella  crillalli- 
zazione  potrebbe  ella  derivare  dai 
fali-,  i quali  non  operano  , come 
fi  dice  , in  quello  modo  le  non 
che  quando  lonodifciolti  nell  Ac- 

qua  ? . tr 

h Con  una  terra  Calcaria  (<*)• 

di  Sezione  37.  SE- 

( a ) Le  fopraccennate  Min.  fono  ricche  di 
piombo  , e facili  ad  effere  faggiate  , imperocché 
la  maggior  parte  di  effe  rifcaldate  a poco  a 
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SEZIONE  CLXXXVII.  • 

% J 

E Mineralizzato  j Plambum  AlineraltA 
r fatum. 

- I.  Col  folo  Zolfo  , TI.  Sulpbure  mine»  ' 
• . ralifatum  Bley-glanz  de’  Tedefchi . 

4 Min.  di  piombo  granita  a guifa 
di  acciaio  dalle  Min;  di  Helle-  ' 

forf. 


òoffono  ridurfi  a dfare  il  F'iombo  col  fofo  Cannel- 
lo,-  e ponendole  m un  pezzo  di  Carbone  f ) La 
piombo  in  quefte  Min  è ftata  fwfe  pri- 
ma difaoita  dal  zolfo  , è dall’  arfemco  ed  ha 
pot  prefo  quella  forma  , all’  orchè  si  rimò  che  l' 
altro  fi  fono  confumati  , e feparati  da  eda  ao- 
punto  come  yedefi  fucceJere  nel  caJcinamento 
delle  ricche  Min.  di  piombo,  o di  que'RegoIi  eh» 
uii  tal  metallo  contengono  . Lo  ftelTo  vw/fimill 
mente  addiviene  cogli  altri  metalli,  onde  Je  loro 
Min.  prefentandofi  folto  1’ afpetto  di  calce  fpef. 
Sfe  'c'^^  po’  ‘Ji  zolfo  e in  particolai-e  pii  di 

A-r\  ? a-  '«  miniatura y 

diro  così  di  molte  Min.  col  mezzo  di  un  Can 

nello,  e di  una  candela  accefa  , di  un  pezzo  di 
carbone  , e con  alcuni  Audi  , vedralli  nel  tratta- 
to  del  Signor  Von-Engellron  full'  Elaboratorio  da 

de!  Nohrf  Au"tS  *'  Mineralogico 
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fors  nella  Prov.  di  VVeftmani 
land. 

h Raggiata,  o Min.  dì  piombo  an- 
timoniata. 

€ Teflellata,  o Min.  di  piombo  de’ 
pentolai  . A Villaco  negli  Stati 
Auftriacì  mi  viene  detto  elTervi 
■una  Min.  dì  piombo  da  pentolai, 
non  contenente  la  menoma  por- 
zione di  Argento,  j 

SEZIONE  CLXXXVIII, 

. Con  Argento , e Zolfo  , TI . uérgerit 
io  juìpb^rato  mineralifatutn . Galena, 
detta  anco  Bley.glaaz  da’  Tede- 
schi . 

4 Granita  a modo  di  Acciaio  dalle 
Min.  di  Salberg  , e di  Hellefors 
nella  VVeftmanland,  e in  Doro- 
thea  Min.  dell’  Hartz  in  Germa- 
nia. 

^ Con  picciole  fquamme  da  Sai» 
berg  , e colà  chiamata  partico- 
larmente Blilchvveit. 

e Con  grana  fina  d^lmedefimoluogp. 

d Di 


I 


5iS  ^ 

d Dì  una  minuta  cubica,  bruttu- 
ra, e 

e Di  cubi  grofli  . Cotcfte  due  va- 
rietà trovanfi  irf  tutte  le  Min.  d* 
j Argento  Svezzcfi. 

/ Criftallizzata  da  Gislof  nella  Sci- 
nia  (a)^ 

. . ' • 

• * . -,  . 

■ ' • SÉ- 

< 

( a ) Le  Min.  granite  a foggia  di  Àcciajo,  e 
le  fquammofe  fono  in  apparenza  fcure,  e fofche, 
e le  loro  particelle  non  hanno  alcuna  angolar  fi- 
gura determinata  , quindi  in  Svezzefe  comune- 
ment«  chiamanfi  B/y/cbivveif  ,•  all’  oppofto-  delle 
Cubiche  dette  BManz  , ma  fecondo'  me  le  Min.' 
denominar  , e dilfinguere  fi  debbono  una  dall'  al- 
tra per  i metalli  in  effe  contenuti  . Neffim'' altra 
Min.  chiamar  dovrebbefi  Bljfchvvetf  fe  non  che 
quella  fola  avente  piombo  , e zolfo.'  La  maggjjor 
parte  dell’  altre  dette  BljgUnz  contengono  argen-- 
to  fino  a ventiquattro  once  per  joo  , della  quaf 
cofa  abbiamo  efemp)-  nelle  Min.  di  Salberg  , do- 
ve fi  è rimarcato  , che  le  cubiche*  grofie  fono  ge- 
neralmente le  pii  ricche  d’  Argento  tutto  al  con- 
trario di  ciò  che  leggelì  negli  Autori  ,,  e la  ra- 
gione dì  ciò  potrebbe  elTere , che  facendone  i fag- 
gi di  quelle  due  differenti  Min.  fi  abbia  fcelto 
quella  a cubi  groffi  più  pura  , e feparata  dalla 
pietra',  di  quello  che  le  altre  cubiche  di  telfitura 
fina. 
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SEZIONE  CLXXXIX. 


3.  Con  Ferro  , Argento  , e Zolfo  ; 

Pi.  Ferro  ^Argento  j'ulpburato  mine- 
ralifatum . Trovali  . 
a Di  grana  lina. 
b Di  Cubi  minuti  * 
c Di  Cubi  grofli  . Cotefte  li  hanno 
in  VVefierJìlfuerberget  in  VVcft- 
manland  . Vetrificata  che  lia  la 
Min. 

I.  Dà  una  Scoria  nera,  laddovve  le 
precedenti  ne  danno  una  gialla  , 
perchè  non  contengono  punto  di 
ferro . 

SEZIONE  CXC. 

4.  Con  Antim. , Argento , c Zolfo 

PI.  antim.  ó*  uérgcnto  [uìpburafo  mi- 
neraìifatum.  Min.  di  piombo  rag- 
giata, o ancimoniata.  Quella  ha 
il  colore  della  Blyglanz  , ma  è di 
llruttura  radiata-  Ve  ne  ha. 
a Con  raggi,  o fibre  fottili. 

b E con 


I 
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i E con  raggi  , o fibre  groffe  . Si 
fcava  in  Maklos  Schackc  , ed  a 
Fierde-Bottn  nelle  Min.  di  Sal- 
berg  in  VVeftmanlànd.  Il  Piom« 
bo  in  quefta  Min.  impedifce  che 
fi  poffa  con  profitto  eftrarre  TAn^ 
timonio,  e vicendevolmente  l’An- 
timonio impedifce  aliai  , che  fi 
eftragga  1’  Argento. 

SEZIONE  CXCI. 

Ojfervazioni  fui  le  Min.  di  T lombo  . 

Io  non  ho  mai  veduto  piombo  na- 
tivo, e quanto  è flato  detto  fu  que- 
llo propofito  va  foggetto  a notabili 
refltizioni  . Le  Min.  di  piombo  de’ 
pentolai , che  diconfi  non  avere  pun- 
to di  argento  fono  molto  rare  , nien- 
tedimeno fpefie  volte  trovanfi  così  po- 
vere di  argento , che  non  mette  con- 
to l’eftrarlo.  Cotefte,  eflendo  fpoglie 
di  miflura  di  pietra,  vengono  adope- 
rate, fenza  averle  prima  fufe  ad.  in- 
vetriare le  comuni  floviglie  di  terra  , 

c fe 
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e fe  ne  fa  un  gran  commercio  cfi  ef- 
fe nel  mediterraneo  , craipoitandole 
dalle  Min.  di  piombo  di  Francia  , e 
di  Sardegna. 

SEZIONE  CXCIL 

Rame,  Cuprum,  Venus  ^s,  Quella 
metallo  è 
9 di  colore  rolTo. 

b La  gravità  fpecifica  del  rame 
del  Giappone  viene  elprefTa  col 
numero  9000,,  e la  "gravità  del- 
lo Svezzefe  con'  8784.  , ovvero 
884,3:  lOOO. 
c E’  tenero,  e duttile. 
d La  calce  di  rame  fendo  difciol- 
ta  dagli  acidi  diventa  verde  , e 
. , dagli  alcali  azzura. 

e vSi  calcina  facilmente  al  fuoco  in 
i una  materia  azzurro  - nerriccia  , 
da  quale  macinata  in  polvere  fina 
„ diventa  roda;  mifla  e fufa  con 
vetro,  lo  tinge  primieramente  di 
, colore  roflicio  bruno  e appreflò  in 
. V . X un 


<•8?  iJi  =8^ 

«h  verde  trafparente , o color  di 
verde  mare. 

/ Difciogliefi  in  tutti  gli  acidi,  va- 
le a dire  nell’  acido  vetriolico  , 
nel  marino , nel  vegetabile  e fi- 
milmcnte  in  tutte  le  foluzioni  al- 
caline. La  ruggine,  e l’appanna- 
mento  che  prende  all’  aria  . ( ef- 
fetto della  prima  foluzione  ) di- 
pende molto  da  poco  acido  vi- 
triolico  rimafto  nel  rame  nell* 
5tto  del  raffinarlo.  Coteftometal- 

10  fi  Icioglie  piu  facilmente  emen- 
do in  forma  di  calce  , che  in 
i flato  metallico,  fegnatamentc  ne. 
gli  acidi  del  vitriolo  , del  Sale 
marino,  c del  vegetabile. 

g li  vitriolo  di  rame  è di  colore 
carico  , ma  1’  acido  vegetabile 
fa  col  rame  un  Sai  verde,  o fia 

11  verde  rarne^ 

b Puoffi  precipitare  nelle  foluzioni 
in  fiato  metallico,  c tal’  è l’ ori- 
gine del  rame  precipitato  dalle 
l^in.  detto  Zitmnt  copper, 

i Non  fi  ammalgama  facilmente  col 

jncr« 
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iTtercurìo , ma  vi  fi  richiede  per- 
ciò con  una  triturazione  affai  for- 
te , o la  miftura  dell’  acido  nU 
trofo . 

A Diviene  giallo  mefehiato  che  fia 
collo  zinco  , che  lo  attrae  forte- 
mente, e forma  1’  Ottone  , c il 
Pinchbeck  ec. 

/ Viene  con  facilità  difcolto  dal  ve- 
tro di  piombo  , il  qual  vetro  di- 
venta verde . 

m Quello  metallo  cflendo  efpofto  al 
fuoco  dà  un  colore  verde  alla 
fiamma  nell’  atto  che  comincia  a 
fonderli,  c continua  a fare  lollel- 
fo  anche  dopo  lenza  perdere  par- 
te confidcrabile  del  (uo  pefo. 

n Ricerca  un  grado  di  calore  affai 
gagliardo  prima  di  fquagliarfi  , 
ma  non  tanto  come  ne  richiede 
il  ferro. 


X X SE- 
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SEZIONE  CXCIII. 

Ritrovafi  il  rame. 

A Nacivo,  o informa  metallica C«i- 
ptuf»  Hativam . 

1.  Solulo  fi  ha  nelle  Min.  di  ferro 
di  Hdslekulla  nella  Prov.  di  Ne- 
j4ke  , cd  a Sunnerskog  nella  Proy. 
diSmoland,  come  anco  nella  Ca- 
rdia Rulla  , ed  in  altri  luoghi 
della  Terra. 

a.  Friabile,  in  forma  di  piccioli  gra- 
ni , e un  poco  coerenti  , Cuprum 
nitivurn  particulis  conglomtratis  di- 
jiinBis . Precipitato,  o Zimcnt  Cop- 
per.  Si  trova  a Riddarshyttan  in 
Weftnianland  , ed  a Fahlum  ini 
Dalarne,  cd  in  Ungheria,  E’  fla- 
to offervato , che  s\  le  ^in.  ve- 
trofe  di  rame  , come  quelle  di 
argento  eflendo  precipitate  dall’ 
acqua  diventano  friabili  , e gra- 
nulate, ma  poi  col  progreflb  del 
tempo  fi  fanno  iolide,  e duttili  , 
quindi  fi  può  finire  ladifputa  in- 
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fotta  fulla  diftìnzione  tra  il  ra- 
me nativo,  e il  precipitato y tan- 
to piu  che  il  rame  nativo  ap- 
pena troverafTì  in  altri  fiti,  c in 
altre  forti  di  pietre,  che  in  quel- 
la dove  il  Zitneììt , o le  acque  vi- 
trioliche  fono  pallate,  e hanno 
fatto  dimora,  ancorché  poi  le  fen- 
diture per  le  quali  T acqua  pal- 
sò  , polTmo  elTere  Hate  riempite 
da  una  materia  pictrofa. 

SEZIONE  CXCIV. 

B In  forma  di  calce  , M».  Cuori 
Cakiformis . 

1.  Pura,  Min.  Cup.  C»htf.  pura  4 
a Sciolta,  e friabile  , Ochra  Voitris . 

1.  Azmra  Citruleum  moniamm.  Di  ra- 
do s’  incontra  interamente  libero 
da  qualche  materia  calcaria. 

2.  Verde  , Viride  Montanum  . Sf  I un 

colore  che  1’  altro  dipendono 
dalli  meftrui  raddolciti  , o levati 
via.. 

3.  Rolla  j quella  è una  efflorefcenza 

X 3 del- 
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della  ^in.  di  rame  vitrea  • Si 
ha  nella  Prov.  di  Dal  , ed  iti 
Oftanberg  nella  Prov,  di  Dalar- 
ne . 

SEZIONE  CXCV. 

Indurata,  Min.  di  rame  vetrofa 
Rofla  Ali  fi.  cup.  ctlcif.  pura , ó|  itir 
durata  colore  rubro*  Coteila  alcune 
volte  p tanto  rofla  come  la  ce- 
ra lacca  da  flgillare  , ed  alcune 
altre  di  colore  bruno  di  fegato . 
Si  ha  in  Sandbacken,  a Norberg 
di  VVeflmanland  , in  Ordal  di 
Norvegia,  nella  Siberia,  c in  Sve- 
zia di  Germania  . Efla  ritrovali 
fempre  infieme  col  rame  nativo, 
c pare  che  fia  lo  fleflb  rame  , 
il  quale  abbia  perduto  il  fuo  flo- 
gifto  per  via  di  efflorefeenza  , c 
fiali  cangiato  in  quella  forma  , 
Si  ritrova  anche  col  rame  uni- 
to allo  zolfo,  e comrouncmente, 
febbene  con  poca  proprietà  , diceli 
Min.  vitrea  di  rame . 
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SEZIONE  CXCVI. 

1,  Mifta,  Min.  Cup.  calcif.  impura, 

a Sciolta  , o friabile  , Ocbra  Vemris 
jriabitis  mpurg, 

1.  Melchiata  con  materia  calcaria 
Ocbra  yentxis  terra  Calcarea  mixta  , 
Caruleum  montanum.  In  quedo  da- 
to il  più  delle  volte  viene  trova- 
to  r azzurro  di  montagna  . Fer- 
menta nello  fcioglierfi  nell’  acqaa 
folte.  Vedi  Sezione  34. 

2.  Mifta  con  ferro  , nera.  E’  la  de- 

compofizione  defla  Min.  di  ra- 
me di  Fahlun.  Vedi  Sez.  198.  a 

h Indurata,  Min.  Cup,  calciformis  im- 
pura  indurata  , 

1.  Mi  da  con  Gcflb  di  color  verde  . 
Si  ha  a Ordal  Norvegia  j e la 
fi  dice  Maiacbites, 

2.  Mida  con  Quarzo..  Roda  daSun- 
nerskog  nella  Prov.  di  Smoland  « 
Sezione  B 

3.  Mida  con  pietra  calcaria.  Azzur* 
ra  . Quedo  è il  LapU  armenus  fe- 

X 4 con- 
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tondo  le  relazioni  dateci  dagli 
Autori. 

SEZIONE  CXCVII. 

I 

C Difciolto,  e Mineralizzato,  C«- 
frum  Mimralijatum . 

. Con  folo  zolfo  , Cuprum  fuìpbure 
mincralifatum  . Min.  di  rame  gri- 
gia e impropriamente  Min.  di 
lame  vetrofa. 

a Solida  lenza  determinata  ftruttu- 
ra.  Min.  Cup  fulphurata , lolida  , 
testura  indeterminata  . Qiiefta  è 
molto  tenera,  fiechè  può  tagliarli 
col  coltello  con  la  facilità  ftelTa  , 
con  cui  fi  taglia  il  piombo  nero, 
o la  matita. 

b h cubi  piccioli,  Min.Cupri  fulpbu- 
rata  ttffuiis  confìans  minoribus  sì  1’ 
r una  , che  1’  altra  fi  hanno  in 
Sunnerskog-in  Smoland  , dove  1’ 
ultima  di  quefte  trovali  decom- 
pofta  , o confumata  , e cangiata 
in  un  verde  di  montagna  carico. 
Vedi  Sezione  194.  i 

SE- 
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SEZIONE'CXCVIII. 

2.  Con  Ferro  , e Zolfo  , Min,  Cup, 
pyritacea  . Min.  dì  rame  gialla  , 
Marchefetta  di  rame  , Tyrites 
Cupri . Varia  s\  rifpett»  al  colo- 
re ^ come  altresì  per  la  porzione 
de’ metalli  contenuti  ex.  gr. 

(t  Grigia- nericcia  tirante  un  pochi- 
no al  giallo,  Tyrites  Cupri  grifeus. 
Sfatta  che  fia  è di  colore  nero  , 
ed  è la  più  ricca  di  tutte  le  va- 
rietà di  quello  genere  di  Min.  di 
rame  , fomminiftrando  tra  s»  , 
o 6o  per  cento,  e fi  ha  in  Ifpa- 
.gna,  e in  Germania. 
h Rofficcia  gialla  , o di  colore  , di 
fegato  bruna  - con  intonacatura 
fuperficiale.  azzurra  , Min.  Cupri 
Lazurea.  Quella  dà  ila  50,  0 40 
per  cento  di  rame  -, - e chiamali 
communcmente  azzurra,  febbene 
fia  tanto.rolTa '.fpezzara  di' frefco 
quanto  il  più  ricco  regolo  di  ra- 
me. ...  . . ; 

c GiaU 
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c Gialliccia  verde  , Pyrites  cupri 
voviridc/tens . Efla  è la  piu  ordinai-, 
ria  nelle  parti  lettentrionali  di 
Europa,  e rifpetto  alla  Tua  tedi* 
tura  trovali . 

X.  Solida  e lucente  da  Oftanbergnel» 

' la-Prov.  di  Dalarne. 

2.  Granita  a foggia  d’Acciajo  di  tef- 
firura  folca  dallo  dello  luogo  , e 
da  Fahiun  in  Palarne. 

3.  Di  grana  grolTa  , e d’  ineguale  , 
e lucente  teflitura  , fi  trova  nella 
maggior  parte  delle  Min.  di  ra- 
me di  Svezia,  e di  Norvegia. 

4.  Marchefetta  di  rame  cridallizi- 
zata . 

0 Di  Cridalli  lunghi'  ottaedri  . Si 
ha  in  Hevalsvvit  nella  Prov.  di 
Dal , ed  in  Lovifargufta  di  V Veft- 
manland , e non  odante  viene 
negata  la  lua  efidenza  da  Hen» 
ckel , e da’  fuoi  legnaci . 

b Gialla  pallida  , pyrites  Cupri  pelli- 
de  Flavus.  Queda  non  puolfi  de* 
fcrivere  che  come  una  Marchelct- 
ta,  avvegnaché  un  occhio  efperi» 

mcn- 
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meritatovi  ci  troverà  qualche  dif- 
ferenza . Si  fcava  a Tunaberg 
nella  Prov.  di  Sodcrmanland  , e 
forni  fce  2i.  per  cento  di  ra- 
me . ' •“ 

Colore  di  Fegato  da  Fahiun  in 
Dalarne  dove  contiene  rame  , 
(ebbene  negli  altri  luoghi  , in 
cui  s’incontra  non  contenga  pun- 
to , nè  poco  di  Rame  ma  folo 
fia  una  Marchefetta  Marziale. 

SEZIONE  CXCIX. 

Con  Arfenico , Ferro  , c Zolfo  , 
Cup.  ferro  ét^ftnko  fulpburato  mi- 
ntralifatum . Min.  di  rame  bian- 
ca. Mi  viene  detto  che  s’  incon- 
tri nell’  Hartz  , e che  raflbmigli 
a una  Pirite  Arfenicale , ma  non 
ne  ho  mai  veduto . Nientedime- 
no la  maggior  parte  delle  Min. 
di  rame  piritacee  , come  pure  le 
marchefette  hanno  un  pò  di  ar- 
fenico , ancorché  in  cosi  poca 
quantità,  che  h può  negligere. 
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$ E Z I a N E cc. 

I 

4.  DiTciolto  dall’  acido  vitriolko  , Cup, 

acido  vitrioli  folutum:  vitrioìum  Ve' 
, neri! . Vedi  Sezione  122- 

5.  Col  Flogiftico . Min.  rame  col  car-' 

bone.  Vedi  Sezione  161. 

SEZIONE  CGI. 

Fèrro,  Ferrutriy  /Idars . Eflb  è 
a Di  colore  azzurro  nericcio,  e Iir« 
cente . 

i Diviene  duttile  col  rKcaldarlo  ro- 
vente tra,  i carboni  , ed  a forza 
di  rrvartello. 

■.  c Viene  attratto  dalla  calamita  ,• 
^ ....  anch’  ella  Min.'  di  ferro,  e lo 

, . fìelTo  metallo  render  puodì-  Ma- 
. ‘ gnetico . 

à La  (ua  gravità  fpeciHca  a quella 
deir  acqua  : : 7 ,>  645  , ovvero 
, 8000:  1000. 

t Facilmente  calcinali  in'  una  calce 

ne- 
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nera  {quammofa,  che  pifta  divie- 
ne di  colore  roflb  carico. 

/ Air  ora  quando  quella  calce  fqua- 
glialì  in  gran  quantità  colle  com- 
pofizioni  di  vetro  , dà  al  vetro 
llello  un  colore  bruno  nericcio  , 
ma  in  piccola  dofe  comunica  un 
color  verde  il  quale  fi  dilegua  , 
fe  fi  aumenta  fòrtemente  il  ca- 
lore. 

^ Viene  difciolto  da  tutt’  i Tali  , 
dall’  acqua,  ed  anco  dai  loro  va- 
pori . La  calce  di  ferro  fi  fcio- 
glie  collo  fpirito  di  fai  cpmmune, 
e coll’  acqua  regia» 
i La  calce  del  metallo  fciolto  di- 
viene gialla  , o bruna  gialliccia-, 
e in  un  certo  grado  di  calore  ri- 
torna ad  effere  rofia . , 
i La  flefla  calce  , quando  fi  preci* 
piti  dagli  acidi  coH’ajuto  dell’ al- 
cali fido  , e di  colore  verdaflro  , 
ma  fi  azzurra  , fe  venga  precipi- 
tata con  un’  alcali  unito  al  fio* 
gifljco  , nel  qual  cafo  il  flogifti- 
co  fi  accoppia  al  ferro . Cotefti 
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^ue  precipitati  perdono  il  loro 
colore  al  fuoco  , e ritornano 
bruni. 

À II  Vitriolo  di  ferro  è verde. 

J Quello  è il  metallo  più  frequen- 
te in  Natura,  ed  è a un  tempo 
Hello  il  più  utile  per  gli  ufi  del. 
la  vita,  e ciò  non  ollante  le  fue 
proprietà  fono  forfè  molto  poco 
conofciute^ 

SEZIONE  ccir. 

Il  Ferro  T incontra 

A In  forma  di  Calce  M/i.  Perri  «/- 
ciformis  pura . 

1.  Pura 

0 Sciolta,  c friabile.  Min.  Ferri  caU 
cif.  pur»  friabilis . Ocra  marziale  ^ 

- Min,  Otbrateà . 

h Polverofa  , Ocbra  ferri , ordinaria- 
mente fi  ha  di  colore  giallo  , o 
rollo,  ed  è ferro  Iciolto  dalf  Aci- 
do vecriolico  . 

1.  Concreta  , Min.  Paludofa . 

é In  forma  di  Palle  porofe. 

b In 
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h In  Palle  pih  folide. 
c In  piccioli  pezzetti  piatti  , forni- 
glìaoti,  a focaccie,  o a monete. 
d In  piccioli  grani. 

< In  pezzi  grò  (fi  d'  incerta  figura  . 
Tutte  queile  Min.  fono  di  colore 
bruno  nericcio,  o di  bruno  chia- 
ro, e fi  trovano  ne  Laghi  della 
Prov.  di  Smoland,  e nelle  Palla- 
di,  a Fiellryggen  Giogaja,  o ca- 
tena di  montagne  , la  quale  di- 
vide la  Svezia  dalla  Norvegia. 

SEZIONE  CCIIL 

B Indurata  , Min.  ferri  calcif.  pura 
indurata . Pietra  Ematite  Hamatites . 
X.  Di  colore  di  ferro  , Hamotiaes  ca- 
rulefcens  . Cotefta  ha  un  colore 
azzurro  grigio,  non  viene  attrat- 
ta dalla  calamita,  e macinata  dà 
una  polvere  rofla,  e riefee  dura. 
a Solida  e di  apparenza  fofca  cfien- 
do  fpezzata. 

i Cubica  , e lucente  efiendo  {pez- 
zata. 

f Fi- 
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c Fibre  fa. 

d Scagliofa,  VEifenman  de’Tcdefchi. 
Quefta  Min.  per  la  fua  ftruteura 
pare  il  più  delle  volte  micacea  , 
quantunque  le  fquamme  vanno 
attraverfo  gli  ftrati  della  pietra  , 
e ritrovali  aNorberne  nella  Prov. 
di  Dalarnc , ed  a Kekaklitt  nella 
Prov,  di  Helfingland. 

1.  Nera  da  Gellebcck  in  Norvegia. 

2.  Grigia  tirante  all’  azzurro  da  Re- 
ka  Klitt  . Air  ora  che  quefta 
s’  incontra  infieme  colia  marche- 
fetta,  come  a Sandfvvar  in  Nor- 
vegia , viene  non  folamente  at- 
tratta dalla  calamita  , ma  ella 
pure  è in  effetto  una  vera  cala- 
mita. Vedi  Sezione  21 1. 

e Criftallizzata . 

1.  Criftalli  ottaedri . 

a.  In  Poliedri. 

g.  In  forma  cellulare  da  Mofsgrufran 
a Norberg  in  Weftmanland . Co- 
tefte  varietà  fono  le  più  comuni 
in  Svezia , e molto  di  rado  lono 
melcolate  colla  raarebefetta  , o 

con 
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con  qualche  altra  materia  etero- 
genea, eccetto  che  i loro  feni  in 
cui  tono  contenute.  Vuolfi  offer- 
vare,  che  all’  ora  quando  quelle 
Min.  fi  trovano  infieme  colla 
Marchefetta,  le  particelle  più  vi- 
cine ad  e (Ta  vengono  attratte  dal- 
la calamita  , ancorché  fornifcano 
una  polvere  roda,  o rolliccia  bru- 
na rairomigliante  a quella  delle 
Min.  , che  non  fono  tirate  dalla 
calamita.  Egli  è anco  da  rimar- 
carfi , che  contengono  un  poco  di 
Zolfo  , fe  danno  in  un  feno  di  ' 
pietra  calcaria  , il  che  di  rado 
addiviene  in  Svezia  , ma  pure 
ne  ho  veduto  un  folo  efempio  a 
Billfio  nella  Prov.  di  Dalarne  , 
Sezione  213» 

SEZIONE  CCIV. 

z.  Ematite,  nericcia  bruna  , Htematites 
nigrefeens  in  Inglefe  Kydneyore  - 
Quefia  dà  una  polvere  roda  , o 
bruna  macinata  che  da , è mol- 
Y to 
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to  dura , e viene  attratta  dalla 
Calamita. 

^ Solida  di  ftruttura  vetrofa  àsiVVe' 
jicrfilfvttbcrgtt  in  Weftmanland. 
h Raggiata, 
c Cri  (lai  lizzata. 

,1.  In  forma  di  Coni  , dalla  Siberia, 
z.  In  forma  di  palle  concentriche 
con  la  fuperficie  a faccette  . Co- 
tcfte  fono  affai  frequenti  in  Ger- 
mania, ma  molto  rare  in  Svezia. 

SEZIONE  CCV. 

3.  Ematite  rolTa,  Hamatites  ruber. 
a Solida,  e folca  nella  fua  teflìtura 
daWeftcrfilfverberget  iuVeftman- 
land. 

h Squammofa,  1'  Eiftnman  de’  Tede- 
(chi . Ordinariamente  s’  incontra 
colla  Mica  di  Ferro  di  colore  di 
Ferro  della  Sezione  203.  (i  d)  , 
e imbratta  le  mani  toccandola, 
c Cridallizzata. 

i.  In  isfere  concentriche  con  fuper- 
ficie a facette. 

SE- 
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SEZIONE  CCVI. 

4.  Ematite  gialla  $ Hamatites  jiavits, 
a Solida. 

b Fibrofa  da  Lammerhof  in  Boe- 
mia (4). 

S EZIONE  CCVII. 

a.  Ferro  in  forma  di  calce  mefchia- 
ta  con  cofe  eterogenee,  Min.  fer- 
ri  tslcif.  beferogeneis  mxta. 

« Con  terra  calcaria  , Min.  di  fer- 
ro bianca  fpatofaé  Stablfìein  de’Te- 
defchi.  Vedi  Sezione  30. 
h Con  terra  filicea  , Diafpro  mar- 
ziale ^..0  Sinopia.  Vedi  Sez.óf. 
c Con  una  terra  di  Granata  . Gra- 
nata, e Bafalte  Sezione  69. 

’d  Conterrà  argillofa.  Bolo  Sez.  85. 

Y z c Con 

( a ) Le  varietà  de*  colori  nell’  Ematite  fono 
appunto  quelle  che  fi  fanno  nelle  calci  di  ferro 
con  i meftrui  fecchi , o liquidi  efponendole  a va- 
ri gradi  di  Fuoco. 
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e Con  terra  micacea,  mica  della  Se* 
zione  95* 

/ Con  Manganefe  della  Sez.  xi5« 

SE2ÌIONE  covili. 

g Con  un  Alcali,  e con^ Flogiftico , 
Citìtc  martialis  pbhgi/iico  junBa  ó* 
,ytìcali  precipitata  , Terra  Marziale 
azzurra . Azzurro  nativo  raiTomi- 
gliatice  a quello  di  PtufCa. 

I.  Sciolca,  e in  polvere;  s’  incontra 
tra  la  Torba  nelle  pianure  della 
Scania  , come  a VVeifpenfels  di 
SalTonia,  e in  Norrlandem  in  Nor- 
vegia ec. 

SEZION  E CCIX. 

b Con  terra  incognita  , --la  quale  s* 
indura  nell’  v^^cqua  Calx  .Mattis 
terra  incognita  Acqua  indurefcente 
mixta  , Cementum, 

. Sciolta  , e granulata  ; terrà  Poz- 
zolana da  Napoli  , e da  Civita 
Vecchia . Quella  è dì  colore  rof- 

fic- 
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ficcio  bruno  , ricca  di  Ferrai  , e 
affai  fufibile. 

X,  Indurata  i Cementum  induratum  da 
Colonia.  Coteflo  viene  ad  effere 
di' colore  giallo  . bianchiccio , rac- 

• chiuda  in  sè- molto  ferro,  ed  ha 
le  qualità  fteffe  del  primo  vale  a 
dire  d’  indurarli  ben  tollo  nell’ 
acqua'  mefcolato  collo  Smalto  . 
Tal  proprietà  non  fi  può  dedurre 

* dal  folo  Ferro  , ma  piuttofto  da 
qualche  particolar  modificazione 
di  eflo  Ferro  prodotta  da  caufe 

•'  ' accidentali,  ftante  che  coteffeva- 
rietà  di  rado  s"  incontrano  in  al* 
tri-fiti , fuori  che  in  quelli  , do- 
' ■ 've  vi  fono  flati  VolcaHi,  o nelle 

loro  vicinanze.  • 

S E Z 1 O N E CCX. 

Calce  di  Ferro  unita  con  altra  ter- 
ra ilicognita  , Ferrum  calci/-  terra 
quadam  incognita  intime  mixtum  , 
Fungffen  degli  Svezzefi  . Queffa 
Min,  f^bene  impropriamente  , 

ó Y 3 di- 


dicefi  bianchi  grani  di  Stagno  ; 
Vedi  Sezione  i8i.  raffomiglia 
alla  Granata  della  Sezione  69,  , 
ed  ai  grani  di  Stagno , è quafi 
pefante  come  lo  Stagno  puro  , 
molto  refrattaria  al  Fuoco  , e 
fommamcnte  ^ difficile  da  ridurli 
a metallo.  Ciò  non  ottante  vi  li 
è cllratto  ferro  in  quantità  mag- 
giore  del  trenta  per  cento  . Di- 
' fciogliefi  con  gran  difficoltà  col 
mezzo  del  Borace,  e de’Sali  Al- 
calini , ma  fquagliafi  di  leggieri 
col  Sale  Microfcomico,  dando  una 
Teoria  nera  , e quindi  quefto  ul- 
timo Sale  adoperar  decfi  negli 
elperimenti  da  farli  fopra  quella 
Pietra,  Si  ritrova  1 

I,  Solida,  c con  grana  fina 
0 Rolficcia,.o  color  di  carne*  ^ 
t Gialla  da  Rìddarshyttan  nella  Prov. 
di  VVeftroanland. 

a.  Spatofa , c con  fupcrfiek  ontuo»! 

la. 

0 Bianca  da  Marienberg,  c da  AI- 
temberg  in  Saflbnia#  ' 

i Co»; 
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h Color  di  perla  da  Bifpergklack 
nella  Prov.  di  Dalarne  («). 

SEZIONE  CCXI. 

B Ferro  difciolto  , o mineralizza- 
to , Fenum  mineralifatum . 
a.  Con  folo  Zolfo. 

0 Perfecctamente  faturato  collo  Zol- 
fo, Ferrum  fulpbure  mimralifatum  . 
Marchefetta.  Vedi  Zolfo  nella  Se- 
zione zsz. 

b Con  molto  poco  Zolfo  , Min.  di 
■ • Ferro  tìcx2l  Miniera  Ferri  atra.  Co- 
teda  è o.  attratta  dalla  Calamita, 
y 4 oef. 

( a ) Quella  forte  di  Pietra  s’incontra  molto 
di  rado,  fe  non  che  vicino  a que'  luoghi  dove  il 
Piombo  nero  fia  frequente  , 1’  Iftoria  del  Piombo 
nero  inferita  nelle  Memorie  dell’  Accademia  delle 
Scienze  di  Svezia  , ini  ha  indotto  a credere , che 
il  detto  Piombo  contener  pofla  qualche  poco  di 
Ragno  , la  qual  cofa  merita  maggiore  , ed  ulte- 
rior  efame  . Il  Cronftedt  ha  nelle  memorie  co- 
municato i fuoi  efperimenti  fu  quella  forte  di 
Pietra  da  Ziddarshyttan , e da  Bifpberget  in  V Veft- 
manland  come  ancora  il  Signor  Zinman  fopra 
un  gran  numero  di  terre  Marziali  . Ved.  le  dette 
memorie  degli  anni  1751,  e i754* 
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o èfla  è una  Calamita  attraente 
il  Ferro  , e macinata  dà  una  pol- 
vere nera . 

. Min.  ' di  Ferro  Magnetica  Min, 
Ferri  attra&oria , la  Calamita  , 
' Magnes , 

€ Granita  a guifa  dell’  Acciaio  di 
telfitura  fofea  da  Stogberget  in 
Dalarne  . Ritrovali  colà  quali  a 
fior  di  terra  , ed  è di  si  gran 
forza  quanto  qualunque  altra  Ca- 
lamita naturale. 
h Di  grana  fina  dalla  Sallonia. 
c Di  grana  grolla  da  due  luoghi 
di  VVellmanland  . Cotella  per- 
de molto  prcllo  la  fua  virtù  Ma- 
gnetica . , 

à Con  fquamme  grolTc  da  .Sandf- 
woer  di  Norvegia  . E’  un  Eifen- 
man  Piritofo  , e fomminillra  una 
polvere  rolla  elTendo  macinato. 
Sezione  203. 
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SEZIONE  CCXIL' 

\ 

Min.'  di  Ferrò  refrattaria,  Min.Fer: 
ri  retra&oria.  Quefta  effendo  cru- 
da viene  attracca  dalla  Calamica. 

- a Che  fomminiftra  una  polvere  ne- 
ra eflendo macinata,  Tritura  atra. 
Di  tal  fpecie  ve  ne  ha 

1.  Granita  a mòdo  dell'  Acciaiò  da 
Adelfors  nella  Prov.  di  Smoland. 

2.  Di  grana  fina  di  Dannemora  nel- 
la Prov.  di  Upland.  ' 

3.  Di  grana  grofla  da  Kiemgrnfran 
nella  Prov.  di  VVeftmanland.  Di 
quefta  forte  fe  ne  trova  ' in  gran 
copia  in  tutte  le  Min.  di"  Ferro 
Svezzefi  ; e da  quefta  forte  la 
maggior  parte  delle  Min.  fufibilì 
viene  formata;  la  ragione  fi  è per. 
chè  ordinariamente  fi  trovano  at- 
taccate a fpecie  di  pietre  molto 
fufibili . Inoltre  tanto  di  rado  s* 
incontra  attaccata  al  Quarzo  ,' 

j quanto  T Ematite  colla  Pietra  cal- 
carla. 

SE- 
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SEZIONE  CCXIII. 

h Macinata  dà  una  polvere  roifa  , 
Trimré  rubra,  Cotefte  fono  le  ve- 
re' Ematici  tanto  modificate  dal- 
lo Zolfo,  e dalla  pietra  calcaria, 
che  vengono  attratte  dalla  Cala- 
mita. 

,1.  Granita  a foggia  dell’  Acciaio  da 
Billfio  in  Dalarne. 

».  Di  grana  fina.  Smeriglio.  Viene 
trafportato  dal  Levante,  fi  trova 
snefchiato  colla  mica  , viene  ga- 
gliardamente attratto  dalla  Cala- 
mita, e odora  di  Zolfo,  pollo  che 

' fia  al  Fuoco. 

Di  cubi  grandi  lucenti  dalla Nor-  ' 
vegia . 

4*  Di  grofiè  fquamme,  ì'EifengHmmer 
daGallebtck  in  Norvegia  (a), 

SE- 

- ( a ) Qìtefte  fono  molto  rare  in  Svezia  , la 
maggior  parte  delle  Ematiti  del  nodro  Paefe  eC~ 
fendo  pure , come  già  Ci  è detto  nella  Sezione 
ao;,  e formando  qneila  tanto  utile  i^in.  detta  in 
linguaggio  fvezzele  Ttrrfttn.  . , 
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SEZIONE  CCXIV. 

a.  Con  Arfcnico,  Ferrum  Urfcnico  mi-» 
nertlifatum  detto  Mtfpickel  da’  Tc^ 
defchi , e dagli  Inglefi  in  Corno* 
vaglia  Tìate  mundic, 

3.  Con  Arfenico  , e Zolfo . Vedi  Se* 

zione  Pirite  Arfenicale. 

4.  Coir  Acido  vitriolico , vìtriolo  MarJ 

ziale.  Vedi.  Sezione  i za. 

5.  Con  Flogiflico  , Min.  di  Carbono 

Marziale.  Vedi  Sezione  161. 

6»  Con  altri  metalli , e infieme  con 
Zolfo,  e Arfenico  . Vedi  coceflt 
nelle  loro  rifpettive  dadi. 

SEZIONE  CCXV,  , 

(Nervazioni  fui  Ferro  ^ 

Quello  Metallo  entra  in,  tante  com- 
pofizioni , che  tutte  non  fia  podìbile 
annoverarle  , quindi  ballerà  riferire 
foltanto  quelle  , io  cui  eflb  forma  la 
parte  predominante . Elio  ritrovali  ne* 
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gli  Animali,  e ne’ Vegetabili , e certi* 
Min.  di  t'erro  pajono  prohttevoli  al- 
la vegetazione  , come  rnanifeftamentè 
nleyafi  nel  teirenó  clrConVicino,  e fot* 
fò  i mucchj  de’  pezzi  di  pietra  la- 
fdari'  da*  parte  nel  (cparare  la  Vena  ^ 
di  Ferro  dalla-  pietra  , in  cui  ftà  in 
que’  lavori  di  ferro  dove' le  Min.  fbnd 
mefchiate  con  Pietra  calcaria . Aven- 
do rifgitardO  agli  ufi  economici  di'vi-» 
defi  il  Ferro  in  tirato  a • freddo  , in 
tirato  afuoco,  e in  duttile,  e le  Min* 
in  refrattarie,  fufibili,  e in  quelle  che 
non  abbi  fognano  di  qualche  miftuta  j 
lu  qual  cofa  dipende  da  cafi  acciden^ 
tali,  e dal  modo  di  lavorarle*  • 
Sebbene  il  Ferro  fia  ordinariamente 
mefchiato  - coti  varie  forti  di  tèrre  , 
nientedimeno  non  fi  può  afierire  con 
Bccher,  che  trar  fi  porta  da  ogni  ter* 
ra  aggiungendovi  un  Flogiftico,;  mer- 
ctcchè  fé  cos\  forte , cotefto  metallo 
trar  potrébbefi  anche  dal  Vetro  di  Mo- 
fcovia,  dal  puro  Quarzo,  dalla  Creta  j 
da*'  fluori  bianchi,  e trafparenti  ec.  là 
qual  ‘cofa  certamente  non»  fi  è fatta  «' 

Na- 
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Natura  ha  fornito  la-  Svezia  di  un* 
immenfa  .quantità  di  Min.  di  Ferro  , 
per  modo  tale  che  intere  Montagne 
in  Tornea  , ed  a Lappmark  in  Lap- 
ponia  fono  formate  di  una  pura  , e 
molto  ricca  Min.  di  Ferro  . Inoltre 
gran  Filoni  della  fteffa  Min.  s’  incon> 
frano  in  quali  tutte  le  Provincie  del 
Regno,  ed  il  Ferro  è di  tal  natura  , 
che  pochi  Paefi  ne  poilono  produr^  del 
migliore. 

La  forza  magnetica  riguardo  ai 
princìpi  5 cd  all’  origine  niente  piu  s’ 
intende  di  quello  che  1’  elettricità  , 
ma  s intendono  un  pò  meglio  i lo- 
ro effetti  . Quantunque,  quelle  - due 
proprietà  fìano  oggidì  confideratc  co* 
me  cofe  differenti  , col  progreffo  del 
tempo  però  peravventura  potranno 
tenerli  come  congiunte,  cd  affini  una 
all’altra. 

La  forza  magnetica  non  è innata 
nel  Ferro  , ma  vi  fi  può  concentrare 
a poco  a poco  , come  ne  fanno  fede 
gli  efperimentì  , la  fi  può  cacciar  dal 
Ferro  , la  fr  può  far  Ivanire  , e rido- 

nar- 
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dargliela,  come  fò  venìffe  dall’  Aria^ 
lo  fatti  le  Calaniite  naturali  per  il 
più  s’  incontrano  ali’  aria  aperta  iti 
picciole  vene,  mentre  andando  più  al 
fondo  trovanfi  Min.  di  Ferro  fola* 
mente  refrattarie  • La  medefima  dif> 
ferenza  vi  ha  tra  una  Calamita  arti> 
hciale  del  Dottore  ICnight  , ed  una 
verga  d’  Acciaio  o fia  della  flefTa  for* 
ma  , o no!.  Come  tra  una  Calamita 
naturale  , ed  Una  Min.  di  Ferro  az< 
zurro  nerrìccia  , quindi  farebbe  ridi- 
colo 1’  infiflere  con  Un  Certo  Autore, 
che  nefTuna  Min.  di  Ferro  potrebbe 
edere  atratta  dalla  Calamita,  fé,  non 
avede  in  sè  rocdedma  qualche  cofa  di 
magnetico. 
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SEZIONE  ccxvr; 

ORDINE  SECONDO, 

SEMI-METALLI. 

Eind  ad  ora  non  fi  fono  fooperti 
che  fétte  femimetalli  cioè 
X.  II  Mercurio,  xArgentam  vivum ^ Mer» 
curius  , Hydftrgyrum  . Difiinguefi 
da  tutti  gli  altri  metalli  per  le 
feguenti  qualità.  ’ 

a II  fuo  colore  è bianco,  e lucen- 
te , ma  più  feuro  di  quello  dell’ 
Argento. 

h £’  fluido  anche  a freddo  ,.e  di- 
vifibìle  con  la  menoma  forza,  ma 
liccome  non  s’attacca  che  a cer- 
ti Corpi,  colli  quali  ha  dell*  at- 
trazione , non  viene  confiderato 
come  umido, 
e E’  volatile  nel  fuoco. 
d 11  fuo  pelo  viene  dopo  proflìma- 
mente  a quello  dell’  Oro,  vale  a 
direflà  all’acqua::  *3,393: 

e At- 


Digilized  by  Google 


^ 5^ 

e Attraggo  gli  altri  metalli  , c fc« 
• xnimetalli  , e con  e0i  fi  unifce  , 
fuori  che  col  cobalto  , e col  Ni- 
ckel, colli  quali  non  fi  può  unir- 
lo per  nelTuna  via  lino  ad  ora 
cognita  . Cotefia  unione  fi  chia- 
ma Ammalgama  . L’  ammalga- 
mazione,  o miftura  de’Corpi  me- 
tallici avendo  rifguardo  alla  pron- 
tezza con  cui  fi  eleguifce  va  nel- 
la fcguente  progreflione  , cioè  i. 
Oro,  Argento,  Piombo,  Scagno, 
Zinco,  Biimuto,  Rame  , Ferro  , 
c regolo  d’  Antimonio^  ma  i tre 
ultimi  non  fi  unifcono  con  gran 
facilità  ex.  g.  Il  Ferro  vuol  cfiere 
fciolto  col  V ittiolo  di  Ferro  per 
avere  un  intermedio  da  promuo- 
vere 1*  unione  col  Mercurio. 

/ Sciogliefi  nello  Spirito  di  Nitro  , 
da  cui  viene  precipitato  con  un 
Alcali  volatile  , e col  Sai  comu- 
ne in  forma  di  polvere  bianca  , 
ma  fe  venga  adoperato  un  Alca- 
li filTo  in  una  polvere  , o calce 
di  color  giallo 

£ DU 
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g Difciogliefi  nell’  ogiio  di  vitriolo 
con'  gagliardo  ribollimento . , 
b Non  è tocco  dall’  acido  del  fai 
comune  , fe  prima  non  fia  flato 
difciolto  da  altri  acidi  , nel  qual 
calo  (olamente  fi  unifcono  uno 
coir  altro  , e pofTono  eflere  fu- 
blimati  inficme,  il  qual  fublima- 
to  poi  è un  forte  veleno, 
i Si  unifee  allo  zolfo  .pittandolo  in- 
fieme  , e all’  ora  produce  una 
polvere  nera  detta  Etiope  mine- 
rale, che  fi  fubliraa  in  una  maf- 
ia rotta  ftriata  , detta  cinabro 
artifiziale. 

k Lo  Zolfo  fi  fepara  di  nuovo  dal 
Mercurio,  aggiungendovi  ferro  , 
o terra  calcarla  a cui  il  zolfo  fi 
attacca  , lafciando  che  il  Mercu- 
rio dittillar  fi  potta  intieramente 
in  forma  'metallica  , ma  fc  vi  fi 
metta  un’  Alcali  fitto  qualche  par- 
te del  Mercurio  Tetterà  indietro  e 
nafeerà  in  quel  calo  un  fegato 
di  zolfo. 
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SEZIONE  CCXVIt 

Il  Mercurio  trovaft 

A Nativo , o in  iftato  metallico  , 
Mercuriut  nativus  , virgimus  . Si 
{cava  nelle  Min.  di  Mercurio  a 
Idria  nel  Friuli  tra  1’  Argilla , o 
in  un  Lappis  oììaris  nero  , e la- 
mellofo  y fuori  del' quale  {piccia 
fuori  , o fpontaneamente  , o col 
rifcaldarlo  anche  tra  le  mani  • 
Quella  pietra  fi  è ritrovata  alcu- 
ne volte  in  Herr  Stens  - Botta 
nella  Min.  di  Salberg  nella  Prov. 
di  Weflmanland  , e alcune  volte 
ancora  ammalgamata  con  Mercu- 
rio nativo. 

SEZIONE  CCXVIII. 

v’ 

B Mineralizzato , Mtr.  mineralifatus, 

I.  Collo  zolfo  , Mere,  fuìpbure  minerà- 
lifatus.  Cinabro,  Cinnabaris  nativa , 
Éflò  è di  color  roffo  , e la  Tua 

gra- 
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gravità  fpecifìca  (là  a quella  dell* 
acqua  : : 7J00:  1000. 

« Cinabro  fciolto  , o friabile  , C/»- 
n*haris  frhhilis , raflomiglia  a un 
Ocra  rofla  . S'  incontra  nel  Du« 
caro  di  Zweybruck  , o di  Deux< 
ponts  in  Germania. 

h Indurato  Mn.  A/frc«rrV  indurata  . Ci- 
nabro (blido.  E’ di  colore  roffb  ca- 
rico , e quanto  alla  telTitura,  o 
1.  Granito  a guifa  d’Acciajo  daSie- 
benburgen . 
a.  Raggiato. 

3,  Conipofto  di  piccioli  cubi,  ofquam- 
mofo  da  Idria,  e dall* Ungheria. 

4.  Cridallizzato . 

a In  forma  cubica  , trafparcnte  , 4 
di  un  rodo  tanto  carico , che  pa- 
re un  rubino  da  Mulchlambcrg 
in  Zvveybruck  (a). 

z ^ SE- 


( a ) Mi  viene  detto  che  in  Idrià  fi  trovi 
'aftche  un  Cinnabro  nero  , che  ritiene  il  filo  co!^ 
re  nella  fublimazione  , la  qual  cofa  indica  Flogi- 
(lico  fovrabbondante  nello  2Ìolfo,  ma  ciA  richiede 
maggiori  «fami. 
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SEZIONE  CCXIX. 

• r ?)  , :■ 

t.  Mineralizzato  con  zolfo,  e Rame,. 

Mere,  CMpro  fulphurato  mineraìifatus . 
^ ' Cotefto  è grigio  - nerriccio  , di 
teflìtura  vitrea,  e fragile,  fcrcpo- 
* ia,  e falta  fortemente  al  Fuoco, 
e all*  ora  quando  fieno  sfumati 
il  Mercurio  , e lo  zolfo  , il  Ra- 
me 'fi  vede  pel  fuo  ordinario  co- 
lore rofib  opaco  nel  Vetro  di  Bo- 
race , che  fe  venga  rinforzato  il 
grado  del  fuoco  , 'fi  diluifee  , ^e 
diventa  verde  , e trafparcnte  i 
Ritrovafi  nel  medefimo  fopracccn- 
nato  luogo  di  Germania.  • > 

* • r * I \ 

SEZIONE  eeXX. 

Oprv azioni  fui  Mercurio, 

■ La  divifibilità  del  Mercurio  a fred- 
do potrebbe  far  nafeere  qualche  dub- 
bio fe  eflo  meriti  veramente  il  nome 
di  metallo,  ma  fino  da-’piu  rimoti 

tem-,  . 


Digitized  by  Google 


^ 357 

tempi  fi  è acquiftato  un  tal  diritto  , 
all’  ora  quando  fi  pretendeva  , che  il 
numero  de’ metalli  dove fle  eflcre  ugua- 
le a quello  de*.  Pianeti  . L’  opinione 
per  lungo  tempo  foftenuta,  che  il  Mer- 
curio folle  un  ingrediente  necclTario  , 
c una  parte'' coftitutiva  di  tutt  i Me- 
talli , oggidì  non  viene  tanto  general- 
mente abbracciata  come  per  1 addie- 
tro ; raercecchè  que  procelTi  , che^  li 
voleano  far  paflare  per  prove  'di  ciò  » 
che  pure  dì  rado  fono  flati  ripetuti  ^ 
non  riefcono  punto , almeno  in  tutt  ì 
paefi , anzi  fi  può  credere , che  gli  an- 
tichi s’  intendeffero  per  terra  Mercu- 
xiàle  una  terra , che  coll’  aggiunta 
del  Flogiflico  potefle  effere  ridotta  m 
un  buon  grado  di  fuoco  allo  flato  me- 
tallico , e ciò  pare  tanto  piu  ragione- 
vole j perchè  il  Mercurio  attraggo  i 
metalli,  quando  fieno  tali  veramente, 
e non  eilendo  ridotti  a calce. 
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SEZIONE  CCXXI. 

z.  Birmuto  , Viftnufum  , Bifmutum  , 
Mtrctfita  ùfficinàìis  . £{To  è 

4 Di  colore  giallo  bianchiccio. 

h Di  tclTitura  laminata  cedente  fot* 
to  il  martello , e ciò  non  ottan- 
te molto  fragile. 

t La  fua  gravità  fpecifica  ttà  a 
quella  deli*  Acqua  : 9 , 700  : 
1000. 

i Riefce  affai  fufibile,  fi  calcina,  e. 
tt  riduce  in  ifcorie  come  il  piom- 
bo , fe  non  anche  pih  facilmen- 
te, e quindi  opera  fulla  Coppel- 
la . Inoltre  fi  volatilizza  al  fuo-. 
co. 

e II  fno  vetro  , o fcoria  che  fi  vo- 
glia dire  diviene  bruna  gialliccia, 
ed  ha  la  proprietà  di  ritenere 
qualche  porzione  d’Oro,  fe  que- 
llo metallo  venga  tu(o  , calcina- 
to, e vetrificato  col  Biimuto. 

/ Può  eflere  unito  ad  altri  metalli 
falvo  che  col  Cobalto  , e collo 

zin- 
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lineo  , rendendoli  però  bianchi,' 
e fragili. 

^ Scioglie^  nell’  acqua  force  fenza 
darle  colore  alcuno  , ma  all’  ac« 
qua  regia  comunica  un  colore  rof- 
fo  , e fi  può  precipitare  da  am* 
bedue  cocrAe  loluzioni  colf’  ac* 
qua  pura  in  , una  polvere  bianca 
decca  bianco  di  Spagna  . Viene 
anco  precipitato  dall’  acido  del 
Sai  marino  , il  quale  fi  unifee  , 
e forma  il  ViOnutum  Corneum. 

1f  Si  ammalgama  facilmente  col 
Mercurio  , e gli  altri  metalli  fo- 
no tanto  attenuaci  dal  Biimuto  , 
mefcolato  che  fia  con  edì  , che 
paAano  per  le  pelli , o pei  Cuojo 
infieme  col  Mercurio. 

SEZIONE  CCXXII. 

Si  ha  il  bifmuto^ 

A Nativo  , Vtfmutum  mthum  . Co- 
teAo  raffomiglia  al  Regolo  di 
Bifmuto  , ma  viene  formato  da 
Z 4 ' la* 
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r ' ' lamìnette  , o fquamme  piii  'pic- 
ciolc . 

i'.  Superficiale  o a crofte. 

X.  Solido  , e comporto  di  piccioli 
cubi  . Quarto  viene  trovato  nel- 
le Min.  di  Cobalto  , e infieme 
con  erto  a - Schneeberg  in  Saflb- 
nia  , ed  in  altri  luoghi  fuori  di 
Svezia  . Parimenti  infieme  colla 
Min.  di  Rame  a Nyberget  nella 
Prov.  di  Dalarne.'  ‘ ‘ 

. . . ■ !;  i.t.;  ■ o , 

SEZIONE  ccxxni.  • 

\ 

*■  - f ' 

B In  forma  di  calce,  Vifmuium  cal~ 

• ■ ciforme, 

I.  Polverofo  o friabile  Oebra  Vifmu» 
ti»  Erta  viene  ad  ertìere  di  colore 
giallo  bianchiccio  , fi  trova  a fog- 
gia di  efflorefeenza  all’Aria  aper- 
ta a Los  nella  Prov.  di  Helfin- 
gland.  £’  cola  lolita  dare  il  no- 
me di  fiori  di  Bilmuto  alla  cal- 
' ce  rorta  pallida  di  Cobalto  , ma 
■ male  a propofito  , rtante  che  nè 
la  calce  di  Birmuro  , nè  le  fuc 
>•  ' fo- 
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foluzionì  ’ilìventano  roffe  » ed  ef- 
fe n do  quefta  una  qualità  appar- 
tenente al  Cobalto  ; Ho  veduto 
una  criftallizzazione  raggiata  di 
luetallica  apparenza  trovatafi  « 
Schneeberg  , ^ che  li  è nominata 
fiori  di  Bifmuto  , ma  fugli  efpc- 
rimenti  'che  mi  è flato  concef- 
fo* di  fare  fopra  di'  efla  in  pie» 
colo  , non  ci  ho  potuto  feoprire 
la  menoma  traccia  di  Bifmuto  , 
ma  piu  prefto  dava  qualche  'indi- 
zio di  zinco,  fe  pure  fi  può  fup- 
porre,  che  il  zinco  efifta  in’ifla* 
co  nativo. 

' • ■ • . • t . 

SEZIONE  CCXXIV. 

« 

C Bifmuto  mineralizzato,  Vifntutum 
mineralifatum . Coteflo  riguardo  al' 
colore,  ed  all’apparenza  raflbmi- 
glia  alla  Min.  di  Piombo  dc*Pcn- 
tolaj  fatta  a grolfi  fcacchi  , ma 
cflb  è formato  da  quadrati  più 
fottili  , e più  piccioli  , da’  quali* 

pren- 


^ 

prende  una  apparenza  raggiata  i 
quando  fia  fpezzato  attraverfo 

^1.  Con  zolfo  Vijm.  Juipbure  minerali* 

I.  A grandi  lamine  da  Riddarshyt* 
can  da  Bafringe,  e da  Scripas  in 
Wetlmanland  » 

h A lamine  foctili  » e picciole  da 
Riddarshytcan  , e dalle  Mia.  di 
Los  in  HdfÌDglacd. 

SEZIONE  CCXXV. 

a.  Con  Ferro  , e zolfo  , ViJm.  ferro 
fulpburato  mineralijétum . 

# Di  grofTe  lamine  a guifa  di  Cu- 
nei da  Kongruben  in  Norve- 
già  (.). 

SE- 

(a)  Quella  Min. di  Bìfinutomìneralizsato  foin- 
niniRra  un  bei  regolo  raggiato  per  la  qual  ragione 
è Rata  ripoRa  fra  le  min.  antimoniali  da  coloro 
che  non  (ì  fono  carati  di  eRrarre  da  elTa  un  Re- 
golo puro  , o libero  da  ogni  mifcuglio  di  Zolfo  , 
mentre  alcuni  altri  che  non  fanno  differenza  tra 
i Regoli,  ed  i puri  metalli  hanno  anche  più  po- 
litivamente  aRerito  eRere  folamente  una  Min. 
iintimoniale.  ' 
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SEZIONE  CCXXVI. 

Ofervazioni  fui  Bifmuto» 

Sebbene  il  Sig.  Potc  abbia  dimo- 
ilrato  in  un  trattato  a parte  fui  Bil^ 
muto  , che  venga  e(To  difciolto  lenza 
comunicar  colore  alcuno  allafolnzione, 
e che  lia  precipitato  dalla  loia  acqua, 
e quantunque  il  loprancendente  alle 
Min.  Brandt  abbia  parimenti  dato 
una  cracta  relazione  del  Cobalto  nell* 
Opera  intitolata  V^fulienfi*  dell* 
anno  ,1735*  3 trovo  ciò  non  oftante 
in  alcuni  più  moderni  Antori  una  fif- 
fatta  definizione' del  Bilmut09  che  in* 
chiude  a un  tempo  Ueflb  i principali' 
caratteri  del  Cobalto , vale  a dire  quel- 
lo di  dare  al  vetro  un  colore  azzuN 
ro,  e di ‘tingere  le  foluzioni  di  colo- 
re rollo.  Tal  confulìone  viene  a mio 
credere  dal  trovarli  ordinariamente 
melchiato  il  Bifmuto  colle  Min.  di 
Cobalto  , e dal  non  poterlo  feparare 
che  per  via  dì  eliquazione,  durante 
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la  quale  il  Cobalto  come  meno  fulì- 
bile  refta  intatto  , .e  viene  chiamato 
dagli  Operai  Vifmut  grattpe  , o grani 
di  Bifmuto  . Cocedo  errore  diventa 
fcufabile  in  quelli , che  non  preten- 
dono fodenere  , ò difendere  la  loro 
ignoranza,  edendo  dato  dedino  de’fe- 
mimetalli  di  edere^  molto  poco  efami- 
naci  ; in  fatti  fé  gli  Alchimidi  non 
avedero  creduto  il  Mercurio , 1’  An- 
timonio , e lo  zinco  atti  alia  loro 
grand’  Opera  , -verifimilmente  farem- 
mo ancora  fenza  que’  vantaggi  , eh’ 
eflì  dar  podbno  alla  Medicina  ^ ed  agli 
altri  ufi  della  vita  < Vero  • è che.il 
Bifmuto  fui  principio  ha  avuto  qual- 
che favor  predo  gli  Adepti  , ma  Id 
perdè  ben  predo  , e fu  lafciato  a co- 
loro i quali  d contentarono  di  van- 
taggi minori  a confronto  del  far  l’Oro, 
e della  Medicina  univerfale  , farebbe 
a dire  ai  Feltrai,  ai  Scagnatoti,  e ad 
altri  Artigiani  , che  trovano  il  loro 
conto  nella  fuGbilità  di  cocedo  Temi- 
metallo,  e nel  dar  colore,  e durezza 
allo  Stagno,  ed  al  Piombo. 

SE- 
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SEZIONE  CCXXVII, 

3.  Zinco,  Zìncum. 

• a II  Tuo  colore  fi  avvicina  a quello 
del  piombo  ma  non  fi  appanna 
cos^  di  leggieri. 

b E’  di  tal  testura  , che  fpezzato 
moftra  di  elFerc'  comporto  di  pi- 
ramidi un  poco  piatte. 
c La  fua  gravità  fpccifica  rtà  a quel- 
la dell’  Acqua  : : 6,  900,  ovve- 
ro, 7,  000;  1000. 
d Fondert  al  fuoco  prima  che  fia 
rovente , ma  quando  fia  giunto  a 
infocarfi  brugia  con  fiamma  di 
colore  cangiante  tra  1’  azzurro  , 
e il  giallo  , e fe  ciò  fi  faccia  al 
fuoco  aperto  la  calce  fublimafi  in 
forma  di  fiori  bianchi , ma  fe  in 
Vafo  coperto  coll’aggiunta  di  qual- 
che materia  infiammabile  fi  di- 
< rtilla  in  forma  metallica  V nella 
qua  l’operazione  però  qualche  par- 
te di  erto  trovafi  vetrificata. 

. e Si  unifee  con  tutt’  i metalli  dal 

BiL 
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BiTmuto  in  fuori  j e ne  li  rende 
volatili  . Egli  non  è per  alerò 
agevole  di  unirlo  col  ferro  fenza 
qualche  giunca  di  zolfo.  EfTd  ha 
la  pili  forte  attrazione  coll’  Oro 
c col  Rame,  e quello  ultirrio  me- 
tallo acquila  mefchìato  col  zinco 
un  colore  giallo,  che  diede  moti- 
vo a molti  efperimenci  per  pro- 
durre nuove  couipohzioni  metal- 
liche. 

/ Viene  difciolto  da  tutti  gli  acidi 
ma  tra  tutti  1’  acido  vitriolico  lo 
actragge  di  piìi , ciò  non  ollance 
non  Io  difeioglie , fe  prima  non 
venga  diluto  con  molta  acqua  * 
L'  abbondanza  di  Flogiflico  in 
queflq  femi metallo -è  forfè  la  ra- 
gione di  cote  Ila  attrazione  cos\ 
forte  coir  acido  vitriolico. 

g II  Mercurio  fi  ammalgama  pih 
facilmente  collo  zinco , che  col 
rame,  e quindi  fi  può  fepararlo 
dalle  compofizioni  fatte  col  ra- 
me. 

k Pare  che  diventi  dielettrico  ftrof 

finan- 
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fìfìandoto,'  ed  all’  ora  It  Tue  par* 
ticelle  pih  minute  vengono  ac* 
tratte  dalla  calamita  ; i quali  ef. 
fetti  fino  ad  ora  non  fono  fiati 
efaminati  con  mólta  diligenza  » 
ma  eccitar  dovrebbero  i Filoiofi 
a fare  maggiori  efperinienti  per 
vedere  fe  la  vircii  elettjica  fi  fa 
fcoprire  ne’  Metalli  col  tarli  at* 
trarre  dalla  calamita,  o fe  lafor* 
za  magnetica  può  introdurfi  in 
altri  corpi  metallici  oltre  il  fer- 
ro. 

SEZIONE  CCXXVIII. 

V 

Ritrovafi  lo  zinco 
A In  forma  di  calce , Zituum  calci- 
forme  naturale, 

1.  Pura,  Min,  Zinei,  coki/,  puri* 
a Indurata 

1.  Solida. 

2.  Crifiallizzaca . Q^fta  è di  colore 
grigio  bianchiccio  , c nell*  efier- 
na  apparenza  rafiomigliante  allò 
Spato  di  piombo  ; non  fi  può  fa- 
ci!. 


^ 

cilmente  dcfcrivere , ma  da  un 
occhio  fpcriraentato  agevolmente 
" ' I fi  può  riconofccre  . Pare  moItQ 
fimile  a un  vetro  dì  zinco  arti- 
^ ' iiciale,  e fi  trova  fra  le  altre  ca- 
làmine  a Namur,  e in  Inghiltcr. 


• a Con  Ocra  marziale,  Ocbra/tve  cmìx 
Zinci  Martialis. 

h Semìdurata,  Ocbra  Zinci  indurata  Cz~ 
. lamina,  Lapis  Calaminaris . 

a Gialla  bianchiccia  da  Tarnovitz 
in  Slefia,  Inghilterra  , e da  Aix 
la  Chapelle . 

i Bruna  rolficcia  da  Polonia  , e da 
Namur].  Cotefta  paie  una  Blen- 
da sfatta  o confumata . 

l Con  Argilla  Marziale , o Bolo  da 
Hollberget  in  VVeftraanland  Se- 
zione 86.  d 

c Con  Ocra  di  piombo , o ferro  d' 
Inghilterra . 


SE-; 
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SEZION  E CCXXIX.  ^ 

B Zinco  mineralizzato  , Z/«f. 
raiifatum . 

I.  Con  ferro  e zolfo  , Zinc.  fer.  /ul- 
fburato  mineralifatum . Blenda , Tfeu» 
àogalena  Blende  de’Tedefchi . 
a Zinco  mineralizzato  , in  forma 
metallica , Zine.  forma  metallica  ful- 
pburatum.  Min.  di  zinco  . Quella 
è di  colore  metallico  grigio  ti- 
rante all’azzuro,  nè  affatto  chia- 
ra  come  .la  Min.  di  piombo  de’ 
Pentola)  , nè  tanto  (cura  come 
la  Min.  di  ferro  di  Svezia. 

X,  Di  tenitura  Iquammofa,  o a pic- 
cioli cubi  dalla  China,  da  Konf- 
berg  in  Norvegia. 

*.  Granita  a guifa  d’Acciajo  da  Bo. 
vvallen , e da  altri  luoghi  in  Da- 
larne. 


A a SE- 
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SEZIONE  CCXXX". 

b In  lofma  di  calce,  Zinc.  cvlciform, 
cum  Ferro  julpburatum  . Blenda  , 
Jìerile  nìgrum . TJeudogalena  . S*  in- 
contra 

1.  A grolle  fquamme. 
a Gialla,  femitrafparentc  daScharC- 
fenberg  nella  Mifnia,  da  Schem- 
nitz,  e da  Kongsberg 
b Verdaftrà  da  Konsbergé 
c Nera  Tecbblende  de’  TedefchI  da 
Salberg,  c da  Falun  in  Svezia  , 
e dalla  SafTonia. 

d Brnna  - nericcia  da  Tuna  in  Da- 
‘larne  ' < . ' 

a.  A minute  fqaamme. 
a Bianca  da  Silfberget  in  Dalar« 
ne. 

b Gialla  bianchiccia  , da  RettVvik. 
c Bruna  - rotììccia  da  varj  luoghi  di 
Weftmanland. 

3.  Bella,  e lucente  da  Goslar  detto 
Braun  Bleyertz . 

a Bruna  fcnra  da  Rammelsbergnell* 

Har. 
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Hartz , c da  Saiberg  in  Weft- 
inanland  (4). 

A a 1 SE- 


( a ) Lo  Zinco  in  qtiefta  ultima  forte  di  Blen- 
de trovafi  come  fe  fòH'e  in  forma  di  calce  , o 
Vetro  , ficchè  fono  effe  per  lo  pii  trafparenti  ; 
laddove  nella  Min.  di  Zinco  della  Sezione  225. 
a pare  più  prefto  elTere  in  forma  metallica  , ot 
come  la  maggior  parte  degl'  altri  metalli  mine- 
ralizzato con  Zolfo  . Lo  Zolfo  però  vi  è in  va- 
rie forti  di  Blenda,  come  anco  nella  Min.  di  Zin- 
co , e quella  notabile  differenza  nel  loro  alpetto 
non  fi  può  riconofeere  da  altro  priiKipio,  che  dal- 
la quantità  dello  Zinco  , che  contengono  ; con- 
ciofiachè  lé  blende  gialle  e bianche  fono  fpeffe 
volte  più  ricche  delle  Min.  di  Zinco,  ma  le  Min. 
fono  ciò  non  ollante  più  facili  a fonderfi,  e quin- 
di più  vantaggiofe  . Per  avventura  ciò  verrà  , 
p'erchè  la  Blenda  non  contiene  quantità  ballante 
di  Flogillo  dello  Zolfo  atto  a impedire  il  calci- 
namento  del  Zinco. 

Non  importa  fe  una  Blenda  calcinata  chia- 
mar debbafi,  o nò  Calamina , fuppollo  che  abbia 
proprietà  tali  da  adoperarfi  per  gli  llelfi  ufi  , e 
col  medefimo  profitto  coma  quella  Calamina  , 
che  natura  ha  liberato  dal  proprio  Zolfo  col  lo- 
gorarli da  sé , e confumarfi  . Che  ciò  fi  polla  ot- 
tenere con  alcune  forti  di  Blenda  , il  Signor  Von 
Svvab  lo  ha  evidentemente  dimollrato  qui  in 
SvezU  >■  di  maniera  che  farebbe  mancar  di  efpe- 
rienza  il  pretendere  , che  lo  Zolfo  non  fi  polla 
cacciar  via  col  calcinamento  fenza  dillruggere  lo 
fteflb  Zinco  , come  altresì  che  i Fiori  di  Zinco 

pof- 


Digitized  by  Google 


^ 


SEZIONE  CCXXXI. 

Ofervazioni  fulh  Zinco. 

Dalle  antiche  Medaglie,  e dalle  al^ 
tre  antichità  parca  che  fi  poteffe  in» 
terire  edere  dato  lo  Zinco  noto  agli 

An- 


poCTano  effere  prodotti  dalle  Min.  di  Zinco  in  ui* 
calore  calcinante  fenza  qualche  giunta  di  Flo- 
giftico. 

fi  Signor  JufH  nientedimeno  alTerifce  di  aver 
trovato  una  Min.  di  quella  qualità  , che  nella 
fua  Mineralogia  chiama  Z'tnck  jpat  , ma  vi  fono 
gran  ragione  di  dubitare  , fe  ena  veramente  con- 
tenga dello  Zinco,  tino  a tanto  che  non  fia  pro- 
vato fe  r Autore  vi  abbia  aggiunto  qualche  Flo- 
«tilliCQ  durante  il  calcinamento  , e fino  che  non 
abbia  eflratto  da  e/fa  la  Zinco  , ftante  che  febbe- 
iie  i Fiori  del  noftro  feminaetallo  , non  pofTano 
femore  effere  ben  calcinati  , ciò  non  oftante  non 
vi  na  efempio  di  una  Min.  di  Zinco  che  dia  da 
sè  quelli  Fior>i  nel  calcinarfi  : E vi  fi  richiede  in- 
oltre un  calore  affai  gagliardo  , per  produrre  i 
Fiori  da  una  buona  calce  , o Vetro  di  quello  fe- 
mimetallo,  o naturale  o artificiale  che  Ca,  quan- 
tunque mi  Ila  con  Fingi  ftico  . Ora  non  vi  poteva 
effere  Zinco  nativo  nella  Min.  poiché  raffomi- 
gliava  allo  Spato  , e t<tl  Min.  verìfiìmilmentQ 
non  fi  dà  in  natura , 
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Ahtichi,  perchè  da  effe  cvideticemcn^ 
te  fi  vede  che  ne’  tempi  più  da  noi 
rimoti  fapevano  formarli  il  Bronzo  , 
o il  loro  metallo  Corintio  , si  1’  uno 
che  1’  altro  contenenti  Rame,  e Z.in- 
co  ma  ciò  non  oftante  non  ha  mol- 
to *che  fi  fcopr\  ftarfene  quello  femi- 
metallo  racchiufo  nella  Calamina,  co- 
me anco  ellere  la  Calamina  la  fua 
Min.  particolare,  e inoltre  elfere  clTo 
\in  corpo  di  diftinte  qualità  preparato 
dalla  fola  natura  eguale  a quello  che 
viene  fuori  palfabilmcnte  puro  da  For- 
nelli di  Goslar,  o che  viene  condotta 
dalla  China  in  Europa  col  nome  di 
Tuienague  . Al  Brandt  riufeì  di  levar 
via  molti  dubbi  lull’  origine  del  Zin- 
co , c Alila  terra  metallica  della  Ca-- 
lamina  avendo  avuto  nell’anno  i7ì4* 
occafione  favorevole  di  efaminare  le 
Calaminc , e varie  forti  di  Blende  di 
Rcttvvik  nella  Prov.  diDalarne.  kglt 
all’ora  provò  nella  fuaftoria  de’ femi- 
metalli,  che  le  Blende,  e le  Calami- 
ne  fono  Min.  di  Zinco  « e fece  vede- 
re ancora  che  il  Vitriolo  trafparentc 
A a ì tal- 
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raflbmigliante  all’Allume  della  Sezio-^ 
ncizx.  detto  Gtlitzenfiein  da’  Tedekhi 
altro  non  era  che  un  Vitriolo  di  Zin- 
co . Poco  tempo  dopo  fu  fcoperta  a 
Bovvalien  dal  Sig.  Vonfvvab  la  Mia.  di 
Zinco  grigia  tirante  all’azzurro,  il  qua- 
le nell’anno  173$.  Teppe  da  e(Ta  prepa- 
rare la  Calamina,  e inalzare  una  Fab- 
brica a Wéflervviken  per  diftillar  in 
grande  lo  zinco,  la  qual  manifattura- fu 
poi  da  lui  trafandata  per  altri  affari 
fopravvenutigli  . Per  tal  modo  quefli 
primi  fcuopr itoti  diedero  forfè  motivo 
ai  Signori  Potr,  c Margraff  di  fcrive- 
re  la  loro  iloria  dello  Zinco  un  poca 
più  conofciuto  già  nel  Mondo,  al  pri- 
mo nel  iuo  trattato  de  PJeudogaIen» 
dell’  anno  1741.,  ed  all’ultimo  nelle 
memorie  dell’ Accademia  di  Berlino  ; 
ancorché  quella  notizia  non  intenda 
che  pregiudichi  punto  all’onore  che  I 
prefaci  ingegnofì  foggetti  hannofi  ac- 
quillato  per  avere  avuto  da  sè  mede« 
fimi  una  opinione  conforme  agliSvez- 
zefì,  e per  avere  propoilo  li  medeii- 
mi  cfperimenti. 
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■La  Min*  dì  Zinco  da  RameUbe/g 
nell’  Hartz  raffomiglia  aflai  alle  Min. 
di  piombo , e di  rame  deH'ifteflb  luo» 
go , cflendo  di  una  teflìtura  granita 
fina,  ed  è parimenti  fpefle  volte- tan- 
to meichiata  colle  Min.  di  rame  , e 
di  piombo,  che  non  puoffi  di  leggieri 
diftinguerla  , fe  prima  uno  non  le  le 
abbia  refe  familiari.  Parenulladimeno 
ragionevole  , che  un  vero  Mineralifta 
abbia  dovuto  piuttofto  aver . lofpetto 
cffere  una  Min.  di  Zinco  quella  detta 
Braunbleyert-z,  della  Sezione,  »30.  , di 
quello  che  quello  metallo  fia  un  rilul- 
tato  del  piombo,  del  rame,  e del  fer- 
ro. ) 

SEZIONE  CCXXXIL 

t 

4.  Antimonio  , ^ntimonium  , fUhium  • 
Cotcfto  è 

a Di  colore  bianco  quali  ralTomi- 
gli  ante  all’  argento 
h Fragile  , e rifguardo  alla  lua  tel- 
fitura  viene  formata  da’  Piani  piu 
lunghi,  che  larghi. 

A a 4 ^Mcl 
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c Nel  fuoco  è volatile,  c volatiliz- 
za infieme  con  effe  gli  altri  me- 
talli falvo  r Oro  , e la  Platina  . 
Puoflì  nientedimeno  calcinare  a 
un  mezzano  grado  di  fuoco  in 
i^na  calce  grigia  chiara  , che  di- 
venta affatto  refrattaria  al  fuoco, 
ma  finalmante  fondeli  in  un  ve- 
tro di  colore  bruno  roHìccio. 

J Viene  dilciolto  nello  fpirito  di 
fai  marino  , e nell’  acqua  regia 
ma  dallo  fpirito  di  Nitro  è cor- 
rofo  in  una  calce  bianca,  e fi  può 
precipitare  dall’  acqua  regia  col 
mezzo  dell’acqua 

e Acquifta  una  qualità  enrrctica  , 
all’ óra  che  che  la  calce  , vetro  , 
o metallo  viene  fciolio  in  un’aci- 
do , eccetto  che  nello  Ipirito  di 
Nitro  , in  cui  non  diventa  ema- 
tico. 

/ Si  ammalgama  col  Mercurio  , fe 
effendo  fufo  il  Regolo  vi  fi  pon- 
ga il  Mercurio,  ma  elio  dee  effe- 
re  ricoperto  con  acqua  calda,  per- 
chè riefea  1’  operazione  . Si  am- 

mal- 
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malgama  eziandio  con  eflfo  , fe 
il  Regolo  d’  Antimonio  Ga  pri- 
ma fufo  con  qualche  giunta  di 
pietra  calcaria. 

SEZIONE  CCXXXIII. 

L’  Antimonio  ritrovali 

A Nativo  ^ntimonium  nativum  Jhe 
Rtguìus  xy4ntim.  Hativus , Cotefto 
viene  ad  ellere  di  colore  fimile  , 
air  Argento  , e la  fua  tcffitura 
viene  compolla  da  larghi , e lu- 
centi piani.  Quella  fpccie  fu  ri- 
trovata a Carls  Ort  nella  Min.  di 
Salberg  verfo  la  fine  deli’  ultimo 
fecole,  ed  alcuni  faggi  nè  furono 
confervati  ne  Mufei  col  nome  di 

\ piriti  Arfcnicali  , fino  che  il  Sig. 
^on  fvvab  nè  difcopr\  la  fua  ve- 
/ra  indole  in  un  trattato,  che  co, 
municò  alla  Reale  Accademia  del- 
le Scienze  di  Stoc*^olm  nell’  An- 
no 1748.  Fra  le  altre  interelTanti 
oflcrv azioni  di  quel  trattato  , fi 
dice  in  primo  luogo  , che  quello 

An- 
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y\ntimonio  nativo  facilmente  fi 
ammalgama  col  Mercurio,  certa* 
mence  perchè  Io  aveva  trovato 
in  mezzo  ad  una  pietra  calcaria  ; 
e infatti  fecondo  gli  efperimenti 
di  Pott  qn  Regolo  d’ Antimonio 
artificiale  può  difporfi  alPammal* 
gama  coU’ajuto  di  una  terra  caU 
caria  in  fecondo  luogo  aggiun- 
ge , che  ridotto  in  calce  fi  forma 
in  crifialli  nell’  atto  del  raffred* 
darli  (4), 

SE, 

( a ) Pofciachè  T Antimonio  nativo  o il 
Regolo  d’  Antimonio  così  comunemente  detto  non' 
fìt  ptf  r avanti  defcritto  > è venuto  in  capo  ad 
alcuni  di  negare  la  MlTibilità  della  fua  efìflenza, 
ed  all*  ora  quando  il  poc’  anzi  mentovato  fu  fco- 
perto , qualcheduno  pubblicò  certi  dubbj  fulla  ve- 
rità della  fcoperta  non  con  altri  fondamenti,  fenon 
che  i faggi  erano  troppo  piccioli  per  poter  efe- 
guire  gli  efoerimenti  , e che  era  pure  incerto  fe 
mai  folTe  (tato  ritrovato  Antimonio  mineralizza- 
ta nella  Min.  di  Salberg  . Ma  quelle  ragioni  non 
vagliono  nulla  a fronte  dell'  efperienze , rapendoli 
bene  che  gli  uomini  di  pratica  fono  fempre  ca- 

rci  di  fare  decifivi  efperimenti  anche  fu  piccio- 
pezzì  di  metalli  nativi  , ne  vi  è necelTità  al- 
cuna, che  i metalli  mineralizzati  s’abbiano  fem- 
pre a trovare  infieine  'colle  Min.  native  della 

ftef- 


Digilized  by  Google 


<•*5 


SEZIONE  CCXXXIV. 

B Antimonio  mineralizzato,  t^ntim, 
Mimralifatum  • 

I.  Con  Zolfo  , lAntim.  fulpbure  mint- 
rahfatum-  %y4ntim.  fic  proprie  diSium , 
Quello  fi  è ordinariamente  di  una 
raggiata  testura  , compofta  di 
lunghi  piani  cuneiformi  , di  co- 
lore quafi  fomigliante  a quello 
del  piombo,  e ruvido  al  tatto 

« Di 

fteffa  fpezie , ma  ciò  veramente  accade  coll’  An- 
timonio nelle  Min.  di  Salberg  . Noi  dunque  fi 
contenteremo  delle  conclufloni  tratte  da^i  efpe- 
rimenti  , fino  che  non  ci  venga  dimoìtrata  da 
qualcheduno  la  loro  fallacia  anzi  farebbj  da  de- 
fiderarfi,  che  tutte  le  vantate  fcoperte  veniflpro 
appoggiate  dagli  efperimenti  , e dall’enumerazio- 
ne de’fenomeni , che  in  elli  fuccedono , all’ora  non 
ci  opporreflìmo  alle  cofe,  che  poflbno  ^er  vere, 
ancorché  per  diffetto  di  quelle  precauzioni  pajo- 
no  appena  credibili  , come  per  efempio  1’  efillen- 
za  dello  Stagno  , del  Piombo  , e del  Ferro  nati- 
vi , dello  Spato  del  Zinco  , e 1’  efiftenza  altresì 
di  un  incognito  femimei-.llo  nella  Mica  (*). 

( * ) Qui  r Autore  fenza  nominarlo  pare  che 
fe  rabbia  col  Julli  , a cui  i Mineralogifti  non 
polTono  menar  buone  le  fqe  jnilanterie. 


Digitized  by  Google 


^ 

4 Di  fibre  grofle  . 
b Di  piccole  fibre, 
c Granito  a guifa  di  Acciajo  dalli 
Saifonia,  e dall’Ungheria  . 
d Crifiallizzaco  dall’ Ufigberia  . 
l.  Di  Prifrtiatica , o di  Piramidale 
figura  con  punta  j nel  qual  calo 
le  punte  tendono  allo  fteflo  cen-^ 
ero  . Io  ne  ho  veduto  de’  faggi 
di  quella  ultima  fpezie , in  cui  i 
criflalli  erano  ricoperti  con  fhinu. 
tiffimi  criftalli  di  Quarzo  , fuor- 
ché nell’  eflremità  , dove  vi  era 
fempre  un  picciolo  buco  . Que- 
llo, faggio  fi  fpacciava  per  uno 
fpato  di  Fioi  ferri . 

SEZIONE  CCXXXV. 

i.  Collo  Zolfo  , cd  Arfenico  , ^ntirrtà 
•yiuripigmento  mineralifatutn  , Min. 
roda  d’ Antim.  ^ntim.  Solare,  Di 
colore  roffo  , ed  ha  la  ftefla  tef- 
fitura  che  la  jr  ecedente  , ancor., 
chè  le  fue  fibre  non  fieno  groffew 
4 Con  piccole  fibre. 

b Con 
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h Con  fibre  rotte  da  Braunfdorfì  in 
Safionia,  e dall’Ungheria.  Tutte 
le  M4fl.  Antimoniali  hanno  un 
poco  di  Arfenico  , ma  quefta  ne 
contiene  più  delle  altre. 

SEZIONE  CCXXXVI. 

C Con  Argento,  e Zolfo  . Min.  d’ 
Argento  plumofa  della  Scz.  173. 

D Con  Argento  , Zolfo  , rame  , c 
Arfcnico  della  Sezione  174. 

E Con  Piombo,  e Zolfo,  della  Se- 
zione 190. 

SEZIONE  CCXXXVII. 

Ojfervazioni  fui  sAntimonio, 

Sotto  il  nome  d’  Antimonio  ordi- 
nariamente viene  intefo  l’ Antim.  cru- 
do ( che  è coropofto  di  una  parte  me- 
tallica, c di  zolfo)  come  viene  eftrat- 
to  dalla  fua  Min.'  della  Scz.  134.  e 
fiotto  il  Nome  di  Regolo  il  fiemime- 
tallo  , quantunque  cflo  al  prefientc  li 


ttó  ^ 

diflingua  meglio  dagli  altri  metal- 
li. 

Gli  Alchimifti  fi  fono  ferviti  molto  dell’ 
Antimonio ne’loroefperimenti  e fegnata* 
mente  perchè  viene  ritrovato  nelle  Min. 
d’Oro  deirtJngheria,  ciò  nulla  oftante 
non' né  fappiamo  niente  più  delle  par- 
ti cofiitutive  di  cocefto  femimetallo 
di  quello  che  fé  ne  fappia  degli  aU 
tri,  ancorché  fi  abbia  lèritto  alfai  fu 
quello  argomento.  Certuni  dicono  che 
la  fua  terra  non  fia  vetrificabile  per  ef- 
fere  volatile,  la  qual  cofa  ripugna  all' 
clperienza  , c fe  la  volatilità  forte  la 
caratteriflica  della  terra  Mercuriale  , 
la  terra  da  pippe  di  Colonia  efler  do- 
vrebbe della  rteffa  natura  . Forfè  fa- 
rebbe meglio  dire,  che  la  calce  d’ An- 
timonio è volatile  , e non  atta  a ri- 
durli in  illato  metallico  col  folO  Fio* 
gillico , ma  di  elfere  ridotta  a vetro  , 
tale  eflendo  la‘  fua  indole,  (ebbene  non 
fi  polla  di  ciò  rendere  una  ragione 
foffrdentfe.  ' ' 


SE- 
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SEZIONE  GCXXXVIli. 

f.  ArfcnicOj  >^/tnicum,  quefto-fi'è 
4 Nella  Tua  metallica  fbrma  quali 
del  colore  fteflb  del  piombo  j ma 
fragile,  è cangiante  molto  più 
pretto  il  fuo  color  lucido  all’  aria 
primieramente  in  giallo,  c pofcia 
in  negro. 

h Pare  laminato  ilelle  (pezzature,  o 
ettendo  (pezzato. 

e Riefce  aliai  volatile  al  fboco,  bru- 
già  coi!  poca  fiamma , e rende  un’ 
ingrato  odore  ralTomigiiante  a 
quello  dell’  Aglio.'  i 

d Per  ragione  della  fùa  volatilità  è 
molto  dilficne  a ridtirfi  , quan* 
do  non  fia  mefchiato  con  al. 
tri  metalli,  ciò  non  ottante  fi  può 
ottenere ‘Un  Regolo  dall’  Arleni- 
co  bianco  , le  venga  prontamen* 
te  (quagliato  con  parti  eguali  di 
fotgffe  , c di  Sapone  , ma  qUeÀo 
regolo  contiene  per  1’  ordinario 
qualche  poco  di  Cobalto,  Jamag. 
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gior  parte  dell’  Arfenico  bianco 
cfTcndo  prodotto  dalle  Min.  di 
Cobalto  nell’  atto  che  fi  calcina, 
no.  L’ Arfenico  bianco  mifto  eoa 
un  flogìftìco  fublimaù  in  criftal- 
li  ottaedri  di  apparenza  metalli- 
ca la  cui  gravità  fpecifica  è 8 , 
ao8. 

t La  calce  d’Arlenìco,  che  per  mo- 
tivo dclja  lua  volatilità  fempre  fi 
dceaverfcpcr  fublimazione,  è bian- 
ca , e fondefi  facilmente  in  un 
vetro  la  cui  gravità  ipecifica  vie- 
ne ad  efiere  y , ooo.  Effendo  mi- 
fto lo  zolfo  con  quella  calce  , 
effa  diventa  di  colore  giallo  , di 
color  d’  Arancio , e anche  roflb , 
e fecondo  i gradi  del  colore  vie- 
ne chiamata  Orpimento,  o Arlc- 
nico  giallo,  Sandraca  , Realgar  , 
o Arfenico  rollo,  come  anco  Rté- 
hinus  iJrfenici. 

f Quella  calce , c vetro  fono  dillo- 
lubilì  nell’  Acqua  , e in  tutt’  i 
liquidi  , ancorché  non  in  tutti 
colla  ftelTa  facilità  . In  tal  cafo 

l’Ar- 
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' 1’  Arfenico  fomiglia  ai  fall  , per 
la  qual  ragione  efTo  è anche  col- 
locato nella  dalle  de’  fali . Vedi 
Sezione  119. 

^ Il  regolo  d’  Arfenico  fi  difcioglie 
nello  fpirito  di  Nitro,  ma  là  fic- 
come  è molto  difficile  averlo  pu- 
ro lenza  mifiura  di  altri  metal- 
li , non  è fiato  fino  ad  ora  efa* 
minato  con  diligenza  negli  altri 
meftrui . 

b E*  velenofo  fegnatametìte  in  for- 
ma di  pura  calce;  o vetro  , ma 
' probabilmente  farà  meno  perict» 
iofo  mefchiato  che  fia  collo  zol- 
fo, poiché  provali  coll’  efpericn- 
za  che  gli  operai  delle  Min.  non 
fono  tanto  incommodati  dal  fu- 
mo di  cotefia  mifiura , quanto  dal 
fumo  del  piombo  , come  altresì 
dal  fatto  di  certe  Nazioni  che 
adoperar  foglìono  1’  Arfenico  in 
piccole  doli  come  un  rimedio. 

t.  Si  unifce  con  'tutt’  i metalli  , ed 
è parimenti  adoperato  da  Natura 
per  difeiogliere  , e come  noi  di- 
B b eia- 
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damo  per  minerai izzare  i meta!-' 
li  5 alla  cjual  eofa  dee  molto  con* 
tribuire  la  fua  volatilità,  e diffo- 
lubilità  nell’  acqua  * E^o  per  il 
più  ritrovafi  mirto  collo  zolfo, 
i Erto  aflorbe  , o tira  a fe  il  Flo- 
giftico  colorante  i vetri  , fe  fi 
mefchi  con  erti  vetri  nel  fuoco . 

SEZIONE  CCXXXIX. 


L'/\rfenico  s*  incontra 
» Nativo  , xyirfcnicum  nativuni  detto 
Scbtrbencoholt  da’Teddchi.  E f pez- 
zato che  fìa  di  frcfco  rartbmiglia 
nel  colore  al  piombo  , e può  ta- 
gliarli I con  un  coltello  a £bggia 
del  piombo  nero , ma  ben  prefto 
s’annerifce  all’  aria  . Brugia  con 
poca  fiamma , e sfuma , ; 

A Solido,  e teftaceo,,  ^rfenicum  na~ 
^ tivum,  péytìcuìis  impalpabilibus  te- 
/taceum.,  Scherbencobetlt  . Si  ha  nelle 
Mii>.  di  Salfonia,  nell’ Hartz  , c 
nell’  Ungheria. 

B Squam- 
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B Sqaammoio  i Psrtfculis  mcaceis  da 
Konsberg  in -Norvegia.  r. 

C Friabile  , e porofo  j FrUkilt  > ©' 
porojum,  . ' ^ . 

I.  Con  fchditure. lucenti , Fiffuris  nh 
hntibus  daAónabcrg  in  Saffonia. 
Quefto  da  certuni  chiaroafi 
Cobolt  \Min.  Cob*lti  fpecularis  ».  fecon- 
do le  loro  idee  di  affinità  traquc- 
fti  metalli  » ciò  non  oftànte  lem- 
pre  rimane  dopo  la  volatilizza- 
zione del  ScberbencohoU  qualche 
poco  di  Calce  ^ o di  Cobalto  , o 
di  Bifmuto  , come  anche  un  pò 
d’  Argento  ^ febbene  ha  in  così 
jMccola  quantità,  che  non  merita 
attenzione  veruna. 

SEZIONE  CCXL. 

a.  In*  forma  di  calce  , ^Jcn.,  Cahi- 
formc . 

A Puro  , o libero  da’  corpi  etero- 
genei, Calie  lArfen,  nativa  pura, 
r.  Sciolta  , c in  polvere  . (^efta  fi 
ha  daGicfshubel  in  SafFonia,  ma 
B b 2 fi  rac- 
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ù raccoglie  più-  pura  dai  lati  del- 
lo Maflo  , in  cui  riùede  in  alcu- 
fie  Min. 

2.  Indurata.  S'incontra  in  forma  di 
Crillaili  bianchi  femicrarparenti 
in  plcciole  cavità  dentro  il  Se  ber  ^ 
btncohalt  a Andreacberg.  nelI’Har- 
tz  , e in  Sallbnia  , ma  molto  di 
rado. 

SEZIONE  CCXLI, 

B Mefebiato  con  Zolfo  . Càlx  xAt- 
fen.  fuìpbur,  minta. 

ì.  Indurato. 

a Giallo  , Orpimento  , wéuripigmtntum 
dall’ Ungheria. 

b Roffo  . Rialgar  nativo  , o San- 
draca  dall’ Ungheria,  da  Aridrèaf- 
berg  neH’Hartz,  dalla  SalTonia  , 
e da  Rotendal  in  Svezia  (a). 

. SE- 

fa)  L’  orpimento  può  forfè'  ritrovarfi  rtàtu- 
ralmente  fciolto  , e in  polvere  fquammofa-,  co- 
me alcune  volte  s’  incontra  nelle  Botteghe  , ma 
io  nelle  Collezioni  non  oc  ho  veduto  che  4'  in- 
duvato . 
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v>  • t 

G Mefchiato  colla  calce  di  ftagno  , 
ne’ grani  di  flagno  della  Sez.  »8i. 
D Con  zolfo  , ed  Argento  , nella 
Rotbguldeh  /-b  Mia.  d’  Argento 
roffa  della  Sezione  170. 

E Colla  calce  di,  piombo  nello  fpa- 
to  di  piombo/ della  Sez.  186. 

F Colla  calce  di  Cobalto  nell’  ef. 
florefccnza  di  Cobalto  della  Se- 
zione 348» 

SEZIONE  CCXLIII.  ^ 

. . 1 

3.  Arfen.  mineralizzato,  i^rfcnkum  rm- 
ntralifatum . ‘ i 

A Con  zolfo , e ferro  , ^Arfcn..  ferro 
fulphurato  mineradfatum  Pirite  Ar- 
fenic^ale  o Marchefetta  (<»)• 
Quella  fola  fomminiftra  Arfen.  rof- 
Bb  3 fo 

( a ) Quelle  fpecie  in  Cornoraglia  fon  chia- 
mate Mundict  Bianchi,  d’ Argento.  D.  C. 


Ì90  ^ 

fo  calciiiata  che  fia,  e rìtrovafiìa 
quantità  nelle  Min.  diLofas  nel- 
la Ppov.  di  Dalarne.  £’  di  colo- 
re'piti  carico  che  la  feguente. 

B Mifto  con  folo  ferro  c^r/rn.  metal- 
li  /orme  /erro  mixtum  . Quella  di- 
ferifee  rìfguardo  alle  lue  particel- 
le eflendo 

1.  Granita  a foggia  dell’  Acciaio. 

2.  Di  grana  grolla  da  Wcllerlilluer- 
berget . 

3.  Crillallizzato. 

a In  figura  ottaedra. 

4.  Cotella  è la  più  comune^ 

5.  Prifmatico  dalle' Min.- di  Salberg, 
di  Wellerfilfuerberget , da  Helle- 
fors  1n  VVeftmanland,  c <la  mol- 
ti altri  luoghi  fuori  del  Re- 
gno ( 4). 


; SE- 
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( a ) La  Marchefetta  fulfurea  viene  aggiun- 
ta a quefta  fpezie  , quando  fe  ne  pofla  trar  1* 
Arfen,-  roffó  , ma  in  Svezia  efla  è più  rara  che 
la  pirite  fulfurea  Arfenùcaie.  » 
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. SEZIONE  CCXLIV. 

C Con  Cobalto  , quafi  in  tutte  ler 
Min.  di  Cobalto  della  Sez.  14S. 

D Con  Argento.  Vedi  Sez.  171. 
e ilx. 

E Con  Rame.  Vedi  Sez.  199. 

F Con  Antimonio.  Vedi  Sez, Z3 5. 

SEZIONE  CCXLV, 

OffervarJom  Jull*  ydrfenico  , 

Quelle  Min. che  fono  formate  difolo 
Arienico  mefcbiato  con  ferro  , o con 
ferro,  c zolfo  non  fi  poflbno  adopera- 
re in  altri  ufi  , che  nella  preparazio- 
ne de’  prodotti  Arfenicali , e perciò 
collocar  fi  debbono  tra  le  Arfenicali 
Min.  Certuni  per  vero  dire  hanno  ne- 
gato quella  differenza  tra  le  Piriti  Arfe- 
nicali , ma  nientedimeno  è neceflario 
riconofeerne  qualcheduna  rifpetto  all’ 
effervi,  o nò  lo  zolfo  ; avvegnaché  la 
maggior  quantità  diArfen.  fi  abbia  dal 
B b 4 cal- 
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«alciiva manto  delle  Min.  di  Q>ba]co;; 
e che  le  vere  Piriti  arienicali  non  va- 
gliano la  pc^a  di  edere  adoperate  fe- 
paratàmente  , quantunque  fia  difficile 
ridurre  TArfen.  per  via  di  precipitazio- 
ne, uno  non  puòperquedo  negare,  che 
non  da  d'indole  metallica , impercioc- 
ché lo  fteflb  ragionamento  fi  avrebbe 
potuto  ufare  contro  lo  zinco  nella  Ca- 
lamina , prima  che  fodc  dato  feoperto 
il  metodo  ora  conolciuco  di  trarre 
quel  {cmimctallo  in  idato  metallico  ; 
ma  quelli  che  non  fanno  altro  fe  non 
che  i Metalli  pod'ono  edere  midi  con 
altri  metalli,  iicchè  coniervar  poffano 
la  iolidirà  , e qualche  duttilità  nel 
compodo  , c che  non  hanno  idee  di 
terre  metalliche , le  quali  di  nuovo 
ridur  lì  poffano  allo  dato  metallico  , 
non  potranno  perfuaderfi  di  quanto 
abbiamo  efpodo. 

Vera  cofa  è che  Io  zolfo  fifpetto  al- 
la fragilità  prodotta  ne’  metalli  non 
viene  ad  edere  meno  fvantaggiofo  dell’ 
arfen.  , ma  effo  può  da  sè  , e coll’ 
aggiunta  di  un  puro  Flogidico  elTcre 
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fublimato  in  forma  metallica,  la  qual 
co(a  vedcfi  chiaramente  nello  Scèerbtn- 
coholt  della  Sezione  239.  Preveggo  fa- 
cilmente che  mi  fi  obbietterà  da  co^ 
loro  , i quali  negano  eflere  1’  Aricn. 
un  femimetallo  , che  potrebbe  anche 
eflere  un  fale  d’ indole  particolare  , 
come  per  efempio  1’  Acido  vitriolico, 
e che  potrebbe  a guifa  dello  zolfo  di- 
fciogliere  i metalli  in  forma  di  una 
fpecie  di  regolo,  e di  più,  che  il  pren- 
dere un  afpetto  metallico  , unito  che 
fla  con  una  foftanza  infiammabile  non 
può  eflere  di  confeguenza  alcuna  , 
poiché  vi  fono-pefei  e infetti  aventi 
un  colore  lucente  , c metallico  ; ma 
tutto  ciò  non  merita  rifpofla  , poiché 
già  da  molto  tempo  fi  è convenuto  , 
che  i fifteroi  non  vogliono  eflere  cri- 
ticati con  troppa  fevcrità . 
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SEZIONE  CCXLVI. 

é»  Cobalto,  Cohaltum»  Quello fcmime- 
tallo  è 

« Di  ooiore  grigio  - bianchiccio  , 
■ radomigliante  quali  ad  acciajo  fi- 
no, e temperato. 

h Riefce  duro,  e fragile,  e di  una 
• telTitura  granita  fina,  quindi  non 
viene  ad  efiere  di  aljpetto  lucido  , 
ma  fofeo. 

, € La  fua  gravità  fpecifica  Uà  aquel- 
, la  dell* acqua::  6000:1000. 
i E’  fiffo  al  fuoco  c diventa  nero 
calcinandolo,  comunica  ai  Vetri, 
calcinato  che  fia,  un  colore  azzur- 
ro tirante  al  violetto,  il  qualao- 
lore  tra  tutti  gli  altri  è più  per- 
manente nel  fuoco, 
e L’  olio  concentrato  di  Vitriolo  , 
r acqua  forte , c 1’  acqua  regia  , 
lo  dilciolgono  c la  foluzione  fi  fa 
rolla.  La  calce  di  Cobalto  viene 
parimenti  difciolta  dagli  llelfi  me- 
ftrui , ed  i^nche  dall’  alcali  vola- 
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tile  , e dallo  fpirico  di  (ai  ma- 
rino. 

/ Unito  che  venga  colla  calce  , d’ 
Arfen.  in  im  colore  calcinante 
graduato,  e non  brufco  , prende 
un  colore  roflb  : il  medefimo  co- 
lore viene  prodotto  naturalmen- 
te per  via  di  e(florefcena;a  , all’ 
ora  detto  fiori  di  Cobalto,  (^an- 
dò il  Cobalto  e V Arfen.  fono 
fufi  infieme  al  fuoco  aperto,  dan- 
no una  fiamma  azzurra. 

g Non  fi  ammalgama  col  Mercurio 
per  neflun  verfo , che  fi  fappia 
fino  al  giorno  d’oggi. 

h Non  fi  può  mefchiare  col  Bifnni- 
to  fufo  che  fia  con  effo  , fenza 
giunta  di  qualche  intermedio  che 
ne  promuova  la  loro  unione. 

SEZIONE  CCXLVII. 

Il  Cobalto  ordinariamente  ritrovali 
in  terra  mifto  col  ferro. 

A In  forma  di  calce,  Cobaltum  e»l- 
(iforme . 


X.  Con 


^ 3^6  ^ 

1*  Con  ferro  fenza  Arfen.  Mtrtìak 
abj'que  yjdrfen. 

a Sciolto  e friabile  Min.  Cobalti  caU 
tif.  puulveruknta  Ocra  di  Cobal- 
to , Ocbra  Cobalti  nigra  . Effa  è ne- 
" xa.,  e raflomigliante  alla  Zafferà 
artificiale. 

h Indurata,  Min.  Cobalti  calcif.  indù-, 
rata  Min.  Cobalti  vitrea  ^ Schlacken, 
o Teoria  di  Cobalto , Queffa  pu- 
re è di  color  nero  , ma  di  teflì- 
tura  vitrea  , e pare  che  abbia 
perduro  quella  foftanza  che  la 
mineralizzatta  per  efferfi  logora- 
ta , o sfatta  . Confondefi  Ipeffe 
volte  col  Scberbencobolt  , perche 
di  rado  efente  daH’Arlen.,  e per 
avventura  vi  potrebbe  effere  una 
ferie  progrediva  dalla  fpezic  del- 
lo Scblacken  fino  ai  Scherbenco- 
bolt. 


SE- 
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SEZIONE  CCXLV'in. 

1»  Colla  calce  di^Arfen.  Min.  Cohaltì 
caìcif.  calce  arptn.  mixta  Ocbra  Co.- 
baiti  rubra Fiori,  o efflorefceiiza 

di  Cobalto.  - -■  ? 

0 Sciolta  e friabile  , Ocbra  Cobalti 
puherolenta  . Cotefta  s incontra 
rovente  di  un  colore  roffo  fimile 
ad  altre  terre  , fparfa  molto  fu- 
perficiale  fulle  Min.  di  Cobalto, 
ed  efleudo  di  color  pallido  richia- 
ma falfamepte  fiorì  di  Bifmuto. 
b Indurata  Ocbra  Cobalti  rubra  indu- 
rata» Fiori  indurati  di  cobalto  • 
Cotefti  ordinariamente  fono  cri- 
'ftallizzati  in  forma  di  roflì  cari- 
chi, e fcmitrafparenti  raggi,  e fi 
trovano  a Schneeberg  in  Saffo* 


( a ) Viene  detto  che  fi  abbia  ritrovato  un 
Ocra  bianca  di  cobalto  la  qual  veduta  , ed  efa- 
ininata  da  celebre  Mineralifta  1*  abbia  trovata 
taffomigliante  in  tutto  ai  fiori  di  cobalto  , falvo 
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SEZIONE  CCXLI^C. 

B Mineralizzato  , Cobaltum  mìneralU 

iMtum, 

I.  Con  Arfcn.  e ferro  in  forma  me- 
tallica , Cobal.  Ferro  , 6*  ^rfen. 
metalli  forme  mineralifatum,  vulgo  Co- 
baltum diSìum  . Quello  è di  co- 
lor folco  cflcndo  fpczzato  , e 
non  didìmile  dall’  acciajo.  S’  in- 
contra 

é Granito  a guifa  d’ Acciaio  ^a  Pa- 
rila nella  Prov.  di  Helfingland  , 
e da  Schnceberg  in  Sallònia.  . 
h Di  grana  fina  da  Loos  nella  ilef- 
fa  noflra  Prov. 

c Di  grana  grofsa.  / 

d Cridallizzato . 

1.  In  forma  dendritica,  oarborefeen- 
te  dà  Schnceberg. 

2.  Poliedra  con  fuperficie  lucenti  i! 

Glanz- 

cne  nel  colore,  ed  è facile,  che  que’  fiori  di, Co- 
balto col  decorfo  del,  tempo  abbiano  perduto  il 
loro  Colore  roCTo,  e fieno  divenuti  bianchi . 
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GJanZ'Cohit  de’  Tedefobi  da  Scb* 
ncebcrg, 

3.  In  nodi  raggiati  da  Konsberg  iti 
Norvegia, 

SEZIONE  CCL. 

1,  Con  ferro  , e zolfo  , Coba/tum  ferro 
fulpburato  mineralifatum  . E’  di  co- 
lore più  chiaro  del  precedente 
quali  limile  allo  Aagno , o 
gcnco.  Si  ritrova 
* Criftallizzaco. 

I.  In  forma  poligona* 
a Di  tenitura  a Icorie. 
b Di  grana  grofsa.  Di  quella  forte 
le  ne  ha  a Riddashyttan  in  VVeft. 
manland , e non  dà  a vedere  ii 
menomo  legno  di  Arfen.  (Quello 
a grana  grolsa  diventa  vifeofo  al 
fuoco,  e li  attacca  all'  uncino  , 
di  cui  li  fervono  nel  calcinarlo  , 
nel  modo  llefso  che  fanno  moK 
ti  altri  regoli,  ed  è una  fpezie  di 
regolo  preparato  da  Natura  . 
Queir  altra  forte  di  telTitura  a 
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Scorie  è molto  marziale  , ed  è 
(lato  defcritto  dal  Prefidente  aU 
I«  Min.  &andt  negli  Atti  dell’ 
Accademia  Svezzefc  delle  Scien- 
ze nell’  anno  1 746.  Sì  l’ uno  che 
l’altro  danno  un  bel  colore. 

..SEZIONE  COLL  , 

Con  Arfenlco  Zollo  , e ferro  * Co* 
baltum  cum  ferro  Julpbutoto  ó*  ^r- 
fenicato  minerajifatum  . Quello  raf- 
fomiglia  alla  Min.  di  cobalto  Ar> 
fenicale , elfendo  lolamente  più 
bianco,  o più  chiaro.. Si  ha 
4»  Dì  grana  grolla. 
h Criftallizzato 

X.  In  figura  poligona  con.  fuperficie 
lucenti  , o Glanzcobolt  » S’  incon- 
tra a Tunaberg  pella  Prov*  di 
Sodermanland  in  parte  ^di  color 
chiaro , o bianct^  , e in  parte  di 
. giallo  rolficcio. 

i^  ■ ' • * . ■ ■ ■ 
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SEZIONE  CCLII. 

4.  Con  Nickel,  e ferro,  7cifo  e Arfen. 
vedi  Ktfpfernickel  dclli*  Sez.  Z55. 

SEZIONE  CCLIir. 

I 

Oftrvazioni  fui  Cobalto  . 

» i 

Pofciacchè  il  vetro  di  Cobalto  refo 
intieramente  libero  da  ogni  porzione 
di  j^rfcn.  calcinandolo,  e dal  ferro,  e 
dagli  altri  metalli  riduccndo'o  in  ifco- 
rie,  come  sU’-ora  quando  viene  pre- 
parato da’  fiori  criftallizzati  dì  Cobal. 

, to,  puoffi  colla  giunta  di  un  FJogifti- 
co  fonderlo  in  vero  regolo  di  Co* 
balto  differente  per  le  fuc  qualità  da 
ogni  altro  metallo  , io  non  veggo  ra- 
gione veruna  per  cfcladerlo  dalla  ferie 
de’  femimetalli  , come  fanno  tuttavia 
moki  Autori  nonoftantc  le  ragiontal- 
legaxepcr  indurli  ad  efaminare  co  1 mag- 
gior diligenza  il  prefente  argomento 

Il  primo  a fcoprirlo  fu  il  Prefidente 

Gc  al- 
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alle  Min.  Brande  e lo  defcrilTe  nel- 
la fopraccennata  Storia  dcTemimetalli 
negli  Atti  di  Upfal  dell’anno  1735. 

La  fragilità  del  regolo  di  Cobalto 
non  è buona  ragione  per  toglierlo  dal 
numero  de’  femimetalli  , quella  pro- 
prietà edendo  la  baie  fulla  quale  s’ap- 
poggia la  diUinzicne  tra  i metalli  è i 
lemimetalli.  La  terra  di  elfo  è fìlTa  , 
e vetrificabile  al  fuoco  , come  quella 
del  rame , e del  ferro  , ed  il  colore  ' 
del  fuo  vetro  eflendo  altresì  immuta- 
bile al  fuoco } ci  fa  vedere  elTere  elio 
una  materia  particolare  diUinta  dalle 
altre  terre,. o calci  metalliche.  L’  ef- 
perirnento  dì  formare  un  vetro  di  Co- 
balto dal  ferro,  o Acciaio,  e daH’Ar. 
fen.  non  fuccederà  mai  certamente  Ce 
non  quando  1’  Arlen.  adoperato  per 
quella  tal  facenda  provenga  da  qual- 
che Min.  di  Cobalto  ; ma  fe  l’orìgine 
del  colore  li  voleffe  attribuire  a una 
terra  metallica  irreducibile,  all'ora  1’ 
efperimento  diventa  inutile  , perchè 
puolTi  preparare  un  regolo  di  Cobalto 
in  modo,  che  rimanga  libero  si  dall’ 
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■ArCen.  come  dal  ferro,  la  prefen^ta  di 
quello  ultimo  metallo  feoprir  potendoli 
col  mezzo  delU  calamita . Egli  è dun- 
que ora  cofa  ridicola  (larlece  alle  an- 
tiche defìnizioni  del  Cobalto,  pelle  qua- 
li lo  Spgife  eh’  è in  parte  un  Regolo 
di  cobalto  , c in  parte  un  compofto 
di  Nickel^  di  cobalto,  di  Bismuto  uni- 
ti con  Atfen.  e zolfo  ^ 0 viene  confu- 
fó  collo  ilefTo  femimetallo,  o meffo  in 
campo  come  una  pruova  ^ che  un  re- 
golo di  Cobalto  non  può  efiftere  in 
altra  maniera  , che  come  una  terra 
morta  involta  in  materie  eterogenee , 
il  che  farebbe  lo  fteflb  che  conchiude- 
re  non  poterli  produrre  rame  puro  dai 
regoli  o'fulioni  di  rame  detti  Trott/ìen 
o ^pàr/ìcn.  Quelle  falle  nozioni  peròin- 
dulfero  un*  Autore  moderno  a deferi- 
veré  il  cobalto  come  Una  millura  di 
ferro,  dì  rame,  di  piombo,  di  bifmu- 
to,  e di  arfen. , ma  non  ha  potuto 
nel  tempo  ftclTo  pubblicare  efperimen- 
to  alcuno  atto  a provare  la  lua  len- 
tenza,  tra*  quali  con  gran  ragione  al- 
pettar  dovcvafi  quello  d’  imitar  la  Na- 

Cc  2 tura 
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tura  in  quefta  tal*  compofizione  , che 
pretendevi  eflerc  di  tanti. varj  ingre- 
dientì.  AH’ora  fi  avrebbe  potuto  cal- 
colare, fe  farebbe  (lato  profittevole  lo 
ftabilirc  manifatture  per  comporre  il 
vetro  di  cobalto,  o.la  Zattera  in  ogni 
luogo  del  Mondo  , dove  i . poc  anzi 
accennati  ingredienti  fi  poflono  ive- 
re.  La  parola  Cobah  in  Germania  , e 
fpezialmente  nelle  Manifatture  di  Min. 
in  Saflbnia  , viene  applicata*  alle  con- 
vulfioni  ed  agli  ttrani  effètti  che  fa 
fuir  Uomo  r Atfen.  e li  fud  vapori , 
k qual  cofa  ha  indotto  anche  il  vol- 
go ad  applicarla  ad  alcuni  immagina- 
ri fpiriti  d’ A ver  no,  che  fi  dicono  di- 
moranti nelle  Min.  ,.ma  il  tempo  gio- 
va credere  , che  dileguerà  fiffatte  fu- 
perftizioni  come  quelle  che  hanno  la 
loro  origine  dall’  ignoranza. 


SE. 
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SEZIONE  CCLIV. 

f 

7.  Nickel,  Nietòìum.  Qucfto  è il  fcmi* 
metallo  più  di  frcico  fcoperto  , e 
fu  per  la  prima  volta  deicritto 
<lal  fuo  ritrovatore  Croirftedt  ne- 
gli atti  dcir  Accademia  delle  fcien- 
ze  di  Svezia  degli  anni  i75^*  > 
c 1754.  , dove  fi  rapporta  aver 
eflb  le  feguenti  qualità. 

1.  E’ di  colore  bianco  tirante  un  po- 
co al  ro(To. 

a.  Di  una  teflìtura  folida,  e lucente 
nelle  fue  fpezzature . 

$•  La  lua  gravità  fpecifica  ftà  a quel- 
la dell’acqua::  8,  8,  500.1000. 

4.  Riefce  affatto  fiffo  al  fuoco  , ma 
effendo  roefehiat^  con  Arlen.  , 
c zolfo,  di  cui  la  fua  Min.  luol 
abbondare  , diventa  tanto  volati- 

• le,  che  fi  lublima  in  forma  di  Ca- 
pelli, o tamii  fc  nel  calcinarlo  fi 
lafcia  lenza  qualche  rimcfcola- 
mento,  e agitazione. 

5.  Si  calcina  in  una  calce  verde, 

C c 3 6,  Co- 


Digitized  by  Google 


4<XJ 

6.  Cotefta  calce  non  è molto  fufibi- 
le  , ma  ciò  non  ottante  tinge  il 
vetro  di  un  colore  bruno  trafpa* 
yente  e rottìccio , o fivvero  di  co- 
lor di  Jacinto. 

7.  Dircioglicfi  nell’  acqua  forte  ^ nell* 
acqua  regia,  e*  nello  fpirito  di  fai 
marino,  ma  con  pi ìi difficoltà  nell’ 
acido  vitriolico; , colorando  tutto 
quette  foluzioni  di  un  verde  ca- 
rico. Il  fuo  vitriolo  viene  ad  ef- 
fere  dello  ffeflb  colore , ma  il  col* 
cothar  di  quello  vitriolo  , come 
anco  i precipitati  delle  foluzioni 
divengono  col  calcinarli  di  un  ver<* 
de  chiaro, 

8.  Coretti  precipitati  vengono  difcìol- 
ti  dallo  fpirito  di  fai  armoniaco, 
e la  loluzionc  ha  un  colore  az- 
zurro , ma  eflendo  {vaporata  , e 
ridotto  il  fedimcnto  non  vi  fi  tro- 
va rame  di  forte  alcuna  , ma  un 
regolo  di  Nickel. 

9.  Ha  una  forte  attrazione  collo  zol- 

fo, ficchè  quando  la  lua  cal-oclìa 
mefehiata  con  il  zolfo  , e venga 

por 
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“ pofto  in  un  crogiuolo  fotte  il  co^ 
perchio  , o Muffel  per  ridurlo  in 
iicorie,  forma  collo  zolfo  un  re- 
golo , e rafl'omiglia  quefto  regolo 
alle  Min.  di-  rame  gialle  granite 
in  forma  di  Acciaio,  ed  c duro  , 

. e rifplendence  nella  fua  convella 
luperficie. 

xo.  Si  unifee  con  tutt'ì  metalli,  fuor 
che  col  Mercurio,  c coll’  Argen- 
to . Allorché  il  regolo  di  Nickel 
fondefi  coir  argento  , eflb  rego- 
lo fi  accoda  di  molto  all’  ar- 
gento , s\  r uno  che  1’  altro  di 
quedi  metalli  dando  vicini  nel- 
lo dedo  piano,  ma  di  leggieri  fe- 
parar  fi  podbno  con  qualche  col- 
po di  martello  . Il  cobalto  ha 
attrazione  più  gagliarda  col  Ni- 
ckel, poi  ne  viene  il  ferro,  e fi^ 
nalmente  1’  arfen.  I due  primi 
non  fi  podono  feparare  uno  dall’ 
altro,  che  riducendoli  in  ifeorie 
il  che  facilmente  fi  ottiene;  mer- 
cecchè 

II.  Qiicdo femimetallo  ritiene  perlun- 

Cc  4 go 
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go  tempo  il  fuo  flofjginico  nelfuo- 
,co  , e la  Aia  calce  viene  ridotta 
, con  una  piccola  porzione  di  ma> 
/Isteria  inAammabile . Richiede  pe- 
rò un  calore  rovente  prima  che 
A riduca  a fufione  , e fondeA  un 
, pò  più  prcfto , o quaA  tanto  pre» 
Ao  come  il  rame  , o 1’  oro  , e 
’ per  confeguente  in  minor  tempo 
del  ferro. 

SEZIONE  CCLV. 

Il  Nickel  s’incontra 
A In  forma  di  calce  , Wccolum  cal- 
ciforme  Ocra  di  Nickel,  Ocbr«  Nic* 
coli 

. Mcfchiata  con  calce  di  ferro  , 
Ocbra  Niccoli  Martialis  . QueAa  è 
verde  , e A ha  in  forma  di  Aori 
fui  Kupfernickel  . In  Normarken 
nella  Prov.  di  WeAmanland  que- 
Aa  Ocra  fu  ritrovata  lenza  Ni- 
ckel vifibile  mefchiata  colf  argil- 
la, contiene  una  gran  quantità  di 
argento  nativo  Sezione  168. 

SE- 
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SEZIONE  CCLYir 

B Mineralizzato  Niccol.  Alimréiifé^ 
tum . ' ■ ' ' 

. Con  ferro , e cobalto  , con  zolfo  » 
e arfen.  HicoU  faro,  ó*'  Cobalto 
arjenicatis  , & Julpburatis  minerali* 
fatum.  Cuprum  Nicolai,  feu  Niccoli m 
Kupfernickel.  Cotcfto  viene  ad  cf- 
/ere  di  colore  giallo  rodicelo , e 
s*  incontra 

a Di  tenitura  a feorie  in  SalTonia 
b Di  grana  fina  c > 

c Squammofo  da  Loos  nelle  Min* 
di  cobalto  nella  Prov^^  di  Helfin- 
geland  , nel  qual  fito  elio  è di 
colore  piu  chiaro  , che  li  -Nickel 
forafiieri.  Quelli  due  fono  foven* 
te  pel’  loro  colore  confufi  colla 
marchefetta  di  color  di  fegato 
della  Sezione  25^. 


SE- 
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SEZION  E CCLVII. 

'«•  Coir  Acido  del  Vitrìolo  , niccol, 
0cid9  viirhìi  mineralifatum  • Que- 

• fto  viene  ad  ettete  di  un  bel  co- 
lor  verde,  e (ì  può  eftrarre  1’  O- 

>.  .cra  di  Nickel  della  Sezione X55., 

- ovvero  1’  efflorefeenza  di  Kupkjer- 

• nkhi , 

sezione  CCLVIII. 

OffervMzioni  fui  Nickel. 

11  Cobalto,  il  bifmuto,  e il  Nickel 
trovanti  ordinariamente  uniti  intieme 
nelle  ftetie  Min. , quindi  addiviene  , 
che  air  ora  quando  il  primo,  come  il  ^ 
pib  utile  di  tutti  gli  altri  ti  è ridotto 
in  vetro  , il  Nickel  prima  aderente  , 
Seguendo  la  lua  indole,  ti  unifee  col-, 
lo  zolfo  , c coir  arfen.  del  qual  Ni» 
ckel  qualche  porzione  dopo  averlo  calci- 
nato refta , e fa  con  effi  un  regolo . Per 
altro  etiendo  cotetii  Minerali , cioè  lo 

zol- 
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zolfo,  e r arfen.  in  copia  maggiore  , 
di  quello  che  fia  necefiario  pernii  Ni* 
ckel,  e(H  riducono  qualche  parte  delle 
calci  di  cobalto  , e di  bilmuto  , e in 
quel  cafo  il  Nickel  , come  un  inter- 
medio , venendo  ad  unire  gli  altri 
due,  per  altro  non  mifcibìli  femimc- 
talli,  gli  incorpora  nello  ftcflb  regolo. 
Da  ciò  viene  la  differenza  ne’  conte* 
nuti  di  varj  regoli , ed  a quella  dif- 
ferenza le  perlone  che  non  hanno  pra- 
tica fufficiente  C formano  falfe  idee 
de’  coropofti , e delle  parti  io  clG 
contenute,  per  la  qual  ragione  amano 
meglio  attenerfi  alla  definizione  di-K«p* 
fernickeì  autorizzata  da’  più  antichi  aur 
tori , di  quello  che  ammettere  la  con- 
clufione  introdotta  da’  novelli  ciperi- 
menti  del  Sig.  Cronftedt, 

Quanto  a me  mi  trovo  forzato  a 
{eguire  1’  opinione  del  Cronftedt  in. 
pane  perchè  fono  imbarazzato  daque-. 
gli  ordinari  attributi  applicati  a’;corpi 
incogniti  , come  {eivaggh  refrattario  , 
rapace  arlenicale  irreducibile , terra  metaU 
jica  ec.  ec,  ec,  epiteti  rifguardanti  tutti 
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il  foto  effetto  , e non  la  «aula  , e in 
parte  perchè  oltre  il  Nickel  non  ho 
ritrovato  alcun  Metallo , o compoh. 
zione  metallica,  la  quale. 

I.  Divenga  verde  effendo  calcinata 
a.  Dia  un  vitriolo  , il  cui  Colcot- 
bar  divenga  anch’  eflb  verde  al  fuoco 
- 3.  Che  fi  unifica  tanto  facilmente 
collo  zolfo  , e formi  con  eflb  un  re- 
golo d’  indole  cosi  particolare  , come 
è in  tal  cafo  il  Nickel , e che 

4.  Non  fi  unifca  coll’  argento  , ma 
folo  vi  fi  ^ accofli  fufi  che  fieno  infie- 
me. 

Il  Nickel  non  eflendo  flato  ritrova- 
to fino  ad  ora  efente  dal  cobalto  c 
dal  ferro  , per  quefta  ragione  non  fu 
feoperto  , Io  ftelso  anche  è avvenuto 
riguardo  al  cobaltó,  e la  Platina  for- 
fè per  lungo  tempo  farà  fiata  mefehia- 
ta  coir  oro  in  certi  luoghi  , dove  di- 
cefi che  r onx  appunto  fia  di  colore 
più  pallidb  d’  ogni  altro. 

/ Ma  r efiftenza  di  tali  corpi  non  fi  , 
può  alla  fine  negarla,  all'ora  quando 
è flato  feoperto  il  modo  di  averli  fe- 

pa- 
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parati , e fcevri  da  Toflanze  eteroge-. 
nee  . Sarebbe.;  certamente  lo  fteflo  , 
come  fe  in  un  paefe  'dove  1’  argento; 
non  fi  ha  che  nella  Min.  di  piombo 
de’  pentolai  , qualche  perfona  negar 
volcfl'e  i’  cfiftenza  feparata  di  quefti 
due  metalli,-  o ofiinarfi  a. credere  che 
uno  venga  prodotto' dall*  altro. l£*of* 
fervabile  che  i precipitati  di  Nickel 
comunicano  un  colore  azzurro  allolpÌT. 
rito  di  fai  armbniaco,  quando  in  ef>- 
fo  vengono  difciolti  , fenza  dar  inok 
tre  il  menomo  fegno  di  rame  , che 
certo  fe  vi  fofie  , non  potrebbe  ftare 
nafcoio;  conciofiachè  , fe  una  piccola 
porzione  di  rame  venga  fufa  col  Ni- 
ckel , e fi  metta  a un  fuoco  gagliar- 
do , il  rame  prefio  fi  fepara,  fi  ridu*.. 
ce  in  ifcorie  , tingendo  prima  il  ve- 
tro di  colore  opaco  bruno  roflìccio  , 
e rinforzando  il  fuoco,  lo  fa  poi  ver- 
de e trafparente,  come  all’ordinario  . 

Non  vi  farà  pericolo  alcuno  nell’ 
acrefcere  il  numero  de’  metalli,  ftan- 
te  che  le  influenze  Afirologiche  tra 
gli  fcienziati  non  fono  più  in  gran 

ere- 
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credito  i e già  da  molto  tenpo  abbisi* 
mo  piu  metalli  ^ che  ^aneti  dentro 
il  noftrtì  folar  fiftema  ; Sarebbe  forfè 
pib  utile  il  difcoprirne  di  vantaggio  , 
di  quello  che  perdere  oziofamente  il 
tempo  nel  ripetere  gl’  infiniti  cfperi- 
jnenti  che  fono  (iati  fatti  per  dilco- 
ptire  le  parti  cofiitùtive  de’  metalli 
già  noti.  Suqtìefto  fondamento  ho  ere* 
duto  opportuno  di  omettere  le  varie 
ipotefi  (ulli  principi  de’-  metalli  , i 
procedi'  della  mcrcurificatione , e altre 
cofe  di"^fimil  fatta  j di  cui  a dirc^il 
vero  noti  mi  fono  prefo  gran  penfie^ 
f e . 
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APPENDICÉi 

SEZIONE  CÙhlX. 

HÒ  già  efpo(lo  tiélia  Preftzione  lé 
ragioni  per  cui  iSaflì,  ed  iFo& 
Dmuiiettiente  detti  petrificaziom 
noli  5 ^(Tono  collocare  in  ud  fiftema 
di  Miheralogia  i e : fono  quafi  periUa- 
fo , che  qaeile  iledc'  ragioni  i che  in 
me  prevaliero^  dopo^  maturi  riileflì  fa» 
ranno'  approvate  anche  dagli  altri  • 
Frattanto  poiché  qucfti  corpi  ocupàno 
un  luogo  tanto  Confiderabile  nelle  rac* 
colte  de’  foffili  i particolarmente  i pe- 
trefatti , e de*  falTi  ne  debbono  aver 
notizia  gli  operai  delle  Min.  nelle 
oifervazìoni , che  far  devono  per  pro- 
muovere laGeograha  fotterranea  ^ cre- 
do di  non  doverli  tràfandare  « ma  ho 
cercato  un  modo  di  ordinarli , checof- 
rifponder  pofTa  ai  poc’  anzi  mentovati 
oggetti . 
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^ SEZIONE  CCLX. 

ORD'J^BTRIM  0. 

SASSI  , SyiJCui  f T ET^RyE, 

•Li  divido  in  due  generi.  . 

’i.  In  Saffi  compofti,  Saxa  campo fita  . 

• Quefte  fono  ^ pietre  compofte  da 
varie  jfoftanze  , tanto  efattamen- 

-’tc  ' unite  infienoe , che  neflun  vuo- 
to nè  alcun  cemento  vi  fi  può 
Icorgere  , il  che  dà  a divedere  , 
' che  alcune  di  efle  fc  non  tutte 
fieno  fiate  tenere  , c molli  nel 
moménto  della  loro  unione. 

».  Pietre  conglutinate , Joxm  tongluti- 
nata  fono  quelle  pietre  , o faffi  , 
' che  vengono  .formate  da  particcl- 

• Ic  unite  infieme  con  qualche  ce. 
' mento,  o glutine  , il  quale  però 

• di  rado  fi  puòdìftinguerc,  ma  che 
non  è fiato  capace  di  riempire 
ogni  , c qualunque  (pazio  tra  le 
particelle,  nel  qual  calo  le  minu- 
te 
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te  partì  fembrano  cITere  ftate  du- 
re, logorate  , c in  pezzi  non  fi* 
gurati  Icioltc , e fiaccate  prima 
della  loro ‘unione. 

SEZIONE  CCLXr. 

• Saffi  compofii , Sgx»  compojìt a . (A) 
Opbites,  Pietra  calcarla  con  nodi, 
o pezzi  dì  Pietra  ferpentina  , fa. 
Hum  compo/ttum  particulis  caUancis  , 
6*  uirgiliaceis . 

1.  Marmo  di  Kolmord  . Bianco  , e 
verde. 

7.,  Serpentino  antico  , ' bianco  con 
pezzi  rotondi  di  Steatite  nera  . 
i^uefio  non  fi  vuol  confondere 
col  (erpentino  verde  antico  della 
Sezione  z66. 

3.  II  marmo  haraldfio  , bianco  con 
pezzi  quadrangolari  di  Steatite 
nera . 

4.  Il  Marmo  di  Ponzevera  da  Ge- 
nova . Verde  feuro  con  vene  bian- 
che . Quefia  fpecie  riceve  bel  po* 

Dd  li- 
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limento,  e radomigiia  alla  .-pietra 
ferpcntina.  . -, 

SEZIONE  GCLXII. 

B ^tell/ìen^,  o Gcfitllflein  ^ Saxum  com- 
■pofimm  pttrticulii'quartTfifis  j ó*  r»/- 
caceis . 

t.  Di  particelle. diftintc ^ . farticuìis'  di-> 
JìinBis.  S’ incontra  a Garpcnberg 
nella  Proi^if  di  Dalarne  , e fi  ha 
pare  in  altre  montagne  di  Sve> 
zia.  In  alcuni  di  quelli  faflì  pre- 
domiiiano  le  parti  quarzofe  , e 
in  altri  le  micacee  , e in  quell* 
ultima  cafo  è ordinariamente  la- 
mellofo,  e facile  a fenderli  . 

2.  Di  particelle  intralciate  una  nell* 
altra  particulis  Quartto/tfmica  con^ 
•bolutis . 

# Grigio  bianchiccio  da  NorbersC 
in  Oalarne . ^ 

h Verdaftro  da  Salberg  inWeftman- 
land. 

c Rolficcio  da  Malung  in  Dalarne. 
SI  r una  che  1’  altra  di  cotelle 

fpe- 
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f^pecie  di.  Sieli/ìtn  fofio.  adoperate 
nella  fabbrica  delle  fornaci,  per 
'eflere  refiftenti  al  fuoco,  ma  l’pl- 
tima  riefee  meglio  , perchè  pare 
che  contenga  un  pò  di  mate- 
ria argillofa  j e refrattaria  ; ciò 
non  ottante  fi  rompe  e fcrepola 
ben  torto,  fc  la  parte  piatta  del- 
lo Arato  in  vece  delle  eftremità 
fia  rivolta  verfo  il  fuoco.  É’  una 
delle  macine  fia  fatta  di  pietm  _mo- 
lare  da  macinate  fia fatta  di  pietra 
molare,  dìArfundei  il  quale  è un 
fatto  della  claflc  de’  conglutina- 
ti, o di  grotta  pietra  arenaria . 
Riefee  à meraviglia  per  gli  ufi 
economici  , perchè  non  ottante 
che  le  lamine  diquetta  pietra  fie- 
no tanto  grotte , nientedimeno 
non  li  fpaccano  fapilmente. 

i 

SEZIONE  CCLXIII. 

C Norrka  . Saxum  tomfojitum  mica  , 
Quarzo  , ó*  Granato. 

Dd  a i.Con 


I,  Con  granate  ditlince,  o Bafalte  , 
Gunatis  àiftìnSiis  Crifiallifath  . 

« Grigio  chiaro  da  Selbo  in  Nor* 
vegia. 

b Grigio  fcuro  con  granate  molto 
piccole , da  Quarnberget  nella 
Prov.  di  lemtland. 

( Grigio  fcuro  con  Bafalte  prifma- 
tìco,  raggiato,  o fìbrofo  daHan- 
dol  in  lemtland. 

a.  Con  nodi  di  Granata  rolTa  pallida 
da  Stollberget  in  Dalarne.  La  pri* 
ma  di  quella  fpezie  , avendo  i 
Tuoi  llrati  lamellofi , e facili  a dU 
viderfi  viene  adoperata  per  far 
mole  da  macinare  il  grano  , che 
fenza  difficoltà  ù dillingue  per  un 
tal  uopo  , fe  prima  d’  ogni  altra 
cofa  vi  fi  metta  della  Rena  a 
llritolare  ; imperciocché  elTa  le- 
vando via  le  particelle  micacee 
fuperficiali , lafcia  prominenti  le 
Granate , le  quali  fanno  un  otti- 
mo effetto  per  macinar  poi  facil- 
mente il  grano. 

SE- 
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SEZIONE  CCLXIV. 


D Cote,  Cos,  Saxum  compofitum  mi^ 
té , qttartzo  , é*  forfan  érgilla  Mur- 
tiéli  in  nonullis  jpeciebus  . 

I.  Di  grode  particelle  , fartkulis  di- 
fiinSiis . 

m Bianca  da  Wanga  nella  Prov.  di 
Scania . 

h Grigia  chiara  da  Tellemarkon  nel* 
la  Norvegia. 

a.  Di  particelle  minute , particulis  mi- 
noribus . 

« Di  colore  bruno  di  fegato  da 
Selba  in  Norvegia. 

h Grigia  nericcia  da  Hellefòrs  in 
Weftmanland  , ed  a Colonia  in 
Germania . 

Grigia  chiara  da  Hellefors. 

Nera  con  lamine  grandi  da  fer« 
viro  per  gran  tavole-  Collocchio 
nudo,  e molto  meglio  colla  Len- 
te vi  fi  fcuoprono  in  quella  fpe- 
eie  le  particelle  micacee  attorti- 
gliate una  dentro  dell’  altra  , e 
D d 3 pa- 
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parimenti  pare  che  vi  entri  quaL 
che  argilla  nella  cotnpofiziòne  di 
quefta  pietra  , nientedimeno  non 
puoffi  aflcrmare  che  vi  fìa  vera 
mica),  fcbbene  ne  abbia  tutta  1’ 
apparenza* 

. Di  molto  minute  , c intimamen- 
te mifte  particole  , Coi  parficulis 
cor^àm  impaìpabiìibus  àurus  pietra, 
o Cote  di  Turchia.  Cptefta  è di 
un  colore  di  oliva  , e pare  che 
fia  una  miftura  più  fina  della  pri- 
ma fpezie  di  quefto  tal  genere  , 
S’incontra  in  pezzi  fciolti  a Biork- 
fKOginas  in  Weftmanland  , quan- 
tunque non  affatto  efente  da  ve- 
ne incrocicchiate  di  Quarzo  , le 
quali  fono  fempre  nella  fuperficic 
de'  maflì  , e guaftano  le  Coti  ; 
Dicefi  che  venga  pure  trovata. a 
Tellemarkcn  in  Norvegia.  Ma  la 
migliore  di  quefta  fpecie  viene 

• dal  Levante,  ed  è anche  diquaN 
che  prezzo . Le  Còti  quando  fi 
tagliano  facilmente  , ed  in  piani 
lottili  fono  molto  al  cafo  per  co? 

pri- 
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prire.  le -cafc  ,in  .vece- di  tegole  , 
ancorché  la  maggior  parte  di  c(- 
fé  non  vengano  adoperate  perdi- 
latto  ufo. 

SEZIONE  CCLXV. 

. E Pietra  Oliare  , Lapis  ollaris  . 54% 
, xum  campofitum  steatite  ér  Mica . 

X 4 Grigia  chiara  da  Fahlun  , ed  an- 
che da  Norberke. 

. h Bianca  gialliccia  dallo  fteifo  Ino- 
go. 

• c, Grigia  feura  da  Riddarshittan.- 
d Verde  feura  da  Salvifto  in  Fin- 
landia . Coteila  fi  adopera  con 

: gran  profitto  a fabbricai  ne  for- 

nelli, ed  altre  cofe  da  tenervi  il 
fuoco  ec. , e quando  fia  lamello- 
fa  le  eftremità  degli  (irati  rivol- 
tar fi  devono  verlo  il  fuoco» 
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SEZIONE  CCXLXVI. 

F Porfido , pozfhyrites  Saxum  compoi 
fitum  jalpide  , ó*  t clhfpato  interdutH 
Mica  , O*  Bafalte , . 
a II  /uo, colore  è verde  con  Felt- 
Ipato  verde  chiaro,  Serpentino^  vtr* 
de  antico  . Vien  detto  , che  fia 
flato  trafportato  dall’Egitto  a Ro- 
lli a , e da  Roma  ci  vengono  i 
faggi  della  flcffa  pietra . 
h Rodo  carico  con  Fclt-fpato  bianco 
dairitalia , e da  Egern  in  Norvegia. 
c Nero  con  Felt  • /pato  bianco  , c 
rodo  da  Klitten  in  Dalarne.- 
à Bruno  rofficcio  con  Fclt-fpato  bian- 
co, e rodo  chiaro  da  varj  luoghi 
della  Prov.  di  VVermeland. 

€ Grigio  feuro  con  grani  bianchi  di 
i Fclt-fpato  da  Gudardrom  . Mol- 
te varietà  di  quedo  genere  ril^ 
guardo  al  colore  ù ritrovano  in 
forma  di  ciottoli  , o di  pietre 
fiaccate  in  Svezia , ma  io  ho  fo- 
lamente  annoverato  le  piu  dure  , 
e le  più  belle  , che  vengono  ri- 
; tro- 
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trovate  in  gran  Malli , mercec- 
chè  oltre  quelle  , vi  fono  i Por- 
fidi groffolani,  i quali  appena  fo- 
no capaci  di  qualche  poliinento. 
Il  Porfido  rodo  (curo  è flato'  per 
il  pili  adoperato  in  ornati  di  fab- 
briche , niente  di  manco  non  è il 
folo  che  venga  riconofciuto  fotto 
il  nome  di  Porfido,  A«nte  che  gl* 
Italiani  fi  fervono  dello  fleflb  no- 
me anche  per  dinotare  il  negro. 

SEZIONE  CCLXVII. 

G Trtipp  degli  Svezzefi,  *om- 

pofitum  jéfpidc  Martiaii  molli  , fot* 
argilla  Martiaii  indurata  ó*  . . u • • 
Quella  forte  di  Pietra  coflituifce, 
e forma  intiere  montagne,  come 
per  efempio  la  montagna  detta 
Hunneberg  nella  Prov.  di  VVe. 
flergottland  , e di  Drammen  in 
Norvegia,  ma  molto  pih  fovente 
s*  incontra  in  forma  di  Vene  in 
montagne  formate  da  altra  forte 
di  Malli  , le  quali  vene  vanno 

per 
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o . fcr  ogni  verfo  attraverfaodo  la 
ilcffa  montagna  . Non  £uol  cffe- 
. re  tutta  omogenea,  come  puoili 
. . vedere  in  que*  fitii  dove  non  èaf* 
. fatto  in  una  malia  , ma  laddove 
iia  tutta  in  una  malia,  la  pietra 
pare  che  venga  ad  edere  efente 
( da  ogni  eterogenea  fodanza.  AH’ 
' ora  che  Ila  molto  grolTa  la  fitro> 
• i;  va  Iparfa  di  Eelt- Spato  , ma  non 
£ fa  le  anche  le  più  hne  necon* 
tengano  un  qualche  poco  . Oltre 
a 'dò  vi  fono  altresì  alcune  fibro* 
fe  particelle  in  ella,  e qualche  co* 
fa  che  ralTomiglia  a uno  fpato 
' . ^ ^alcario . , nientedimeno  non.  fer> 

. « menta  cogli  acidi , ma  fondeli  con 
. 'tanta  prontezza  come  la  .delfa  pie- 
tra  , che  fuol  divenire  un  vetro 
. ' aero,  e folido  nel  fuoco.  Oiven* 

. ta  rolfa  calcinandola,  e fommini> 
ilra  ne’ faggi  un  dodici,  e più  per 
cento  di  ferro.  Nelluna  altra Ipe- 
eie  di  Min.  troverai  in  elTà- , le 
non  fe  di  quando  in  quando  qual* 
che  cofa  di  fuperficiale  nelle  fue 

fen- 
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fenditure  .5  ..xoaciofiacchè  quefta 
pietra  è ordinariamente  anche  in 
una  gran  profondità  (pezzata  ih 
angoli  acuti  , in  forma  di  gran 
.»•  dadi  Romboidali.  Si  adopera  nel- 
le vetrarie  , e fi  aggiunge  alla 
compofizione  con  cui  fi  formano 
le  Bottiglie  . Da’  T^deichi  viene 
chiamata  Scbw»rt/fein  . Nell’  aria 
fi  logora  un  poco,  lafeiando  una 
polvere  di  color  bruna  , fpezzafi 
ordinariamente  al  fuoco,  e diven, 
ta  rofficcia'  bruna  fe.  fi  riduca  ror 
vento.  S’incontra 
Di  grofle  , e pagliofe  particeli  , 
particulis  majoribus  acerofts , 

p Grigia  fcura  dalla  fomnnjtà  diKin. 
nekulle  nella  Prov.  di  VVefter- 
gottland . 

i Nera  daStallberget  nella  Prov.  d» 
Dalarne. 

2.  Di  grana  grofia  , f»rtuuUs  major i- 
bus  granulatis . 

•a  Grigia  fcura  da  Hunneberg  in  VVe- 
ftergottland. 

^ Rofficcia  da  Bragnas  in  Norvegia, 

c Bru- 
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c Bruna  carica  da  Cello  in  Norvegia.’ 
3.  Di  minute  impercettibili  particel- 
le, Tarticulis  impa/pabiìibus . 

« Nera,  Lapis  lydius  dalla  Min.  di 
Salberg  c da  altri  luoghi  diVVeft- 
manland,  e di  Datarne. 
h Tirante  all’  azzuro  da  Ofterfilfuer- 
bergec . 

e Grigia  da  Sorberke  in  Dalarne. 
d Rodiccia  da  Rettvvik  in  Dalar- 
oe  (é), 

SEZIONE  CCLXVIir. 

H ^-/ifnygdahides  » Saaum  bafi  jafpidct 
Mar  tuli  cum  fragmentis  (pati  calcai 
Tti  , 6*  ferpentini  , figura  cllipti- 

CM  (b). 

Que- 

( * ) ^ Varietà  nera  ( a ) è alcune  vól- 
te  così  compatta  e dura  , che  arriva  a prendere 
pohniento  fìmile  a quello  vidi*  Agata  nera  , 
ciò  non  oftante  fondefi  al  Fuoco  in  un  vetro  ne- 
ro , ed  effendo  calcinata  viene  attratta  dalla  Ca- 
. *.  Qiefta  tale  fpecie  fi  ha  nel  Villaggio  d* 

Aria  nella  Prov.  di  Sodermanland . 

j r S-À  Carptlitbi  , o pietre  a nocciolo  de’Te- 
defchi,  D.  C 
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Quefta  è un  diafpro  marziale,  in  cui 
vi  fono  inchiufi  noccioli  ellittici 
di  fpato  calcareo,  e di  pietra  (er> 
pentina . 

* Roda  con  noccioli  di  pietra  cal- 
caria bianca  , e di  (leatite  verde 
da  Cello  in  Norvegia  e dall’Hartz 
in  Germania.  Quella  fi  è di  una 
apparenza,  particolare,  e calcina- 
ta che  fia  viene  attratta  dalla  ca- 
lamita, fi  logora  affai  efpofta  al- 
r aria  , ed  ha  qualche  affinità 
coll'altra  detta  Jrapp  della  Sezio- 
ne 266.  ed  anche  col  porfido  del- 
la Sezione  255*  Sonofi  alcune  vol- 
te trovati  pezzi  di  rame  nativo 
in  quella  pietra  a Cullo. 

SEZIONE  CCLXIX. 

I Gronfltn  degli  Svezzefi , faxum  com- 
pofitum  mica  ó*  bornblende  della  Se- 
zione 88.  La  fua  bafc  è la  horn- 
blende  con  mica  fparfa  di  quan- 
do in  quando . Effa  fi  è di  colo- 
re verde  l'euro  , e fi  feava  in  al- 
cuni 


4JO 

cani  fici  aSmoland,  dove  fi  ado'* 
pera  nelle  fornaci  da  fondere  il 
ferro  come  ufi  fluflb  per  la  min. 
paludofa  della  Sezione  20z.  Tro- 
- vali  anco  in  altri  luoghi  j come 
a Rettvik;  in  Dalafne  , e nelle 
vicinanze  di  qualche  ihin.  di  fer- 

t04  ■ ■ 


SEZIONE  CCLXX. 


K Granici  . Saxum  eompofitum  felt 
fpato  micà  é'  quartzo  , quibus  accf- 
dtntalitn  inter dum  bornblende , (ìeati^ 
tts  , granatut  , ó'  bafaltei  immixti 
ftmt . Le  Tue  priiicipali  parti  co- 
ftitutive  fono  il  felt-fjpato , o il 
quarzo  romboidale  , la  mica  , e 
il  quarzo  4 Si  ha 

1.  Sciolto  e friabile  , Tarticulii  con- 
Hans  psrum  cohtrtntibus . Cocéflo  fi 
ufa  nelle  fonderie  di  Bronzo  per 
gettarvi  dentro  il  metallo,  e vie* 
ne  di  Francia. 

2.  Duro  e compato,  Granites  durus. 
a RofTo. 


i.Di 
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j.  Di  grana  fina  da  Svvappavuarl  a 
Tornea  in' Lapponia-.  — 

2.  Di  grana  grolla  nella  Prov.  di  Da- 
. lortie»  ’ ' « - : ' ' " ^ 

b Grigio  con  molti , é varj  colori  j 
che’  trovafi  vicino  a Stockolm  , 
ed  a Norland  . I graniti  di  rado 
fono  larnel lofi , all’ora  quando  la 
loro  tenitura  fià  compatta  ^ ‘ e le 
•'  pih  dure  particelle,  come  il  ie^a 
fpato , il  quarzo  ^ e il  bafaltc  in 
efii  predominino.  Sono  anche  at- 
ti a prendere  un  buon  po-imen- 
to  , per  la  qual  ragione  gli- Egi- 
zi ne' tempi  paiTati,  e gl’  Italiani 
Oggidì  gli  adoperano  in  gtaif  pez- 
zi per  ornati  d' architettura-,  al 
qual  fine  (orto  molto  opportuni  , 
come  quelli  che  non  lì  logorano 
-punto  all’ aria 4 '>  - 


SEZIONE  CCLXXI. 

% Saffi  conglutinati  , saxs  congiuti- 

, . thitS. 

A.  A pezzi  grandi  di  pietre  dello 
ftcflo  genere  infieme  conglutina- 
. te  , Saxum  conglu:in»tttm  Jrtgmcntis 
Lapidum^  Breccia. 

1 Di  pietra  calcarla  conglutinata  con 
calce  parimenti  calcaria  , s«xum 
tonfians  fregmentts  lapidis  calcarci  , 
calce  conjiutinatis , 

a Breccia  calcaria,  marmi  brecciati 
d’Italia.  All’ora  che  cotefli  han- 
no bei  colori  lì  polifcono  , e fi 
adoperano  per  ornamenti  d’  ar- 
chitettura , c per  altri  ufi  econo- 
mici , e vengono  dairiialia  • 

i Lumachtlla  d’Italia.  (Quella  è un 
compofio  di  nicchi  , e di  coralli 
petrificaci , mutati  in  calce  cal- 
caria, e infieme  conglutinati  con 
una  materia  calcaria  . Quando 
hanno  molti  colori  fi  chiamano 
marmi  , e fi  adoperano  per  que* 

me. 


Digitized  by  Googl 


mddefimi  ufi  poc  anzi  riferiti  , 
vengono  dall’  Italia  , da  Bergen 
in  Norvegia  , da  OfFerdal  nella 
Piov<  di  Jcmtland.  Nell’  Ifola  di 
. Gottland  le  ne  trova  di  queda 
, fpezie  , ma  di  un  Iole  colore  , 
per  la  qual  ragione  non  viene 
• chiamato  marmo,  nè  ufato  come 
tale.  A Balsbergec  nella  Prov.di 
Scania  vi  fi  trova  una  lumache!» 
la  bianca,  e gialla,  ma  di  colori 
languidi. 

SEZIONE  CCLXXII. 

I 

Di  noccioli  di  Dialpro  conglutina- 
to con  altra  materia  di  Diafpro, 
Sascum  frMgmentis  Jafpidis  materia 
Jafpidea  conglutinatum  . Diafpro 
Brecciato  degl’  Italiani  . Di  que- 
lla fpezie  fe  ne  veggono  moUre 
provenienti  dall’  Italia  ne’  Mufei 
de’dilcttanti . Dicefi  che  un  grof- 
Iclano  Diafpro  brecciato  s’ incon- 
tri non  .lungi  da  Frejus  in  Pro- 


SEZIONE  CCLXXIII. 

Dì  ciottoli  ' filieet  coiìglutìnati  da 
maceria  di  dìaf|>ro  , o da  qual* 
che  altra  materia  fimile  , Saxum 
ftlicihus  amorpbis  materia  fafpidea 
conglutinatis  . Il  Tlum  pudding  /ime 
degli  Inglefi.  Breccia  filicea.  La  Tua 
bafe  , che  a un  tratto  ferve  di 
cemento,  o glutine,  è gialla,  in 
cui  vi  fi  contengono  ciottoli  fe- 
parati  di  Selce  , o di  Agata  di 
colore  grigio  , o variegati  . Que- 
(la  fa  una  bell*  apparenza  taglia* 
ta,  e polita  che  fi  abbia,  e vie-^ 
ne  dall’  Inghilterra. 

SEZIONE  CCLXXIV. 

4.  Di  noccioli  quarzofi  combinaci  con 
un  glutine  incognito,  Saxum  /rag- 
mentis  quart%oJis  conglutiuatis  ^ brec- 
cia quarzola.  Si  ha  dalle  Prov.  di 
Icmcland , e di  Smoland . 


SE- 
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SEZiONÉ  CdtXxV. 

. A 

j.  E)i  noccioli  dì  cotti  vàrj  gcòèri  di 
' pietre  ^ f/titant  frggmeniis  tìariorum 
faxorum  cor^lutinétis  • Breccia  Sa^ 
xoja, 

M Di  ciottoli  di  Porfido  conglutina- 
ti con  una  materia  grofla  dipor- 
‘ ' fido  0 di  dìàfpro  j"  forphy^ 

rea  da  Sérna-Fiell  nélla  Prov.  di 
Dalarne. 

h Di  ciottoli  di  vari  fàfli  . Saxum 
fragmentis  variorum  faxorum  campo ft- 
forum  conglutinatis  . Breccia  indeter- 
minata. Trovafi  in  pietre  ftaccate 
in  Dalarne  j e fono  originària- 
mente frammenti  di  Scrna-Fiell, 
che  altro  non  fono  che  variò  pie- 
tre conglutinate  i 

e Òi  conglutinati  pèzzi  di  pietra 
arenaria,  Saxum  fragmentis  conftans 
faxorum  congìutihatorum . Brecia  ai{e- 
nacea.  Quefta  fpecie  viene  forma- 
ta da*  ciottoli  di  pietra  arenaria 
E e a del- 
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della  Sezione  275.  , che  fi  fono 
una  feconda  .volta  combinati  in- 
fieme  . Trovanfi  in  Pietre  ftacca- 
te  in  Dalarne  , e faranno  forfè 
originariamente  frammenti  ideila 
Scrna-Ficllfoprammcntovata  ( a). 


• ' ■ 1 . i' . ■■■'•  >'  i . 

( a ) Le  già  me»tovate  Breccìe  efiggono  da 
sè  le  difUnrioni  che  loro  fi  è alTegnato  , rna  pu- 
re parranno  forfè  iiif  poco  troppo  moltiplicate  , 
poiché  le  loro  particelle  fono  tanta  grofle  , e vi- 
libilt  che  agevolmente-  dijftinguer  fi  poffono  una 
dall’altra  . Cotelle  Pietre  fono  una  prova  sì  del- 
le rovine,  e rivoluzioni  ,■  che  le' Montagne  han- 
no fortinto  in  nvUti  fecoli  , come  altresì  • degli 
occulti  modi  , con  cui  Natura  fuol|  conglutinar 
iiifieme  varie  forti  di  Pietre  .*  Una^déternlinata 
groffezza  ne’  Ciottoìi  , 0 pezsi  in  tàfi  ctanpoft! 
non  fi  può  affegnare  , onde  meritar^  poiTano  il 
nome  di  Breccia  , dipendendo  ciò  da  una  compa- 
razione, che  op,n’'ufro  può  imaginai’fi  cóme  vuo- 
le . In  un  fito  della  Montagna  detM  Hyfcieherget 
i pezzi  di  Porfido  hanno  un  diametro , di  ^fei  pie- 
di , mentre  in  altri  non  fono  maggiori  dt  una 
Noce,  e a Maffevvala  i pezzi  vanno* degradando 
progreffivamente  fino  alte  grandezza  dell’-  Arena . 
La  maggior  parte  di  quella  forte  di  Pietre’  fono 
buone  per  ornati  , avvegnaché  la  ' fattura  è dif- 
pendiofa , è molto  difficile;  . . < 1;  -■  i 1 
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Sezióne'  ccLlxxvr. 

! I . - • i . ! ; 1 > . . 

:.<■  - ■ . •.  . : i.. 

B Pietre  conglutinate  di  granelli  , 
o di  arene  di  varie  fpezie  , s<<- 
uHm conglutìnatum  granulisi  feu' are- 
na iìartornm  Japidum  • Lapis  arena- 
ceus  , pietra  arenaria  . In  quella 
divifione  vuolficomprcndere  quel- 
le pietre  che  fono  formate  di  ta- 
• li  minute  particelle  , che  tutte 
non  fi  polTono  di  leggieri  diftin- 
guere  a occhio  nudo  . La  mag- 
gior parte  però  fono  formate  da 
quarzo  , e mica  , le  quali  mate- 
rie fono  le  piu  atte  a divenir 
granelli  lenza  convertirfi  in  una 
polvere.  Credo  che  fi  debba  aver 
riguardo  in  quello  genere  alla 
materia  che  ha  fervito  di  glutine 
per  combinarle,  ancorché  non  fia 
fempre  perfettamente  dìfcernibile . 

I.  Conglutinata  con  argilla  are- 
naceus  glutine  argillaceo. 

» Con  un  argilla  apira  , e refrat* 
- Ee  3 ta- 
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taria  argilla  porctlUntém  Si  ritrova 
fotte  uno  llr«o  di  carboitó  pclla 
Min.  4i  carbone  a Boferup  in 
Scania  j è di  teffitura  fciolta,  ma 
s’  induca  ed  è molto  refrattaria 
nel  fuoco. 

h Con  argilla  comune  »rgiìh  com-i 
munì  da  Burjvyùk.  nell’  IfoJa  di 
Gotdand . 

t.  Con  calce  calcaria  i Ì4/^/r  arenateus 
glutini  calcareo  . Raflomiglia  allo 
fmalto  fatto  con  gr^a  arena. 
a Formata  di  grani  di  <juar?o^  ver» 
daftri  , jc  trarpar.enti  e di  bianca 
pietra  calcarea  dall’  lipla  4* 
in  Scania.  ^ 

' b Di  particelle  non  vifibili  dalla 
Francia  e dalla  Livojiia  • Quella 
è di  teffitura  un  poco  fciolta  > n 
s’  indura  ali’  a^ia. 

2.  Con  glutine  incognito  Lapis  sArin, 
glutine  incogniti^  , far^an  argilloso, 
a Sciolta  da  Helfingberg  in  Scania, 
è Più  dura  da  Roslagen , Oda,  , c 
Kinnekulle,  " 

e Compatta  dalle . Frov.  di  Oe- 

kc- 
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ftrikciand  c dal  Lago  Ma’a- 
ren. 

d Molto  dura  da  Sema- Fieli  in  Da- 
larne,  trovafi  , anco  in  gran  co- 
pia in  pietre  laccate  a Guflars- 
Itron  ed  a Silianfors  in  Dalarne. 
4.  Conglutinata  con  rugine,  o Ocra 
di  ferro  Lapit  ^en.  Ocòra  ma'tis 
conglutinatus  . Si  ha  in  foftT.a  di 
ciottoli  in  alcuni  fui,  c fi  deefor' 
fe  annoverare  tra  le  Mm.  ann^ctt 
della  Sezione  276.  almeno  quan- 
do r Ocra  marziale  viene  a for- 
mar una  parte  confiderabile  del 
tutto  ( « ) . 

Ee  4 SE- 

( a ) Le  Pietre  Arenarie  fono  di  gran  van- 
taggio negli  uG  economici  , come  quelle  da  cui 
vengono  formati  i materiali  da  fabbriche , per  re- 
liftere  al  fuoco,  all’aria,  ed  all’ acqua.  Alcune  di 
effe  fono  tenere  nelle  Petraje,  ma  s’indurano  ef- 
pofte  che  Geno  all’  aria  . L’  arenarie  fciolte  fono 
le  più  utili  , ma  le  folide  e dure  come  le  ( c ) 
e le  ( d ) fendonG  al  fuoco  , e prendono  un  po- 
limento  fervendo  da  macine  , Ciò  non  ollante 
ancorché  la  Pietra  di  Burfvvik  ( i.  b.  ) fia  fciol- 
ta  nella  fua  teflitura  , non  è però  atta  a fabbri- 
briche  che  debbano  clTere  efpolle  al  fuoco  , o 
all’  aria  aperta  , perchè  falla  in  pezzi  , e fqua- 
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SEZIONE  CCLXX VII. 

l.  O-  - 

C Pietre,  e Min.  infieme  conguti- 
natc,  faxum  fragmentis  confttns  la-  / 
fìdum  , 4f  minerarum  conglutinati s ^ 
Min.  xArenacee, 

' 1.  Dì 

gltafi  al  fuoco,  e nell’  aria  attrae  l’umido,  fi  lo- 
gora col  decorfo  del  tempo  , fendefi  al  freddo  , 
la  qual  cofa  derivadagli  inchiufi  pezzi  di  Argilla, 
che  fi  gonfiano  elTendo  umettati;  quindi  printia  dì 
porre  in  ufo  le  petraje  di  pietra  arenarie  per  ufi 
economici  , bifogna  efaminarle  con  diligenza  , e 
con  molta  cura.  Sonvi  molte  Petraje  arenària  in 
Ifveaia  , ma  noli  fi  è fatto  per  anco  alcun  efa- 
nae,  fe  qualcheduna  di  effe  , e quale  adoperar  fi 
potefTe  invece  deH’Inglefe  nelle  manifatture  gran- 
di, e nelle  picciole  in  luogo  deile  Pietre  , che  cì 
vengono  dalla  Boemia.  Tali  efami  fono  di  gran- 
de importanza  , poiché  le  manifatture  fi  aumen- 
tano a proporzione  del  bifogno  che  fe  ne  ha  . 
Giova  odervare,  che  gli  fcarpellini  , o tagliapie- 
tre da  Pietre  appunto  arenarie  debbono  tenere 
qualche  pezzo  di  tela , o di  Bajetta  per  ricuoprir- 
fi  il  nafo  , o la  bocca  , onde  prefervarfi  da  im- 
matura morte  , che  pur  troppo  infelicemente  ac- 
cader fuole  ad  Orfa  in  Dalarne  , ed  in  altri  luo- 
ghi , il  che  però  non  avviene  trattando  la  pietra 
calcarla. 
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I.  Di  frammenti  grandi  , fragmentìt 
ìapidum  & minerarunt  majorikus , 
a Verde  di  Montagna , o viride  mon^ 
tanum  cupri  , e ciottoli  infiemc 
conglutinati  dalla  Siberia. 
b Min.  di  piombo  de’  pentola]  con 
. pietra  calcaria  , con  noccioli  la- 
minofi  , e nicchi  da  Rcttvvik,  e 
da  Dalarnc . 

e Min.  di  rame  gialla  , e marche^ 
fetta  con  piccioli  ciottoli. 

r • 

SEZIONE  CCLXXVIII. 

2.  Di  pezzi  pili  piccoli',  Granulis  L't'm 
piàutìi  , éf  minerarunt. 
a Min.  di  piombo  da  pentola]  con 
rena  quarzola  da  Eiffclsfcldt  vici- 
no a Colonia  in  Germania. 
b Verde  di  Montagna  con  rena  dal* 
la  Siberia. 

e Min.  di  cobalto  con  rena. 
d Ocra  marziale  con  rena  ( •) .' 

S£- 

( a ) Le  Min.  Arenacea  non  fi  pofTono  ra_ 
Vonevolmente  fepararc  dalie  Pietre  arenarie,  pej.. 

chè 


^ ^ 


SEZIONE  CCLXXIX, 

Oftn>0si9ni  fuìli  SgJU$  y e Tietn, 

Qlcre  i vantaggi  che  rifTuIca^  poflb* 
np  all’  economia  da  una  vera , e per« 
fetta  cognizione  de'  falTi  , coloro  che 
li  applicano  alla  fcienza  delle  Min. 
o Hvyero  i Geografi  fotterranei  col 
andar  del  tempo  trar  ne  poflono  un 
notabile  beneficio  , vale  a dire  quel- 
lo di  cpncbiudere  da  moke  , p ripe- 
ta- 

d^^ren^ono  prodotte  nella  (leda  maniera  : inol- 
tre quando  fieno  povere  di  metallo  fi  adoperano 
per  gli  fieifi  già  mentovati  ufi , non  efTendo  age- 
yol  cola  trarte  da  effe  il  Metallo . Le  Min.  ^re~ 
nécff  altresì  non  poffono  effere  collocate  in  un 
fiflema  di  Mineralogia  come  feparate  fpezìe  di 
Min,  perchè  all’óra  ordinar  fi  dovrebbero  fecondo 
la  Pietra  ; o Maffo  in  cui  fi  prefentano  , e non 
fecondo  . la  Min.  medefima  , la  qual  cofa  certo 
non  fi  può  fare  . Potrebbefi  anco  foggiungere 
che  le  Min.  méfchiate  con  Pietre  di  gran  Malfa, 
e non  Ih  forma  di  Min.  Arenacee  fi  dovrebbero 
collocare  si  1*  une  che  le  altre  tra  i Saffi  com- 
podi , ma  in  tal  cafo  non  vi  farebbe  alcun  fine 
nella  fpezie  , nè  le  fi  potrebbero  ridurre  in  un 
qualunque 'ordine.  ' , '■ 
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tute  ofTervazioni  fé  tute'  i faiC  fi  ab> 
biano  a fiimar  ugualmente  , o fé  per 
efempip  jda  alcuni  di  efiì  attender  fi 
debbano  vene  , filoni  di  Min*  , e Te 
quelle  abbiano  ad  efier  di  una  tale 
determinata  fpezie  , e fé  altri  trovar 
fi  debbano  lemprerpogli  di  qualunque» 
Torta  di  Min.  , e finalmente  Te  li 
Tafiì  , e quali  tra  efiì  fieno  atti  a ior> 
mare  intonacature  TuUa»  Tuperficie  di 
gran  mafiì  da  ricoprire  altra  forte  di 
pietre  , ed  anco  vene  , o Tiraci  .di 
Min.  ec.  Ora  Te  non  fi  pctfranno  de-, 
durre  regole  generali  da  cali  ofierva- 
zioni  > vi  è almeno  qualche  probabi*. 
licà  che  acquifiar  fi  pofiano  certi  bar* 
lumi  infervienti  ad  alcuni  particolari 
Paefi  , e quefia  opinione  trovafi  già 
in  certi  luoghi  avvalorata  dalT  efpe* 
rienza«  Dal  che  fi  pub  concbiudere  , 
quanto  fia  necefiario  comunìcarfi  a vi- 
cenda tutte  le  ofiervazìoni  di  finoil 
fatta  , che  per  ottenere  i finì  già  di- 
virati  efeguir  dovrebbonfi  fopratutto  il 
nofiro  Globo,  come  anco  1’  accordarli 
nel  dare  certi  nomi  alle  ^pietre  , on* 


m 4-^4  ^ 

de  fuggir  fi  potè  (Te  ogni  foverchia  pM- 
liflìtà  nelle  deicrizioni-  Con  quelU  tal 
intenzione , e quafi  per  darne  un  fag- 
gio mi  fono  io  indotto  j fl  dare  nomi 
?pecifici  a que’  falfi  , che  s'  incontra- 
no ♦ in  quelli  Paefi  Settentrionali  j e- 
che  fono  giunti  a mia  notizia  , defi- 
derando  però  nel  tempo  Hello  di  aver 
un  miglior  metodo  per  diftinguerli  piìi 
.facilmente  e con  maggiore  utilità . Un 
tal  modo  di  procedere  parrà  lempre 
pih  necelTario  , e vantaggiofo  , oggi- 
dì che  la  gente  pare  riloiuta  ad  abo- 
lire la  pazza  fuperftizione  della  bac- 
chetta divinatoria  > o lia  della  bac- 
chetta di  nocciuolo  , e che  pel  mez- 
zo deir  olfervazioni  fi  è già  acquifta. 
ta  tanta  elperìcnza  > da  credere  , che 
gli  Arati  delle. terre  e delle  pietre  fia- 
no  difpofti  , ed  ordinati  egualmente 
in  tutta  la  terra,  il  che  anche  da  cer- 
tuni in  quella  nollra  età  fi  è cercato 
di  dimoftrarlo,  mentre  cere’  altri  han 
procurato  d:  farne  un  miftero  , affine 
di  arricchire  fe* medefimi , o per  luna 
o per  r altra  vìa. 

SE- 
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SEZIONE  CCLXXX. 

ORDINE  S E C 0 H D 0t\ 


Cangiàmenti'Minerali,  o Petrificazioni 
..  Mineraìia  Litruata  , vulgo  'FetrtjaEìa, 


Sono  corpi  minerali  ^ che  han  pre- 
fo  la  figura-  dì  animali  , o dì /vege- 
tabili , e per'  quella  .ragione  fi;  vo- 
gliono efcludfii’Cjda  quell’  ordine /Itul- 
li  que’icotpiv*' che  non  , fi- fono  . muta- 
ti dai  due  accennati  : Regni  della  Na- 
tura . Vi  ha;;  più  difficoltà  j a.  deter- 
minare .il,pra»9  puntoty*.  cioè  quando 
cotelli  corpi  abbiano  a chiamarli  pe- 
trefatti , che  quando  ceffino  dr  eflcr 
tali.;  ora  per  farne  , una  pròva  Jni  è 
parlo  opportuno  diconfiderarli^n^mo- 
do  feguentc.  t :.v?'r  ' : . lol  aT  - 

/ -’r  ! I . ' ;»  t;f  ot  lii.  ,!f 
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SÉZIONE  CCLXXXl. 

I,  Gatnbìartieriti  irt  tefre^  Terra  larva- 
ta , terrificata. 

A Corpi  flraniert  nrnéati  in  foftan> 
IH  calcaria  , o cangiamenti  caU 
carei  , Larve  calcarei . 

1.  Sciolte  , e friabili  Creta  larvata» 
a Jn  forma  di  vegetabili.  ' <' 

b In  forma  di  animali. 

-Ir  Nicchi  , o conchiglie  sfotte  , (f 
calcinate  , Huutet  Conebacens  dalU 
Prov.  di  Helfiiigland,  e da  tód« 
deralla  nella  Prov.  di  Halland  , 
^ e negli  Strati  di  tetra  , e Cretii 
dì  Francia . - 

'>3i- Indurati. , Pettefa&a  caicureaé-- 
è Cambiati  ' e ricolmi  di  follda 
pietra  calcaria.  .' 

1.  In  forma  di  Animali.  • 

2.  In  forma  di  vegetabili  . Trovanfi 
. nell'  Ifola  di  Gottland. 

h Cambiati  in  fpato  calcario  , pr- 
tref.  calcarea  fpatofa  . 

X.  In  forpia  di  Animali  . I Nic- 
-V  chj 
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chj  di  Balsberget  nella  PrÒv.  dì 
Scania. 

t.  In  forma  di  vegetabili  (a). 

SS- 

C a ) Le  Conchiglie,  ed  i coralli  fono  m ve- 
ro comporti  di  materia  calcaria  , anche  quando 
fono  abitate  dai  loro  animali,  /lientediman^  av- 
vegnaché non  fieno  cambiate  rifpetto  al  loro 
principio,  cfo  non  ortante  fi  ripongono  tra  i pe- 
trefatti , torto  eh?  le  particelle  / della  fortanta 
calcaria  hanno  prefo  una  nuova  fituazione  , per 
efempio  quando  fono  divenute  foatol#  , quando 
fono  rtate  riempite  di  materia  calcaria,  o indura- 
ta , o fciolta  , o quando  ftanno  negli  Arati  della 
Terra  . Cotefte  formano  una  grin  parte  delle 
Collezioni  fortili  , le  quali  fono  fatte  coti  tanta 
ìnduftria , che  fpeffe  volte  non  fi  ha  riguardo  al- 
cuno ab  folo  e Principal  ufo  che  poffono  avere  , 
vale  a dire. quello  di  arricchirp  la  Zooloaia  1 
Mineralifti  s’  appagano  col  v^ere  la  polfibilìtà 
de’ cambiaménti , che  può  foffnte  la  Pietra  calca- 
rea rifpetto  alle  fue  particelle  j ed  anche  di  ave- 
re qualche  barlume  delle  alterazioni  , a cui  i 
fiata  foggefta  la.  Terra  dagli  rtrati  , che  tuttavia 
in  erti  fi-  ritrovano  . Le  Conchiglie  Calcinate  , o 

S|uel!e  che  fi  fono  cangiate  in  materia  caicaria 
òno  ottime  per  far^calce,  e fono  anche  più  pro- 
fittevoli come  concime  per  lè  terre  . Le  indora- 
te fervono  foltanto  per  formare  delle  Grotte  ne* 
Giardini  . NelTuna  petrificazione  gelTofa  fino  ad 
ora  è fiata  feoperta  , quando  non  fe  nè  trov'afle 
nell’  Alàbaftro  di  Perfia  , merceché  M-  Chardin 
dice  dì  avere  veduto  una  Lucerta  dentro  1'  Ala- 
baftro . 
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SEZIONE  CCLXXXII. 

A Corpi  cftranei  cambiati  in  ma- 
terie lìbcee  Larux  filicea  CotelU 
radoinigliano  aMa  òclce. 

•'1.  Indurati  HeirrfaSia  /tlicea. 

é Cambiaci  in  Selci . 

X.  Co  mole  in  forma  di  Nicchi  dal 
Fiume  Tomm  in  Siberia. 

/•  • 

, a.  Agata  in  forma  di  legno.  Untai 
' pezzo  dicefì  , che  lia  ndU  Col. 

Jezfone  del  Conte  di  Teflìn. 

3.  Coraihddi  di  Selce  bianca  ( mil- 
UpoTM  ) trovate  in  Gottland . 

‘4.  Legno  mutata  in  Selce  gialladall* 
Italia  , And'ìnopoli  , e da  Lou« 
. ‘ ghneagh  Lago  d'  Irlanda. 

■ , SEZIONE  CCLXXXIII. 

'r  C Corpi  eftranei  cambiati  in' Ar- 
' gilla  Lurv£  érgiUacttc  . 
a Sciolte  , e friabili. 

• 1.  Di  Argilla  da  Porcellana.  . 

« la  torma  di  vegetabili;  un  pezzo 

di  - 
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di  argilla  bianca  di  porcellana  dal 
Giappone  con  tutti  i fogni  di  ra- 
dice di  albero  fu  oflcrvata  in  una 
parcicolar  collezione. 
b Indurata. 

I.  In  un  argilla  incognita. 
a In  forma  di  vegetabili  , O/ìeocol- 
la . S\  dice  che  fiano  di  radici  di 
Pioppo  cambiate,  e che  non  fie- 
no formate  da  veruna  materia 
• calcaria  vedi  Pbi/uaUtbe  Bciu- 
ftigungen  ; viene  anche  detto  , 
che  fi  dia  un’  avorio  folTìle  , che 
abbia  le  qualità  di  un  Argilla  , 
ma  non  sò  poi  le  fia  fiato  efa- 
minato  a dovere. 

SEZIONE  CCLXXXIV.  * 

t.  Corpi  cftranei  divenuti  Salini  , o 
penetrati  da’  Sali  foffiii  , Corpora 
peregrina  infaìita  . Larva  infalita. 

A col  vitrìolo  di  ferro,  VittioloMar- 
tis  infaìita, 

I.  Animali. 

a per  due  volte  lonofi  trovati  cor- 
pi pi 
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pi  umani  nella  Min.  di  Falun  in 
Dalarne  , T ultimo  fu  ferbato 
per  molti  anni  in  UU/  vafo  di 
vetro , alla  fine  cominciò  a con- 
fumarfi  , e andarfene  in  brani . 

1.  Vegetabili. 

a Torba  , e 

è Radici  di  alberi.  Cotefti  trovanfi 
nell’  acque  pieni  zeppi  di  vitrio- 
lo  ex.  gr.  nella  Palude  di  Ofter- 
filfuerberget  in  Dalarne  . Non  fi 
abbrugiano  con  fiamma,  ma  folo 
a guifa  di  carbone  in  un  poten- 
te fuoco  , ne  fi  sfanno  all-  aria. 

SEZIONE  CCLXXXV. 

3.  Corpi  eftranei  penetrati  da  follano 
ze  Minerali  infiammabili  , o da 
Flogiftico  Minerale  Corp.  ptregr. 
pblogìfiicis  mineralibus  impregnata . 

A Penetrato  da  carbone  foffile  Li- 
tbantract  impregnata. 

I.  Vegetabili,  che  ordinariamente  fo- 
no fiati  legni,  o appartenenti  ad 
cflì. 

a In- 
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à Intieramente  faturati  Gagai  Gaga* 

• te.  Il  gagate  è di  una  folida  , e 
lucente  bruttura  . Da  Inghilter- 
ra, da  Boferup  in  Scania,  e dal 
Mar  nero. 

h Non  perfettamente  faturati.  Mu- 
ffita vcgetabilis  . E fciolta  , raffo- 

• miglia  alla  terra  d’  Ombra  , e 
può  adoperarfi  in  fua  vece;  da 
Boferup . 

SEZIONE  CCLXXXVI. 

•B  Penetrati  da  olio  di  faffo  , 0 da 
Asfalto  , Corp.  peregu  Tctroleo  fcu 
r/ifpbaltd  impregnata . 

I.  Vegetabili. 

a Torba  nella  Prov.  di  Scania  . Le 
Mumie  d’  Egitto  qu\  non  fi^  pof- 
fono  riporre,  perchè  per  fol’  ar- 
te i corpi  umani  fono  flati  col 
decorfo  del  tempo  penetrati  dall’ 
Asfalto  , nel  modo  fleflb  che  fu* 
cedette  naturalmente  al  legno  , 
negli  firati  di  carbone  foffile  della 
Sezione 284.  (b.) 

Ff  a 
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SEZIONE  CCLXXXVII. 

C Penetrati  da  Zolfo  , che  ha  dì- 
fciolto  ferro  , o da  marchefetta  , 
e piriti  , pyrite  impregnata  . , Petre. 
fafìa  pyritacea  . , 

I.  Corpi  umani 

a Bivalvi. 

b Univalvi  , ed  infetti  negli  ftrati 
di  Allume  in  Andrarum  in  Sca- 
nia . 

SEZIONE  CCLXXXVIII. 

4.  Metalli  in  forma  di  corpi  eftranei , 
Larva  metallifera  . , 

A Argento  , Larva  argentifera. 

1.  Nativo. 

a Sulla  fuperficie  delle  conchiglie  . 
In  Inghilterra. 

2.  Mineralizzato  con  rame  , e zol- 
fo. 

a Min.  d’  argento  grigia  della  Se- 
zione 171.  in  forma  di  fpighe  di 
frumento  ec.  credute  vegetabili  , 

che 
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che  trovanfi  in  uno  Arato  d’  ar- 
gilla a Frankenbèrg'  , e TablittC' 
rcn  in  Hello  di  Germania. 

SEZIONE  CCLXXXIX. 

B Rame,  Larv*  Cuprìfera, 

I.  Rame  in  forma  di  calce  Cuprttm  . 
Cakif  Corp.  peregr.  ingreffum , 
a In  forma  di  animali  , o di  parti 
ad  elTi  appartenenti. 

1.  Avorio  , ed  altre  offa  di  Elefan- 
te Turchefe  . Effa  è di  colore 
verde  tirante  all’azzurro  , e mol- 
to riputata  nel  Levante. 

A Simore  in  Linguadocca  fi  fcava. 
no  oda  di  animali  , che  nella 
calcinazione  prendono  un  colore 
azzurro  , ma  non  è vcrifimile  , 
che  r azzurro  dipenda  dal  Ra> 
me . 


/ 
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SEZIONE  CCXC.  ' 

à. 

z.  Rame  mineralizzato  , che  penetri 
corpi  cftranci.  Cuprum.Miner,  Corp. 
' pereg.  ingrefum . 

A Con  zolfo,  c ferro.  La  Min.  di 
Rame  gialla  , o marchefetta  che 
riempie 

I.  Animali  é . 

a Conchiglie  dalla  Norvegia  . Que- 
fte  conchiglie  fc  ne  flanno  fopra 
uno  firato  di  calamita. 

‘ b In r forma  di  Pefee  da  Eisleben  , 
Mansfeld  , o Oftenodc  di  Ger- 
mania. ' t - 

B Con  zolfo,  ed  argento  Min.  gri- 
gia di  argento)  a guifa  di  fpichc 
di  frumento  dalle  petraje  fchifto- 
~ fé  di  Beffe  in  Germania  della  Se- 
zione 287. 

SEZIONE  CCXCI. 


C Li  cangiamenti  in  ferro  . LarvK 
ferrifera . 

T i.Fe- 
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%.  Ferro  in  forma  di  calce,  che  fi  è 
introdotto  o haprdo  la  forma  di 
corpi  eftranei,  ttrrum.  Calci/,  car- 
par a peregr,  ingrc(fum  . 
a Sciolto,  Larva  Ocbracea, 

1.  Di  vegetabili,  radici  di  alberi  dal 
lago  Langclma  in  Finland  ..  Ve- 
di gli  Atti  deir  Accad.  Svezzefe 
delle  Scienze  dell’  anno  1742. 
h Indurato,  Larva  Hcmatitha . 

X.  Di  vegetabili . Legno  da  Orbifiìau 
in  Boemia . 

SEZIONE  CCXCII. 

2.  Ferro  mineralizzato,  che  ha  prefo 
la  figura  di  corpi  eftranei  , Fcr- 
rum  mincr.  Corp.  peregr.  ingreffum. 

. 0 Mineralizzato  con  zolfo.  Marche- 
fetta  . Larva  pyritacca  , della  Se- 
zione zSd. 

SEZIONE  CCXCIII.  ' 

5.  Corpi  eftranei  decompofti  , o di- 
ftrutti  , Corp.  pregr.  in  gradibus 
F f 4 de- 
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dtfiru&ìonis  confiderata . Humus,  Tur- 
ba Torba . 

A Di  animali  , Humus  animatisi 

1.  Di  Conchiglie  , Humus  concba- 
ceus . 

a.  Terra  di  altri  animali.  Humus  di- 
nerlorum  animaìium . 

■ B Terra  vegetabile  , Humius  <vege~ 
tehilis, 

I.  Torba,  Turba. 

a Solida  , e indurantefi  all’  aria  , 
Turba  jolida  aere  indurtfcens  . E’  la 
migliore  di  tutte  per  adoperarfi  in 
luogo  di  legna  da  bruciare  , e fi 
appiolfima  al  carbone  fofiìle.  So- 
vente fuol  contenere  un  poco  di 
acido  vicriolico . 

. i Torba  lamellofa  , Turba  follata  . 
Cotefia  è nel  primo  grado  di  de- 
co mpofizion  e . 

2»  Terra  de  laghi  Humus  lacufìris  . 
Qiiefta  fi  è una  terra  negra  rad- 
dolcita dall’  Acqua, 

3-  Terra  negra  Humus  ater  . Si  cono- 
fee  generalmente  c ricuopre  la 
fuperficie  di  quella  terra  Icioita  , 

. do 
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dove  fanno  a meraviglia  ì vege» 

tabili  {a), 

SEZIONE  CCXCIV. 

ORDINE  TERZO. 

Scorie  naturali , fcorix  Vulcanorum . 

Le  feerie  trovanfi  in  gran  copia  in 
molti  luoghi  della  terra,  non  folo  do- 
ve tuttavia  efiftono  Volcani  , ma  al- 
tresì dove  non  vedelì  vernn  fuoco  fot- 
terraneo  , e pure  fecondo  me  non 

i < ' • po« 

( a ) Tutt’  i generi  di  Terre  negre  conten- 
gono qualche  poco  di  Flogiftico  in  efferirnafto  da’ 
vegetabili,  0 dagli  aniinà!!,  e fono  più  , o me- 
no'nere  a ragguaglio  del  maggiore,  o minor Flo- 
giilico,  in  elle  rinchiufo.  Io  le  ho  collocate  qui, 
perchè  non  polFono  edere  adatto  efetufe  . Sono 
anche  un  medium  uniens  tra  tutti  e tfe  i Regni 
di  Natura , e li  potrebbe  ragionevolmente  doman- 
dare le  tutte  le  fpeite  di  terre  in  forma  di  mi- 
nutiffime  particelle  non  poflono  aver  parte_  nella 
compoiìzione  de  vegetabili  , e degli  animali  , do- 
po l’eljftenza  de’  quali  per  qualche  tempo  riman- 
gono in  forma  di  terra  negra  , fino  che  il  Flogi- 
Itico  di  nuovo  venga  feparato. 
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potevano  e(Tere  prodotte  in  altro  tnor 
do  , che  col  mezzo  del  fuoco  . Cote- 
fte  non  fi  poflbno  propriamente  chia- 
mar naturali  , perchè  hanno  tute’  i 
legnali  di  un  fuoco  violento  , c di 
queir  ultima  mutazione  , che  patir 
poifono  i corpi  minerali  lenza  che  il 
mondo  venga  difirutto  ; ne  lono  arti< 
fidali  fecondo  il  modo  d’intendere  il 
piìi  ricevuto  . Quando  forfè  in  avveni- 
re per  i mezzi  , che  fi  {copriranno  , 
potremo  fapere  da  qual  forte  di  pie- 
tre effe  fieno  compofle , farà  forza  non 
pafTar  al  dì  là  della  fuperficie  di  efle , 
e contentarfi  dì  fapere  , che  rachiu- 
dono  in  sè  un  pò  di  ferro  . Fratanto 
io  non  le  poflb  ommettere  in  quella 
appendice  dopo  di  avere  confiderato 
le  petrificazioni  , e quindi  ne  andrò 
annoverando  alcune  fecondo  i loro  eiler- 
ni  fegni , 

SEZIONE  CCXCV. 

A Agata  d’  Islanda  , ^ebates  islan- 
dictis  ni^tr  . £’  nera  , folìda  , e 

di 
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di  testura  vearofa  , ma  in  pezzi 
lottili  diventa  vcrdaftra  , c femi- 
niitrafparente  come  il  vetro  da 
bottiglie  , che  contenga  molto 
ferro.  Quello  che  più  merita  of- 
fervazìone  fi  è , che  fe  ne  tro- 
vano mafie  lolide  di  tal  grandez- 
za, che  non  farebbe  poflìbile  di 
farne  delle  fomiglianti  in  una  ve- 
traria. S’  incontra  in  Islanda  , c 
nell’  Ifola  dell’  Afcenfione.  IGio- 
jellleri  la  adoperano  come  un 
Agata  , ancorché  fia  troppo  te- 
nera per  refiftcre  ad  una  conti- 
nuata frizione. 


SEZIONE  CCXCVI. 

B Pietra  da  macine  del  Reno,  £.«- 
pis  molaris  Rbenanus  . E’  grigìa-nCj 
riccia  , porofa , e rafiomiglia  af- 
fatto a quella  forte  di  Scorda  pro- 
dotta dalVefuvio.  Se  in  ciò  vado 
errato  fpero  che  qualcheduno^  de* 
fcriverà  qualche  giorno  le  parti  co- 
ftitutive  di  quefta  pietra  da  macina. 

SE- 
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SEZIONE  CCXCVII. 

C Pietra  Pomice  . Tumex  . Efia  è 
molto  porofa  , e rigonfiata  , e 
per  confeguenza  di  poca  gravità 
ipecifica  . Raflomiglia  a quella 
fpumofa  Teoria  , che  fi  fa  nelle 
fucine  da  ferro. 

1.  Bianca. 

2.  Nera  . Il  colore  della  prima  vie- 
ne da  imbiancamento  feguito  col 
mezzo  deir  aria  , e del  Sole  , 
perchè  la  feconda  riefee  tale  dall’ 
Elaboratojo  medefimo  , vale  a 
dire  dal  Volcano. 

SEZIONE  CCXCVIII. 


D Scoria  a modo  di  Margherite  , 
scori»  Qofìantts  glohulis  vifreis  con- 
gìomeraùs . Viene  comporta  da  par- 
• ticclle  vitree  bianche  , verdi  ,l  e 
quali  paiono  ertere  fiate  conglu- 
tinate infieme  nell’  atto  che  era- 
no 
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no  tenere  e fufe  . S’  incontrano 
nell’  Ilola  dell’  Afcenfione. 

SEZIONE  CCXCIX. 

E Scorie  arenofe  , o ceneri  Scoria 
pulveruUnte . Cineres  Vulcanorum  co- 
tefte  fono  vomitate  fuori  da*  Vol- 
cani  in  forma  di  grani  maggiori , 
o minori.  Sarà  forfè  il  principio 
della  terra  pozzolana  della  Sez.20  9. 
(a)  perchè  dicefi,  che  una  tal  ter» 
ra  ricopriva  le  rovine  di  Ercolano 
vicino  a Napoli,  il  quale  fu  rovi- 
nato, per  quanto  narra  la  Storia, 
da  un  Volcano  nell’atto  di  un  tre» 
muoto.  Vegganfi  le  lettere  di  Mr. 
Hamilton  (ul  Vefuvio,  e l’Etna. 

SEZIONE  CCC. 

Offervazioni  fulU  precedenti  Scorie, 

E’ pare,  che  non  fi  polla  andare  più 
in  là  nell’  ordinare  i Corpi  fpettanti 
al  regno  minerale  della  terra  negra  ver 

ge- 
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'getabile  della  Scz.  292.  , e delle  Scó-» 
rie,  come  quelle  cofe  in  cui  turto  lì 
riffolve.  Nientedimeno  fe  quelle  Sco- 
rie di  tiuovo  fi  diffanno,  e col.progrcf- 
fodel  tempo  divengono  terra  , il  che 
'può  fUccederc , vi  farà  allora  una  nuo- 
va foftanza , oltre  alle  altre  che  torne- 
rà addietro  , e circolerà  di  nuovo  in 
qualche  nota  forma  . Ben  fi  sà  come 
gli  antichi  mucchi  di  Scorie  provegnen- 
ti da  Fucine  di  ferro  li  sfanno,  e alla 
fine  producono  vegetabili,  il  che  non 
iì  può  attribuire  alla  fola  terra  negra 
colà  trafportata dal  vento.  Lo  ftelTo pu- 
re potrebbe  forfè  avvenire  alle  Scorie 
naturali  rimanendo  efpoHe  all’  aria  a- 
perta,  ma  non  lofappiamodicerto,  nè 
qual  forma  differente  quella,  ed  ogni 
altra  terra  pofla  prendere  circolando  ne- 
gli animali  , e ne’vegetabili  . Ciò  non 
ollante  in  tali  cali  liccome  le  loro  par, 
ticelle  divengono  , o già  fono  ridotte 
tenuifsime,  e la  maggior  partedelflo- 
gillìco  diviene  volatile,  eccitato  dal  ca- 
lore, o dal  fuoco,  pare  verilimile,  che 
per  una  lenta  feparazione  del  ffogilli- 

co. 
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CO,  o coir  unione  per  mezzo  de’  Sali 
cotefta  terra  polla  divenire  un’argilla; 
luppofto  però , che  per  qualche  anterio- 
re rivoluzion  non  fi  abbia  a cambiare 
in  carbone  foffilc  ec. 

Se  in  qualche  tempo  avverrà  , che 
un  volcano  balzi  fuori  da  una  monta* 
gna,  i cui  Arati  ci  fiano  noti  prima, 
potremo  almeno  immaginarti  qualche 
ragione  di  un  s\  Arano  eAetto  ; ciò  non 
oAance  agli  Uomini  dotti  mancherà  tem- 
pre qualche  nozione  intorno  alle  ma- 
terie degli  Arati,  ed  al  modo  della  lo- 
ro formazione,  perchè  l’acqua,  e gli 
altri  oAacoli  hanno  pur  troppo  impe- 
dito alla  gente  di  fare  le  dovute  offer- 
vazioni  < Frattanto  piti  che  andiamo 
confiderando  da  un  canto  tutte  le  mo- 
dificazioni , e alterazioni  , che  patifce 
la  terra  col  mezzo  del  fuoco  , e dell’ 
acqua , daH’acceflb  libero  , o no  dell* 
aria,  dalla  volatilità  ed  attrazione  de 
fali  acidi , per  mezzo  di  cui  le  folu- 
Zioni,  e gli  induramenti  fi  producono, 
come  anco  le  eompotizioni  , e le  (e- 
parazioni,  e dall’altro  canto  rifletten- 
do 
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do  alia  brevità  dell’ umana  vita,  forlfi 
anco  dedicata  ad  altre  faccende , edal- 
la  difHcoltà  di  oHervare  gli  effetti  fot- 
terranei, ed  alle  altre  molti plici  cofe 
che  impedifcono  di  fare  fcoperte  per 
cui  trovar  fi  pofTono  mezzi  più  facili 
di  arrivare  ad  una  vera  conofcenza 
col  mezzo  di  efperimenti  bene  inccfi, 
più  vedremo  cofa  ci  manca  per  forma- 
re fillemi  di  Mineralogia,  e per  que- 
ila  ragione  faremo  anco  difpofli  a fcu. 
lare  gli  errori  di  quelli  che  fino^ad 
ora  fono  flati  pubblicati  . Da  quelle 
perfone,  che  fono  capaci  ditali  fenti- 
menti  fodrirò  con  piacere  quel  giudi- 
ciò  che  fono  già  parato  a pronunciare 
fu  quello  mio  Saggio  tranfeat  cum  re- 
ttris. 


FIN5  DEL  saggio; 


DE- 
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DESCRIZIONE,  ED  USO 

DELL'  ELABORATOJO 

D U T ^ S C 

£ fpecialmente  del  modo  di  adoperar  il 
Camello  da  Soffiare  nella 

MINERALOGIA 

PER 

GUSTAVO  VON  - ENGESTROM. 
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DESCRIZIONE,  ED  USO 

DELL*  ELABORATOJO  DA  TASCA  , 

'£  fpezialmente  iti  modo  di  adoperar  il  Can^ 
NELLO  DA  SOFFIARE  NÉLLA  MINERALO- 
GIA FER  GUSTAVO  VON-ENGEST- 
ROM. 


SEZIONE  PRIMA. 

Quella  Scieoca  che  c'  inCegna  le 
proprietà  de’Corpi  Minerali , e per 
cui  noi  arriviamo  a caratterizzar- 
li , diftinguerli  , ed  ordinarli,  di- 
cefì  Mineralogia  . Quella  , come  le  altre 
Scienze  eflendo  opportunemente  coltivata , e 
^ adoperata  pel  fuo  vero  fine  , vale  a di- 
re pel  pubblico  bene  , ci  lomminiftra  mol- 
te utili  fcoperte  a milura  che  la  fcienza  lì 
và  promuovendo  , ed  aumentando. 

SEZIONE  II. 

La  Mineralogia  è Hata  lludiata  già  da 
molti  lecoli  , ma  i fuoi  progretTì  tono  Hati 
molto  lenti . 

• Alcune  dotte  perlone  hanno  in  vero  cer- 
G g 2 cato 


Digitized  by  Googìt 


cato  di  ridurla  io  un  ordine  ndematico , ma 
{ìccome  la  paffione  di  raccogliere  Minerali  , 
e FoiTili  ha  prcvalfo  fu  quella  di  efaminar- 
li  , o di  penetrare  nelle  interne  qualità  di 
eQi , così  per  la  maggior  parte  non  1’  han- 
no gran  fratto  promolTa  . Quelli  che  fono 
puri  raccoglitori,  clTendo  più  in. numero  de' 
Mineralogifti  , o degli  feienziati,  ed  alen- 
ilo più  opportunità  di  acquiftarlì  nuovi  fag> 
gì  di  Corpi,  non  communicarono  tanto  coi 
Mineralogifti , come  avrebbero  dovuto  fare  . 
Alcuni  raccoglitori  più  voglìofi  ^dcl  numero 
che  d’altro , G occuparono  foltanto  a far  im- 
menfe  raccolte  , parendo  già  determinati  a 
voler  riporre  tutta  la  natura  nel  loro  Mu- 
feo  , fenza  aver  riguardo  a qualche  ragione- 
vole ordine  , mentre  gli  altri  proponendo^ 
di  rimediare  ad  un  fioatto  abufo  afpiravano 
a qualche  notizia  più  interna  come  fe  que> 
fta  dovdle  edere  un  effetto  delle  loro  racol- 
te  , e con  ciò  cadero  in  una  maggiore  ftra-  ^ 
vacanza  . Tutte  quefte  cofe  impedirono  i 
Mineralifti  dal  promuovere  la  Scienza  , ma 
per  buona  ventura  quelli  tempi  fono  già  pai- 
fati  . Oggidì  pare  , che  il  Mondo  fia  dive- 
puto  più  capace  di  ragione  , e pare  che  la 
Mineralogia  fia  fempre  più  incorraggita  , ed 
animata  . La  gran  utilità  de’  corpi  Minera- 
li già  noti , ci  promette  un  vantaggio  mag- 
giore dallo  ftudio  di  quefta  Scienza  , di 
rullio  che  fta  il  folo  piacere  di  far,  Mufei  ; 

ma 
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ma  per  cogliere  quello  tal  vantaggio  , con- 
viene penetrar  né’  principi  dè’  corpi’,  onde 
portiamo  eflere  ficuri  di  non  ingannarci  nel 
noftro  giudizio  Copra  di  dii ’ 

. SEZIONE  Ili* 

Siccome  il  principal  fine  di  ftudiare  la 
Mineralogia  confiftc  nel  trovar  fuori  1 ulo 
itconomico  de’  Minerali , è neceffario  di  co- 
Bofcere  ogni  corpo  minerale  che  ci  fi  pre- 
lenta , rifguardo  a tutt'  i Cuoi  eftctti  , da 
cui  determinar  fi  porta  »1  * 

cui  fi  debba  impiegare  . Un  fiftcma  di  Mi- 
neralogia fondato  fu  quelli  effetti  , diverrà 
molto  più  fcientifico  , avendo  fempre  per 
ifcopo  quel  punto  reale  , cioè  T.  applicazio- 
■nc  àgli  ufi  della  vita  umana  ; E ficcome  e 
naturale  all’  uomo  1’  adattare  ogni  cola  , 
per  quanto  è poflìbiie  ,•  al  luo  vantaegio  , 
un  tal  fitlema  farà  generalmente  piu  abbrac- 
ciato  , ed  a un  tempo  lleffo  più  fàcilmente 
Intelo  , come  quello  che  racchiuderà  i cor- 
pi in  minor  numero  di  Qafli , di  ordini  ec. 
per  la  qual  cofa  la  memoria  ne  fentirà  qual- 
che  follievo  più  di  quello  che  fe  volefliiuo 
flar  alle  dcfcrizioni  delle  loro  fupcrficie . 


Gg 
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SEZIONE  IV. 

Ciò  premeflo  e accordato  • fi  coofideri 
ora  quali  difficoltà  noi  troveremo  nell’  efa> 
minare  i Minerali  . Cotefii  per  il  più  fi  raf- 
fomigliano  uno  all’  altro  rapporto  alla  loro 
efteriore  apparenza  , febbene  le  parti  cofii» 
tutive  fiano  affatto  differenti  , e per  confe* 
guente  debbono  «fiere  trattati  in  differenti 
maniere  per  trarne  da  efii  un  vantaggio.  La 
maggior  parte  ancora  Ipogliar  deefi  della  for- 
ma loro  naturale  , e fpefib  anche  difcio- 
glierli  prima  di  adoperarli . La  loro  figura  c 
colore  o per  dirla  in  :una  parola  la  loro  fu- 
perfìcie  non  fi  ha  folo  a confiderare  , ma 
dobbiamo  conofcerli  internamente,  e deconv 
porli  fecondo  i veri  principi  della  Chimica. 

SEZIONE  V. 

In  tal  modo  efaminando  il  Regno  mine- 
rale potremo  di  quando  in  quando  vedere  j 
Corpi  afioggettaii  agli  efperimenti  ( fe  an- 
che proffim  amente  fumo  la  ftefia  cofa  ) dif- 
ferire in  alcuno  dei  loro  effetti  , il  che  fi 
dee  particolarmente  attribuire  alla  difficoltà 
di  clattamente  determinare  il  grado  del  fuo- 
co da  adoperarfi  , una  difficoltà  che  non  fi 
è per  per  anco  levata  , ma  che  non  ci  dee 
diflorre  dall'  andar  innanzi  quanto  mai  fia 
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podiblle  , poiché  troviamo  in  pratica  , che 
fi  rimedia  a tale  ioconveniente  col  replicar 
1'  efpericnze  , e di  quefte  non  fc  ne  fanno 
mai  a fufhcienza , quando  vengano  fatte  con 
giudizio  , e diicrczione . 

SEZIONE  VI. 

A quello  modo  di  (Indiare  la  Mineralogia 
vi  fi  è pollo  mano  da  qualche  tempo  , ma 
il  Pott  a Berlino  1*  ha  condotto  alla  fua 
maggior  perkzione  , e dopo  di  lui  il  Sig. 
Cronftedt  in  Svezia  1’  ha  anche  più  (lefo  , 
ailoggettando  ogni  Minerale,  che  gli  (i  pre- 
fentava  alle  mani  ad  efperiroenti  chimici , in 
confeguenza  de’  quali  ei  dopo  pubblicò  il  fuo 
faggio  per  formare  un  fillema  di  Mineralogia  . 

SEZIONE  VII. 

Cosi  è dato  rimolTo  il  più  forte  odacelo , 
e fi  è manifeftato  il  vero  metodo  d’  impa- 
rare la  Mineralogia,  feguendo  il  qu^le  pof- 
fiamo  rendere  quella  fcienca  vieppiù  com- 
pleta . Per  arrivare  a quello  fine  i chimici 
efperimenti  (ono  certamente  nccelTarj  , ma 
ficcome  una  gran  pane  del  regno  Minerale 
è già  Hata  elamiioata  in  quello  mudo  , noi 
non  avremo  bilogno  di  ripetere  tutti  gli  e(- 
perimenti  in  tutta  la  loro  (lefa  , quando 
qualche  nuovo  , c particolar  fenomeno  non 
G g 4 fi  ma- 
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fi  manifeftaffe  nelle  cofe  che  ftiatr.o  efami- 
nando  ; altrimenti  la  lungaggine  de’  procef- 
fi ci  potrebbe  impedire  dall’  andar  innanzi, 
e ci  leverebbe  quel  tempo  , che  meglio  im- 
piegar potrebbefi  a farne  de’  nuovi  . Fare- 
mo dunque  ufo  di  una  maniera  più  facile 
la  quale  per  il  più  è anche  (ufficiente  , e 
che  febbene  fi  faccia  per  dir  così  in  Minia- 
tura , ciò  non  oftame  è tanto  fcicntifica  , 
quanto  r ordinario  modo  di  procedere  ne- 
gli Elaboratori  , effendonc  una  imitazione 
fondata  fugli  fteffi  principi  . Quelta  dunque 
cotififìe  nel  far  gli  ([perimenti  [opra  un  pezza 
di  carbone  colla  fiamma  di  una  candela  , con- 
centrata col  mezzo  di  un  cannello  da  [afflare  . 
Il  calore  che  ne  nafee  è molto  gagliardo  , 
ed  i corpi  minerali  in  quefia  guifa  fi  pof- 
fono  brucciare  , e calcinare,  fondere,  e ri- 
durre in  ifeorie  ec.  come  fi  . pratica  nceli 
elaboratori  in  grande.  ^ 

* « 

SEZIONE  Vili. 

Il  Cannello  da  foffiarc  è quello  ftelTo  , 
che  fi  ufa  da’  Gioiellieri  , Argentieri  , e 
foffiatori  di  vetro  cc.  e fu  anche  ufato  da’ 
Chimici  , e Mineralifti  , ma  per  quanto  io 
sò  il  Cronftcdt  fu  il  primo  che  ne  abbia 
veramente  promoffo  1’  ufo  nell’  efaminaie  i 
Corpi  minerali  . Qiiefto  Cavaliere  inventò 
qualche  altro  apparato  necefiario  per  fare 
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gli  efperiraenti  da  rru-tterfi  Kifieine*col  On-f 
nello,  le  quali  cole  lutte  vengono  a formai: 
re  una  fcatola  che  per  la  facilità  di  poterli* 
mettere  in  Talea  , particolarmente  viaggian- 
do , li  può  nominar  un  Elahoratorio  tafea* 
bile . E ficcome  nè  1’  Elaboratorio  da  ta- 
lea , nè  il  grand’  ulo  che  far  fi  può  del 
Cannello  , viene  generalmente  faputo  , così 
credo  che  non  fara  inutile  farne  una  de- 
fcrizione  • 

SEZIONE  IX. 

- 11  Cannello  viene  rapprefentato  nella  fua 
vera  figura  , e grandezza  nella  Tav.  L Fi* 
I,  11  Globo  1*  è vuoto  , e fatto  efpref- 
Jamente  per  condenlare  i Vapori , che  fem- 
pre  vi  fono  nel  Cannello  , quando  Ila  ftato 
adoperato  per  qualche  tempo.  Se  quella  pal- 
la non  vi  fofTe  , i vapori  andrebbero  diret- 
tamente coir  Aria  nella  fiamma  , c quindi 
raffredderebbero  il  Corpo  da  affaggiarfi . 

Il  vano  nell’  ellremità  piò  lottile  h per 
cui  paffa  1’  aria  , non  vuol  edere  più  largo 
del  più  lottile  filo  di  ferro  . Quello  forelli- 
no  può  di  quando  in  quando  edere  turato 
da  qualche  cofa  , che  ci  vada  drcnto , e im- 
pedifea  la  forza  dell’  aria  nell’  ufeire , quin. 
di  fi  ha  da  avere  un  petzo  del  più  fine  fil 
<fi  ferro  , per  rimondarlo  quando  occorra  ; 
■c  perchè  s’  abbia  il  filo  più  alle  mani , vie. 

ne 
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ne  raccomandato  , e attortigliato  all’  intor» 
no  del  canoello  , come  viene  rapprefentato 
nella  Fig.  i.,  c è il  6lo,  raccomandato  in-  ^ 
torno  al  Cannello  d , e poi  pacante  per  un  ' 
Imco  t fatto  nel  Cannello  / perchè  Aia  più 
laido. 

SEZIONE  X. 

Il  Cannello  è cotnpoAo  di  due  parti  Ta. 
vola  I.  Fig.  2.  e > e ciò  sì  per  la  facili- 
tà di  farlo  , come  pure  di  portarlo  feco  , 
e di  nettarlo  internamente  quando  (lavi  bi- 
fogno  . Per  fiAare  le  più  opportune  propor- 
zioni io  queAo  illrumento  , alcuni  Cannel- 
li di  differenti  grandezze  , tanto  più  groffì 
che  più  minuti  lonofi  provati  , ma  i primi 
richiedevano  troppo  fiato  , e gli  altri  riem- 
piendofi  troppo  prcAo  d*  aria  , la  rifpinge- 
vano  indietro  nella  gola  ; ora  si  1’  una  che 
r altra  cola  impediva  grandemente  glj  efpe- 
rimeuii  , e divenivano  per  av<ientura  anche 
nocivi  alla  fanità  . La  grandezza  della  Fi. 
gara  j.  fi  è trovata  la  migliore  , ed  ancor- 
ché il  forellino  abbia  ad  effcre  tanto  minu- 
to , come  s’  è già  detto  nella  Sezione  9.  , 
nicntedimanco  le  pareti  del  Cannello  in  quel 
punto  non  debbono  edere  più  fottili  , nè  il 
foro  più  lottile  di  quello  che  venga  raffigu- 
rato, altrimenti  verrebbe  ad  edere  troppo  lan- 
guido , e la  fiamma  non  fareòbe  tanto  at- 
tiva . ^ 
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t!va . Vuolfì  anche  rimarcare  > che  il  eanm' 
letto  interno  , come  pure  il  buco  nell'eftre- 
mità  dee  efferc  molto  lifeio  lenza  la  meno- 
ma ineguaglianza  , altrimenti  partircbbeli  la 
fiamma  » ,c  diverrebbe  doppia  . Finalmente 
quella  canna  reputar  devófi  la  migliore  , 
col  mezzo  di  cui  formar  fi  può  la  più  lun- 
ga , e la  più  acuta  fiamma  da  una  cande- 
la di  forma  , e di  ordinaria  grandezza  , e 
le  canoe  per  Io  più  vengono  latte  di  bron- 
zo» o d*  argento. 

3 E Z 1 O N £ XI. 

Tutto  r elaboratojo  viene  rapprefentato 
Tav.  IL  Fig.  1.  colla  Scatola,  appunto  del- 
la forma  , grollezza  , e proporzione  , di 
cui  io  fteffo  mi  foglio  fervire  . Opali  alte- 
razioni vi  fi  pollano  introdurre  facilmente  fi 
può  rilevarle  adoperandolo,  c , tà  b fono  le 
due  parti  del  Cannello  , e che  ho  già  de- 
fcritte,  «a  una  Candela  di  cera  deftinata  ali* 
ulb  degli  efperimenti , fagnatamente  quando 
1’  uomo  viaggia  , e non  può  averne  d’  al- 
tra forte,  b un  pajo  di  molle  per  prendere 
con  maggior  facilità  i corpi  , che  hanno 
a fervire  negli  efperimenti  , che  ordinaria- 
mente debbono  edere  minuti  . Cotefte  fer- 
vono ancora  per  toccare  , e rivoltare  le  co- 
fe  nell’  efperimento  , all’  ora  quando  fono 
roventi  , e non  maneggevoli  colle  dita  d a 
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f fono  tre  Boccette  per  ferbarvi  i Fluflt  , 
vale  a dire  il  Borace , il  Sale  di  (oda  , e il 
Sai  fajibtle  microcofmicum . g un  martello  da 
rompere  qualunque  pezzo  di  Pietra  che  fi 
abbia  a provare , c 'cotefto  ferve  'anche  a pi- 
ilàre’ , e ftritolare  alcune  altre  còfe  , i una 
Lente  ben  ncccffaria  quando  gli  oggetti  fd- 
no  troppo  minuti  per  vederfi  con  occhio  di- 
larmato  . k uh  fucile  da  batrer  fuoco  , pet 
cui  fi  rileva  la  durezza  de’  Corpi  / una  ca». 
lamita  per  ifcoprire  fe  vi  ha  ferro  . in  una 
piccola  lima  , con  cui  fi  polla  di  (cernere  le 
gemme  , i crifialli  di  Quarzo  , ed'  i vetri 
artificiali  , o colorati  uno  dall*  altro  n una 
fottile  lamina  quadrata  di  acciajo  non  tem- 
perato , da  una  parte  (cabra  = a ifiodo  di  li- 
ma con  poco  rilievo  per  macinarvi  (opra  le 
cofe  , e polita  dall'  altra  per  battere  col 
martello  i metalli. 

Sopra  la  lamina  n , e dentro’  la  periferia 
vi  è fito  per  un  picciolo  Candeliere  . Cotefto 
vedefi  in  piano  Fig.  i. , e in  profilo  Fig. 
Tav.  II-  Viene  formato  da  lamina  di  bron- 
zo rotonda  , la  punta  a e 1'  anello  b fer- 
vono in  luogo  di  piattellino  degli  altri  cam 
delieri  , che  in  tal  cafo  occuperebbe  troppo 
luogo  . Nella  Fig.  4.  della  Tav.  II.  vi  ha 
un  anncllo  fottile  di  /erro  , alto  una  fcfta 
parte  di  oncia  dd  piede  Inglefe  , e con 
quefto  fi  piftano  , e fi  ftritolano  le  materie 
iulia  lamina  Fag,  1.  n fenza^che  vadano 

dif- 
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difperfe  , o fmarrite  . Nel  riporre  ogni  co» 
U nella  fcaiola  , 1’  anello  fi  ha  da  porre 
nel  Candeliere  , onde  non  abbia  a imba- 
razzar molto  nella  fcatola.  , 

Appunto  la  fcatola  con  tutti  gl’Iftrumen- 
ti  già  delcritti , non  dee  edere  più  alta  dell' 
ottava  parte  di  un  pollice,,  e per  confeguen- 
2a  di  poco  volume  , onde  fi  poda  portar  io 
talea  come  un  piccolo  libro  (4). 

SE- 

( a ) L’  Elaboratorio  tafrabile  qui  deferitto  , 
'è  una  fcatola  per  gli  acidi  deferitta  nella  Sezio^ 
•ne6i.  fu  migliorata  fecondo  il  modo  di  M-  Cron- 
Itedt  da  una  perfona  particolarmente  amica  del 
Sig.  Engeftrom  , da  cui  imparò  il  modo  di  fare 
gli  efperimenti  Mineralogici  . Il  volume  della 
prima  è flato  ridotto  a poi.  cubici  nove,  e mez- 
zo , la  lunghezza  eflenJofi  diminuita^  un  feflo  di 
poi.  la  larghezza  -y  , e la  profondità-^! , e ciò 
non  oftante  vi  fi  è aggiunto  un  pepo  di  Cpbo- 
ne  di  legno  per  fare  gli  efperi menti  , una  pietra 
locaja , un  pezzo  di  efea , e alcuni  Zolfanelli  |pr 
accendere  la  candela  . Le  tre  boccette  d , e f y 
per  ìSali,  fono  di  varj  colori  pertuggire  lofcam- 
bio  . II  Candeliere  ha  varie  fcanellature  concert^ 
triche  per  ferbare  a parte  i rifultati  degli  efperi- 
menti  . Il  Cannello  c b hz  una  parte  d’  argento 
per  applicarvi  la  bocca,  e fi  apre  avite  nel  ^ez- 
20  della  pallottola  , onde  poter  levpe_  piu  facil- 
mente r umidità  , è il  filo  della  Sezione  9.  piu 
opportunemente  fi  è voluto  ftaccare  dal  cannello, 
che  raccommaniarvelo  . L’  altra  Cantmetta  per 
per  gli  acidi  della  Sezione  62.  .fi  è ridotta  a un 
* quar- 
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SEZIONÈ  Xti. 

All'  ora  quando  uno  fi  voglia  porre  , a 
far  gli  erperimenti  , non  dee  incominciar 
tofto  dal  cannello  , ma  premettere  alcune 
cofe  preliminari , onde  polla  poi  ben  dirigerà 
tieir  applicare  il  fuoco  ex.  gr.  Una  pietra 
non  fuole  edere  Tempre  omogenea  , o tutta 
della  (leda  fpecie,  ancorché  tale  polTa  com- 
parire all’  occhio  , t perciò  occorre  far  ufo 
della  Lente  , per  difeoprire  le  parti  etero- 
genee , fe  ve  ne  fono  , e quede  (eparar  (s 
debbono  , e ogni  cofa  fì  vuoi  provare  fepa- 
rata  , a fine  che  gli  effetti  di  due  differen- 
ti cofe  provate  nello  ffeffo  tempo'  non  fi 
•bbieno  ad  attribuire  ad  una  fola  . Quedo 
potrebbe  accadere  con  alcune  delle  Mcie  più 
iòttili  , che  alcune  volte  fi  trovano  unite 
con  certe  piccole  porzioni  di  quarzo  , appe- 
na vifibili  per  1'  occhio  . Il  Trapp  parimen- 
ti 

quarto  meno  del  fuo  originai  volume  , elTendO 
però  della  medelìma  capacità.  Racchiude  elTadue 
piccoli  orinali  Tav.  /.  Fig.  4.  per  fare  le  foluzio- 
ni  , un  truogolo  Tav.  I.  Big.  5.  , o fcodella,  che 
la  n voglia  chiamare  per  lavare  la  Min.  dopo  eh* 
é data  (tritolata,  e tre  piccole  boccette  con  dop- 
pi turraccioli  per  gli  acidi  Nitrofo  , Marino  , e 
Vitriolico  , aventi  ogn'  una  una  lettera  iniziale 
dinotante  1’  addo . 
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ti  s’  incontfa  alcune  volte  naifto  cori 
tilTiine  particelle  di  Felt-fpato  fpatum  StìntM’ 
/ani  o di  fpato  calcario  ec.  Dopo  di  ciò  fi 
ha  a vedere  la  durezza  d<Ila  pietra  col  fu- 
cile . La  felce  , e le  granate  ordinariamen- 
te danno  fcintille  , ma  fonovi  anche  altre 
pietre,  avvegnaché  di  rado,  dufe  a fegnodi 
batter  fuoco  ex.  gr.  una  fpecie  di  trapp  è 
di  tal  durezza  che  batte  fuoco,  lebbenenon 
vi  fi  poffano  vedere  particole  di  Fclt  fpaio  . 
De  vetri  colorati  rafTomigliano  alle  vere 
gemme  , ma  ficcome  fono  teneri  rifpetto 
ad  effe  , di  leggieri  fi  pofToho  difiinguere 
colla  lima  ; i crifialli  di  quarzo  comuni  io* 
oo  più  duri  de'  vetri  colorati  , ma  più  te- 
neri delle  gemme  . La  calamita  dà  a eo- 
nofeere  il  ferro  , quando  non  Ca  mtflo  in 
troppo  picciola  quantità  in  una  pietra  , e 
fpefTe  volte  prima  che  fia  arrofiita  . Alcune 
forti  di  Ematiti  , e fegnatamente  la  Ccrc- 
lefcens  rafTomigliano  di  moltj  alle  altre 
Min.  di  ferro  , ma  fi  diftingu*  dall'  altre 
un  colore  roffo  pur  cfTendo  piltà  , le  altre 
danno  una  polvere  nericcia , e così  di  mano 
in  mano. 

SEZIONE  XIII.  . 

Il  trattare  il  Cannello  efige  qualche  pra- 
tica. Un  principiatite  regolarmente  follìa  con 
troppa  forza , il  che  lo  forza  a prender  fia- 
to 
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to  molto  frequentemente  . e quindi  ritira  la 
fiamma  : ciò  dà  noja  a lui  e a un  tratto 
raffredda  un  pò  la  materia  dell’  efperi> 
mento.  Ora  il  pratico  prende  fiato  pel  Na> 
lo , e nello  fleffo  tempo  fiegue  a foffiare  pel 
cannello  , e conferva  invariabile  la  fiamma- 
della  Candela  . Tutto  1’  artificio  Ifà  nel 
prender  fiato  pel’  nafo  , e moderar  colla 
lingua  il  foffio  , ficchè  la  lingua  faccia  le 
veci  di  flantuffo  in  una  tromba , o piuttoffo 
il  nafo , i polmoni  , e la  bocca  facciano  da 
Mantici  con  doppia  divifìone . In  quello  mo- 
'do  non  c'  è bi fogno  di  (offiar  forte  , ma 
(olamente  con  mezzana  , ed  egual  forza  , 
e cosi  non  può  mancar  il  fiato  all’  opera, 
tore  . Il  folo  inconveniente  che  ne  risulta 
fi  è y che  le  labbra  fi  fiancano  , e s’  inde- 
bolifcano  dopo  aver  badato  a foOBare  per  un 
pezzo  fenza  prendere  refpiro  , ma  toflo  fi 
rihanno  col  rimanerfi  dal  foffiare  per  alcuni 
minuti. 

SEZIONE  XIV. 

La  Candela  da  adoperarfi  per  tali  opera* 
zioni  della  Sezione  7.  deefi  fmoccolare  fre- 
quentemente , ma  in  modo  che  la  fommi- 
tà  del  lucignolo  ritenga  qualche  poco  di 
ontuofo  , altrimenti  la  fiamma  non  farebbe 
a fuiiicienza  attiva , fe  effo  folle  quali  ridot- 
to in  cenere  , ma  fi  vuole  fmoccolare  fol- 
. i tan* 
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tanto  la  fommità , perchè  un  lucignolo  baf- 
fo darebbe  una  fiamma  troppo  piccola  . La 
fiamma  azzurra  è la  più  gagliarda,  e quin- 
di fi  dee  produrla  quando'  occorre  un  gran 
fuoco  e Iblaroente  la  punta  di  eda  fi  ha  a 
rivogliere  verfo  la  materia' dell’ efperimento. 

SEZIONE  X 7. 

Il  pezzo  di  carbone  da  ufarfi  in  quelle 
occafioni  della  Sezione  7.  non  ha  da  edere 
di  qualità  tale  , che  Icoppj  , e fcrepoli  . Se 
ciò  mai  avvenifle  fi  deve  rifcaldarlo  a poco 
a poco  , fino  che  non  ifcrepoli  più  prima 
di  fare  il  faggio  . Se  non 'fi  averà  una  tal 
avvertenza  , ma  che  il  faggio  fi  faccia  tofto 
con  forte  fiamma  , piccole  fcagge  di  carbo- 
ne  lalteranno  nella  faccia,  e agl’  occhjdeli’ 
Operatore  , ed  anche  colle  fchegge  la  ma- 
teria di  cui  fi  vuole  far  prova  . Il  car- 
bone troppo  brucciato  , confumafi  troppo 
predo  nell’  atto  dell'  efperimento  •,  bucan- 
dofi  di  modo  , che  la  materia  in  prova  fa- 
cilmente  fi  può  fmarrire  , e per  lo  contra- 
rio quello  che  è poco  bruciato  prende  fiam- 
ma dalla  candella  brugiandofi  come  fe  fode 
legna,  la  qual  cofa  eziandio  impedifee  l’ope- 
raaione . 
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SEZIONE  XVI. 

Delle  cole  da  faggiarfì  fé  ne  dee  prendere 
un  pezzetto  niente  maggiore  di  quello  che 
la  fiamma  della  Candela  Sezione  7«>  c 14. ^ 
poda  abbracciare  a un  tratto  , fe  vi  fia  d’ 
uopo  , il  che  alcune  volte  rcndefi  neceda- 
rio  ex.  gr.  quando  la  materia  richiede  eflere 
tutta  roda  infocata  . Un  pezzetto  di  circa 
un’  ottava  parte  di  Poi.  quadrato  , viene 
creduto  di  grandezza  (ufficiente  , ed  attidi' 
mo  per  gli  efperimenti  , di  rado  maggiore 
ma  più  tofio  minore  . Queda  propofizionc 
qui  fi  ricorda  (olamente  come  una  rego* 
la  rifpetto  alia  quantità  , la  figura  non  im* 
portando  niente  al  tutto  , un  pezzetto  di 
pietra  , di  rado  , o quafi  mai  non  potendo 
edere  quadrato.  . Ma  conviene  però  avvertire, 
che  il  pezzo  da  romperli  fia  tanto  lottile  , 
quanto  mai  fi  poda  , almeno  nelle  edremi- 
• tà  , e il  v.anraggio  facilmente  fi  può  rileva' 
re,  dante  che  il  fuoco  operandovi  fopra  con 
maggior  forza  , più  predo  fi  viene  a capo 
deir  elperienza . Ciò  particolarmente  diventa 
necedario,  quando  fi  trattano  quelle  pietre, 
le  quali  ancorché  fufibili  da  sé,  nientedinìe. 
no  reggono  notabilmente  all’azione  del  fuo* 
co  , e così  fi  poflooo  fondere  almeno  nell’ 
edremità  , la  qual  cola  farebbe  molto  più 
malagevole  fe  il  pezzo  fode  tutto  gmdo . 

; - . SE- 
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SEZIONE  XVII, 

Alcuni  de’  corpi  thiaerali  diffìcilmente  ri* 
tener  fi  poffono  fermi  nel  carbone  durante 
r efpcrimento  , prima  che  fieno  roventi  , 
poiché  non  fi  tofio  la  fiamma  comincia  ad 
operare  fopra  di  efiì  faltano  con  violenza  , 
e fi  difperdono  . Queffi  per  il  più  fono  te- 
neri , o di  una  particolar  figura  la  quale 
eanfervano  per  quanto  fieno  ridotti  a tenui- 
tà ex.  gr.  lo  fpato  calcario  » il  gefTo  fpato- 
fo  , il  fluore  purre  fpatofo  , la  Min.  bianca 
di  piombo  fpatofa  , la  Min.  di  piombo  de’ 
Pentolai  ( GdthA  teffellata  ) il  falfo  piombo 
teflellatO)  o Blenda  ec.  anche  tutt’  i fluori 
comuni  d'  incerta  figura  , e la  maggior 
parte  delle  Min.  metaliorum  calciformes  cry- 
ftallifatte  , 0 jpatojx  . Tutte  quelle  non  fo- 
no tanto  compatte  , come  1’  ordinarie  pie- 
tre dure  , e perciò  quando  la  fiamma  è im- 
tnediatamente  fofpinta  (opra  di  effe  , il  ca- 
lore s’  introduce  in  un’  ili  ante  per  le  fcre- 
polature  * e per  i pori , e dà  motivo  ad  una 
violenta  efpanfione  , e diiperfione  , Molte 
Argille  ancora  fono  atte  a feoppiare  nel 
fuoco  t il  che  per  la  maggior  parte  attri- 
buir devefi  ali*  umidità  di  cui  Tempre  riten- 
gono qualche  porzione.  Oltre  i fin  qui  an- 
noverati corpi  , fe  ne  poffono  trovare  degli 

H h 2 al- 
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altri  della  medefinaa  indole  , ma  ciò  fucce- 

de  molto  di  rado.  . 

Il  folo  modo  di  sfuggire  cotcfto  incon- 

veniente  ftà  nel  rifcaldare  le  P°' 

co  a poco  , per  quanto  fia  poffibile  . Prima 
d’  oeni  altra  cofa  meglio  fara  rifcaldare 
ouella  parte  del  carbone  dove  fi  vuol  met- 
tere la  materia  del  faggio  , e dopo  averve- 
la  roeffa  , nafeerà  un  piccolo  fcoppictto  ma 
ordinariamente  non  farà  di  gran  confeguen. 
za  . Dopo  di  ciò  fpignerafli  foffiando  , ma 
lentamente  la  fiamma  verfo  la  materia  al 
principio  non  direttamente  , ma  un  poco 
fopra  di  effa  , e poi  di  mano  in  mano  fi 
avvicinerà  la  fiamma,  fino  che  divenga  r^ 
vente  Quello  tal  modo  riufcira -bene  nella 
maccior  parte  delle  prove  , ma  vi  faranno 
non'oftante  tutte  quefle  prccaiuioni  alcune 
materie  , che  farà  impolTibile  ritenerle  fui 
'carbone  . Così  i fluori  fono  generalmente 

‘i  più  difficili  , e ficcome 
‘pali  caratteri  viene  feoperto  dai  loro  effetti 
nel  fuoco  da  sè  foli  Sezione  18.  Num.  5. 
quindi  neceffariamentc  fi  debbono  porre  al 
cimento  del  fuoco.  Per  ottenere  un  tal  fine 
farà  meglio  far  prima  un  piccolo  buco  nel 
carbone  per  porvi  il  , e poi  mettervi 

un’altro  pezzetto  di  carbone  , come  una 
fnecìc  di  cappello  , lafciando  folamente  un 
pSo  fpir.glio  . per  cui  pofla  ^"«ra.  la 
Lmma,  c per  poter  eedere  ,uello và^/uece- 
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dendo  . Siccome  però  quefta  pieira  il  più 
'delle  volte  (coppia  , e balza  fuori  fe  ne  dee 
prendere  un  pezzetto  maggiore  di  quello 
che  fi  è accennalo  nella  Sezione  16.  , pei 
poter  poi  averne  qualche  piccolo  redo. 

Ma  (c  fi  abbia  a far  la  prova  fopra  una 
pietra  , i cui  cflFetti  non  fiaoo  fcopribili  per 
sè  , ma  più  lofio  coll’  ajuto  de’  fluffi  , all 
ora  un  pezzo  di  efia  fi  dee  porre  nel  Bora- 
ce fufo  della  Sezione  23.  , quaiido  anche 
qualche  parte  della  Pietra  rimarrà  nel  Bo- 
race , ciò  non  ottante  la  maggior  parte  le 
BC  anderà  via  collo  Icoppietiare . 

SEZIONE  XV  III. 

Siccome  le  pietre  patifeono  gagliarde  al- 
terazioni efpofte  che  fieno  fole  al  fuoco  , 
onde  alcuni  de’  loro  caratteri  , e IpcHe 
volici  principali  fi  vengono  a fcoprire  , 
provar  fi  debbono  primieramente  in  tal  mo- 
do , badando  a quanto  fi  è detto  poc’  anzi 
intorno  alla  quantità  della  materia  , e alla 
maniera  di  regolare  il  fuoco  ec.  I fcguenti 
effetti  lono  per  1’  ordinario  i rifiultaii  di 
quefii  fpcrimenti  cioè. 

1.  Le  terre  calcarle  , o pietre  , lendo 
pure  non  fi  fondono  da  sè  , ,ma  divengono 
bianche , e friabili  di  maniera  , che 
gono  prefe  tra  le  dita , e le  fi  afpetti  il  lo- 
<ro  raffreddamento  , e fi  mefcolino  con  ac- 

Hh  3 
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qua  , effa  diviene  calda,  appanto  come  ad» 
diviene  colla  calcina  comunale.  Come  però 
in  tali  efperimenti  fi  ferviamo  di  piccoli 
pezzetti  , quell’  ultimo  effetto  farà  meglio 
rilevato  , fe  fi  porrà  la  materia  con  una 
goccia  d’  acqna  non  fulla  palma  della  ma- 
no , ma  dalla  parte  edema  , la  cui  cpider. 
mide  elTendo  più  delicata  , ci  farà  fentire 
ifiantaneamentc  il  calore  . Quando  la  terra 
calcaria  farà  mi  da  con  acido  vitrioltco  , co- 
me accade  nel  geffo  , o con  argilla  , come 
nelle  marne,  fi  fonderà  da  sè , ciò  non  odan- 
te  più  o meno  facilmente  fecondo  le  varie 
raidure  ; Il  gedo  dà  generalmente  un  ve- 
tro, o fcoria  bianca,  e la  marna,  una  fco- 
ria  grigia . AH’  ora  che  vi  fia  un  pò  di  fer- 
ro , come  nella  Min.  di  ferro  bianca  , eflfa 
diventa  fcura  ed  alcune  volte  adatto  nera 
cc. 

2.  Le  fiticee  non  fi  fondono  mai  da  sè  , 
ma  dopo  edere  date  bruciate  il  più  delie 
volte  diventano  fragili  , e quelle  tali  che 
erano  colorate  perdono  il  colore  , e tanto 
più  predo  , quanto  che  il  colore  non  pro- 
venga dal  metallo  in  ede  contenuto  ex.  gv. 
ne’  Topazi  , e nelle  ametide  ec.  (alvo  però 
alcune  delle  pietre  preziofe  ; e quelle  che 
fono  mide  con  una  certa  quantità  di  ferro 
diventano  feure  al  fuoco  , come  alcuni 
Diafpri  ec. 

' ?.  11  Genere  delle  granate  .fi  fonde  .in 
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Ifcoria  nera  , e ciò  alcune  volte  fucceJe 
con  tanta  facilità,  che  fi  può  ridurle  in  una 
pallottola  lui  carbone. 

4.  Le  argillacee  fendo  pure  , non  fi  fon* 
dono  , ma  riefcono  bianche  , e dure.  Lo 
Hello  anche  avviene  , quando  fono  mille 
con  Bogillico  ex.  gr.  la  (leatite  facilmente 
tagliafi  col  coltello  , ma  elTendo  bruciata 
taglia  il  vetro  comune  , e batte  fuoco  col 
fucile  fe  il  pezzo  fia  di  ragionevole  gran- 
dezza , come  è necellario  per  tal  uopo.  Le 
fleatiti  alcune  volte  incontranli  di  colore 
bruno  fcuro  , e quafi  nero  , ma  divengono 
affatto  bianche  al  fuoco,  come  un  pezzo  di 
porcellana  della  China  ; nientedimeno  fi 
vuol  avvertire  di  non  fofpiogere  la  fìarama 
dalia  fommità  del  Lucignolo , perchè  vi  fuoi 
edere  per  il  più  un  fumo  fuliginpfo  ji  qua- 
le inludicia  , e appanna  quanto  arriva  a 
toccare  , e ie  a ciò  non  fi  baderà  qualche 
«baglio  può  di  leggieri  fuccedere  nelle  pro- 
ve ; ma  fe  la  (leatite  fia  melcolata  con  fer* 
ro,  come  alcune  volte  occorre  , non  fi  fpo- 
glierà  facilmente  dei  fuo  color  nero  . Le 
terre  argillacee  melchiate  con  pietra  calca- 
rla fquaglianfì  da  sè , come  già  (ì  è detto  : 
melchiate  con  ferro  , come  ne’  Boli  riefeo- 
DO  (cure  , o nere  , e fe  il  ferro  non  Ila  ia 
gran  copia  fi  fondono  da  sè  in  ifeoria  ne- 
ra , lo  fleffo  pure  addiviene  , mefehiate 
che  fieno  con  ferro  , e con  un  poco  di  aci- 
H h 4 do 
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do  vitriolico  , come  fuccede  nCtll’  argille  co- 
muni . 

5.  Le  micacee  , e quelle  d'  AsbeHo  (i 
fanno  un  pò  dure  , e fragili  nel  fuoco  , e 
fono  più , o meno  refrattarie  , febbene  dia- 
no alcuni  fegni  di  fuGbiiilà . 

6.  1 fluori  difcuoprono  uno  de’ loro  prin- 
cipali caratteri  col  divenir  luminofl  a guifa 
di  un  fosforo  , polii  che  fieno  in  luogo  te- 
nebrerò , e rifcaldati  eflendo  a poco  a po- 
co , ma  fierdono  la  qualità  di  fosfori  , co- 
me altresì  il  loro  colore  , tolto  che  diven- 
gano roventi  . Regolarmente  fondonfi  al 
fuoco  in  ifeoria  bianca  opaca  , quantunque 
alcuni  di  elfi  non  tanto  facilmente. 

7.  Alcune  forti  di  zeoliti  , pietra  novella- 

mente difcopcrta  , fondunfì  prontamente  al 
fuoco  , e generano  fchiuma  , alcune  volte 
quafi  tanto  , come  il  borace  , e divengono 
una  feoria  fpumofa.  c 

' 8.  Molti  de’  corpi  minerali  pieni  di  ferro 
ec.  ed  anche  altre  Min.  di  ferro  , come  1’ 
ematite , non  vengono  attratti  dalla  calami, 
la  prima  di  edere  dati  ben  arrediti  ec. 

L’  edendermt  ulteriormente  in  queda  di- 
gredionc  fugli  effetti  del  fuoco  farebbe  qui 
inopportuno  , ciò  fpettando  propriamente 
alla  .Mineralogia  , baderà  aver  annoverato 
i più  i comuni  , onde  meglio  fi  polla  cono- 
fccre  gli  efperimenti,  eh'  efeguir  fi  poffono 
,.<ol  foccorfo  del  cannello  da  ioifiare. 
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SEZIONE  XIX. 

Pofciacchè  fi  fono  provati  i corpi  mine- 
rali da  sè  nel  fuoco , fonder  fi  debbono  con 
i Audi  per  vedere  fc  fi  poflono  difciogliere , 
o no , e per  rilèvare  altri  fenomeni  dipenden- 
ti da  fiffatta  opcraaionc  . A tal  fine  ufar  fi 
fogliono  tre  varie  forti  di  fali  , vale  a di- 
re il  fai  di  foda  , il  borace  , e il  fale  fufi- 
bile  microcofmico  della  Sezione  11. 

SEZIONE  XX. 

Il  fai  fod*  è un  alcali  minerale  noto 
preparato  dall’  erba  Kali  , o Salicotnia  j 
cotefio  fale  però  non  viene  molto  adoperato 
in  quelle  piccole  prove  , i fuoi  effetti  fui 
carbone  rendendolo  poco  atto  nella  maggior 
parte  delle  occafioni , mercechè  non  fi  tofto 
la  fiamma  comincia  ad  operare  fopra  di  ef- 
fe , che  fi  (quaglia  e quali  tutto  viene  aura- 
to dal  carbone.  All’ ora  quando  fi  vuol  ado- 
perare il 'fai  di  foda  in  qualche  cfperimen- 
to  , convien,  prendere  una  piccola  quantità 
in  una  volta,  vale  a dire  un  dipreffo  quello 
che  può  Ilare  nell’  ottava,  parte  di  un-Pol. 
cubico  più  o meno  : Cotefta  quantità  fi  vuol 
porre  fui  carbone  e fofpingervi  la  fiamma  , 
col  Cannellinó  , ma  ficcome,  il  fale  luol  ef- 
fcre  in  polvere  conviene  andar  col. piè  di 
. piom- 
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piombo,  alTinchè  la  forza  della  fiamma  non 
difperda  le  minate  particelle  del  Tale.  To- 
Ho  che  comincia  a fonderft.  fé  ne  va  pel 
carbone  come  fe  fòlle  lego  fquagliato  , e 
raffreddato  diventa  una  materia  vitrea  di 
colore  opaco  fparfa  fai  carbone  ftelTo  . 
Nell'  ifianie  eh'  è fufo  vi  fi  deve  porre  la 
materia  del  faggio  , altrimenti  la  maggior 
parte  dei  lale  farà  afforta  dal  carbofie , e ne 
rimarrà  adai  poco  per  tervire  all’  operazio- 
ne; all’ora  bilogna  rivolgere  la  fiamma  ver- 
fo  la  materia  , e fe  fpargefi  troppo  il  fale 
all*  intorno,  lafciando  quafì  ifoiato  il  corpo, 
vi  fi  può  ricondurlo  di  nuovo  fpingendo  la 
fiamma  verfo  la  ellremità  , e dirigendola 
full'  oggetto  della  prova  . Nelli  faggi  fatti 
aon  quedo  fate  , vero  fi  è che  podìamo 
vedere  fe  i minerali  fufi  fono  flati  difciolti, 
C no  , ma  non  podìamo  dire  con  certezza  « 
fe  ciò  fia  avvenuto  predo  , e violentemente 
o a pianpiano  , e con  poca  forza  ; fe  fol- 
tanto  una  piccola  , o la  maggior  parte  del 
corpo  fia  data  difciolta  , ne  fi  può  ben  di- 
feernere  fe  la  materia  ha  comunicato  qual- 
che languida  tinta  alla  feoria  , perchè  co- 
fedo  fale  fempre  fpuma  , e ribolle  fui  car- 
bone durante  la  prova  , ne  fi  fa  quando  fia 
freddo  ; laonde  appena  puodì  feoprire  qua- 
lunque colore  , quando  non  fia  molto  cari- 
co , ancorché  poda  alcune  volte  edere  dato 
colorito  dalla  materia^. 
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SEZIONE  XXI. 

Gii  altri  due  fali  « cioè  il  Borace  , e il 
Sai  fufibile  d'  Urina  fono  molto  il  cafo 
per  quelli  efperimenii  , come  quelli  che  rU 
dur  fi  pofTono  colla  Bamma  a vetro  netto  , 
lenza  colore  , e trafparente  , come  altresì 
quelli  che  non  hanno  attrazione  veruna  col 
carbone  > e fi  con  fervano  Tempre  riuniti  ia 
una  pallottola  . 11  fai  fufibile  microcofroico 
è raro  , e per  avventura  da  non  trovarli 
nelle  Botteghe  eflendo  preparato  coll’ urina  , 
ma  il  Sig.  Margraflf  ne  diede  un  efatto  con- 
to'della  fua  preparazione  nelle  Min.  dell' 
Accad.  delle  Scienze  di  Berlino. 

SEZIONE  XXII. 

La  quantità  richiefla  per  le  prove  di  que- 
lli due  fali  è quali  la  fleffa,  che  quella  del 
Tale  di  foda  delia  Sezione  ao. , ma  hccome 
quelli  fali  fono  criflallizzati  , e per  confe- 
guente  in  $è  racchiudono  inolt’  acqua , par- 
ticolarmente il  borace  » il  loro  volume  6 
minora  notabilmente , Tufi  che  fieno  , e quii}* 
idi  bifogna  mettervene  uu  pò  di  più. 
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SEZIONE  XXIII. 

Si  r uno  che  1’  altro  Càie  della  Sezione 
!zi.  efpofti  alla  fiamma  del  cannello  , rib- 
ollono affai  , e Ipume-igiano  prima  dì  fon- 
dcrfi  in  un  bel  vetro  , ma  più  d’  ogni  al- 
tro il  borace  , come  quello  che  il  più  del-^ 
le  volte  ha  in  sè  molt’ acqua  : Ora  ficcome 
ciò  impedir  potrebbe  all’Operatore  il  fare 
le  dovute  offtTvazioni  fnlli  fenomeni  della 
prova  , il  fale  da  adoperarfi  dee  effere  ri- 
dotto a vetro  chiaro  Sezione  ai.  prima  di 
fervirfene  in  qnalità  di  fluffo  : fi  terrà  dun- 
que nel  fuoco  , fino  che  divenga  tanto 
trafparente  , che  fcoprir  fi  poffano  attraver- 
fo  di  effo  le  fcrepolature  del  carbone  . Ciò 
avendo  fatto  qualunque  cofa  che  fi  abbia  a 
provare  , fi  ponga  fbpra  di  effo  fale  , e fi 
continui  il  fuoco. 

t 

S E Z I O N E XXIV. 

- Qui  giova  offcrvare  , che  per  i faggi  fat. 
ti  con  qualunque  di  coteffi  due  Buffi  delia 
Sezione.  ZI.  fopra  i corpi  minerali  , non  fi 
hanno  a prendere  pezzi  maggiori  , di  quelli 
che  ritener  poffano  una  forma  sferica  fui 
carbone  , perchè  all’  ora  fi  potrà  meglio 
didinguere  in  qual  maniera  il  Buffo  opera 
fulla  materia  durante  1'  efpcrimemo , e fe  a 

ciò 
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ciò  non  fi  porrà  mente  , il  fluffo  comuni* 
candofi  ad  ot’ni  punto  della  fuper6cie  del 
corpo  , fi  fpargerà  tutto  fopra  di  e(To , e 
riterrà  la  forma  del  corpo  ifteffo  , che  or- 
dinariamente Tuoi  edere  piana,  Sezione  i6. 
imcle  non  lafcierà  olTervar  all’  Operatore 
tutt’  i fenomeni  , che  podono  fuccedere  . 
Inoltre  il  Hudo  edendo  in  troppo  piccola  quan- 
tità rifpetto  al  corpo  da  faggiarfì,  farà  trop- 
po debole  per  adoperare  lopra  di  ,edo  con 
rutta  la  fua  forza  . La  miglior  proporzione 
dunque  farà  , che  il  Minerale  venga  ad 
edere  la  terza  parte  del  fludq  , c ficcome 
il  quantitativo  del  fludo  ( riferito  già  nella 
Sezione  20.  , e 22.  ) fa  una  pallottola  di 
conveniente  grandezza  , rilpette  al  madìmo 
calore  , che  fi  poda  produrre  in  tal  forte 
di  efperimenti  , la  grandezza  del  corpo  Mi- 
nerale propoda  nella  Sezione  16.  come  ne- 
cedaria  , quando  fi  ha  da  provar  ai  fuoco  il 
corpo  da  sè , in  quedo  calò  diviene  Sover- 
chia , la  terza  parte  di  eda  edendo  quali 
fudìciente . 

SEZIONE  XXV. 

Il  fale  di  foda  , come  già  fi  è detto  , 
non  ferve  gran  fatto  in  quelli  efperimenti  , 
nè  ha  edo  particolar  qualità  da  anteporli 
agii  altri  due  , lalvo  che  dilcioglie  le  zeoii- 
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ti  più  facilmente  del  borace,  e del  fale  fu- 
(ìbile  microcofmico . 

Il  fale  d'urind  produce  quali  gli  fteflfi  cf. 
fetti  al  fuoco  , che  il  borace  , e difTerifce 
da  edo  in  pochilTime  cofe,  tra  le  quali  una 
delle  principali  fi  è , che  fufo  colla  man- 
ganele  diventa  di  colore  cremisi  , laddove 
il  borace  riefce  di  color  di  Jacinto. 

Il  fai  d*  urina  però  per  elTere  raro  è po- 
co ulato  , e ordinàriamente  lì  ufa  il  folo 
borace  . Ali’  ora  ^nando  ùn  Minerale  vie- 
ne fùfo  con  qualunque  de’  due  accennati 
fati  ( nel  modo  poc'  anzi  efpolio  nella  Se- 
zione li. , c 2^.  ) agevolmente  veder  lì  può 
/e  lia  in  breve  difciolto  , llante  che  in  tal 
Calo  nafce  un  elFervefcenza  la  quale  dura 
fino  che  lia  tutto  difciolto  , o fe  ciò  fucce- 
de  tardi  ^ in  tal  cafo  pòche  e piccole  bolli- 
celle  nafcono  dalla  materia  ; fìnalmente  fe 
non  può  elTere difciolto  del  tutto,  ciò  li  ri- 
leva dal  girar  che  fa  all’  intorno  del  fluffo 
i'enza  la  menoma  bollicella  i e le  eUremità 
comparifcono  tanto  acute  quanto  lo  erano 
prima . 

SEZIÓNE  XXVI. 

Per  vieppiù  rifchiarare  quanto  ho  detto 
circa  gli  elperimenti  , riferirò  alcuni  cfempj 
tratti  dalla  Mineralogia  rifguardanti  gli  effetti 
dei  borace  fulli  corpi  minerali , vale  a dire . 

2>  Le 
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1.  Le  foftanze  calcarle  , e tutte  le  pietre 
die  contengono  materia  calcarla  dentro  di 
sè,  fi  dirciclgono  prefto  , e con  efFervefcen- 
za  nel  borace  ; e 1’  c6Fervefcen*a  riefcC 
tanto  più  gagliarda  quanto  maggiore  è U 
portionè  di  materia  calcaria  racchiufa  nelle 
pietre  i Non  per  quefta  fola  ragione  iialce 
i’  effenrefeenza  nel  geffo  , rnercecchè  sì  F 
^cido  vitriolico  , come  la  materia  calcaria  , 
parti  coftitutive  del  geffo  ^ fi  roerchiaa  fu* 
bito  col  borace  , c quindi  nafee  maggior  ri* 
bollimento  fondendo  il  geffo  col  borace  , 
di  quello  che  là  fola  materia  calcarla . 

2.  Le  filicee  non  le  può  difeiogliere , da 
alcune  iti  fuori  che  racchiudono  dentro  di 
se  una  quantiià  di  ferro, 

3.  Le  argillacee  effendo  pure  non  loodi 
tocche  dal  borace , ma  miflc  con  altri  cor- 
pi eterogenei  vengono  difciolte  a poco  • 
poco  , tal  è per  efempio  la  Lithomarga  , 
e l'argilla  comune  ec^ 

4.  Le  terre  delle  granate,  delle  zcoliti  « 
e del  Trapp  fi  difciolgono,  ma  a ihato 

I fluori  , quelle  di  Asbeflo,  e le  ttii* 
cacee  fi  difciolgono  prefto  in  gran  parte , 
e così  fi  vada  difcorrcndu. 
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SEZIONE  XXVII.  1 

Certuni  di  cotefti  corpi  foudonfi  in  ve. 
tro  diafano  , e fenza  colore  col  borace  , 
ex.  gr.  le  materie  calcarie  , quando  fono 
pure,  li  fluori  , alcune  delle  zeoliti  ec.  AU 
tri  colorano'  il  borace  con  un  color  verde 
diafano  ex.  gr.  le  granate  , il  Trapp  , 
certe  argillacee  , alcune  minacce  , e di 
asbeflo  ; il  verde  poi  ha  la  iua  origine 
parte  da  una  piccola  porzione  di  ferro , che 
le  granate  in  sè  contengono , e parte  dal 
flogiflico  . 

SEZIONE  XXVIII. 

Il  borace  non  può  fcioglicre  che  una  por. 
done  di  minerale  relativa  , e proporzionale 
alla  faa  propria  . Della  foflanza  calcaria 
eflb  ne  difeioglie  una  gran  quantità  , ma 
quando  fe  ne  agiunga  di  molta , da  chia-o , 
e trafparente  mutali  in  una  Teoria  bianca  , 
ed  opaca  Quando  la  quantità  del  calcario 
ecceda  un  poco  la  proporzione,  il  vetro  par 
netto  Ano  che  refla  caldo  , ma  tolto  che 
comincia  a raffreddare  , una  nuvola  bian- 
ca un  poco  opaca  nafee  dal  fondo,  e fparge- 
fi  per  un  terzo  , per  una  metà  , e più  del 
globetto  di  vetro , in  ragguaglio  del  quantù 
tativo  della  materia  calcarla  , ma  ciò  non 
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o(\ante  il  vetro  , o Teoria  è lucida  , e di 
tclTitura  vitrea  eCTendo  fpezzata  ; fe  poi  vi  lì 
aggiunga  più  calcario  , la  nuvola  Tale  più 
prcllo  , e più  opaca  , e cosi  gradatamente  > 
lino  che  la  Teoria  divenga  affatto  color  di 
latte;  all’ora  non  è più  lucida  ma  piuttollo 
Tecca  nella  TuperBcie  , molto  fragile  , e di 
tenitura  granita  venendo  ad  effere  Tpezzata. 

SEZIONE  XXIX. 

Tutto  ciò  che  ho  detto  fino  ad  ora  riT' 
guarda  Tolamence  le  Pietre,  e le  Terre,  ora 
farà  tempo  di  dire  qualche  coTa  Tulli  me* 
talli  , c Min.  onde  veder  fi  polla  il  modo 
di  eTaminargli  , e Tegnatameme  il  governo 
del  Cannello  in  tal  Torta  di  eTperimenti  . 
In  quello  calo  biTogni  avere  una  cognizione 
cTatta  , e un  modo  di  procedere  affai  dili* 
geote , e cauto  , perchè  i Metalli  Tono  TpeT- 
To  tanto  contrafatti  nelle  loro  Min.  che  rie* 
Tee  affai  difficile  riconoTcerli  all’  ellerior  ap- 
parenza, e vanno  Toggetti  ad  effere  feambia- 
ti  uno  per  1'  altro  ex.  gr.  alcune  Min.  di 
Cobalto  raffomigliano  molto  alla  Pirite  ar- 
fenicale  , e hannovi  certe  Min.  di  ferro  , e 
di  piombo  , che  fono  quafi  fimili  tra  di  lo- 
ro ec. 
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SEZIONE  XXX. 

Siccome  le  Min.  ordinariamente  vengono 
compofte  da’  Metalli  mineralizzati  con  zol- 
fo , o arfenico  , c alcune  volte  con  tutti  e 
due  inlìeme , fe  fi  debbono  prima  efporrc  al 
fuoco  da  sè , non  folo  per  determinare  con 
quale  di  quelli  due  fono  mineralizzati  i me- 
talli , ma  ancora  per  liberarle  da  cotelli 
corpi  volatili  , Ciò  ferve  io  vece  di  calcina' 
mento,  dopo  del  quale  fono  già  preparate  a 
ulteriori  faggi . 

SEZIONE  XXX  L 

Qui  fi  vuol  rimarcare  , che  per  qualun- 
qiie  metallo  o Min.  fufibile  che  fi  voglia 
metter  in  prova  , far  deefi  una  piccola  bu- 
ca nel  carbone  , dove  fi  riponga  , imper- 
ciocché non  fi  lofio  che  farà  fufa  , forman- 
doli in  una  pallottola  , ruzzolar  potrebbe  fui 
carbone  ellendo  piano  , ma  fe  fi  adoperi 
Borace  non  fi  ha  tanto  da  temere  un  tal 
inconveniente. 
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SEZIONE  XXXII. 

Quantunqae  fiati  la  Min.  da  fagliare  un 
piccolo  pezzetto  fe  ne  ha  da  prendere  della 
grandezza  già  propofia  nella  Set.  i6.  e mef- 
'lo  il  pezzo  tul  ^carbone  , e applicatavi  a po< 
co  a poco  la  fiamma  , allora  lo  zolfo  o 1’ 
arfenico  fe  ne  va  via  in  forma  di  fumo  , i 
quali  di  leggieri  difcerner  potrannofi  per  1' 
odore  i quello  dello  zolfo  edendo  abbafianza 
noto  j e quello  dell’  arfen.  raffomigliando 
air  aglio  : La  fiamma  fi  ha  da  fofpignere 
spiano  a piano,  fino  che  fi  vegga  fumo  neU 
la  Min.  , ma  dopo  il  calore  ha  da  crefcere 
per  gradi  onde  rendere  il  calcinamento  tan- 
to completo,  quanto  fia  mai  podìbile.  Se  il 
calore  da  principio  venga  applicato  con  trop- 
pa forza  fulia  Min.  contenente  motto  zol- 
fo , o arfen, , efia  fi  (quaglierà  fubito  , ma 
perderà  molto  poco  de’  corpi  mineralizzan- 
ti, e in  tal  modo  fi  guaderà  il  calcinamen- 
to ^ Egli  è però  impoftibile  calcinar  perfetta- 
mente la  Min.  per  qucda  via  il  che  fi  può 
Vedere  nel  feguente  efempio  ; vale  a dire 
nel  fondere  col  Borace  una  Min.  di  piom- 
bo de’  pentolai  calcinata  , la  fi  vedrà  fpu- 
meggiar  fui  carbone  , ciò  venendo  dallo 
zolfo  rimado  in  cfTa  il  cui  acido  vitriolico 
sì  accoppia  al  Borace  , e produce  quel  tal 
movimento.  Nientedimeno  il  piombo  in  for. 
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ma  metàllica  fufo  in  quello  modo,  fpumeg- 
già  da  sè  (do  lui  carbone  , fe  vi  li»  rimef- 
lo  un  poco  di  zolfo  , ma  liccome  il  piom> 
bo  , e gii  altri  metalli  po0ono  formar  bolle 
lui  carbone  , fcbbsne  fieno  liberi  intiera- 
mente dallo  zolfo  pei’lolo  rinforzar  la  fìam- 
mu  lopra  di  elfi  , così  quelli  fenomeni  non 
fi  devono  confondere  infieme  uno  coll’  aN 
tro . 


SEZIONE  XXXIII. 

Le  Min.  elfendo  cesi  calcinate  , i metalli 
in  elle  racchiufi  fi  pedono  feoprire  , o col 
fonderli  ioli  , o con  fludi  , allora  si  faran 
vedere  o puri  in  illato  metallico  , o colo- 
rando la  icona  con  tinte  particolari  ad  o- 
gnuno  di  elfi  . In  tal  forte  di  prove  non  fi 
dee  afpcttare  , che  la  quantità  del  metallo 
in  elle  contenuta  determinar  fi  poda  con  e- 
iatiezza , e precifione , ciò  far  dovendoli  ne- 
gli Elaboratori  in  grande  , ne  ciò  fi  può 
nlguardar  come  un  difetto  , poiché  balla  a 
un  Mintralilla  di  faperc  qual  forte  di  me- 
tallo fia  contenuto  nella  Min.  Avvi  un  al- 
tra circollanza  nel  nollro  piccolo  elaborato- 
rio , che  mi  fpiace  doverla  dire  , c che  in- 
fatti è un  vero  dilfetto  , cioè  che  alcune 
Mia.  non  fono  al  tutto  capaci  di  edere  prò. 
vate  con  un  apparato  così  piccolo  ex.  gr.  Iti 
Min.  d’  oro  detta  Pyritts  aureus  , che  viene 
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formata  da  Oro,  Ferro,  c Zolfo  . La  mag- 
gior quantità  di  Oro  in  eifa  racchiufo  è 
quali  un  oncia  , o un  oncia  e mezzo  in 
Cento  libbre  di  Min.  il  rimanente  edendo 
zolfo  , e ferro  . Ora  Gccome  fe  ne  prende 
un  pezzetto  folo  per  quelle  tali  prove  Sezio- 
ne 16.,  e 31.  r Oro  in  clTo  contenuto  po- 
trebbeli  a mala  pena  dillinguere  coll’  occhio 
anche  le  venrtTe  edratto  , ma  fe  ne  va  in- 
fleme  col  ferro  nella  Teoria  , il  ferro  ef- 
fendo  in  così  gran  quantità  , e ognuno  di 
effi  molto  milcibili  , onde  niente  fi  può  ra- 
capezzare  > Inoltre  tutte  le  fpecie  di  Blen- 
de le  quali  fono  zinco  mineralizzato  con- 
tenente Zolfo , e ferro , non  fi  pedono  met- 
tere a quefto  cimento  « perchè  non  fi  calci- 
nano a perfezione  , e inoltre  lo  zinco  vola 
via,  mentre  vi  fi  riduce  il  ferro  in  ifeorie  , 
e lo  ftedo  pure  fi  dica  di  tutte  quelle  Blen- 
de racchiudenti  Argento  , o Oro  mineraliz- 
zato con  ede  , il  che  particolarmente  attri- 
>buir  deefi  all*  imperfetto  calcinarfi  ; Nè  le 
Min.  di  Mercurio  vagliono  per  edere  prova- 
te in  quefto  modo  , la  volatilità  di  quefto 
femi-metallo  facendo  che  non  fi  pedano 
eftrarre  dalle  Min.  ( a ) più  povere  , e le 

I i 3 ric- 

( a ) Un  pezzetto  d’  Oro  tenuto  fopra  la 
materia  da  provarli  in  maniera  che  ne  riceva  il 
fumo  predo  darà  a divedere , fa  vi  è Argento  vi. 
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ricche , che  lafciano  trapeilare  da  sè  il  Mer. 
curio  , quando  fi  ftringano  nelle  nnani  non 
abbi  fognano  di  nefTun  altro  Saggio  ec. 

Quefte  tali  Min.  dunque  fi  debbono  fag. 
giare  in  grande  , ed  anche  con  tali  ineto> 
di  non  applicabili  ad  un  pezzo  di  carbo* 
ne . 

SEZIONE  XXXIV. 

Alcune  delle  più  ricche  Min.  d’  Argento 
fi  pofTono  trattare  con  molta  facilità  , per 
quella  via  ex.  gr.  Min.  Argenti  vitrea  con- 
fidente in  argento  , e zolfo  . All’ora  quan- 
do queda  da  efpoda  alla  damma,  la  d fon«- 
de  fubito  , e lo  zolfo  fe  ne  sfuma,  lardan- 
do r argento  puro  in  un  globetto  fui  car- 
bone . Se  1’  argento  da  fudicio  , il  che 
fpeflo  accade  , vuold  fonderlo  di  nuovo  con 
molto  poco  di  Borace  , e dopo  che  d abbia 
tenuto  in  fufione  per  un  minuto  , o due  , 
onde  fiad  perfettamente  fquagliato  , e fatto 
rovente,  puofTì  levarlo  dal  carbone  , e por- 
lo fuir  Incudine  della  Sezione  ii.  , e ne 
verrà  feparato  1'  argento  dalla  fcoria  con 
una  o due  percode  di  martello . Qui  d ma? 
nifeda  1’  ufo  dell'  anello  di  ferro  delia  Se- 

zio- 

vo  , anzi  è probabile  che  con  limili  operazioni 
potrellìmo  fcoprire  le  altre  materie  volatili  coli* 
aiuto  del  Cannello. 
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zione  li.,  perchè  fi  ha  da  porlo  fulla  lami- 
na, a (ine  che  la  materia  non  balzi  via  per 
la  violenza  del  colpo  , il  che  per  altro  po- 
trebbe fucccdcre  , All’ora  1’  argento  trovali 
rinchiiifo  in  una  Teoria  di  forma  sferica , e 
affatto  lucido,  come  fe  folle  pulito.  Se  una 
buona  quantità  di  argento  flavi  in  una  Min. 
di  piombo  de’  pentola]  puodl  parimenti  feo- 
prire  coll’  ufo  del  Cannello  della  qual  coTa 
(c  ne  parlerà  più  a lungo  nella  Sez.  ^9. 

SEZIONE  XXXV. 

Dalle  pure  Min.  di  (lagno  fi  può  eflrar- 
lo  in  iflato  metallico  alcune  di  elle  fi  (qua- 
gliano con  gran  facilità,  e fomminiflrano  il 
loro  metallo  in  copia  , fe  folamente  venga- 
no efpofle  al  fuoco  da  sè  fole  , altre  però 
fono  più  refrattarie,  e ficcomc  fi  fquaglia'no 
tardi  , lo  (lagno  che  fpremefì  in  forma  ni 
molto  minuti  globuletci  , incontanente  fi  ri- 
duce in  cenere,  prima  che  i pallini  abbiano 
tempo  di  unìrfi  in  una  palla  maggiore  vili- 
bile  all'  occhio  , e da  non  didrugerfi  cesi 
predo  al  fuoco  , quindi  è necedario  aggiun- 
gere un  poco  di  Borace  fui  principio,  e poi 
di  Tpingere  la  fiamma  con  vigore  verfo  la 
materia  da  faggiarfi  . In  tal  calo  il  Borace 
prelerva  il  metallo  dal  calcinali!  troppo  pre- 
do , e anche  concorre  alla  più  pronta  riu- 
nione delle  minute  particelle  metalliche  , 
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die  toHo  n veggono  formarf)  in  una  palli- 
na  di  Stagno  metallico  nei  tondo  di  tutta 
la  malTa  più  vicina  al  carbone  . Subito  che 
venga  prodotta  tanta  porzione  di  Stagno  , 
che  baAi  a convincere  l'Operatore  della  fua 
prefenza  , lì  dee  rimanerti  dal  far  fuoco  , 
ancorché  tutta  la  Min.  non  tia  fquagliata  , 
perchè  di  rado  , o quati  non  mai  , tutta 
quella  fpezie  di  Min.  fi  può  ridurre  in  me- 
tallo con  tal  forte  di  prove,  una  gran  parte 
di  efla  rimanendo  Tempre  calcinata  , e fé  ti 
continuane  per  lungo  tempo  il  fuoco  , forfè 
anche  il  metallo  già  ridotto  , potrebbe  con- 
vertirti in  calce  , giacché  lo  tlagno  viene 
ben  preAo  di  (butto  dal  fuoco. 

SEZIONE  XXXVI. 

La  maggior  parte  delle  Min.  di  piomba 
fi  potTono  condurre  a dar  piombo  metalli- 
co fui  carbone  ; Le  Min.  Plumbi  calciformes 
eCTendo  pure  , facilmente  ti  fondono  , ma 
quelle  che  hanno  in  fe  un’  Ocra  di  ferro  , 
o qualunque  forte  di  terra  , come  argilla  , 
o terra  calcaria  ec.  danno  molto  poco  piom- 
bo , cd  anche  niente  del  tutto  , te  i corpi 
eterogenei  vi  fieno  combinati  in  gran  quan- 
tità : e ciò  anche  addiviene  trattando  la 
Min.  Plumbi  caUiformis  Arf.  Mixta  . Cotefte 
adunque  non  fi  hanno  a maneggiare  , che 
negli  Elaboratori  in  grande , ciò  non  ofian- 
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te  ogni  Corpo  minerale  ^ intorno  » cui  fi 
abbia  {ofpetto  , che  racchiuder  pofia  dentro 
di  fé  metallo  , può  efiere  faggiato  col  Can- 
nello per  modo  che  dia  fegnali  fuHìcienti  , 
fe  ne  contiene  , o nò  , gli  effetti  efTendo 
differenti  da  quelli  delle  pietre  » o delle 
{empiici  terre  ec. 

SEZIONE  XXXVII. 

Le  Min.  Plumhi  mineralìfati  lafciano  it 
piombo  in  forma  metallica  , fe  non  vi  fie 
mifla  una  foverchia  quantità  di  ferro  ex.  gr. 
quando  venga  efpofia  alla  fiamma  una  Min. 
di  piombo  teflellata  , o granita  a foggia  di 
acciaio  , il  fuo  zolfo  , e anche  1’  arfcnico  , 
fe  ve  ne  ha,  comincia  a fumare,  e la  Min. 
llefTa  incontanente  fi  {quaglia  in  forma  di 
un  globetto  , il  reflo  dello  zolfo  bada  poi 
a volar  via,^  fe  fi  diriga  pianamente  la  fiam- 
ma fui  corpo  , altrimenti  fe  la  fi  fofpinga 
con  forza  , molto  poco  zolfo  fi  sfumerà  , 
anzi  io  tal  cafo  più  preflo  avverrà  che  il 
piombo  fteflo  fcoppj  , e fi  difperda  lancian- 
do all’intorno  ogni  minuta  particella  metal- 
lica . Il  zolfo  cfTcndofi  cacciato  via  , per 
quanto  è pofiibile  , il  che  fi  conofcerà 
non  fentir  più  odore  di  eflb,  fi  lafcierà  •‘«f" 
freddare  la  materia , e fi  troverà  in  fui  car> 
bone  una  pallina  di  piombo  metallico  . Ss 
qualche  porzione  di  ferro  farà  contenuta 

nel- 
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sella  Min,  di  piombo , il  piombo  che  verrà 
cftratio  non  avrà  fuperfìcie  metallica  luci- 
da, ma  piuttofto  nera,  e ineguale,  anzi  in 
tal  calo  gioverà  fonderla  con  un  pò  di  Bo- 
race , e toHo  che  vedraflì  non  nafcer  più  ~ 
alcuna. bollicella  dal  metallo  pollo  nel  Bo- 
race , buon  farà  rimanerli  dal  far  fuoco  , e 
raffreddata  che  Itali  la  malfa  , fi  troverà  il 
ferro  in  ifcorie  col  Borace  , e il  piombo 
puro,  c lucido. 

- SEZIONE  XXXVIII. 

• 

.'ili  Borace  non  farà  atto  a ridurre  in  i- 
fcorie  il  piombo  puro  in  quelli  piccoli  ef-. 
perimenti  , e fe  la  fiamma  lofpigneralTi  con 
forza  , ne  nafcerà  un  ribollimento  fimile  a> 
quello,  che  fi  ha,  quando  il  Borace  difcio- 
glie  un  corpo  fufo  con  elfo  , ma  quando, 
celli  il  fuoco  , la  fcoria  farà  intieramente 
netta  e trafparente , ed  una  quantità  di  mi- 
nutilfime  particelle  di  piombo  fi  vedranno 
fparfe  intorno  al  Borace  , che  fono  fiate, 
fcagliate  dalla  malfa  durante  il  ribollimen- 
to.   


SE. 
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S E Z 1 O N E XXXIX. 

( «r  ^ 

Se  una  Min.  di  piombo  della  Sezione  37. 
farà  ricca  d’  argento  potra0i  parimente  ico- 
l^rirlo  cogli  cfpcrimenti  in  piccolo  , merccc- 
chè  elTendo  il  piombo  volatile  fì  potrà  cac- 
ciarlo via  , e far  rimanere  1'  argento  . Per 
far  ciò  il  piombo  eifratto  dalla  Min.  vuolfi 
tenere  fufo  con  moderato  fuoco  , affine  che 
fi  polla  confumare , e ciò  fi  otterrà  più  pre- 
fto,  fe  durante  la  fufione  s' indrizzerà  l'aria 
pel’  Cannello  immediatamente  lulla  malfa 
fufa  , mà  non  con  molta  forza  , 6no  che 
cominci  a raffreddarfi  , poi  fi  fofpingerà  di 
nuovo  la  fiamma  verfo  il  corpo.  AH'  ora  n 
piombo  refo  già  volatile  , con  un  tal’artifi. 
ciò  fe  ne  volerà  in  forma  di  fumo  fottilif- 
fimo  , e così  continovando<  per  varie  volte  a 
fondere  la  materia , ed  a foffiarvi  fopra  fino 
che  ceffi  ogni  fumo  , 1'  argento  alla  fine  fi 
avrà  puro  . Quanto  fi  è detto  intorno  all*  ' 
oro  fi  verifica  anche  per  1'  argento  , vale  a 
dire  che  ficcome  piccoli  pezzetti  di  Min.  a- 
doperar  fi  polIoRO  in  quella  lotte  di  prove , 
così  farà  difficile  eftrarre  1’  argento  da  una 
Min.  povera,  fiante  che  qualche  parte  fe  ne 
andrà  via  col  piombo  , e il  rimanente  farà 
cosi  poca  cofa , che  non  fi  potrà  dìliinguere 
coir  occhio  . Ma  1'  argento  che  fi  otterrà  , 
verrà  difiinto  dal  piombo  per  i legni  elier- 
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ri  fe^uenti  , cioè  che  farà  ridotto  rovente 
prima  di  fondcrG  , che  fi  raGfredderà  più 
prefto  del  piombo  , che  averà  color  d’  ar- 
gento , vale  a dire  più  lucido  e più  bian- 
co del  piombo  , c più  refiftente  a*  colpi  del 
martello  Sezione  ^4. 

SEZIONE  XL 

Le  Min.  Cuprì  Caleif.  almeno  alcune  di 
effe  , non  edendo  mefehiate  con  foverchia 
quantità  di  terra  , o di  pietra  fi  poflono 
agevolmente  ridurre  con  qualche  flu(To  a 
rame  , e fe  il  rame  non  abbia  il  luo  na- 
turai lucido  colore  y puolfi  fondere  con  un 
pò  di  Borace,  onde  riefea  purificato.  Alcu- 
ne di  quelle  Mio.  non  polTuno  dar  a cono- 
icere  il  loro  metallo  , fe  non  fi  fondano 
immediatamente  col  Borace  ; li  corpi  etcro-v. 
genei  io  elle  racchiufe  impedendo  la  fu^o•^ 
ne  , prima  che  vengano  ridotti  in  Teorie 
dal  flufio. 

SEZIONE  XLI. 

Le  Min.  di  rame  grigie  , confidenti  lo 
rame  , e zolfo  , vengono  provate  quali  nel- 
la fteffa  maniera  , come  le  già  mentovate' 
nella  Sezione  precedente.  ElTendo  quede  ef- 
pode  alla  fiamma  da  sè  -fole  , fi  vedranno 
fulc  a un  tratto  , e parte  del  loro  zolfo  fc 
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ne  anderà  via  ; Il  rame  poi  fi  può  averlo 
in  due  modi  , uno  col  mantenere  fufa  la 
malia  un  minuto  in  circa  , e dopo  averlo 
lalciato  raffreddare  , fì  troverà  aver  elio  , 
una  (cura  ed  ineguale  apparenza  ellerna  , 
ma  fpezzato  che  fi  abb'a  , manifeflcrà  il 
rame  metallico  di  forma  sferica  nel  fuo 
centro  attorniato  da  un  regolo  contenente 
qualche  poco  di  zolfo  , e di  rame  , e 1’  al> 
tro  col  fonderlo  infìeme  col  Borace  , nel 
qual  modo  fpefle  volte  il  metallo  compari* 
ice  molto  più  prefto. 

SEZIONE  XLII. 

Le  Min.  Cupri  pyritacen  aventi  rame  -, 
zolfo  , e ferro  faggiar  fi  podono  col  mez- 
zo del  Cannello,  le  non  Gano  troppo  pove- 
re , e in  quelli  efperimenti  la  Min.  dee  ef- 
fere  prima  calcinata  , e dopo  di  ciò  ridotto 
in  Icone  il  ferro  . A tal  fìne  un  pezzo  di 
Min.  fi  vuol  efporla  ad  una  fiamma  lenta  , 
onde  fi  abbia  a sfumare  tutto  il  zolfo,  che 
mai  fi  può  , prima  di  fonderlo  , dante  che 
per  r ordinario  la  Min.  fi  Iquaglia  aliai  pre- 
do , e all’ora  poi  riefee  più  diffìcile  a cac- 
ciare io  zolfo  . Fufa  , che  fi  abbia  tener 
deeG  in  fufione  con  gagliardo  fuoco  per  un 
minuto  , affinché  calcinar  fi  polla  il  ferro  , 
e apprelTo  vi  fi  aggiunga  un  pò  di  Borace  , 
che  ridurrà  in  ifeorie  il  ferro,  e muteralli 

in 
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in  una  fcoria  nera  . Se  la  Min.  farà  moL  ' 
to  ricca  , un  rame  metallico  avratlì  nella 
fcoria  , fe  poi  farà  mezzanamente  ricca  , il 
rame  riterrà  un  poco  di  zolfo  , e alcune 
volte  anche  ferro  ; il  prodotto  farà  fragile  , 
e eoo  cautela  feparar  dovralTi  dalla  fcoria  , 
perchè  non  abbia  a romperli  in  pezzi  , e fe 
quefto  prodotto  fi  tratterà  nel  modo  ftcffo 
poc  anzi  efpoflo  parlando  delle  Min.  grigie 
Sezione  41.  fi  avrà  ben  predo  il  metallo  . 
Ma  fe  la  Mm.  fia  povera  , il  prodotto  dopo 
1»  prima  fcorificazione  fi  ha  da  fondere  , e 
poi  fonderlo  di  nuovo  con  Borace  per  calci- 
nare , e ridurre  in  ifcorie  parte  del  ferro  , 
dopo  di  che  fi  può  trattarlo  come  ho  detto 
nella  Sezione  41.  Troveralfi  all'ora  il  rame 
in  una  pallina  molto  piccola . 

SEZIONE  XLIII. 

Il  rame  non  fi  fcorifica  facilmen  . con 
quedo  apparato,  fufoinfieme  con  Borace , fe 
non  fia  flato  primi  efpodo  al  fuoco  da  sè 
folo  per  qualche  tempo  , e ridotto  in  cal- 
ce . Se  un  poco  di  quedo  metallo  fia  di- 
KÌolto  , fubito  tinge  la  fcoria  di  colore 
bruno  rollìccio  , c il  più  delle  volte  opaco,, 
ma  todo  che  la  fcoria  fia  tenuta  per  poco 
tempo  infufione,  diventa  verde,  e trafparen- 
te  . Per  la  qual  cofa  la  prefenza  del  rame 
fi  può  fcoprire  dal  «olorc  , nafcoflo  che  fia 

in 
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id  altri  Eorpi  eterogenei  , fe  non  fi  poffii 
(coprire  per  altri  esperimenti.  : 

SEZIONE  XLIV. 

Se  il  rame  metallico  venga  fufo  col  Bo<« 
race  per  via  di  un  fuoco  lento  e Solamente 
per  poco  tempo  , il  vetro  i o Scoria  diventa 
di  un  bel  colore  azzurro  irafparemcj  o vio^ 
letto  , tirante  più  , o meno  al  verde  ^ ma 
cotefto  colore  non  ■ proviene  propriamente 
dal  rame  , ftante  che  lo  Siedo  colore  fi  pò*- 
irebbe  aver  nella  Sieda  maniera  dal  ferro  , 
e cotcSli  vetri  colorati  coll'uno  o coll’altro 
di  quelli  due  metalli  perdono  toSlo  il  loro 
colore  fe  Si  pongano  a un  gagliardo  fuoco  y 
in  cui  diventano  netti  * e Spogli  d'ognt -tin* 
ta  . Inoltre  fe  cotello  vetro  tinta  d'  azzurra 
col  rame  , venga  fuSo  di  movo  con  mag* 
gior  quantità  di  edo  metallo  , riulcirà  di 
buon  colore  verde  , che  per  lungo  tempo  fi 
manterrà  inalterabile  nel: fuoco i 

• I ’ 

SEZIONE  XLV. 

l 

Le  Min.  di  ferro  edendo  ^povere  non  S! 
pedono  mai  fondere  da  sè  loie  col  mezzo 
del  Cannello,  nè  dar  podono  il  loro  metal* 
lo  ancorché  fuSe  con  fludì , per  motivo  che 
richieggono  un  calore  troppo  forte  per  ede^ 
re  ridotte  alia  fufione  ; c Siccome  tanto  la 

Min. 


^ 

Min.  quanto  il  metallo  ftelTo  perdono  ben 
ludo  il  loro flogiftico  nel  fuoco,  nè  polTono 
cfTere  lufficientemente  provvedute  di  elfo  dal 
Carbone  , cosi  vengono  ben  predo  calcina- 
te . Quedo  facile  calcinamento  è anche  la 
ragione  , per  cui  li  fiudi  ex.  gr.  11  Borace 
prontamente  fcurifìca  la  Min.  , ed  anco  lo 
dedo  metallo.  Il  ferro  perdei!  fuodogidico 
al  fuoco  più  predo  del  rame  , e quindi  fi 
fcorifica  più  facilmente  , e quedo  fì  è il 
principio  fu  cui  fondali  l’ elperimeoto  riferii 
to  nella  Sci.  42. 

SEZIONE  XLVI. 

Il  ferro  però  fi  difcopre  con  poca  dif- 
ficoltà , quantunque  mefchiato  da  anche  in 
poca  quantità  con  corpi  eterogenei  . La 
Min.  o que'  corpi  , che  contengono  , una 
buona  quantità  di  edo  fono  tutti  attratti 
dalla  calamita , alcuni  fenza  premettere  cal- 
cinamento  di  forte  alcuna  , ed  altri  foia- 
mente  doppo  edere  dati  arrediti  . All’  ora 
quando  un*. argilla  da  mida  con  un  pò  di 
ferro  ordinariamente  fondefì  da  sè  fola  nel 
fuoco  , ma  fe  il  metallo  da  racchiufo  in 
pietra  calcarla  non  promuove  punto  la  fu- 
done  ; ma  comunica  alla  pietra  un  colore 
fcuro  , ed  alcune  volte  anche  nero  carico  , 
eh’ è femore  il  carattere  del  ferro  . La  Min, 
Ferri  Caleif.  pura  Cryftallifata  è comunemen- 
te 
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te  di  color  rollo,  ed  eCpof^a  al  fuoco, diven- 
ta intieramente  nera  , ed  allora  viene  rodo 
attratta  dalla  calamita  , il  che  dianzi  orni 
accadeva.  Oltre  quelli  fegni  (coprefi  il  fer- 
ro dal  tingere  che  fa  la  Teoria  di  color 
verde  trafparentc  , tirante  a bruno  , all’  ora 
quando  una  piccola  parte  del  metallo  fia  ri- 
dotta in  liconcj'ma  torto  che  uia'maggior 
quantità  dt  tlTo  venga  dilciolta  nella  leena, 
effa  diventa  alla  prima  di  uo  bruno  neric- 
cio , c apprelfo  di  colore  affatto  nero , e 
opaco . 

SEZIONE  XLVir. 

II  Bi (muto  fi  rieonofee  dal 'comunicar  che 
fà  al  borace  un  colore  bruno  gialliccio  , !’ 
Arlen.  dalla  fua  volatilità  , e odore  di  a- 
gUo  . L*  Antim.  si  in  forma  di  Regolo, 
di  Min.  è imieramer>re  volatile  al  fuoco  , 
all’ora  che  non  fi  trovi  melchiato  con  qual, 
che  altro  metallo , l’alvo  1'  Arfen.  c viene  fi- 
conoteiuto  pel’  luo  particolar  odore  più  faci- 
le a dillinguerfi  una  volta  che  fia  ricono* 
feiuto,  di  quello  che  col  defcnvcrlo.  Quan, 
do  la  Min.  di  Antim.  veng:^  fula  fui  carbo- 
ne , bada  a Ipunacggiare  per  tutto  il  tempo 
che  fi  volatilizza. 
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SEZIONE  XLVIII. 

Le  Min.  dì  Zinco  non  fi  pofToao  facil- 
mente {aggiare  fui  carbone  della  S^z.  33.  » 
ma  il  regolo  di  zinco  cfpofto  al  fuoco  fui 
carbone  , H brucia  con  una  bella  fiamma 
azzurra  , e quafi  in  un  ifiante  formafi  in 
fiori  bianchì,  detti  fiori  di  zinco. 

SEZIONE  XLIX. 

Il  Cobalto  diviene  olfervabile  pel  colore 
azzurro  , che  comunica  al  verro  , la  qual 
materia  dicefi  Zalfera,  o Smalto.  Per  avere 
un  tal  colore  , fi  dee  calcinar  un  peczo  di 
Min.  di  cobalto  nel  fuoco  Sez.  30.  , e 31. 
e poi  fonderlo  col  borace  . Tofio  che  il  ve- 
tro , durante  la  fufione  , dall’  cfler  chiaro 
comincerà  a riufcire  opaco  , legno  è che  fi 
avrà  un  poco  tinto  , fi  ha  da  ccffare  il  fuo- 
co, e l'operatore  ha  da  prendere  colle  mol- 
le, della  Sezione  ii.  , e à.  un  pò  dì  quel 
vetro  mentre  fia  ancora  caldo , e tirarlo  al 
principio  pian  piano  ma  dopo  aliai  predo  , 
prima  che  fi  raffreddi  , colla  qual  cofa  fi 
proraccierà  un  filo  di  vetro  più  o men  grof- 
fo  , lui  quale  il  colore  potrà  più  facilmente 
vederfi  contro  il  lume  del  giorno  , e della 
candela  , di  quello  che  lafciandolo  in  for- 
ma di  globetto  . CoteAo  filo  fi  fquaglia  dì 
- ^ kg- 
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irggteri  pofto  fulla  fiaoima  . dell*  . candeU 
ifcnza  bifogno  di  cannello  *^Se  que(Ìo  vetro 
fi  fonda  nuovamente  coti  maggior , quintiti 
di  cobalto  , e reh'gafì  per  qualche  tempo  ini 
fufine  i il  colore  diverrà  mólto  carico  , e 
in  tal  modo  il  colore  potraflj  mutar  t pid> 
cere . 

SEZIONE  L 

Se  la  Miti,  di  Cobalto  Ha  pura  , o alme- 
no racchiùda  poco  ferro'  nafee  quali  fubittf 
cof  borace  hèlla  fufione  un  regolo  di  co- 
balto, ma  fé  Ila  mefcolata  con  quantità  di 
ferro  fà  di  medieri  fepàrarla  dà  elio,  il  che 
facilniente  li  confegùil^ce.  , dante  che  il  fer- 
tò  si  riduce.  Ili  feerie  più  predo  del  còbal- 
tó,  quindi  fìno  che  là  fcórià  conferva  qùàf- 
che  color  bruno  , o nero,  della  Sez.  4^.;  li 
vtiol  fepararló  , e rifonderlo^  con  nuovo  bo- 
race , lino  a tanto  che  comparifea  il  àòlorV 
Azzurro.  ; jj-vra 

à E Z i Ò N È LI.  ^ ^ 

■ - ..  . ■ - ' 

f II  Nickel  trovali  molto  di  rado  , c licco- 

fhe  le  fuc  Min.  fono  anche  di  rado  efenti 
da  midùra  di  altri  metalli  difficilmente  li 
può  nàettere  alla  prova  col  tnezzo  del  éan- 
hello  da  foffiare . Nientedimeno  all’ora  quali- 
do  quedo  femimetallo  li  abbia  mido  eon 

K k X fer- 
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ferro  , e cobalto  , facilmente  liberar  fi  puix 
da  metalli  eterogenei  , c ridurlo  a puro  re- 
golo di  nickel  fcorificandolo  col  borace  nel 
modo  fteffo  riferito  nella  Sez.  50.  mercecchè. 
sì  il  ferro  , che  il  robalio  fi  riducono  più 
pretto  in  feerie  , di  quello  che  il  nickel . Il 
Regolo  di  Nickel  lìdio  è di  color  verde  e(- 
fendo  calcinato  , e vuole  un  fuoco  affai  ga- 
gliardo prima  di  fquagliarfi  , e di  tingere  il 
borace  di  colore  di  Jacinto  . La  Manganefe 
comunica  lo  fìeflo  colore,  al  borace  y ma 
differifee  nelle  altre  fue  qualità  per  modo 
tale,  che  non  puolfi  confondere  col  nickel. 

SEZIONE  LII. 

' Così  ho  io  brievemente  deferitto  1’.  ufe^ 
del  cannello  , e la  maniera  di  adoperarlo 
nello  lludio  della  Mineralogia.  Ogn’uno  che 
fi  diletti  di  quefta  Scienza  , leguitando  le 
regole  poc’  anzi  dettate  , farà  ..in  ilìaco  di 
divcrtirfi  !da  sè  , col  difeoprire  le  proprietà 
di  quell’  opere  della  natura  fomminiftrateci 
dal  regno  minerale  . L’  ecotjomo  potrà  per 
tal  via  rinvenire  quali  forti  di  pietre  , ter- 
re , o min.  ec.  fono  nelle  fue  campagne  , 
ed  a qual' ufo  economico  poflonp  edere  iin- 
piegate;  il  Mineralifla  feientifiep  coll’efanii- 
nare  la  proprietà,  e gli  effetti  dc’CorpiFof- 
fili , [coprirà  i naturali  rapporti , che  hanno 
trà  di  loro , e quindi  si  prowedera  di  mate- 
riali  per  fabbricare  un  filli  ma  Minerale  tcn- 

dato 
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dato  sù  que’  principi  che  Natura  ha  podo 
in  eflì , e potVà  ciò  fare  nei  fub  proprio  Au- 
dio , fenza  ricorrere  a elaboratori  in  gran- 
de, fcnza  crogiuoli  o fornelli  cc. , cofe  che 
richieggono  fpefe  , e incoihodi  , e la  ra- 
gione per  cui  così  poche  pcrfone  hanno  op- 
portunità di  foddisfare  al  deGderio  di  cono- 
fccre  cotefta  parte  della  Aoria  naturale  . Io 
non  pretendo  dire  , che  1'  elaboratorio  da 
Talea  da  me  deferitto  Ila  ridotto  a quella 
perfezione  di  cui  può  effere  fufccttibile , an« 
ZI  ho^  io  indicato  nelle  antecedenti  'pagina 
alcuni  caA  dove  è diffettivo  , ma  ciò  nulla 
oAante  lono  qucAi  in  poco  numero  . Senza 
di  che  cAendo  poco  tempo  che  fù  dato  io 
luce  , e poche  le  perfone  , che  abbiano  fa- 
puto  ferVirfene  , qucAo  fervirà  di  difefa  per 
non  eAere  Aato  Ano  ad  ora  ridotto  alla  fua 
tnaAlma  pcifezione  . Sarebbe  da  defidcrarfi 
che  nc  veniffe  fatto  un  ulo  piu  generale  , 
affinchè  fi  toglieflero  più  preAo  , e piu  nu- 
mero di  difetti  i e fi  trovale  il  modo  di  ri- 
mediare a quelle  mancanze,  che  il  bifogno, 
e 1’  utile  potrebbe  fuggerire  . Io  aggiungerò 
alcuni  cenni  fui  modo  di  migliorarlo  , la- 
feiando  al  prudente  pratico  la  cura  di  fcra- 
pre  più  perfezionarlo  * 


^ 51* 

SEZIONE  HI?. 

Si  potrebbe  peravvcntijra  trovar  fuori  u«|  ’ 
maggior  nùmero  di  fluffi  , i cui  effetti  fallì 
fbffjli  powflèro  efferc  differenti  da  quelli 
ora  wfati  , onde  feoprir  fi  poteffe  caratteri^ 
più  diftinti  in  que’  corpi  , che  o fono  ora 
incerti  , o quafi  ’rendcfi  impoflibile'di  fag- 
giarli  coll’aiuto  del  cannello  . In  luogo  del 
di  foda  fi  pptrebbe  forfè  rinveniVe  qual- 
che altro  fale  più  al  cafo  per  tal  forte  di 
ciperi roenri  , ma  bifognerebbe  avvertire  di 
non  ular  altri  fluffi  , che  quelli  che  hanno 
poca  attrazione  col  'carbone  e fe  foffero  c 
un  tratto  betti  , e trafparenti  , fufi  che  fie- 
no ^come  lo  è il  borace  c il  lai  fufibile 
farebbe  anche  meglio','  ciò  non  offante  là 
tralparcnza  , c 1’  opacità  non  fono'di  gran 
rilievo  , fc  provafi  il  corpo  per  vedere  la 
f;ia  fufibilità  lenza  badar  alcoloirè;  nel  qual 
calo  qualche  fcòria  metallica  potrebbe  eflere 
anche  utile.  ■ ' - . ■ 

SEZIONE  LIV. 

s a i . i ■'  s 

• 

Air  ora  quando  fi  abbiano  a trattare 
certe  Min.  , i cui  metalli  fieno  difpoffi  à 
calcinarfi  , come  quelle  di  ftagno  c di 
zinco  ec,  gioverebbe  per  avventura  aggiun- 
gervi qualche  flogiftico,  attelo  che  il  carbo- 
ne 
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pe  non  ne  può  dare  a fufficienza  nel  fuoco 
aperto  di'  tali  faggi , c quello  flogidico  po- 
trebbe effere  la  refinadura  , o qualche  ql« 
tFO  corpo  fiffliie  . Putrebbefì  anche  imitar 
il  modo  di  fondere  i metalli  dalle  loro. 
Min.  per  iefcenfttm  ex.  gr.  facendo  un  bu- 
co nel  carbone  fuperiorinente  largo  , ‘ e 
molto  ftrerto  nel  fondo  , ponendo  un  pez- 
zetto di  Mio.  nella  parte  fuperiore  del  fo- 
ro I e ricoprendolo  con~  alcuni  altri  picco- 
li pezzi  di  carbone  , e fofpingendo  la  fìam- 
ma  verfo  la  cima  ; in  tal  modo  il  metal- 
lo fi  potrebbe,  unire  nella  pane  inferiore 
difefo  dalla  violenza  del  fuoco  , particolar- 
jhenie  fe  la  Min.  folTe  affai  fufibile  ec.  al- 
cuni degli  efperimenti  da  me  efeguiti  mi 
hanno  certamente  indotto  a'  credere  potfi- 
bili  quelli  migiioramenu  , ma  non  ho  a- 
vuto  per  anche  opportunità  di  ridurli  a 
perfezione  ; quindi  non  li  fpaccio  per  in- 
failibili  y e-  dò  folamente  quelli  tali  cen- 
ni , come.,  tanti  motivi  per  farne  ulterior  i 
^ipcrienze . 
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SEZIONE  LV. 

L’  elaboratoriò  da  Tafca  poc'  anzi . de^ 
fermo  (crve  principalmente  per  un  Minerà* 
lilla  che  viaggi  , ma  per  una  peifona  ché  l 
fìia  ferma  in  un  luogo  fi  polTono  fare  al- 
cuni cambiamenti  più  comodi  , c fuggire  • 
la  pena  di  foffiar  colla  borea  ; A quello  fi», 
ne  egli  può  avere  il  fuo  cannello  palla n te . 
per  un  foro  in  un  tavolino  , .c  di  lotto  uni 
pajo  di  foffietti  a fondo  doppio»;  rallomi- 
glianti  a quelli  che  fi  adoperano  da  fuifia»  ’ 
tori  di  vetro  , ed  all’  ora  non  ci  vuol  altro 
che  muovere  i mantici  col  piede  durante  1'  > 
efperimento  , ma  in  quello  cafo  farà  mC'*  • 
gito  valerli  di  lampana  in  vece  di  candela  . 
Da  quello  modo  ne  nafeerà  eziandio  un 
altro  vantaggio  più  confiderabile  , che  a* 
vendo  molte  parti  come  nella  Tav.  I.  fig<  3* 
le  cui  aperture  follerò  di  differente  grandez* 
za,  applicar  fi  potrebbero  col  mezzo  di  una 
vite  al  corpo  del  cannello  , e levarle  via 
anche  a piacimento  . Il  beneficio  di  avere 
alcune  canne  di  varia  capacità  nei  loro  e- 
ilremi  , farebbe  di  far  nafeere  un  calore 
maggior,  o minore  fecondo  che  lo  adiman* 
daffe  il  cafo . Giova  avvertire , che  crefeendo 
r apertura  della  canna  , la  quantità  della 
fiamma  dee  elTere  pure  aumentata  con  un 
lucignolo  più  groflo  nella  lucerna  , e la 
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forra  del  foffìo  deefi  anche  tccrefcere  con 
pefo  ma^^iore  fulli  maniid  . Certo. è.,  che 
calore  più  gagliardo  fi  avrà  con  un  cannel* 

10  di  maggior  apertura  ' verfo  1'  efiremiti’, 
con  cui  fi  potranno  avanzar  di  più  gl’  efj^ 
rìmenti  che  coi  cannello  ordinario,  r 

’s.E.Z  I O NE  LVI.  ■ ‘ , 

Un  viaggiatore  , che  di  : rado  può  dverié  . 

11  comodo  di  condur  foco  molte  cofe  ^ puof- 
fi  contentare  deh  fuo  elaboratorio  tafcabi- i 
le  e del.  luo  .apparato  , cofe  fufficienti.per  > 
la  maggior . parte  delle  prove  che  fi'poffono^ 
fare  viaggiando.  Hannovi  però'  altre,  colè  > 
molto  utiliida  tener  in  pronto  in  «o  viag-j 
gio  y Icv  quali  far  debbono  la  feconda  i parte  i 
deir  elaboratorio  da>tafca,  , fe  lo.canfentt) 
il,  modo 'deli  viaggiare , e ciòconfifie  infunai 
piccola,  cantinetta  contenente  giù  acidi  , ed  ; 
uno  o due  Orinali  da  , faggiare , i minerali, 
ne’  meftiui  liquidi  , ie  così  occoraelTe  - 

V . . 1 • . . . . • 
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SEZIONE  LVil.. 

ti  f> 

(Qli  addi  cke  Ci  debbono  atere  fono  queU 
lo  del  nitro  , del  vitriolo  , e del  fai  joarU 
no  . Li  maggior  parte  delle  pietre  i,  c del* 
le  terre  vengono  intaccate,  almeno  in  qual- 
che grado  dagli  acidi  , ma  Je  calcarle  , fo- 
no le  più  facili  ad  elTere  difciolte  da  elfi 
addi'*,  fi  che  fi  nota  per  una  proprietà  del- 
le terre  calcarie  ; L*  acido'  del -nitro  è quel- 
lo che  più  fi  adopera  i»:  tali  efperiznenti  , 
come  quello  che  difcioglie  perfettamente  1^ 
pietra  calcaria  , quando  fia  pura  , con  forte 
effervefeeoza  , e la  foluzione  riebe  chiara  ; 
e quallora  la  pietra  calcaria  entrerà  io  qual- 
che altro  còrpo  , fa  fi  vieoe  a feopr ire  cori 
quello  acido  per  una  maggiore  , o minor 
cffervefccnza  in  ragguaglio  della  ^quantità, 
delle  particelle  calcarie  , quando  poi  non' 
fieno  in  $i  poca  quantità  , che  da  corpi  e- 
terogenei  vengano* ricopche  , e fottratte  all** 
azione  dell’  acido  . In  quello^  modo  una 
materia  calcaria  , che  alcune  volte  nell*  ap- 
parenza raOTomiglta  a cofa  filicea  , o argil- 
lofa  puoilì  diftinguere  fenza  ricorrere  al 
cannello  , col  folo  porvi  fopra  una  o due 
gocciole  di  quell*  acido  il  che  torna  molto 
comodo  , quando  non  fi  polla  aver  occafio-, 
ne  , nè  tempo  di  adoprar  1*  iflrumento. 
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r i Certi,  che  vengono  formati  da  t^i 
calcaria  , ® vitrioHco  Sez.  >8.^1*» 

non  fono  punto  nè  poco'  intaccati  dall*  aci* 
do  niirofo  fé  contengano  ona  fuffidaolttf 
quantità  del  loro  proprio  acido  , imperai^» 
cbè  1'  acido  vilriolico  ha  più  forte  aitratio^ 
ne  alla  terra  calcaria  , che  coll'  acido  drf 
nitro  , ma  fe  la  materia  calcaria  non’  M 
fitunitt  appieno  acido  dd  dir1olo‘j  all 
ora  nafee  utì’  efFervéfeenza  ^U*  acida  idei 
nitro 'più  , o meno  fecondo  la  mancanta 
dell’  acido  vitrolico  , Cotefte  circòftahze  fo- 
no fovente  ertenzìeli  per  diftinguere  le  cote 
calcarie  dalli  pili.  ■ ' ’ ' 

S E Z I O N E LIX».  ^ 

, ; . ^ . i;  J f;ì 

L'  accido  nitrofoiè  parimenti  n^flario 
nel  far  prora ‘ della  Zeolitc,  di  cul'alcai» 
ipezie  hanno  la  particblar  proprietà  di  tóo* 
glierfi  con'cffervefccnta.  nel  tnentorato^^ai* 
do  , alcune  volte  dentro  lo  fpazib  diiuo 
quarto'  d’  ora  , ed  alcune  altre  dopo  alcune 
ore  cambiando  tutta  la  folozione  in  una 
netta'  gelatina  di  tal  confiftenza , che  il  ve- 
tro in  cui  fc  nc  flà  , può  rovefeiarfi  fenza 
che  cada. 
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ketéo  a quel  grado  di  fuoco  « può  cfTere  di* 
fciolto,’e  particoltrmente  i metalli  . Sicco- 
me poi  il  modo  di  gbvernarfj  in  queAe  o- 

SeraztODÌ  fuol'  effere^  lo  ì che  quello 
egli  elaboratori  comuni  , di  cui  vi  fooo, 
ampie  defcrizioni  ih  cento  libri , non  occor- 
re qui  ricopiarli  , elTendomi  lolamente  prò-, 
pollo  di  defcrivere  un  modo  facile  di  fare 
efperimeoii  foprà  i,  corpi  minerali;  che  noti 
fia  flato. ancora  pubblicato  y ma  ciò  faceddó, 
mi  fb  forza  di  quando  in  quando  trattar 
qualche  cola  , che  propriamente  fpetta  all;l 
Mineralogia . 

SEZIONE  LXIV^. 

f «*“ 

Per  dare  il  colmo  ad  un  elaboratojo  dà 
tafca  occorre  un  truogolo  , ,tn  cui  i corpi 
minerali  , e fegnatamente  le  Min.  (eparar  (t 
pollano  una  dall'  altra  , e dalla  pietra  ade- 
rente còl.  mezzo  dell’  acqua  , o della  lava- 
tura . II  truogolo.  4 o Icodella  che  vogliali 
dire  è comune  negli  ..claborator;  , e fi  ufà 
di  differenti  forme  , mà  qui  ce  ne  vuole 
uno'  di  mezzana  grandezza  lungo  dodici  pol> 
lici«;  e mezzo  , targo  da  una  parte  tre  pol- 
lici y e dall'  altra  uni  pollice  e mezzo  y re- 
firingentefi  da’  lati  y e dalla  parte  larga  fi- 
nò' al  fondo'  dove  abbia  ad  elTere  profondo 
tre  quarti  di  pollice  y come  veder  fi  può 
nella  Tav.  I.  Fig«  5.  Faifi  ordinariarnente 
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éì  legno  , il  quale  fia  lifcio -,  duro  , eonia^ 
patto , e lenza  pori  alfìnchè  l minuti  grane!» 
li  della  materia  Aritolata  non  vi  fi  polTano 
nalcondere  , e fmarrirfì  ..  Abbiafi  cura  do» 
vendo  lavare  della  materia  , che  li  creda 
contenere  qualche  metallo  nativo , come  ar« 
geoto  ed  oro  ^ di  procacciarli  un  ttuogolo 
di  poco  pendio  per  un  tal  uopo  , perchè  le 
iTiinute  particelle  del  metallo  nativo  abbia- 
no più  forza  di  raccoglierli  nel  (ito  piò  lar-' 
go  leparate  dall’  altra  materia  . 

SEZIÓNE  LXV. 

Il  modo  di  adoperare  il  truogolo  , o di 
lavar  le  materie  che  luppongo  elTere  di  gii 
noto  » batte  principalmente  in  qucAo  , che 
quando  la  materia  fra  melcoiiita  con  tre  o 
quattro  volte  pio  di  acqua  nel  truogolo,  ci- 
to ù abbia  a tenere  lenza  lliìngerlo  tra  le 
due  dita  della  mano  manca  f e colla  diritta 
fi  diano  alcune  piccole  Icolfe  nella  parte 
più  larga  , onde  1'  acqua  infieme  colta  ma- 
teria ofcillar  pollano  innanzi  , e indietro' 
e quindi  le  particelle  più  pelanti  fi  raduni- 
no nella  più  larga  , ed  alta  parte , e le  più 
leggiere  le  ne  {conino  per  la  china  Ipinie 
dall’  acqua  . Col  ripetere  coiella  operazione 
metter  fi  polTono  inlìeme  tutte  le  patticelle- 
aventi  la  medelima  gravità  , e fepararle  de 
quelle  che  tali  non  fono,  luppoAo  però  che 
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fieno  prima  egaalmente  tritolate  , febbene 
quelle  che  fóno  argiliofe  il  pm  delle  volte 
hanno  della  difficoltà  a fepararfi  dall’  altre  ^ 
il  che  per  altro  non  imbarazza  gran  fatto' 
un  deliro  , e pratico  Operatore . Il  lavare  è 
una  operazione  molto  necedaria  , dante  che 
fpefTe  Volte  ricche  Min.  , e metalli  nativi  fi 
trovano  afcofi  in  terre  , e rene  con  sì  mi- 
nutè  particelle  , che  per  altra  via  non  fi 
potrebbero  fcoprire. 


IL  FINE. 
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